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: E ntre las ciencias naturales la, Mi- 
A esuna de las mas útiles : las 


artes la. deben el grado, de perfeccion «4 


que han llegado en este siglo, y sin. un 
conocimiento exacto de los minerales mur 


chas: de. ellas estarian todavía en su 
Nal 29 > LAO ls 

Gonuencido 8 Está ver deda y care 
a de un tratado e- 
lemental: de, Mineralogía , precisamente 
cuando nuestro Gobierno ha dado tanto 
impulso ú las ciencias. naturales crean- 
do la Direccion general de Minas, las 
cátedras de quimica, y hasta pensionan> 
do. jovenes: en paises estrangeros , el tra- 
ductor ha creido que un Manual al al- 
cance de los conocimientos modernos, es- 
erito con la sencillez y claridad que ca- 
be en una obra didáctica é inteligible pa- 


: vi 
Ha todos, merecería la “aceptacion del 
público. 
El de Mr. Blondeau, refundido por 
los SS. D.*** y Julia F ontenelle en su se- 
gunda edicion, ofrece estas cualidades, Y 


sus claras y maturales divisiones, sus q- 


nalisis tomados de los mejores “químicos, 
de recomiendan eficazmente: dá los jóvenes 
que se dedican al: sestudio: de la Mine- 


A 


A A | 
ve Sí algunos errores se han deslizado 
en la traduccion, como es muy: posible; 
la indulgencia: del lector osabrádiscul- 
parlos en favor de la: buena intencion 
del traductor, y sus q conocimientos 
envha materia. o OmÍ23n y 
Si hástasque se dé ha una e 
elemental mas completa «sobre esta cien= 
eiaveste Manual ha: podido suplirla, se 
habrán llenado los deseos del traduc- 
tor y su editor. o 000 sd 
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“INTRODUCCION. 


—: E, ún discurso sobre la ¿mportan- 
cia del reíno mineral con relacion 4 sus 


aplicaciones, leido en la Academia Real 


de ciencias de París el 5 de Junio de 1826, 
Mr. Beudant ha presentado la Mineralo- 
gia como la fuente primera de los .pro- 
gresos de la civilizacion, y de los de las 
ciencias y artes. En efecto, dice este há- 
bil académico, á sus minas de hulla prin- 
cipalmente, y á las de cobre, estaño, plo- 
mo «e. , es :á lo que la Inglaterra debe 
Su prosperidad. Para que esto no pare- 
clese paradoja necesitaba justificarse -con 
hechos, y esto es lo que ha emprendido 
Mr. Beúdant, Le seguiremos por uh mo-. 
Mento en los que ha presentado. 
Uno de los mayores y mas admira- 
les descubrimientos que se hayan hecho 
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- es el del peso del aire y la determina“ 
cion de la presiomatmosférica. Sin el co- 
nocimiento del mercurio Pascal jamas 
hubiera logrado este hallazgo; sin este 
metal una gran porcion de gases serian 
todavia desconocidos. 

Sin el zinc Galvani y Volta mo. ES 
bieran inventado, ese. aparato conocido 
con el nombre de pila eoltáica:ó. galoá- 
nica, que ha abierto las puertas :á los 
descubrimientos de los Davy, Árago, Am-= 
pere , Berzelius, 5 Bojan ; Thenard, 
Bequeret «e. 

Sin el óxido de máhganeso -no ten= 
driamos el cloro, ni el cloruro de cal, nt 
el de sosa, que son'una de, las mejores 
adquisiciones que: pueden haber. hecho 
la medicina y las artes. y 

Sin los tminerales el arte del lintorés 
ro estaria todavia.en su infancia; la ar- 
quitectura tambien debe á la Mineralo- 
gia sus materiales; la: agricultura sus a- 
bonos; la química sus agentes más po- 
derosos; la fisica y. la cirugía: la mayor 
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parte desus instrumentos ; eN fin, las 
artes en general casi: todo lo que con= 
curre 4: perfeccionarlas. ni 3 

Una pintura "semejante seria muy 4 
propia para hacer: conocer toda la 1m- 
-portancia de la Mineralogía si' pudiera 
dudarse»de ella; pero sabemos" que »des- 
de lamas remota :antigúedad se han de- 
dicado al estudio de esteramo de la his- 
toria natural. Es verdad que este estudio 
no ha sido mas que empírico hasta fmes 
del siglo X VIH; desde esta época los “im- 
mensos progresos de: la química pneu- 
mática, dando mas claridad 4 las cien- 
cias naturales, la ham hecho en gran 
parte. racional. Para: convencerse de ello 
no hay mas que hojear las escelentes obras 
de los mineralogistas modernos. 

Estas se hallan fundadas en teorías 
propias en parte á cada uno de los au- 
tores; el mayor número de ellas es de- 
mastado científico para ponerse al alcán- 
ce de los discípulos, y sobre todo para 
el comun delas gentes, á quienes está 
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destinado este Manual especialmente. Sin 
despreciar ni admitir esclusivamente es= 
tas diversas teorías, hemos tomado de 
cada una'de ellas lo-que nos hia parecido 
mas á propósito para conseguir nuestro 
objeto. Hemos seguido” estos sabios 4 la. 
luz de sus trabajos, aunque no 'como cie- 
gos que se dejan llevar por su guia, sino 
como la abeja que escudriña entre las 
flores. Hemos . meditado sus escritos y 
diseutido los hechós que anuncian; por= 
que sucede á veces: que sin está sabia 
precaucion se abrazan errores sin refle= 
xi0n, y como por instinto, porque hay 
bastantes cosas que tienen mucha afini= 
dad con: nuestra imaginacion. El: mejor 
secreto para aprender es el arte de du- 
dar, dice el ilustre Bacon. Sin embargo; 
nos hemos cuidado de llevar demasiado 
adelante el escepticismo, porque estamos 
convencidos de que entonces es: contrario 
á los progresos de las ciencias: La espe 
riencia ha demostrado que sucede á ve= 
ces que los hechos que al pronto se pre= 
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sentan como simples ráfagas conducen 
con frecuencia :4 grandes verdades. La 
primera edicion de esta obra estaba n= 
completa cuando se. entregó: á la impre- 
sión á causa del viaje precipitado á-Gre- 
cia de Mr. Blondeau;;las pruebas se cor- 
rigieron «tambien tan:mal, que este Ma- 
nual fue criticado: Muy distinto. el editor 
de los que en las publicaciones: de obras 
científicas solo ven especulaciones: de co- 
mercio., cedió á los: consejos de: la criti- 
ca sacrificando mucha parte de la! pri- 
mera “edicion para dar una obra: mas 
digna del público : se apresuró 4 rogar 
á Mr. Riffault que: ta: refundiese,. ha- 
ciendo 'todas las variaciones y adiciones 
convenientes. Este sabio habia bosqueja= 
do sus trabajos científicos cuando la muer- 
te le sorprendió. Despues el Señor D.*** 
y yo hiemos estado encargados del mis- 
mo cuidado. Examinando atentamente el 
trabajo de Mr. Blondeau hemos creido 
que una escrupulosa correccion no po= 
dria desarmar á la crítica , y en el inte- 
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rés mismo de la obra hemos:creido. que 
valia mas refundirla enteramente, po- 
nerla «sobre nuevo plan ,: hacerla mucho 
mas completa, y aumentar un gránnú> 
mero de figuras para hacerla mas ¡metó- 
dica , y esto es lo: que hemos emprendi- 
do. Esta»obra no “tiene, pues,'mas que 
una corta parte de la de. Mr. Blondeau, 
«y algunas traducciones del inglés de Mr. 
Riffault. Está dividida en siete clases, :-:> 
La primera contiene el. estudio de los 
metales con el «nombre de ' metaloideos. 
Hemos seguido la:> ceca de: Mr, 
Thenard. 5 192:: a Iob ) 
¿La segunda: trata: ds labs óxidos .Ó me= 
talóxidos, siguiendo siempre: lacclasifica= 
cion del mismo químico. lucas 
La tercera abraza los combustibles no 
metálicos con el nombre de combustides.: 
La: cuarta trata des las : erusábreo LAS 

licidas: obren 
La quinta de Laso! sustancias sáliñas, 
Para que sea mas fácil consultarla:hemos 
ereido se-debia seguir:el órden alfabético, 
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“La sesta tiene por: objeto los aeralitos 


Ó piedras caidas de la atmósfera y el hier- 
ro meteórico. Hemos creido se debia in 
cluir en esta seccion la. lista croñiológica 


de las piedras que han: caldo hasta el año 


de 1825. 19 

La séptima trata de las rocas. Hemos 
seguido la, division de Verner, ad 
no está exenta de critica. 
«En el analisis de cada Asa bands 
tenido cuidado, encuanto nos. ha: sido 
posible, de indicar el mombre del quí- 
mico á quien se debe; á veces hemos:te- 


ferido los de varios químicos cuatido :go+ 


zan de mucha fama:;.en caso contrario 
hemos: citadó el del mas hábil. Entre los 
químicos franceses--lós: analisis de Vaus 
quelin-, Laugier y Berthier: son Jos ¡que 
mas hemos :usado.; Nos hemos «propuesto 
por ley: detenernos con; mas! particulari= 
dad en los minerales que tienen una re- 
lacion directacon las artes:ó la industria. 
Hemos puesto á la cabeza de la»obrasnos 
ciones preliminares destinadas. á presen- 
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tar las propiedades: diversas y caractéres 
“fisicos y químicos de los minerales, segui- 
dos de un compendio sobre los medios 
de analizarlos. No-hemos podido dar muú- 
cha estension á este trabajo especial, por- 
que para hacerle completo se necesitaria 
una obra exprofeso. En fin, este Manual 
“concluye con un vocabularió , que sirve 
para facilitar el estudio de la ciencia. 

Convendremos de buena fé en que 
hemos tomado mucho de los Sres. Haúy, 
Werner, Jameson, Mohe, Beudant, Ber- 
zelius, Kirwan, Thenard, Brochant , Brog- 
niart, Thompsom, Howard, Ure «c. Es- 
tos señores son tan ricos en hechos y ob- 
servaciones, que lo que los hemos toma- 
dono podria. empobrecerlos. Muchas ye= 
ces hemos preferido conservar el sentido 
propio de sus escritos «que'alterarlo por 
mudanzas, las que dictadas por al amor 
propio solo sirven: para obscurecer los he- 
chos. Mas hemos querido ser "útiles que 
parecer sabios: ¿Adémas,, los: caminos de 
las ciencias estan tan trillados , que tras 


xy 
tando de disfrazar el pensamiento de un 


autor «se encuentra uno sin pensarlo con 
otro que ha bebido de incógnito en la 
xmisma fuente. 

Despues de esta confesion Bitlorrmas 
con la misma franqueza que con: nues- 
tro zelo y esfuerzos creemos haber “con= 
seguido hacer esta obra mucho mas ele- 
mental, y sobre todo mucho mas didáctica. 
No tenemos el amor propio de creerla al 
abrigo de toda crítica; pero añadimos que 
imploramos sus luces sin temerla , pues 
por mas que dicen tantos medianos au- 
tores, la critica razonable es util cuando 
cuida de la correccion de los escritos, de 
la exactitud y encadenamiento de los he- 
chos. Con este triple desempeño asegura 
la reputacion de los autores, y contribu- 
ye al mismo tiempo á que los lectores se 
Instruyan., 

La crítica es mas necesaria que nun- 


ca en un siglo en que algunos hombres 


quisieran hacernos retroceder á los tiem- 


pos en que la especie humana yiyia bajo 


XVI 

el iniperio de las preocupaciones; ella es 
la que amortiguando:el acaloramiento del 
error debe contribuir 4 propagar el fuego 
sagrado de las ciencias, de las letras y de 
las artes, que ya no puede apagarse; por- 
que los hombres perecerán, los imperios - 
se trastornarán; pero las ciencias serán 
" eternas, el genio renacerá de sus cenizas, 
y elevado enmedio de los siglos manda= 
rá en el universo. | 
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NOCIONES PRELIMINARES. 


S. ha convenido dar el nombre de natu= 
raleza 4 la reunion de todos los cuer 
que se compone el globo te 
que le rigen. La" histor 
sea la historia natural, 


pos de 
rráqueo y las leyes 
la de la naturaleza, ó 
es tan estensa, que so- 
lo es dado á algunos talentos privilegiados a-= 
brazar su totalidad. A esta ciencia del estudio 
de la naturaleza estan ligadas casi todas las de- 
mas; pero por una justa reciprocidad, las cien= 
cias fisicas , como que la deben una parte de 
Sus progresos, contribuyen eficazmente á su 
vez a estender su vasto dominio y ú hacerla 
razonada, no habiendo sido en otro tiempo 
mas: que empirica , es fácil conocer que él es- 
tudio de tan considerable número de cuerpos 
ha debido esperimentar diversas clasificaciónes 
"para hacerse mas claro, mas exacto y mas fácil, 
porque el método, segun Bacon, debe consi- 
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derarse como la arquitectura de las ciencias. 
En su consecuencia se habian dividido todas 
las producciones naturales en tres reinos: 1.* el 
reino animal : 2,9 el reino vegetal ; y el 3.* el 
reino mineral ; pero como muchas propiedades 
son comunes á mas de un reino , y como la lí- 
néa de demarcación que las separa no es siem- 

re muy exacta , ni está bien establecida , se 
ha echado mano en nuestros dias de una di- 
vision que parece mucho mas metódica, puesto 
que se fija en un Carácter mas invariable. Se 
distinguen , pues, todos los cuerpos en dos 
grandes clases: la primera comprende todos los 
cuerpos orgánicos , 6 provistos de órganos : la 
segunda los cuerpos inorgánicos , Ó dE no los 
tienen. Los cuerpos orgánicos se subdividen en 
animales , cuyo estudio constituye la zoologia, 
y en vegetales , dandose el nombre de botani- 
ca á la ciencia destinada á su estudio. Los cuer- 
pos inorgánicos se diferencian de los primeros 
en que estan privados de vida , y MS no ma- 
nifiestan sensibilidad, escitabilidad ni centro 
de accion. El conocimiento de estos cuerpos 
constituye dos ciencias muy distintas, llamadas 
la geología y la mineralogía. 

La geología d geognosia se aplica á estu= 
diar las grandes masas que concurren á la for- 
macion del lobo , su SHOCCIÓn , su forma, es- 
tructura, edad composicion , sus Capas 
y su naturaleza diversa, la posicion, la direc= 
cion, los fenómenos volcánicos, terremotos dc. 

La mineralogía tiene relaciones menos ge= 
nerales; su objeto principal es la historia de 
cada especie, la de sus variedades, y las indi= 
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caciones generales propias para reunirlas en 
familias , en géneros y en especies ,á fin de 
distinguirlas con claridad. Es facil echar de 
ver que los conocimientos geológicos son indis- 
pensables á los mineralogistas, y vice versa. 

La mineralogía es deudora de sus principa= 
les socorros á la fisica y á la química , porque 
dice Mr. Beudant : sí los descubrimientos su= 
cesivos de la cristalografía han hecho salir a 
la mineralogía del empirismo a que estaba en- 
tregada, los progresos de la química la han 
elevado realmente a la clase de ciencia exac= 
ta. Ahora se halla tan unida con estas dos cien- 
cias, que es imposible hacer en ella progreso 
alguno positivo sin aplicar los medios podero- 
sos que estas nos proporcionan. 

Todos los Anbetalégists modernos han co- 
nocido esta necesidad en tal grado que han di- 
vidido el exámen de los minerales en fisico y 
químico. El mismo Mr. Beudant estiende tan- 
to esta idea, que ha tomado por base de su 
clasificacion las relaciones químicas de compo- 
sicion de las sustancias minerales de que Mr. 
Haiiy habia comenzado á usar, y debemos con=- 
venir en que la aplicacion de la nueva nomen- 
clatura química á la mineralogía es una de las 
mejores adquisiciones que ha hecho esta ciencia. 


Propiedades y caracteres de los minerales. 


Los minerales se componen de un gran nú- 
mero de particulas Y moléculas unidas entre si, 
unas por la cohesion y otras por afinidad qui- 
mica 0 de'composicion, 
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- Las moleculas últimas, 6 las partes mas pe= 
queñas que constituyen los cuerpos, han reci- 
bido los nombres de integrantes y de cons- 
tituyentes. 

“Las.moléculas integrantes son de tal natu- 
raleza, que tienen los mismos elementos cons- 
titutivos que el mismo mineral considerado en 
su totalidad ; asi cada particula de carbonato de 
cal, de hidro-clorato de sosa Cc. es una mo= 
lécula integrante de esta sal. 

Las moleculas constituyentes siempre son de 
una naturaleza diferente; asi las moléculas del 
ácido carbónico y la cal, y las del ácido hidro-cló- 
rico y la sosa, son moléculas constituyentes del 
carbonato de cal y del hidro-clorato de sosa. Es, 
pues , evidente a los cuerpos simples , co- 
mo los metales, el carbono, el azufre, el fósfo- 
ro €cc. solo tienen moléculas integrantes, y que 
los cuerpos compuestos , como las sales, las tie- 
nen integrantes y constituyentes; las moléculas 
últimas de; los cuerpos son gobernadas por dos 
fuerzas, una de las cuales tiende á separarlas, 

la otra á reunirlas. La primera se conoce por 
el nombre de repulsion, y debe sus efectos al 
calórico, y segun muchos fisicos al fluido eléc- 
trico: la segunda tiene el nombre de atraccion 
molecular, y se divide en cohesion y afinidad, 
La cohesion ó afinidad de agregacion es la fuer- 
za que une las moléculas integrantes de los 
cuerpos, y se dirige á conservar esta union; la 
afinidad de composicion es aquella fuerza que 
se emplea en combinar las moléculas de dife- 
rente paturaleza, y oponerse á su separacion. 

Ademas de los caractéres generales y esen- 
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ciales que separan los cuerpos orgánicos de los 
inorgánicos , hay tambien otros que son pecu- 

lares á un considerable número de minerales, 
y Otros á algunas especies en particular, los que 
se dividen en caractéres fisicos y en quimicos: 


Caracteres físicos. 


Son aquellos que pueden observarse en un 
mineral por su inspeccion y por simples medios 
mecánicos. Examinemos los principales. 


Cristalizacion. 


Las moléculas integrantes de los cuerpos, li- 
quidadas por el calórico, 0 por, un menstruo ú 
propósito, toman por el enfriamiento ó por la 
evaporación de una parte de este líquido: una 
colocacion simétrica mas 4 menos regular, pero 
siempre fija y constante para cada especie de 
mineral. Se llama cristalizacioná esta coloca-= 
cion simétrica. Hay ciertas condiciones que ayu- 
«dan á la cristalizacion. 1.9 Se deja enfriar len= 
tamente el cuerpo ó el liquido :que le tiene en 
disolucion, sopena de no sacar mas que masas ina 
formes. 2,2 Es:preciso el reposo del liquido en 
el cual se verificó la disolucton; sin embargo se 
dan casos en que un ligero movimiento determi 
na la cristalizacion. 3.9 La presencia del aire (el 
sulfato de sosa no cristaliza en el vacio). 1.Una 
saturación conveniente, pues.cuanto mas fuer- 
te fuere esta, mas gruesos serán los cristales: 
5: Un grado suficiente de frio; asi no de= 
jan:de esponerse las soluciones salinas en los si- 
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tios frescos. La presion puede tambien hacér 
que la cristalización se termine. Pueden, en 
fin, sacarse Cristales muy hermosos y regula- 
res siguiendo el método de Mr. Leblanc, que 
consiste en poner en una solución salina crista= 
les muy regulares de la misma sal , y darles 
vuelta diariamente. a! 

Las moléculas integrantes de los minerales 
tienen para tada uno de ellos una forma inva- 
riable, y á esta deben atribuirse todas las que 
toman sus cristales. En efecto, un cristal no es 
mas que una reunion de moléculas que á pesar 
de que tengan todas la misma forma, pueden sin 
embargo por una colocacion particular causar 
uña infinidad de formas secundárias, pero que 
todas ellas participan de la primitiva. Se puedo, 
pues, . mirar como una ley de cristalografía qua 
todas las formas secundarias que los: cristales 
nos presentan no re pe mas quede la-su- 
perposicion, 0 de a-colocacion distinta que to- 
man las moléculas integrantes. *: 

La forma primitiva se halla como cubierta 
por hojas cuya colotacion: representa algunas- 
veces la de esta misma forma; pero con mas fre» 
cuencia aparece en otras diversas, llamadas for- 
mas.secundarias que se separan de aquella. En 
nuestros tiempos se ha llegado a demostrar por 
medio de la division 0 la isálalon de los cris= 
talesla feliz aplicacion de la práctica á esta toos 
ria. Se puede en efecto, con el uso de la diseo» 
cion, llegar áreconocer la forma primitiva de un 
cristal, pero no:puede hacerse esta operacion 
sino con ciertas condiciones. Hay. en los cristas 
les caras que resisten á los instrumentos, mien 
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tras que otras se dejan dividir con facilidad; 
estos efectos se esperimentan: á medida que el 
instrumento se dirige en la posicion natural de 
la superposicion, Y en la posicion opuesta; de 
donde resulta que cuantas yeces se lega á alzar 
las hojas AA 4 las caras , la forma de 
este eristal es la misma que la primitiva, pues” 
to que siguiendo esta diseecion no se hace mas 
que disminuir lo grueso del cristal sin alterar 
su forma. Guando por el contrario no se pue- 
den separar mas que fragmentos oblicuos a 
las caras, debe deducirse entonces que la figu- 
ra del cristal es secundaria, esto es, producida 
por la superposicion y colocacion de las hojas 
que cubren su figura primitiva. Daremos un 
ejemplo de diseccion de un cristal y de su vuel- 
ta á la forma primitiva, y le tomaremos de uno 
de los mas hábiles mineralogistas. Si se coge un 
prisma hexaedro muy Ae de carbonato de 
cal (fig.1), y se prueba á dividirle paralelamen- 
te á las aristas, conforme á los contornos de las 
bases, sucederá que tres de estas aristas, toma= 
das alternativamente en la base superior , por 
ejemplo, las aristas l f, cd, bm, se prestan á 
esta divicioni y para conseguirla en la base in- 
feriór será menester tomar, no las aristas 'f; 
e' d',b' nm, quecorresponden á las precedentes, 
pero si sus aristas intermedias df, b' e”, Um. 
Estas seis secciones ponen á descubierto un 
número igual de trapecios, tres de los cuales se 
ven en la fig. 2, á saber, los dos que intercep= 
tan las aristas 1,f, e d, y estan indicados con las 
letras pp,o00,aa, kk, y el que intercepta 
la arista inferior d' f”, que está indicado por las 
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letras n n ii. Cada uno de estos trapecios pre= 
senta un brillo y un pulimento que demuestra 
hasta la evidencia que cuincide muy bien con 
la una de las junturas naturales, cuya reunion 
forma el prisma. En vano se intentaria dividir 
el prisma en otras direcciones; pero si se con= 
tinuase la division paralelamente á las primeras 
secciones se veria claramente que por un lado 
se estrecharian cada vez mas las superficies de 
las bases, mientras que por el otro crecerian las 
elevaciones de los planos laterales: habiendo 
por fin llegado al punto en que las bases hayan 
desaparecido del todo, el prisma se verá tras= 
formado en un dodecaedro (fig: 3) con caras 
pentagonales, seis delas cuales, á saber,o oi O e, 
o Ik,iidccc., serán los residuos de las seis es 
tremidades del prisma; y las otrasseis ¿E AI oo, 
O A'K ii Ccc., serán el resultado inmediato de 
la division mecánica. $3 

Mas allá de este mismo término las caras es» 
tremas conservarán su figura y dimensiones, 
mientras que las laterales disminuirán conti= 
nuamente de altura, hasta que los puntos o k 
del pentágono o Tk ¿i, llegando á confundirse 
con A puntos iz, y del mismo modo en los otros 
puntos semejantemente situados, cada pentágo= 
no se halle reducido á un simple triangulo, co= 
mo se ve en la fig. 4 (r000). En fin, sise conti- 
núa con nuevas secciones sobre estos triángulos 
hasta no dejar señal alguna de la superficie del 
prisma (fig. 1) se llega al nucleo dá la forma 
primitiva, gua será al romboide obtuso (/g. 5), 
cuyo ángulo máximo E A I,ó6 EO P, es. 
de 101% 32 13%. Véase el sabio tratado de mi-= 
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- neralogia de Mr. Haúy en cuanto á nuevos ejem- 


plos y mas estensas esplicaciones. Nos limitare- 
mos á decir que segun la esposicion que acaba- 
mos de hacer de la division de los cristales, 
su forma primitiva es, propiamente hablando, 
su nucleo, d si se quiere, un sólido de una for- 
ma constante, simétricamente penetrado en to- 
dos los' cristales de una misma especie, cuyas 
caras estan en la direccion de las hojas que com- 
ponen estos cristales, 

Seis son las formas conocidas hasta el dia: 
1.2 el dodecaedro de planos rombdideos, todos 
iguales y semejantes: 2.2 el dodecaedro de pla- 
nos triangulares, compuesto de dos pirámides 
rectas reunidas por sus bases: 3.2 el octaedro: 
4.2 el paralelepipedo: 5.9 el prisma exagonal: 
6.* el tetraedro regular. 

Estas formas primitivas, ó estos nucleos de 
la cristalización , no son sin embargo el último 
término de la division mecánica de los cristales, 
puesto que siempre se-los puede subdividir pa- 
ralelamente 4 sus diferentes caras, y algunas . 
veces tambien en otras direcciones, y tambien 
se lega asi ¿sus moléculas integrantes. Las nu- 
merosas investigaciones que se han hecho han 
aa, que son tres las formas de las molécu- 

as integrantes, á las que pueden reducirse to= 
das las q primitivas. 1.9 El paralelepipedo, 
ó el mas simple de los sólidos que tienen sus su- 
perficies paralelas de dos en dos: 2.2 el prisma 
triangular, y el mas simple de todos los pris- 
Mas: 3.2 el tetraedro, ód la mas simple da las 
pirámides. 


Consiguiente a esta esposicion se conoce 
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cuánto interesa que los mineralogistas recurran 
á la division de los minerales, y que den á cono- 
cer al mismo tiempo que sus propiedades fisicas, 
el número de sus divisiones, su direccion, su 
facilidad, su pureza, como tambien los ángulos 
que forman entre sí las superficies que pueden 
originarse de estos mismos. Sucede con frecuen- 
cia que los minerales tienen muchas divisiones, 
y entonces debe uno aplicarse cón especialidad 
a las mas repetidas y mas puras, en una pala- 
bra, á las que presentan el sólido mas á propó- 
sito para las observaciones cristalográficas que 
se han emprendido. Las otras son conocidas 
bajo el nombre de divisiones supernumerarias. 
Los cristales se encuentran algunas yeces aisla= 
dos en la naturaleza, ó bien suplantados en una 
ganga que sirve de cimiento para ligarlos; pero 
mas á menudo forman grupos entre sí en dispo- 
sicion de describir un gran número de formas, 
E seudomorficas, 0 ya en cristalización regu= 
ar. Asi se ven muchas veces grupos de cristales 
cúbicos formar por medio de su union octae- 
dros regulares (fig. 6), dodecaedros:romboida- 
les (fig. 7) cc. Tambien contraen nuevas for- 
mas por semejantes reuniones de cristales pare- 
cidos, implantados uno en otro por un solo pun- 
to. Asi los cristales de cúspide diedra (fig. 8) 
son susceptibles de reunirse tanto por las carash 
como por las caras a; de lo que resulta enton- 
ces que si la inclinacion de b sobre bes de 909, 
la reunion de cuatro cristales semejantes forma 
una cruz rectangular (/ig. 9). Si el ángulo es, 
por el contrario, mas pequeño, tres cristales 


A.B.C. (fig. 10) podrán reunirse, estarán obli- 
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cuos uno sobre otro, y el cristal D, cuya cus- 
pide diedra será igual á otroángulo, podrá agru- 
parse en este vacio. Semejante colocación hace 
ver todos aquellos que han tomado los diferen- 
tes cristales que representan rosas, gabillas Kai 


y se pueden estudiar en la mineralogía de Haúy, 


en el tratado elemental de mineralogía de Mr. 
Beudant Gác. E 

Hay un punto esencial en el que debemos 
detenernos , y es que se halla en La medida de 
los ángulos que resultan de la inclinacion de 


las bases una causa de las variaciones en las 


formas secundarias de los minerales, que go- 
zan no obstante de la forma primitiva. Esta 
medida se determina mediante un instrumen- 
to llamado goniometro , de la invención. de 
Mr. Haiiy , compuesto de dos hojas de acero 
(fig. 11), unidas por un eje (a), alrededor del 
cual se puede hacerlas volver y resvalar por 
las muescas bh con el fin de alargarlas 0 acor= 
tarlas como se quiera. Cuando se quiere hacer 
este uso se las coloca sobre las dos caras cuya 
inclinacion mútua 0 angulo diedro se propon= 
ga uno médir , colocadas perpendicularmente 
a su intersección, d sobre las dos aristas cuyo 
ángulo plano quiera determinarse. Hecho esto 
se ponen dichas hojas sobre un transportador 
de cobre (fig. 12), teniendo una cavidad c, en 
la que se ajusta exactamente la virola a (figu= 
ra 11): el estilete d de esta última figura, vol- 
viendo d:entrar en la muesca f de la figura 12, 
contribuye á fijar estas hojas en una posicion 
segura. "Pomadas estas disposiciones se ye so- 
bre el limbo el grado de abertura de estas ho- 
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jas. Este limbo está dividido en grados. Mr. 
Gillet de Laumont ha hecho en él útiles mo- 
dificaciones, y le ha dividido por décimas. Go- 
mo es preciso ser tan claro como exacto en las 
descripciones de los instrumentos, queremos 
mas tomar esta de Mr. Beudant que esponer= 
nos á hacerla imperfecta. Diremos, pues , se= 
gun él, que Mr. Gillet de Laumont ba hecho 
trazar siete circulos concéntricos A/igual dis- 
tancia uno de otro , como: en la figura 12, y 
tirar diagonales entre los dos circulos estremos 
de uno á otro grado. La alidada señala enton- 
ces un grado exacto, ó0 1 grado 10,20, 30, 40, 
50 minutos , segun su e exacta 
al uno de los radios trazados de grado en gra- 
do, 6 álainterseccion de la diagonal con el 
2.2, 3.9, 4,2 y 5.2 circulo concéntrico, ó bien 
como los radios no estan señalados en todas par- 
tes, para evitar la confusion la alidada marca 
entonces un grado exacto, ó el grado mas 10, 
20,30,40, 50 minutos, segun corresponda á 
las estremidades opuestas de las dos diagonales 
inmediatas, 0 á la interseccion de la diagonal 
mas cercana de 180% con el 2. , 3.9, 4.2 y 5.2 
circulo. Este goniometro no está exento de in- 
convenientes: se ha tratado de remediarlo pro- 
curando medir los ángulos por medio.de la re- 
flexion de Ja luz. Mv. Wollaston ha inventado 
otro tan sencillo como. cómodo. En fin, Mr. 
Adelman acaba de proponer uno que' da resul= 
tados bastante satisinttonigd ¿uno y otro han si- 
do descriptos exactamente por Mr. Beudant.: 
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Peso. 


El peso es una de las propiedades caracte- 
risticas de la materia ; asi dóbe darse el nombre 

de peso especifico 4 la densidad de la maleria 

de que los cuerpos se componen, comparándo- 

la bajo el mismo volúmen y á igual temperatu- 

ra á la de otro cuerpo que se adopta como ter- 

mino de comparacion, que es el agua destilada, 

cuya temperatura es de 15%,'5 c.”s No habla- 

remos aquí mas que del modo de reconecer el 
peso especifico de los cuerpos sólidos : este con- 
siste en pesarlos al aire, en sujetarlos en segui- 
da con EÓR de un cabello ó cerda al platillo 
de una balanza llamada hidrostática, y pesarlos 
de nuevo, sumergiéndolos en una vasija exacta= 
mente llena de agua destilada. Es evidente que 
el cuerpo sumergido en agua desalojará un vo- 
lúmen de ella igual al suyo, y que el peso de 
este agua, comparado al de aquel cuerpo en el 
aire, indicará su peso especifico : está igualmen- 
te demostrado que los cuerpos pesados en el 
agua pierden de su peso el de un volúmen de 
agua igual al suyo, lo que ofrece otro medio de 
comparacion para establecer su densidad respec- 
tiva. Nicholson ha aplicado el aréometro de Fa: 
renheit á la determinacion del peso especifico 
de los cuerpos sólidos. Véanse las obras de fisi- 
ca para estudiar bien los diversos medios pro- 
pios para establecer con acierto los pesos espe- 
cíficos de los cuerpos; nos limitaremos á hacer 
observar que habiendo algunos que son solu- 
bles en el agua, se debe sustituir á este liguido 


14 
otro en que no se disuelvan , cuyo peso especí- 
fico esté bien averiguado de antemano. Si fuese 
un metal se hace preciso, en cuanto sea posible, 
ue se le haga llegar á su mayor grado de den- 
sidad; porque se sabe que esta es en razon n- 
versa de la separacion delas moléculas; asi la 
latina fundida pesa 19; forjada , su peso es 
de 20,3, y tada al cilindro de 22. 


Dureza. 


Se juzgaba otras veces de la dureza de los 
cuerpos por el choque del eslabon : este méto= 
do es defectnodor La dureza de los cuerpos no 
determina tanto las chispas que se producen co- 
mo su modo de agregacion; porque tenemos va- 
riedad de cuarzo que siendo friable no produce 
chispas á pesar de ser de la misma naturaleza 
que los mas duros silices. Se ha creido, pues, 
juzgar de la dureza de los minerales por la re- 
sistencia que oponen á dejarse rayar por otros, 
y la comparación de esta misma resistencia en- 
tre los cuerpos mas 0 menos duros establece 
su grado de Di: Cuando se hacen ensayos 
de esta clase es preciso tomar minerales crista= 
Jizados del mejor modo posible. Se han dividido 
los minerales en seis apa con respecto á la 
dureza. 

La primera comprende los que solamente 
pueden rayarse con el diamante, que es el cuer- 
po mas duro de todos. : 

La segunda los que pueden ser rayados por 
el cuarzo. 

La tercera los que se rayan con el acero; 
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asi es que el mármol se raya con él, y no el 
pórfido, lo que sirve para distinguirlos. 

La cuarta aquellos cuya dureza se COMpara 
con la del vidrio; asi, aunque el asbesto y la 
tremolana se semejan mucho, esta raya el vi- 
drio y aquel mo produce este efecto. 

La quinta tiene por punto comparativo al 
mármol. 


La sesta la cal sulfatada d yeso, que se raya 
con la uña. 


El ON Mohs, que ha estudiado mucho 


los gra os de la dureza de los minerales, los ha 
esplicado asi. 
1 espresa la del. . . . talco. 
o AN sE + + yeso. 
Di espato calizo, 
AS E A espato-fluor. 
Doo o patito. 
Dis aa felspato. 
7 ER RA EUAZOS 
dir =.. . . . . topacio, 
ox 


IAE A corindón: 
A diamante: 


> En algunas obras de mineralogía se clasifi- 
can los cuerpos en duros, semiduros y blandos. 

1.2 Los duros no se dejan mellar por el 
cuchillo, y echan chispas con el acero. Los que 
no se dejan raspar con la lima se llaman estre- 
mamente duros: los que ceden á ella algo, muy 
duros, y duros aquellos que se dejan rayar 
por ella. 


2, "Los semiduros no echan chispas con el 
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eslabon, y con dificultad se dejan mellar por el 
cuchillo. 

3.2 Los blandos se cortan fácilmente con el 
cuchillo, pero no pueden mellarse con la uña, 


La raya 0 raspadura, 


Se da el nombre de raya 0 raspadura á la se- 
ñal que un cuerpo mas duro que el mineral que 
se examina imprime en su superficie. El Elo 
de esta raya d raspadura es análogo á la del mi- 
neral, ó bien de color diferente. 


Mancha. 


Asi se llama la señal que ciertos minerales 
dejan en los dedos, papel dc. al tiempo de fro- 
tarlos. 

Tenacidad. 


Es propiamente hablando la resistencia que 


los cuerpos oponen á ser rotos, propiedad que 
no debe confundirse con la dureza, puesto que 
los hay muy duros y son muy quebradizos , y 
de consiguiente muy tenaces, y Otros que go= 
zan de esta última cualidad sin ser tan duros co- 
mo los anteriores. : 


Ductilidad. 


Es la propiedad inherente 4 algunos meta- 
les de dl estenderse en hilos mas Ó menos 
delgados pasando por la hilera, 0 bien reducir= 
se á láminas ú hojas mas ó menos ténues por € 
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qe del martillo, $ pot-la presion en el ci- 
lindro, E E 

Rigorosamente hablando: esta” última pro-= 
piedad constituye la maleabilidad que les- es 
peculiar, porque se ha reconocido que los 
metales que pasan con mas facilidad por la hile- 
ra no son siempre los que ceden mejor á la pre- 
sion del cilindro. Sábese en efecto que se hacen 
del hierro hilos muy delgados, y que sin em- 


bargo no puede reducirse 4hojas, mientras que 
se hacen hojas del plomo, metal que está muy 
distante d 


e convertirse en hilos tan fácil= 
mente como el hierro. : 


Flexibilidad, 


Propiedad 
dejarse doblar 
y el estaño, 


que tienen ciertos cuerpos de 
sin romperse , como el plomo 


E ostia : 


Se da este nombre á:la propiedad que tie- 
nen un gran número de cuerpos de conser= 
var constantemente susforma ó:su volúmen, 
y «de volverse á la una: g la otra: luego que 
cesa la causa que produce una mudanza de 
estado en ciertos. cuerpos. Asi el agua redu- 
cida á vapor por el caÑÚMNo , los metales di= 
latados *ó fundidos por' este agente , recobran 
de nuevo, su anterior estado por medio de 
la frialdad; y una hoja de .acéro encorbada 
por la presion se queda recta luego que la 
presion deja de obrar, por lo que se ve cuán 
diferente es la elasticidad de la flexibilidad. 
ps 


>] 


"A 
as e Brillo. 


Propiedad que tienen ciertos cuerpos de 
reflejár mayor 0 menor cantidad de luz por 
estar el brillo de que disfrutan en razon di- 
recta de la que reflejan. 


Olor. 
Los diversos cuerpos son odoros é ino- 


doros;' aquellos lo pueden ser naturalmente, 
como el almizcle , el ambar, el sucino , el áci- 


do benzoico; y otros lo son por la frotacion o. 


por el calórico , como el estaño, el cobre , el 
lomo, siéndolo otros por la expiracion, como 

p > PE p > 

a arcilla ócc. 


Salón. 


Hay gran número de minerales insipidos, 
articularmente los que son insolubles , y to- 
do hace éreer que su insipidez es inheren- 
te á su insolubilidad. Otros , al contrario, 
tienen sabores distintos ; de cuyo número son 
muchas sales, óxidos , los ácidos dec. 


Adherencia. 
Se llama asi 4 la'adhesion que ciertos mi- 


nerales contraen con la lengua cuando se 
pone sobre ellos, 
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Facto: 


Es la impresion que los minerales hiacen 
en los dedos cuando los tocan, y se distin= 
gue con lós nombres de tacto: craso , jabo= 
noso, suave ó untoso , aspero Gte. 


Aspecto. 


Esta propiedad parece aproximarse mucho 
al brillo, pues se dice en efecto que un 
mineral tiene un aspecto pitreo resinoso, 
nacarado €c. cuando presenta el mismo as- 
pecto que el yidrio, la resina 4 el nacar dic. 


Color. 


Son los minerales incoloros, d de colores 
diversos. Es inútil indicar los medios propios 
para reconocer los diferentes matices; nos bag 
tará decir que hace al caso asegurarse de si el 


color del polvo de los minerales es idéntico, 
Ó se diferencia del color de la masa. 9 


- Trasparencia. 

Esta es el paso mas 4 menos libre de lá 
luz por enmedio de los cuerpos. Se los Mamá 
trasparentes cuando se ven los objetos dis- 
tintamente' con su interposicion y semitras= 
parentes cuando solo se los' distin uen im- 
perfectamente; traslucientes cuando dan un 
débil paso 4 la luz, sin que puedan de nin2 
gun modo distinguirse los Ebjes opacos 
cuando no dejan atrayesarse por la luz, de 
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Kirwan ha distinguido los diversos pasos 
de trasparencia del modo siguiente : 


or o ro PPAcidadestro. ¿ol 
Ao... +.» « trasluciente por. las orillas, 
D.... 1. . trasluciente, 

3... .. . semitrasparente. 

4... ..». trasparente. 


+ Bay cuerpos que se hacen trasparentes su. 


AS en el agua, y se conocen con el 
nombre de hidrophanos , como el opalo noble. 


Refraccion. 


Es la separacion de los rayos luminosos 
que: atraviesan un cuerpo trasparente. Es: sim 
ple si no se ve mas que una sola imágen del 
objeto al través del cuerpo, doble si se per- 
cibe doble. La imágen dobla: unas veces al 
través de las superficies naturales paralelas 
del mineral trasparente , y otras X través de 
las superficies preparadas. Siempre que las 
superficies del mineral, no estan ni paralelas 
ni perpendiculares al eje de la refraccion, se 
q imgen doble mirando al trayés: de las 
dos superficies cren y naturales, sin que 

aya necesidad de roducirlas, nuevas. En € 
caso contrario, es Ade , si las superficies de: 
miueral estan paralelas 0 perpendiculares a 
eje de la refraccion, es indispevsable produ- 
cir nuevas superficies pequeñas oblicuas par 
ra hacer aparecer. la oble imágen. Casi to” 
dos los minerales trasparentes tienen esla pros 
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piedad , escepto” aquellos euya forma primiti- 
va es el cubo ú el octaedro regular. 


y 


Fosforescencia. 


Se puede descubrir la fosforescencia en 
muchos minerales. pr l 


¡ 
1.9 Por el calor. Una temperatura pócó 
elevada la hace adquirir á algunos, mas fuer- 
te la destruye del-todo, al paso que en otros 
la produce. El color azul- parece ser própió 
de- los cuerpos fosforescéntes puros, “y “el 
amarillo de los impuros. a 5 

2.2 Por insolacion. Algunos' minerales es- 
pa a los rayos solares por algun tiempo'sé 
acen luminosos en la oscuridad. ' Una 
3,2 Por electricidad. Esnecesario que sea 
débil , pues siendo fuerte destruye la fosfol 
rescencia. 6:1101 9h ENS 
4.2 Por choque, frotacion ; rayadura Cc. 
El sulfuro de zine artificial y frotado con uri 
_mondadientes, despide luz, y lo mismo sucede 
con dos silices frotados uno contra Otro tc. > 
Electricidad... 04 

Todos los minerales pueden hacerse eléc 
tricos , ya por'la frotacion, pot la presion, por 
el contacto , 9 ya por el calor. Hay sustancias 
á las que se comunica por todos estos medios. 
¡Los cuerpos vitreos , resinosos, 0 lapi- 
eos, son” susceptibles inmediatamente de la 
electricidad por cualquiera «de estos medios;' 
y Otros, cual lós metales, necesitan estar ais- 


lados para que pueda desarrollarse en cllos 
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la electricidad ; efecto que se: verifica colo.» 
cándolos sobre cuerpos que no dan paso al 


fluido eléctrico, cuales son el vidrio , la re- / 


sina Gcc. Las dos grandes divisiones de mine- 
rales“aislantes y minerales conductores han 
tenido su origen; de: estas propiedades. 

No reciben la misma electricidad todos 
los cuerpos frotados 4 comprimidos, pues ge- 
neralmente en..los unos es: vitrea y resinosa 
en, los. otros. Sin, embargo, no deja de variar 
esta regla , puesto que sucede á menudo que 
un cristal de un: mismo cuerpo. recibe una 
electricidad , mientras otro toma Otra Opues- 
ta. Mr. Haiiy. ha :observado que en un mismo 
cristal sucedia :á veces que una superficie des- 
cubria con la frotacion una electricidad con- 
traria á la. que. otra de sus superficies presen 
taba por el mismo. medio.',;,+; buje 


, h : : 
- e bar th 


tienen mas de un cuarto de hora. id 
Ya hemos dicho que ciertos cuerpos :p0- 
dian electrizarse,, por el calor; “estos cuerpos 
«son: del número dle los aislantes ,; y los mas 
notables entre ellos son el topacio y la tur” 
malina, Se ha observado que apenas aparecen 


nai a ci 


PPP A 


23 
dos polos de electricidad diferente, uno de los 
estremos del cristal presenta el polo positivo, 
y el otro el negativo, y que las diferencias 
estan: casi siempre en relacion directa con la 
,cristalizacion. En efecto, se ha probado que 
en los cristales regulares cada polo presenta 
ramificaciones «particulares , ofreciendo el 'po- 
«lo positivo mas 0 menos superficie que el ne- 


gativo»,0wice versa , 0 bien de género di- 
férentesto y dados la 


No todos-los minerales se electrizan 4 un 
mismo grado de temperatura : los hay en efec- 
to que se electrizan constantemente á la tem- 
peratura atmosférica y y otros que logran la 
electricidad a un calor mas d menos fuerte, 
y la pierden: 4 un'grado superior de caló - 
XICO0S 501: 008: pH: LO 2 
Hay un medio muy sencillo para conocer 
la naturaleza de la electricidad lo los mine= 
rales, descubierto por Mr: Haiiy, que con- 
siste en adaptar á una de las estremidades 
de una aguja: metálica una barrita de espato 
de Islandia, colocándola sobre un apoyo aisla- 
do, en el cual debe estar equilibrada por 
medio de una longitud suficiente 4 la otra 
estremidad de la aguja. Tomadas estas disposi- 
ciones seelectriza vitreamente el espato de 
Islandia comprimiéndole entre los dedos, des- 
ues se electriza el mineral , y se le presenta 
a la barrita del espatoz si la atrae está electri- 
zado resinosamente , y si la despide lo está 
vitreamente. Es util hacer observar la nécesi- 


dad de asegurarse de EU el mineral que se 
examina está electrizado, | 
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S , 


MAGNETISMO TERRESTRE. 
Acoion pa los 2 e «sobre la aguja ¡n= 


a qa mantada. 


Hasta nuestros tiempos no se habia recono- 


cido en el iman otra virtud que:la atractiva,» Ñ 


ó bien de atraer. el hierro, sw protóxido , su 
protocarburo d acero, el cobalto y el.nickel, 
como tambien su. própiedad direetriz:, Y de 
buscar el polo norte. en- nuestros climas. La 
esplicacion de estos. fenómenos habia hecho 
admitir dos fluidos distintos, el «magnetismo 
austral y el magnetismo boreal. Observando 
Mr, Oersted la accion de. una corriente eléc- 
trica sobre la aguja iman ha dado margen 
para los descubrimientos de Mr. ¿Avago, Ám- 
pére, Davy, Faraday dc. De las sabias es- 
uisas de estos resultó el conocimiento de la 
identidad de los fluidos. eléctrico y magnético. 
La accion de los minerales: sobre: la aguja 
magnética se limita al conto número que aca= 
bamos de citar; solo. el hierro; existe en. la 
naturaleza en dos estados mágnéticos. En el 
primero atrae asi unó y:0tro polo, de'la agu= 
ja , como lo hacen tambien el cobalto. y el 
nickel. En el segundo, que le es privativo, 
tiene en, sí mismo los Alda como la aguja. 
Cuando se quiere, reconocer en qué. estado: 
de maguetismo se halla el hierro. no hay 
mas que aproximar á él la estremidad de una 
barra mágnctica ; si la atrae sele presenta la 
Ef opuesta; si. atrae tambien. esta 
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debe concluirse que este hierro no posee el 
magnetismo polar. Por un efecto contrario, st 
la barra magnética es atraida por una estre= 
midad y despedida por la' otra, es entonces” 
una prueba convincente de que el mineral tie- 
ne e magnetismo polar, y que es un 1man 
natural. y 

«Aunque el acero es el mineral cuyo mag- 
netismo es el mas intenso,: está no obstante 
bien demostrado que los metales magneticos, 
combinandose con otros combustibles , y.es- 
pecialmente con el azufre , pierden su mag- 
netismo. Mr, Hatchett ha' anunciado sin em- 
bargo que los proto-sulfuros y los fosfuros me- 
tálicos eran susceptibles de formar buenos ima- 
nes. Esta asercion se verifica solamente cuan'= 
do .el metal está unido á una pequeña dan- 
tidad de:combustible; la plombagina d gra= 
fito nos ofrece un ejemplo de ello... 


Aunque sea su número indefinido , to- 


mando las mas ordinarias se han reducido a 
cuatro. 


Formas esteriores. 


1,9 Forma. comun se Mama á la que es 
demasiado irregular para establecer una com-= 
paracion con la de otro cuerpo. Se dice que 
está en masa cuando el volúmen del mine-= 
ral es superior al de una avellana; siendo in= 
ferior se dice que está diseminado. Si no par= 
ticipa dela piedra compuesta ni dela roca 
sólida se encuentra en pedazos angulares , en 
granos, en hojas, en placas , en capas su= 


perficiales ¿cc 
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¿2.2 Forma particular cuando se asemeja a 
la de cualquier: cuerpo comun. Se cuentan cin* 
co formas particulares , á saber : la oblonga;. 
la redonda, la llana, la huecaó cavernosay 
la: ramosa y revuelta. * 

La forma oblonga comprende P capilar, 
la claviforme , la coroliforme , la dentiformes 
la .dendritiformes la: filiforme , la tub: Jformesk 
la estalactiforme , Ge. ; 

Es forma redonda contiene pes botryoidas y 
les , las globulosas , las senJo re, las tu- 
berculosas [rr k 
- La forma llana las especulares, 6 0 en hojas. E 

a Jorma hueca 0 cavernosa las esteri. 
cas , las cariadas ; las eras las cebila= 
res poo lor y 

La forma ramosa' y asémaeias A ld ramos. 

¿3.2 La forma paguian las diversas crista= 
Tacones. : 

4,9 La forma artráfa: A este especie se 
agregan todas las petrificacionés. 


% 


¡Superficie esterions 


A Desigual cuando presenta: Hequeñas 
emiscdcias, y depresiones poco regulares. 

2,9 Granuda cuando estas pequeñas octal : 
nencias estan redóndeadas. > 

3.2: Lisa cuando no presenta aspereza des. 
igualdad alguna, ¿ 0 

4,0 Estriada cuando las pequeñas eminen” 
cias se prolongan en linea. recta. ó paralela- 
mente. 

5.2 Drúsica cuando está enbierta' de per 
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pequeños cristales reunidos en paquetes. 
6.2 Escabrosa cuando las eminencias de la 
superficie estan mas salientes. No hay nece- 
sidad de dar mas estension á un exámen que 
- puede suplirse con la inteligencia del lector. 


. Fractura y estructura. 


Es la superficie, interna que presenta nn 
mineral cuando se Aiiquebrado en un senti- 
do inyerso á sus junturas naturales. Este. ca- 
rácter es bastante incierto, puesto que puede 
- variar en un mismo mineral; pero puede no 
obstante servir para distincion de algunas va- 
riedades. Se distinguen muchas fracturas , y 
son las rincipales:..... > 
qe An r—egular, que no siendo, segun Mr. 
Brongniar, mas ip division natural de las 
hojas del cristal, debe colocarse entre.los ca= 
ractéres. pertenecientes 4 la estructura: .. 
222, ¿Lua.compacta, que se Mama asi, cuando 
todas las partes forman entre si continuidad. 
ucede que muchas veces presenta pequeñas 
desigualdades , y entonces se llama astillosa ó 
ese papitn que estas. desigualdades. forman 
unas especies de escamas: conchoidea cuando 
forma pequeñas emiuencias redondeadas como 
conchitas : unida mo presentando desigualdad 
alguna: desigualdad si sus. deicdollados son 
angulosas é irregulares: entonces está en gra- 
NOS gruesos , en granos qe queños y en gra- 
nos finos , segun el grueso de sus desigualda- 
des: terrosa cuando tiene el aspecto de la tier= 
ra seca: ganchosa ó ramiforme cuando mani- 
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fiesta asperezas muy pequeñas en forma dé. 
gancho , y poco sensible á la vista. Esta es Ja 
que presenta mas particularmente los metales. 
3.2  Fibrosa, esto es, presentando filamen=. 
tosunidos entre sí, no susceptibles de me- 
dirse: estas fibras estan dispuestas paralelamen* 
te, d bien son curbas, divergentes, entrela-. 
zadas Cc. ; : : 
4.2 Radiada, que no difiere dé la primera 
en mas que en ser las fibras espesas, aplasta? 
das y poder medirse : presentan hendiduras ses 
gun su anchura y eminencia. , ¡STAN 
5.2 Hojosa, ofrece hojas delgadas; lisas y 
pulimentadas , mas d menos grandes, plana$ 
o curbas CCc. | ¡DEDON 


6.2 Vitreas, con aspecto de vidrio. Se lla= 


ma resinosa cuando se asemeja á la resina, viz 
treo-resinosa cuando parece participar de estas : 
dos sustancias. ps ió | 

La estructura es com mucha frecuencia 
una propiedad inherente a estos cuerpos ; la 
fractura nos la manifiesta en un mineral, 
puesto que es una dependencia constante de 
ella. Asi en los minerales de estructura regu- 
lar la fractura es lisa, y se lama hojosa, segun. 
el espesor de las hojas Ccc. Está reconocido 
que debe haber un grán número de estructuz| 
ras diversas, que no nombraremos por ser 
análogas :á las Pactitas que “acabamos de enu” 
merar.- ) a0A0o A 
: Forma de fragmentos, ' 


o 


í 


iris AR 


Los minerales cuya fuerza de cohesion: 
se ha destruido mecánicamente por: el cho” 
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que presentan fragmentos de forma regular 
o irregular, 

1.2. Los regulares tienen una forma geo- 
métrica 0 cristalina. dao 

2. Los irregulares afectan varias formas, 
agudos, obtusos en placas, cuneiformes OCC» 
Sucede muchas veces que los cristales son tan 
pequeños que mo se los puede distinguir con la 
vista solamente en el examen de los caracteres 
fisicos de los minerales , y lo mismo acontece 
con la forma de los fragmentos Écc. , en cuyo 
caso debe recurrirse al exámen microscópico. 
Creemos complacer álos mineralogistas des- 
cribiendo aqui el microcopio achromático, se- 
gun Luler, construido y perfeccionado por 
los señores Chevallier mayor é hijo, aten- 
diendo á que puede servirles del mayor au- 
xilio. ; 

El microscopio achromático se compone 
del lente objetivo, y de dos cristales que for- 
man la ocular. ¿ 

_Fig..20..4, pie del microscopio ; b , cuer- 
po del anteojo; b'b”, tiradas; c, ocular; d, 
objetivo acromático; e, prisma con superficies 
curbilineas, que despide la luz sobre los cuer- 
pos opacos; f, diafragmas variables con aguje- 
xos en disminucion para modificar el efecto de 
la refraccion del espejo; g, espejo que refleja la 
1uz para los objetos trasparentes; /, llares en 
que encaja un piñon puesto sobre el eje de un 
tornillo embreado, y sirve para hacer subir 6 
bajar la platina que recibe los objetos, 

Fig. 21, Diafragma con agujeros en dismi- 
nucion visto en plano y seccion. 


e 
a 
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Fig. 22. Platina conductriz de los objetos 


- vista de plano. 


Fie. 23. Velon, con doble corriente de 


> , . 4 
aire, cuya luz entra al través del prisma € 


arailuminar los objetos opacos ; 1, reverbero 
arabólico de este velon. ) 

Fig. 24. Corte de la lente del microscopio;' 
d'b, tirada que aumenta á discrecion la 
longitud del instrumento , y por consecuen- 
cia su grueso; c, primer ocular; m, segundo 
ocular. 

Fig. 25. Corte de la chimenea de la lám- 
para y del reflejador parabólico. 

Jl cuerpo del anteojo está fijo al estremo 
del pie que le sostiene por una charnela, en cu- 
yo derredor puede tomar las inclinaciones que 
se quiera desde la vertical hasta la horizontal. 

El cuerpo del anteojo puede alargarse 2 
discrecion por medio del tubo 6”: se iluminan 
Jos objetos opacos (que se colocan sobre la pla= 
ca k, por bajo del objetivo d) por medio del 
prisma e, cuyas dos superficies son convexas 
en disposicion de concentrar el manojo lumi- 


noso sobre el objeto; este prisma hace oficio de 


espejo y de lente, y llena muy bien los requisitos 
exigidos para dar luz á los cuerpos opacos. 

Los cuerpos trasparentes se alumbran co” 
mo de costumbre por medio de un espejo cón” 
cayo que despide una hermosa luz, la que se 
modifica mas Y menos por medio de los dia” 
fragmas adaptados al estremo del cono f. 

Hay algunos cuerpos semitrasparentes que 
se pueden 1luminar al mismo tiempo por el es? 
pejo y por el prisma, 


hi: 
j 


ei 


A 


ici AA MA A ri 
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La luz del dia es casi siempre suficiente; 
pero la de un velon tiene la ventaja de ser vi- 
va, fija y constante. Y 
uede aumentarse Y disminuirse á discre= 
cion el grueso de la inanera siguiente. 
Empleando los objetivos 2, 4, 10 y 14. 


Alargando ó disminuyendo la longitud del 
anteojo. 


Se podria tambien hacer variable el grueso 
por medio de diferentes oculares; pero esto 
aumentaria las combinaciones sin proporcio- 
nar mucha ventaja al instrumento. 


Uso del microsco pio. 


El instrumento verticalmente puesto (fig. 
20), distante cerca de 10 pulgadas de un velon 
cuya luz sea muy viva y dirigida hácia el pris- 
ma e con tal inclinacion que despida la luz so- 
bre el cuerpo opaco colocado en la placa k por 
bajo del objetivo 14: sial mirar por el instru- 
mento se hace mover el boton e, se pondrá el 
instrumento en su punto, y la imágen del ob- 
jeto se verá con toda la exactitud que se pue- 
de desear (si se ha dirigido la luz como con- 
viene sobre el objeto, silos cristales estan 


bien limpios , y si el objeto está en la justa 
distancia del objetivo d). | 

Puede sustituirse un objeto trasparente al 
objeto opaco; en este caso se volverá el 


ris- 
ma, se dirigirá la luz por bajo mediante Al es- 
pejo g, y se hará uso de los diafragmas f Se 
colocará: el objeto en su punto por medio del 


boton i que hace subir y bajar la platina k 
conductriz, 
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hu ctra 


Los. cuerpos semitrasparentes «necesitan 
alguna vez de estos dos medios de alumbra-= 


do; pero se emplea poco este medio, 


A II tc 


Combinaciones de gruesos de que es suscepti.. 
ble el instrumento, 


1.* Combinacion, minimum de amplifica=. 


cion , instrumento cerrado totalmente, obje= 


tiyo 14 líneas. | y 

2.* Combinación , instrumento totalmente 
objetivo , estendido 14 líneas. 
3. id. d%. cerrado del todo, id. 16 
4. id. d%. estendido del todo, id. 10 
2 id. d%. cerrado del todo, id. 4: 


s 
aa 


5 o 

6.” id. d%. estendido del todo, id. 4 : 

7.2 id. d*%. cerrado del todo, id. 2 

8.” id. d%. estendido del todoobjetivo, Alineas, 
maximum de amplificacion. 


o mr 


Cada vez que se haga variar el objeto ó la | 


disposicion del instrumento se hará mover el 

boton 2, para poner la placa k á su justo pun- 

to (los números de los objetivos indican las 

distancias en líneas del objetivo al objeto), 

mirando siempre al' instrumento.:Se hará tam- 

bien variar el prisma si es un cuerpo :Opacoy 
o el espejo y los diafragmas siendo un cuerpo 

trasparente , con el fin de dar siempre la luz 

necesaria, porque el buen efecto del instru= 
mento depende de estas circunstancias. La 

preparacion de los objetos no es una aten- 

cion menos importante, como se yerá en las 

paginas siguientes, | | 
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Del examen de los objetos y descubrimientos 


hechos en el reino mineral. 


El exámen de los objetos para descubrir la 
verdad exige mucha atencion, cuidado, pacien= 
cia, habilidad y destreza (lo que se adquiere 
particularmente por la-práctica), para prepa= 
rarlos , manejarlos y aplicarlos al microscopio. 
Guando se tiene que examinar un objeto es 
preciso examinar con atencion: su magnitud, tes 
jido y naturaleza, para aplicarle los cristales cas 
paces de hacerle conocer perfectamente, El pri- 
mer cuidado debe ser el de examinarle constáni 


temente con un lente 0: microscopio simple, en 


seguida con el: Ji med “compuesto, em= - 
pleando la lente 14, que le representa todo en= 


tero; porque observando de la manera que se 
halla colocada cada una de sus, partes con res= 
pecto á las otras, se verá que es mas facil exa 
minarlas en particular, y juzgar de ellas sepas 
radamente si hay ocasion. bo > sb 
Luego:que se haya formado uma idea exac< 
ta del todo se le podra dividir cuanto se quiera; 
y cuanto mas pequeñas sean las partés de esta 


division tanto mas fuerte debe ser el lente pa- 
ra verlas bien. OS ' 


Se debe atender mich 
ala o 


f 


. ) 
á la trasparencia: d 

pacidad de los objetos: de lo que depen= 
de la eleccion de los cristales de que se ha de 
hacer uso; porque un objéto trasparente puede 
soportar un lente mas fuerte: con mucho que un 
objeto opaco, puesto que la proximidad del cris- 
tal que aumenta mucho debe por precision 0s- 
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curecer un objeto cio y llega mucha menos. 
Juz al objetivo por la reflexion que por la re-. 
fraccion. : | 
No obstante, muchos objetos se hacen tras- 
parentes luego que se los divide en partes es- 
treíamente menudas : es, pues, necesario hallar. 
algun medio para reducirlas á esta pequeñez y. 
ponerlas en disposicion de ser bien examinadas; 
mas el aparato para los cuerpos opacos permiti-. 
rá examinar muchos cuerpos sin dividirlos, y. 
por este medio se juzgará mejor de la disposi=. 
eion de las partes y de sus colores respectivos. 
Despues se necesita cuidar mucho de tener. 
la luz necesaria, porque de esto depende la ver=. 
dad de nuestros exámenes: algo de esperiencia. 
hará ver cuán diferentes parecen los objetos en. 
una posicion y en un género de luz de lo que 
son en otra posicion, de suerte que es muy con=. 
ducente el volverlos de todos lados y hacerlos 
pasar por todos los grados de luz, desde la mas: 
resplandeciente hasta la oscuridad misma; con- j 
siderarlos como opacos: y como trasparentes, 
usando alternativamente del prisma y del espe- 
jo, y de ponerlos en todas las posiciones a cada 
rado de luz hasta asegurarse de su verdadera 
ica y de no estar engañado; pues, como di- 
ce Mr. Hook, es dificil en algunos objetos dis- | 
tinguir una eminencia de una profundidad, una 
sombra de una mancha negra, y el color blan* 
eo del simple reflejo. q 
El e de luz ha de ser proporcionado al 
objeto: si es negro se le vera mejor con una 
Juz muy abundante; pero siendo trasparente 
debe ser mas d¿bilá proporcion, para cuyo us0 


35 
estan destinados los diafragmas variables de 
Mr. Le Baillif. El reflector parabólico, adapta= 
do al velon, da una hermosa luz para ilumi- 
nar los minerales, que casi siempre reflejan 
poca luz. y? 

La luz del velon es la mejor, por tener la 
ventaja de ser viva, fija y constante, especial- 
mente para los cuerpos opacos, Despues sigue 
la luz del dia, que puede solo servir para los 
trasparentes; los opacos no se ven con ella sino 
con un pequeño aumento. ; 

Pueden tambien obtenerse buenos resulta- 
dos sirviéndose oportunamente de la luz del sol, 

En mineralogia no pueden esponerse al mi- 
croscopio mas que las partes pequeñas de los 
minerales, y m0 pueden estas mirarse casi siem- 
pre sino es con el aparato propio para los cuer- 


pos opacos, para cuyo efecto se las pone sobre 
hojas de marfil d de ébano, y se las ilumina por 
medio del prisma, 


El reino mineral produce un fenómeno que 
se observa con bastante generalidad en todos 
los seres que le componen cuando se han he- 
cho líquidos por la accion del fuego ó han si- 
do disueltos: enfriándose sus par 

d por cualesquiera otras causas toman una figu- 
ra que es particular á cada especie, y aun cada 
una de las partes componentes de estas figuras la 
tienen semejante al todo que contribuyen á for- 


mar: tales son particularmente los cristales que 
producen en estas circunstancias las sustancias 
salinas. 

Cuando se 
descubrir 1 


Les integrantes 


quiere examinar un liquido para 
as sales que contiene, es necesario 
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dejarle evaporar espontáneamente á la sombra 
y 4 cubierto a fin de que la cristalización sea 
bien regular, y para que las sales que quedan 
sobre el vidrio puedan observarse mas facil- 
mente. De este modo pueden los quimicos re- 
conocer las cristalizaciones en que solo se indi- 
can los principios ENE y no solamen- 
te será fácil describir y designar sus formas, si- 
no tambien encontrar en la misma gota hasta 
dos y tres cristalizaciones distintas : basta ensa- 
yar una lágrima, la saliva , el licor separado 
por la glándula prostata, una gota del licor que 
está bajo la ampolla vesicular que sucede a la 
quemadura da la aplicación de las cantáridas, 
para ver eristalizaciones magnificas de sal amo= 
niaco y cubos de sal marina (Cloruro de Sodio). 
-Leuwenhoek , Bellini, Ledermuller (Di- 


versiones microscópicas), dan descripciones de- 


talladas de estos cristales diferentes. Se apren= 


de 0 sus observaciones que cada metal las mas 


de 


as veces tiene cristalizaciones peculiares ; a 


lo menos esto es lo que se observa repitiendo | 


las observaciones hechas acerca de esta materia. 

Si se disuelven diferentes metales en un 
mismo disolvente, si se mezclan muchas diso= 
luciones de metales, y si se junta á una der ellas 
algun otro íluido, se saca lo que se llama vege- 
taciones metálicas, como el microscopio lo ma- 
manifiesta siempre que estas no son bastante ca- 
paces para ser distinguidas con solo la vista. 

El microscopio hace ademas conocer la gran- 
de porosidad e los metales que parecen mas 
compactos, y las prominencias de los cuerpos 
que parecen los mas pulimentados. 


—EN 


a 
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-* May importantes observaciones, con respec 
to a la quimica metálica que el microscopio so- 
lo podria hacer visibles: presenta glóbulos de 
mercurio en las preparaciones mercurlales, en 


donde parece que no puede estar mas disimula- 
d 


o, como sucede en el etíope mineral y en el 
mercurio dulce. 

Puede tambien distinguirse el hierro del 
acero por medio de un lente; comparando sus 
diferentes granos se descubre igualmente el oro 
en el mineral de la mayor parte de minas au- 
riferas. 


El microscopio ha enriquecido tambien la 
lithologia con muchos descubrimientos curio- 
sos. Ledermuller ha compuesto un tratado mi-. 
croscópico sobre el asbesto y el amianto: las 
piedras de Fontainebleau observadas con el len. 
te parecen formadas de una arena semejante á 
la de la mar. Se advierten muchas veces en la 
arena conchitas microscópicas de toda especie, 
que estan petrificadas: se nota una considera- 
ble diversidad en las arenas, ya por el color y 


la figura de los granos, ya por su opacidad 6 
Plica 


n fin, Mr. Reanmur ba observado que los 


yesos afectaban una figura romboidal. 


Se hace indispensable el lente en las espe- 
riencias del soplete, en donde se opera A 
partecillas para poder apreciar los resultados. 

La venturina artificial ofrece cristales de die 
ferentes figuras regulares. Mr. Le Baillif dice: 
“si se examina este precioso producto del arte 
con un microscopio que aumente cien veces po- 
co mas d menos , se sorprenderá uno de verle 
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formado de una incalculable multitud de cris- 
tales planos y Opacos, unos equiláteros y otros 
exisonos. Esta última forma proviene sin du- 
da abima del truncamiento de los tres vértices 
del triangulo primitivo (no he advertido hasta 


ahora mas que un solo tetraedro ).” Jamas se 
q 


acabaria si se quisiera solamente indicar la mi- 
tad de los objetos que pueden verse con el mi- 
eroscopio, pues nos descubre una infinidad de 
maravillas que seriamos incapaces de conocer 
sin su auxilio. 


CARACTÉRES QUIMICOS. 
“RESULTADO DEL ANALISIS DE LOS MINERALES.» 


El analisis químico es el conjunto de los 
medios idóneos para operar la separacion de los 
principios constituyentes de los cuerpos, y re- 
conocer su naturaleza y proporciones. Estudian- 
do losfenómenos que los cuerpos presentan com- 
binándose es como se ha llegado á determinar 
sus principios constituyentes. No trataremos 
aqui mas que de la parte del analisis que se apli- 
ca á los minerales, y solo espondremos las prin- 


cipales nociones de ellos, porque semejante tras. 


bajo exigiria una obra particular: basta sola= 
mente indicar los medios á propósito para ha- 
cer un analisis: véase el tratado de quimica de 
'Thenard si se quieren detalles mas estensos. 
Se conocen diversas suertes de analisis, de 


las cuales enumeraremos las principales. 
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Analisis por electricidad. 


Se consigue descomponer ciertos Cuerpos 
sujetándolos á la accion de la pila voltáica, y 
aun se ha llegado á operar esta descomposición 
sobre algunos que no habian podido ser des- 
compuestos, Somos deudores á este medio del 
descubrimiento de muchos metales, conside 
yados antes como tierras ó álcalis, asi como el 
conocimiento del cloro, 'el analisis mas exacto 
del aire y del agua, el de muchas sales ÓCc. 


Analisis por el calórico. 

Este analisis'de ningun modo debe conside- 
rarse como se practicaba en otro tiempo., y si 
como se usa ahora para separar los cuerpos que 
se funden con diversos grados de calor, 0 que 
se evaporan con diferentes temperaturas. Ási, 
á un grado de temperatura poco elevado se se- 
parara por la fusion una mezcla de plomo de 
otro metal menos fusible, como se volatiliza=- 
rá el mercurio de una mezcla de oro 0 plata, y 


quedará por residuo uno ú otro de estos dos 
metales. 


Los cuerpos entran en fusion en temperatu- 
ras mas d menos fuertes, y otros resisten á to- 
das, y estos se llaman apyros ó infusibles. 
Cuando se quiere estudiar la influencia del ca- 

*lórico sobre un mineral, el mineralogista debe 


de estos ensayos especialmente con el 
sop ete, 


Al principio se recurria al soplete de los 
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paternos: despues este instrumento se ha per= 


eccionado por muchos sabios; y á fin de obte- 
ner temperaturas mas elevadas se ha ideado 


construir unos que estuviesen en disposición de Y 
alimentarse por el gas oxigeno, 0 por el gas hi- 


drógeno y oxigeno. Estos sopletes se hallan des- 
eritos con sus grabados en la fisica aumentada 


por Mr. Julio Fontenelle. De todos los quimi- 


cos suene han entregado al analisis de los mi= 
nerales ds medio del soplete, Berzelius es el 
que ha hecho de él el uso mas estenso, y que 
ha hecho ver mejor las ventajas que se pueden 
sacar. Mr. Le Baillif ha inventado por su parte 
unas copelas muy blancas de cuatro lineas de 
diámetro y de un tercio de linea cuando mas 


b > ¿ La 
de grueso; el ciento no pesa mas que 108 gra= 
nos, y se componen de una mezcla de partes 


iguales de tierra de porcelana y de la mas her- 


mosa tierra de pipa; se escluye todo metal para 


su fabricacion, y se emplea solamente el marfil. 
Sise ensaya un óxido Ó un metal, 5 miligramas, 
4 un novecientosavo de un grano, son siem- 
pre mas que suficientes pes hacer un ensay0 
completo. Mr. Le Baillif ha inventado igual- 


mente un soplete que tiene mas ventajas que p 


los otros; y sentimos que los limites de esta 
obra no nos permitan entrar en algunos porme- 


nores sobré la escelente memoria relativa al uso 


de sus pequeñas copelas para el soplete, Y nues 
vos medios de ensayos mineralógicos, que ha 


publicado en los anales de la in ustria nacio? 


nal y estrangera. 
Puesto el mineral en una de estas copelas, Y 
espuesto á la accion del soplete, se examina 14 


_mudanza que ha esperimentado , los caractéres 
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del esmalte, si ha habido fusion , por qué son 
útiles con respecto á las rocas, y otros agrega= 
dos, cuyos caractéres geométricos no pueden 
conocerse. Es muchas veces necesario emplear 
un fundente para analizar el mineral; este fun- 
dente es el vidrio de borax molido para impe- 
dir su intumescencia; en un gran número de 
ensayos se hace indispensable. : 

- El soplete produce muchas veces dos clases 
de llama ; la una, que es azulada, y se atribuye 
al gas hidrógeno, anuncia la oxidacion de todos 
los metales; y la otra, que es blanca, acompaña 
su reduccion. Estos caractéres varian. Áconse- 
jamos á los que quieran dedicarse al exámen de 
los cuerpos con semejantes Operaciones que re-- 
curran a la obra de Berzelius, titulada Em- 


leo del Soplete , y á la memoria precitada de 
Mr. Le Baillif. 


Analisis por el agua, 


Este analisis puede ser puramente mecáni- 
eo, ó quimico. Asi en los lavados de los mine- 
rales auriferos 6c., el agua no hace mas que 
arrastrar las sustancias mas ligeras que el metal, 
que se halla libre en gran parte de ellas, mien- 
tras que disuelve diversos óxidos , como la ba= 
rita, la cal, la potasa, la sosa G£c. , separa las 
sales solubles de su mezcla con las que no lo 
son, y sirve tambien para reconocer ó estable- 
cer sus formas cristalinas. Como hay diversas 
sales 309 tienen propiedades fisicas análogas, 


su grado de solubilidad puede ser uno de sus 
caracteres distintivos. 
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Analisis por los reactivos. 


Este analisis requiere un entero conocimie 
to de todos los medios que nos ofrece la quimit 
ca. Poniendo en reaccion una série de cuerpo% 
unos sobre otros, y estudiando cuidadosamentl. 
los nuevos fenómenos que presentan, es com 
se 213 reconocer la es y las proporcio 
nes de sus principios constituyentes, si no fu 
ren simples. Este analisis es la base fundamen 
tal de la química. / 

Para hacer estas nociones mas claras ofrecé 
mos el modo de hacer la analisis de un mine 
ral metálico, de un mineral terroso , y de ul. 
mineral salino. 
| $. L 


Medios propios para reconocer la naturalez 
de un metal. ' 


Hemos creido deber indicar los medios pr 
pios de reconocer la naturaleza de cada min€ 
ral para que despues sea mas fácil al mineralo 
gista aplicar estos diversos medios á las mez 
clas de muchos metales, 

Primeramente deben examinarse los carac”: 
téres fisicos del metal que se sujeta al analisi5, 
lo que facilita mucho y abrevia las aptas | 
Si el metal á la temperatura atmosférica des? 
compone el agua con que se le pone en contaC” 
to, y produce una efervescencia mas ú meno 
“viva, puede asegurarse que es de aquellos qUe: 
Mr. Thenard ba clasificado en su segunda sec? 
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cion. Para conocer su naturaleza se le satura de 
acido hidro-clórico, y se'concentra esta sal, que 
indica que el metal era : 

1.2 “Depotasio, si esta disolucion salina nO $e 
enturbia por las de los sub-carbonatos de sosa, 
de potasa y de amoniaco, y si por las de plati- 
na y de sulfato de alúmina. A 

2.2 De sodio, si las tres disoluciones salinas 
precitadas no le enturbian, ni tampoco las de 
platina y de sulfato de alúmina, y si da por la 
evaporación una sal cúbica de un gusto salado. 

3.2 De bario, si estando muy dilatada en 
agua, el ácido sulfúrico produce en ella un pre- 
cipitado blanco insoluble en un esceso de este 
ácido, y si ella da por la concentracion de los 
cristales hojas cuadradas insolubles en el alcohol. 

4,2 De estroncio, si cristaliza en agujas so- 
lubles en el alcohol dando á la llama de este 
liquido un color purpurino, y si su disolucion 
abundante de agua no precipita por el ácido 
sulfúrico. 

5. De calcio, si su disolucion abundante 
de agua no se precipita por los sub-carbonatos 
de amoniaco , de potasa d de sosa, vi por el - 
ácido sulfúrico, y si por el ácido oxálico; y la 
sal obtenida por la evaporacion es delicuescen- 
te y dificil de cristalizar. : 

6.2 De litio, si los sub-carbonatos preci- 
tados no enturbian su disolucion hasta que está 
concentrada, si los ácidos oxálico y sulfúrico 
no producen en ella algun precipitado, y si la 
sal sacada por la evaporación ataca la hoja del- 
gada de platina sobre la cual se la haya calci- 
nado con un poco de sosa. 
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: SERRA dd: dal 


Si á la temperatura atmosférica el meti 
no tiene accion sobre el agua, y se disuelve el 
el ácido sulfúrico dilatado en agua dejando des 
prender gas hidrógeno , entonces es de cadmi0% 
de hierro, de manganeso 6 de zinc. ¡ 

1.2 De cadmio, si el amoniaco, la pota% 
O la sosa forman en este sulfato un precipitadl 
que queda blanco aun por el contacto del. airé). 
soluble en el amoniaco, é insoluble en las otr? 
dos sales, si el ácido hidro-sulfúrico , d los hb 
dro-sulfatos producen en él un amarillo ú an? 
ranjado. : : 
2.2 De hierro, si por la adicion que ha pt% 
cedido del cloro forma un precipitado negro €! 
la tintura de las nueces de agallas, y un preo 
pitado azul con el hidro-ferro-cianato de potas 
ú de sosa, y si este sulfato da por medio de 4% 
álcalis un precipitado blanquecino que pasa % 
wverde oscuro luego que se halla en conta 
con el aire. ¿0 
3.2 De manganeso, si el precipitado prodi 
cido en su disolucion por la potasa d la sosa 4 
blanco é insoluble por un esceso de estos mié 
mos álcalis, si por su esposicion al aire toma * 
color de castaña, si los hidro-sulfatos alcalin% 
forman en el un precipitado blanco; en fin, 
el precipitado producido por los álcalis o 
nado con el hidrato de potasa en un cris0 
platina es susceptible de producir el camalel 
mineral, : 7 
4,9 De zinc, si el precipitado blanco prode i 
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cido en su disolucion por los ¿lcalis conserva este 
color cuando se halla en contacto con el aire, y, 
que este precipitado se vuelve a disolver en el 
iquido por un esceso de estos álcalis; en fin, sí 
el prusiato y el hidro-sulfato de potasa hacen 
desaparecer el precipitado blanquecino. 


SII. 


Si el agua ó el ácido sulfúrico dilatado en 
este liquido no ejercen accion alguna en el me- 
tal á la temperatura atmosférica, sino que es 
atacado por el ácido nitrico en frio ó caliente, 
será de plata, de antimonio , de arsénico , de 
bismuto, de cobalto, de cobre , de estaño , de 
mercurio , de molibdeno , de nickel, de pala- 
dio , de plomo, de teluro de urano. SUE 

Sera facil distinguir el cobalto, el cobre, el 
nickel, el paladio , el urano, de los demas me- 
tales, porque sus disoluciones en el ácido ní- 
trico son las solas coloreadas: asi son las de 

1,2 De cobalto; color rojo violeta , precipi- 
tado azul violeta por los álcalis, verde por los 
hidro-cianatos de potasa y: de sosa, y negro por 
los hidro-sulfatos. 

2.2 De cobre; color azul que tira. 4 verdo- 
so, precipitado azul por los.álcalis ¿ insoluble 

or un esceso de estas bases salidificables; pre- 
cipitado blanco azulado por el amoniaco, un 


_esceso le vuelve á disolver en el liquido y le da 


un color hermoso llamado azul celeste; una ho- 

ja de un cuchillo que esté bien limpia se cubre 

con una capa cobriza. eh 
3.2 De nickel; color verde prado, precipi- 
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tado verde de yerba por los álcalis; el amonia* 
co le comunica un color de azul violado, precl 
pitado negro por el hidro-sulfato de potasa y 
verde manzana por el hidro-ferro-cianato de e% 
te al cali. | 4 
4.2 Depaladio; color rojo; reduccion pron% 

ta del metal por el protu-sulfato de hierro; pré 
cipitado oliva por el hidro-ferro-cianato de po% 
tasa ; descomposicion de la sal y del óxido p%: 
el calórico. . 
5.2 De urano; color amarillento; precip? 
tado pajizo por los álcalis; precipitado sanguintl. 
por el hidro-ferro-cianato de potasa; eristaléó: 
amarillo limon por la concentracion. 
Las disoluciones sin color anuncian : 

La plata cuando el ácido hidro-clórico (4 
ella da un precipitado insoluble en un esceso € 
este ácido, y muy soluble en el álcali volátil 
cuando el Jcótia] produce en ella un precipild? 
do blanco que despues de seco detona por Y. 
choque 6 por el calórico. 14 
-El arsénico cuando el mineral es volátil, Y. 
echado sobre carbones encendidos esparce YY 
pores blancos con un olor de ajo osayboectól o 
disolucion nítrica da un precipitado de un amé 
rillo hermoso por el acido hidro-sulfísico. 3 
El antimonio , al que ataca solamente su 
derle disolver el ácido nitrico concentrado]. 
soluble en el ácido-cloro-nitrico, de donde A 
agua le precipita en óxido blanco, y el Só 
pa 


hidro-sul fúrico en rojo anaranjado, 

El bismuto; disolución nitrica precipitada Y | 
blanco por el agua, y por el ácido hidro=sulli” 
rico en negro. 
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. El estaño, atacado solamente por el acido 
nitrico , se disuelve en el hidro-clórico-, dan= 
do lugar á un desprendimiento de hidrógeno: 
produce dos hidro-cloratos , sobre los cuales el 
agua no ejerce:accion alguna descomponente. 
Una de estas sales da un precipitado amarillo 
alido por el ácido hidro-sulfúrico , sin atacar 
ps disoluciones de oro, mientras que el otro da 
por el mismo ácido un precipitado oscuro , y 
produce en las disoluciones aurificas un preci- 
pitado conocido con el nombre de la purpura 
de Casio. 

El mercurio se volatiliza y pasa á la desti- 
lacion : su disolucion nitrica platea una hoja de 
cobre que se meta en ella. 

El molibdeno solamente es atacado por el 
acido nitrico , y convertido en unos polvos 
blancos solubles en el agua enrojece la tintu-= 
ra de tornasol , forma be con los álcalis Ecce. 
Es el acido moblidico. 

El plomo. Esta disolucion es azucarada; pre- 
cipitado blanco por los sulfatos y ácido sulfúri- 
co, y negro por el ácido hidro-sulfúrico. 

l teluro , muy fusible, muy volátil, se 
quema al soplete con una Jlama azul ; el óxido 
que es producido se sublima , despidiendo un 
olor de rábanos : disolucion nitrica precipitada 


por el ácido hidro-sul 


fúrico en pardo ana- 
ranjado. ES | 
S. 17, 


Siel ácido nítrico concentrado no ejerce 
una accion muy notable sobre el metal, y es 


A 
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atacado por el ácido nitro-muriático , es cerios 
oro , osmio, platina d tungsteno, Se llegará al. 
conocimiento especial del metal por los reactiz 
vos , y asl sera Y 
Cerio si es soluble en caliente en el ácido 
nitro-múriático ; si despues de haber despren= 
dido por el calor la mayor parte del esceso de- 
ácido muriático que la disolucion contiene está 
incolora y azucarada ; si esta disolucion da por 
los álcalis un precipitado blanco insoluble en+ 
estos álcalis ; si la infusion de nuez de agalla y 
el ácido hidro-sulfúrico no hace esperimentar 
cambio alguno aparente á esta disolucion ; si el . 
hidro-ferro-cianato y el hidro-sulfato de po-- 
tasa producen en ella un precipitado blanco; si ; 
el óxido blanco precipitado por los álcalis y 
calcinado en un crisol de platina se vuelde de 
un pardo rojo y aumenta su peso (cc. : 
Oro; disolución amarilla enel agua regia; 
precipitado púrpura ó violeta, ó bien pardo 
negruzco por el hidro=clorato de protóxido de 
estaño; precipitado pardo amarillento por el 
roto-=sulfato de hierro, el cual se presenta por j 
ha calcinacion como de: oro mate; precipitado 
amarillento por el amoniaco , que luego que 
está seco detona fuertemente con el calor. : 
Osmio se oxida y volatiliza, esparciendo un 
olor-de cloro cuando:sele calientaval aire libres 
partes iguales de este metal y de nitrato de | 
potasa calcinadas en una retorta de prueba 4 
producen un sublimado blanco que tiene el 
olor del cloro, es muy cáustico, y lo mismo 
que el nitrato de potasa activa la combustioX 
del carbon. La disolucion en el agua regia to” 


EA 


ii 
ma un calor azul por la tintura acuosa de nue- 
ces de agalla. nd | 

Platiná; disolucion en'el agua regia de un 
amarillo que tira sobre anaranjado; no esperi- 
menta accion alguna notable del proto-sulfato 

e hierro ni del idro-clorato de estaño. Con- 
centrando las sales amoniacales y las de potasa 
producen precipitados amarillos mas Ó menos 
solubles en el agua; el que es producido por el 
hidro-clorato de amoniaco se convierte en ro- 
JO con granitos blancos metálicos si se le 
calcina. + > 

Tungsteno. Sise le caleina con partes igua- 
les de nitrado de potasa , y el producto es en 
parte soluble en el agua, el ácido nitrico for- 


ma en esta disolución incolor un precipitado 
blanco, que si está hirviendo y con esceso le 


vuelve amarillo y le convierte en un ácido. 


A 


St el mineral no puede ser atacado por to- 
os los agentes precipitados en este caso'es de” 
colombio , de crom 


0, de iridio, de rodio ¿ de 
titano. > > 


El colombio, si calcinándole con el mitrato. 
de potasa se obtiene una materia que abandona 
al ácido nitrico debilitado por la potasa ; y deja: 
por residuo ácido colómbico. FS 

El cromo, si calcinándole co 
potasa por espacio de media 
rilla que se obtiene de él eo 
color ; si la disolucion, né 
no porel deido nitrico 


n el nitrato de 
hora la masa áma.* 
munica al agua este' 
utralizada de antema- 
, produce: - 


5 
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En el acetato de plomo,un precip. deamarillo- 
: DU MIVO. 1 

En el nitrato de plata,, " .purpúreo. 

acido de mercurio, rojo. 


_. El cridio, casi inatacado por el ácido hidro= 
cloro-nitrico ; calcinado con el nitrato. de po- 
tasa da un producto negro que comunica al 
agua un color azul, lo que no ha atacado el 
liquido ; unido al ácido hidro-clórico da un 
hidro-clorato azul, que por la accion del caló= 
rico y al aire libre pasa sucesivamente al yer= 
de, al violáceo, al purpurino y al rojo amari- 
lento Ec. E 4 

El rodiío, infusible á todas las temperaturas 
hasta del soplete del gas oxigeno; inatacable- 
por el acido hidro-cloro-nitrico; calcinado con 
el nitrato de potasa, el producto muy lavado: 
se disuelve en el ácido hidrozolérios y le da 
un color rojo ; los hidro-cloratos de amoniaco, 
de potasa y de sosa se unen á esta disolucion, y — 
producen sales.con doble base que tienen un 
culor rosado , cristalizan fácilmente y son inmso* 
lubles en el alcoho). Ps | 

El titano, si el color rojo cobrizo que tiene” 
pasa al azul por el contacto del aire; si calci- | 
náaudole,con partes iguales de nitrato de pota* 
sa, la materia lavada en abundantes aguas e% 
soluble en el ácido hidro-clórico, y si esta dis 
solucion toma un color amarillo pajizo luegO 
que seba sustraido algo por la evaporación el 
esceso de ácido hidro-clóricoz si esta disolu” 
cion es precipitada por., lara Ñ 
Los alcalis. . ....5.... . . «¿ensblanco. 


' 
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La infusion:de nuez de agálla. rojo anaranjado. 
idro- ianato de po- | 
de E ¡ sel «rojo pardo. 
El hidro-sulfato de:este álcali.. yerde bajo. 


ANALISIS DE LAS PIEDRAS. 


Las piedras., asi comio-las tierras que son 
sus residuos, se componen alguna vez de un 
oxido, pero por lo general de muchos, y tam- 
bien sucede. que estan «unidas con sustancias 
combustibles á ácidos y sales. A 

En general las piedras estan compuestas de 
alúmina , cal , magnesia , silice y óxidos de 

ierro y de mmanganesa en combinacion vina- 
ria, ternaria , cuaternaria U¿cc. Ha y algunas, 
aunque es el número menor, q 
tre sus principios constitutivos la potasa, la s0= 
sa, la glucina, el circonió , la ytria, el 0xi- 
do de cromo, y aun la barita , el óxido: de 


nickel %e.. - 


«¿Los óxidos que: entran con mas frecuencia 
y mayor cantidad enla composicion delas 
piedras son la sílice y laalúmina, alos que si= 
gue la cal ; la sílice está en composicion salina, 
y da lugar á los silicatos simples 6 multiplos; 
se cree que la:alúmina goza de-esta misma poo- 
piedad. 5. mid? aid 


+ -Gomo.'casi todas las piedras tienen bastante 
cohesion ó dureza para: no poder serbatacidas 
por lós'átidos:hidro<clórigo 3 mitrico y sulfiúri- 
co yse las deberá: reducir 4 polvo muy fimo, 
moliéndolas er un mortero de ágata si' son de- 


maslado: duras para poderlas moler y se las hará 


ue cuentan en- 
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caldéar y meter en el agua, lo que hárá enton- 
ces esta pulveracion: mucho mas facil. Ejecuta- 
do este preliminar se mezclan diez dracmas de 
estos.pplvos con treinta de hidrato de potasa 0 
de sosa, y se somete esta mezcla en un crisol 
de platina cubierto, 4 un calor rojo, hasta que se 
- funda, d á lo menos se ponga en un estado pas- 
toso , lo. que necesita de tres cuartos de hora á 
una hora. Luego que todo está frio se echa en 
ello agua hirviendo en muchas veces , y se de- 
canta en cada una en una cápsula, teniendo 
cuidado de no perder nada. Cuando ya no que- 
de nada:en el crisol se pondrá la cápsula ¡Bbre 
el fuego, y se echará en ella poco á poco acido 
hidro-clórico, meneando la materia con una 
espátula de vidrio» hasta que la disolucion se 
complete. Por la evaporación se desprendera 
el escedente de este ácido , y luego que el li- 
quido llegue al estado pastoso E una suay0 
evaporacion , el hidro-=clorato de silice se des” 
compondrá, y este óxido se precipitará; se le 
obtendrá separadamente, y se determinará la 
cantidad desliendo» el Fesiddo de esta evapora= 
cion en una porcion de agua destilada, diez 
yeces mayor que su volúmen, hasta: la ebulli- 
cion, y filtrándolo luego. La sílice lavada y ses 
cada se pone aparte. Se reunen las aguas del 
lavado de la sílice al liquido; se la satura por 
el amoniaco, que precipita de ella la alúmin? 
y el óxido diri use filtra, se lava Jo fil 
trado y lo precipitado, y estas aguas del lavado | ] 
se reunen al líquido. Se hace hervir el pre 
itado húmedo con la potasa preparada con el / 
alcohol que disuelye la alúmina sin tocar al 9xY 
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do de hierro; para separarle-se filtra ;:se le la- 
va y sele hace secar ;'se precipita la alúmina 
de su union con la potasa porel hidro=clorato 
de amoniaco , se filtra, se laya y se seca. 

- Se trata despues Lc io de donde se há 


precipitado la alúmina y el óxido de hierro por 
el oxalato, de amoniaco ; el precipitado «obten!- 
do es de. oxalato de cal, que: lavado. y calei g 
nado deja por residuo cal pura. Es facil, ver 
pe e: ea diversos principios. sale exacr 
tamente la suma total de materia. empleada :si 
la operacion ha sido bién hecha. Puede. suces 
der que una piedra contenga, agua y entonces 
se la debe pesar con mucha exactitud, calen- 
tarla por algun, tiempo, y. volverlay dá ¡pesas 
"Tambien puede haber cal en la piedra analiza- 
da en el estado de carbonato ; se asegura uno 
de esto tratando los olvos de esta piedra por 
un ácido, y. observan o si ésteproduce:en ellos 
una efervescencia: muy, notable, En este ¿casó 
PO el peso.de la cal se comoce:el del ácido car: 

Ónico; pues. se sabe,.que se necesitan 44:de 
este ácido, para saturar 56 de. cal... Damos aqui 
un analisis sencillo 4 fin de que todos: nos 


comprendan ; ademas ¿hemos procurado ; pre- 
sentar en este. ejem 


plo los materiales. quese 
encuentran en, el mayor número de piedras. Si 
hubiésemos querido indicar.los. medios propiós 
para reconocer tod 


os los que se hallan solo. ra+ 


: preciso, presentar 
Un trabajo ex profeso. Véanse los diversos tra- 
tados de docimasia y la obra precitada de Mr. 
Thenard. Es evidente que este mismo analisis 
puede aplicarse 4 las tierras, ¿Pues ng: soni mas 
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que residuos pedregosos; las hay tambien que 
contienen sustancias salinas solubles, y enton- 
ces:se las: debe lexiviar Ecce; API 


ENSAYO DE ANALISIS DE-LAS SALES. 


A PS 

- Se halla en la maturaleza un' gran número 
de sustancias salinas: las: mas abundantes son 
eledrbonato caledreo>, el sulfato de cal y el 
hidro=clorato de*sosa. Espondremos algunos 
medios «propios pará “reconocer 4' qué familia 
pertenecen las principales sales naturales , que 
dividiremos en dos clases, de ieinindicid 6h he 


> sobria” mon + 100% pt od 


1.% SAL QUE "HACE EFERVESCENCIA “CON EL. ÁCIDO 
AN E ¡EL IGULFÚRICO. UNanaa 


NINIS” 


á ; ' 
NOTO 4 1 , 
Un , 


st ES LS ¿Carbonatos. td 

El gas quese desprende es sin' color, no 
impideda trasparencia? del aire), tiene “un olor 
picantez:es muy soluble“en el agua, 4 la que 
comunica un sabor acídulo ; enrojece la tintu- 
ra de-tornásol precipita el agua de cal. Todos 
los carboñatos abandonan el ácido carbónico 
una; temperatura mías "Ó menos elevada , y € 
óxido queda solo ,cescepto los carbonatos de 
barita; de lithina”, de potasa y de'sosa , qua 
descomponen solamente ton el auxilio del car? 
bon,'óponiéndolos en contacto con'él agua en 
vapor en un tabo de porcelana. x Ñ 


rá 
, 


BOSH Widro=cloratos. 


Por la acción: del tido sulfancose 00s 
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«prende un gasíque está en vapor blanco en el 
“aire, soluble én':0701 desu volúmen de agua; 
“esta disolucion” produce en el nitrato de pláta 
un precipitado que vuelve 4: disolverse con el 
“amoniaco. *Los'hidro=clóratos Y muriatos són 
"generalmente muy solubles en el agua ; lus de 
sosa tienen: un sabor salado, el de cal es acre y 
“picante, y el de magnesia es amargo. | 


e. re 
od 040 


19% OÉGIDO SULFÚRICO. z 


Nitratos. . 
.. . En general solubles en el agua , activando 
la combustion de los carbónes candentes, des- 
compuestos tódos por el carbono, y la' base 
queda: sola; el ácido sulfirico separa de ellós 
el ácido -nitrico;'auxiliados del calor oxidan to- 
dos los metales á espensas del ácido , y queda 
el azoe y el ttdrido de azoe. A 
SAS A. 3 mo. 2 dio ; 


Sulfatos. 
No hacen efervescencia ni desprendimien- 
tos gasosos por los ácidos. Se asegura de su 
existencia haciendo hervir 


“una parte de ellos 
en polvo cón cercá de dos de nitrato de barita 
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en diez de ¡agua destilada: laymateria; que:sor 
brenada es un sulfato ide barita. Basta. hacerle 
fundir, en un crisol con partes iguáles' de hi- ñ 
-dro-clorato de cal ,. y ¡colar la, materia para ob= 
“tener.sulfato de cal. y de. bidro-clórato de ba- 
“rita. Se juzga del peso: del ácido ¡sulfúrico por 
el del sulfato de cal, Se puede, ias lo 
nar hasta el rojo el sulfato, de 'bárita obtenido. ; 
con partes iguales de carbon , y el nuevo pro= 
ducto tendrá el mismo sabor. que el de los hue*. 
vos podridos. | 
¿No hablamos delos arseniatos.báratos, 
_cromatos, molibdatos ¿co y por serimucho mas 
raros. Nos limitaremos á decir que,una' vez re* 
conocido el ácido, que es uno de los principios — 
constituyentes dela, sal , se procura descubrir 
la base ú bases 4 que está unido por medio de 
diversos reactivos. 1 


LOCALIDAD DE LOS MINERALES. 
El conocimiento, profundo de la Jocalidatl 
de. los minerales corresponde'eon. mas partir 
cularidad á la geologia. Aqui hablaremos únt” 
camente de lo que es indispensable ¡para la in” 
teligencia de los términos. 2001000 20 
¡qn minerales se hallan en.eliseno de las 
eolivas que estan compuestas por si mismas 
de tierras y de rocas , y son: | 

1.2 En capas ó bancos cuando se presen? 
tan en masas mas.0.Mmenos espesas, en superf 
cies paralelas zo, Se nota em estas capas la Ar, 
“reccion y la inclinacion, Las. capas. ó banco? 
son muy estendidos; estan cortados. por los La" 


del puño. ... 


males Ge. 


blando, hilillos la 


que ellas atravi 


| EX? 
dos por cascadas, valles 6cc. Estan horizonta- 
les (fig. 13), inclinados (fig. 14), contorneados 
(Lig. 15), en greca (Jigi 16): Je 
2. En monton , es decir, de menor esten= 
sion que las capas y y rodeados por todos lados 
Ó parcialmente por otras materias (fig. 17 y 18). 
3.2 En nidos nodulos 4 riñones, que son 
montoncitos que existen en lo interior de las 
capas. El. nombre. de: nidos se aplica general- 
mente a los montoncitos friables de forma muy 
irregular :.el.de modulos á los montoncitos or- 


¿dinariamente sólidos ,« figurando la forma de 


las almendras, y que parecen modelados en las 
cavidades :.en riñones los pequeños montones 
mas : 0, menos redondos, comprimidos muchas 
veces, y de un volúmen por lo menos igual al 
1159 UBEDA SUN 21m 5 ii 

4.2: .En filones. Masas planas ,.de superficies 
no paralelas, y se terminan en recodos (Ag. 19. 
Los filones cortan las montañas de un modo 
mas 0 menos verticalSucede á veces que in- 
terceptados en su direccion por algun tiempo 
en el intervalo de dos ca 


00 siguen despues 
su. camino :. otras se, dividen en muchos ra- 


* 
o E 


9.%, ¿En venas. Estas.son:, propiamente ha- 
rgos, estrechos, simples ú ra- 
os-ó, contorneados. Las venas 
interior de las capas, como tam- 
los montones y de: los filones 
esan en todas direcciones... 
«" Diseminados.¡ Esto es , en. glóbulos, 
hojas , cristales , fragmentos dispersos dee: 


mificados, derech 
aparecen en lo 
bien en las de 
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EDADES Y NOMBRES DE LOS TER- 
Pao RENOS. 


Véase la parte de esta obra que trata de 
“las rocas, porque esto tiene una conexion ma 
particular con ella. . ' . 

Conélniremos estas nociones preliminare 
diciendo que se da el nombre de ganga 4 las 
partes no metálicas que forman el depósito 
A a los filones , y los “sirve, pol. 
“decirlo ás1, de cubierta > algunos mineralogis”. 
tas le habian dado el 'nómbre de' matriz, cop” 
siguiente á la rutina que seguian en otro tien” 
po de que los metales se engendraban alli. 


y 
1 


=> CLASIFICACION. 10000 9 
Tenémos un gran' número de elasificació” 

nes de minerales , de las cuales las mas impo" 
tantes son las de Hay, de Werner: Jameson 
Mons, Kirwan, Brochan, Brongiart dec. Ulti” 
mamente, Mr. Bendánt acaba de presentar ul 
clasificacion muy ingeniosa sacada de los cara 
téres químicos , 4 mas bien de los principió 
constituyentes de los minerales que ha reuB 
do en familias por el órden siguiente: 4; 


Azotinos. SuLrURIDOS:: 


HibnoGENIDOS.,-- Pror1DoS. 
IAS CLORIDOS. 

S ANTRÁCIDOS. Osmi1bos. 
SELENIDOS. 


*—Bonimos. FosroriDos. TELORIDOS. 


e 


Atumim1os, £7 SiLiciDos. ARSENIDOS. > ) 


: ANTIMONIDOS. >, 
o Taytarimos. Sraninos. 67,Zincinos. 4F 
1 q A BismuTIDOS. 
DIA TITANIDOS. HinraGIRIDOS. 
010) TuncsTIDOS. ARGIRIDOS» 
SS MoLIBDI1DOS. PrLomIbos.-* 
ng CRoMIDOS, Macwnesinos. Eh 
7 YY ; comes P 
+ Auntnos. URANIDOS. eiuITO 
.l 04 Prarinipos. COBALTIDOS. 0 É 
cos PALADIDOS. — SIDERIDOS. 


a 7 , Cuprinos. 47 MANGANIDÓS. S 

Esta clasificacion de Mr. Beudant aunque 
muy sabia, nos ha parecido que ofrece dema- 
siadas dificultades para el comun de las gentes, 
ast como para los que no esten «ya verlos en 
el estudio dela quimica. Hemos juzgado nece- 
sario tomar en las diversas clasificaciones todo 
o que nos ha parecido propio para facilitar el 
estudio de la mineralogía á aquéllos que le ¡uz= 
gan totalmente desconocido, y ojaliseamos bas- 
tante dichosos para conseguirlo: Hemos prefe= 
rido la utilidad á que nos ctcan sabios. Termi- 
naremos estas nociones particulares presentan= 


do el cuadro ó la clasificacion circular de Mr. 
mpere , en la que ha colocado las cincuenta 


: 
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y dos sustancias particulares comprendi | 
hasta hoy, segun las” analogías tomadas de 
conjunto de sus propiedades. t 


A. 
4 


Siliceo. 
Boro. Tantalo.: 
_ Carbono... +, Molibdeno. 
Hidrógeno. Gromo. 
Azoe. Tungsteno. 
Oxigeno... -—Titano.' 
<= Azufre. 2001; '  Osmio. 
Cloro. - Rodio. 
Ptoro. e: Iridio. 
Todo. Oro. 
= «Selenio. Anuarios) Platina. 
Teluro. - — Paladio. 
Fósforo. : 2 Cobre»: 
Arsénico. cost Nickel. 
Antimonio.+ Hierro» 
Estaño. Cobalto. 
Linc.: Bano Urano» 
o Gadinio». sp obio; +: Manganeso. 1 
mm Bismuto. o. t. "11 Cexio. 
Mercurio. 2 o.  Torivio. 
on Plata. >. DE Circoni0. 
: Plomo. Aluminio. 4 
A arcas Glucinio. 
' «¡Potasi0.;,.. Tbrio, 40) 
aomildbidbio y mb Magnesio.” 
Bario. Ualcios..: 01 
y 


Estroncio, 


VAVA 


DE LAS PRINCIPALES PROPIEDADES FISICAS DE LAS SUSTANCIAS METÁLICAS. pS 


COLORES, AUTORES Y ÉPOCA DE SU DESCUBRIMIENTO, PESO ESPECIFICO, 


Blanco tira 4 plata. | Wood , ensayador de la Jamaica, en 1741. | 20;98 . +. Brisson. 


lO. , - » . | Amarillo puro. . . | De toda antiguedad. óseo ce Gte . » 0. 19.257 . .» +. Brisson. 
Iridi Mr. Descotil, y probado por Mr. Foureroi, 
10. , . . | Blanco. . . .... Vauquelin y Smitson—Tenant, en 1803. 18,68 ; 
i Tangsteno « | Blanco agrisado. . . | Mr. de Elhuyart, hácia 1781... ...- De 17.64 17,8 D'Elhuyart. 
lercurio, + | Blanco de plata. . . | De toda antiguedad. . NE e 13,568 .. . Brisson. 
O . | Blanco de plata. . . Mr. Wollaston, en dan A. o 111,3 4.8. WWW ollastóm: 
Modas » + | Blanco gris azulado, | De toda antigiiedad. . o A o A 
anio, ANOTA 1 0 0... ... > . . . . . ] 11,47 . . 
re + , + | Blanco brillante, . . De Por antigiledad. . rs SRA + | 10.4743 . . Brisson. 
odio, . , . | Blanco grisitics . Mr. Wollaston, en (60%. o PRA TODA 
| Bismuto, . | Blanco amarillento. E enel tratado-de nad Aa 9.822 . .. Brisson. 
Ura p reció en 1520 FINAS y HU. o 4.» 
la ño. , . , | Gris oscuro. +. . .| Mr. Klaproth, en ño A AR LS a 
balto, . . | Blanco algo gris. . Brandt, en 1733. . O 8,5384 . .. Hany. 
PR + « . | Amarillo rojizo. . . | De toda antiguedad: . . ..«...18895 . .. Hatohett. 
A mo... Blanco azulado. , .| Mr. Herman y S Seromeyer» en 1808. . .| 8,6040 . .. Stromeyer. 
s9Ánico Blanco agrisado. . .| Brandt, en 1533... ........ 8,308 . .. Bergman. 
H Blanco argentino. . Cronstede, en 1751. ARA 8.279 . .. Richter. 
lerro, . ,| Gris azulado. .... De toda aitiguedad AE LA 7788 o .o Brisson, 
Molibdeno . | Gris oO, Sospechado por Scheele y Bergman , pro- 


1 
bado por Hielm, en 1782 A ETA E 9900 +... Hielm, 


Estaño, . . | Blanco argentino. . De toda antigiiedad 


Zinc... 
Manganeso. 


7,2 . Brisson. 
861 . . . Brisson. 
6.850 +. .. Brisson. 


ES RESTO e. e ads o A A 


Blanco gris azulado. | Iudicado por Paracelso, que murió en 1541. 

Blanco agrisado. . . | Ganh y Scheele, en 1774 poco mas ó menos. 

Argentino azulado. Basilio Valentino escribió la Re > de 
estraccion en el siglo xv... 

Argentino. + . . + .| Mr. Muller de Reichenstein , en 2780. 

Gris oscuro. + . . . | Mr, Hatchett, en 1802. . . . + + 

. « | Blanco agrisado, . . | Mr. Vauquelin, en 1797. 


Solenio, Fractura color de A 
Potás; plomo. . . .. +. . 4,3 
Sodi M0, , . | Blanco agrisado. . . Mr. Davy, ¡iilicado' en n 1807. Lo. O, 86537... Len Gay- 


Antimonio. 
Teluro. » 


Colombio, , 
Onio, 


Brisson. 


6,115 +... Klaprofh. 
5.6 3 
5,90 


iZ 

. 

"8 

7 

1) 

— 
. 
. . an” y 


10, 


A MO EI - | ogzaas: - Lussac y 
Osmio, E ATA Mr. Tenant, en 1803... Thenard. 
itano, e e y «Oroz en: 1781, > 
A MM. Hisinger y Dersilius , en s3o+ 
| Litio. ., A da de iaa Mr. Arfwedson, en 1818. . .. 
Ada 7 L 0 1d IA . » | Indicado por Davy , en dacd 
e A A a E p< 
troncio, , BW .¿. ...$8 Idem. +»: 
Magnesio, 
trio, 
Glucinio, 
Aluminio, 
Torinio, 


Circonio, 
Silicio, 
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PRIMERA CLASE. 


A néASá£<o> 
Ñ 


SUSTANCIAS! METÁLICAS». 


Las sustancias metaliferas ó metales son 
cuerpos simples , electro-positivos, muy bri- 
Mantes, susceptibles de recibir un hermoso pu- 
'limento y un brillo muy vivo. Son buenos con- 
'ductores del calórico y del fluido eléctrico, 
¡mucho mas pesados que el agua, á escepcion del 
| potasio y del sodio, que son mas ligeros, capa- 
ces de combinarse con el oxigeno para formar 
¿óxidos y algunos ácidos, de producir sales 
' uniéndose con los ácidos. Los metales estan 
por lo comun dotados de tenacidad , dureza, 
ductilidad , y de maleabilidad , todos son só- 
lidos á la temperatura ordinaria , a escepcion 
del mercurio, que es liquido: su estructura 
es granuda:, hojosa dec. ; son elásticos y dila= 
E tables. Para abreviar este estudio de las pro- 
“ piedades fisicas , y ofrecer 4 un golpe de vista 
yl el conjunto de sus propiedades principales , las 
m | Espondremos en los abjuntos estados, 


ACCION DEL CALÓRICO SOBRE LOS METALES. 


Propiedades químicas. Si se esponen los 
il metales á: la accion del calórico se funden á 
una temperatura mas y menos elevada ; en es- 
" te estado, sise los deja enfriar lentamente, y 
despues: de haber horadado la costra que : sé 
forma en su superficie se hace salir por esta 
| abertura la parte del metal que está todavia 
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fundido, se obtiene una especie de geoda cl 
bierta de muy bellos cristales cúbicos u 0% 
taedros; algunos se volatilizan con una teM' 
eratura mas elevada que la de la fusion. 
Accion del fluido eléctrico. Todos los mé 
tales son muy buenos conductóres del fluid% 
mas es de advertir que esto se verifica solo * 
cuanto su superficie es de bastante estensió” 
para operar su salida ; pues cuando:no, es sul” 
ciente , los penetra y los caldea hasta fund” 
los y volatilizarlos, - | A 
Accion del gas oxigeno. A cierto gral 

de calor todos los metales se combinan C% 
este gas seco , escepto los de la sesta seccióN 
se produce un desprendimiento de calórico ,J 
á veces de luz. Si el gas oxigeno esta húme% 
se une no solamente con los metales de las d% 


primeras secciones , sino que ejerce tambié” 
su accion sobre un gran número de los da 
tercera, cuarta y quinta. En este caso el mM. 
tal es oxidado por un lado por el gas oxiganór. 
y por otro por el que hace parte del agua, E 
solo. por el primero; entonces el agua se cl 
al óxido, y forma uncompuesto conocido con” 
nombre de hidrato. : 
Accion del aire. La misma accion, co? 
diferencia de ser mucho mas lenta, y qu* A 
ácido carbónico que contiene se combina Pue 
á poco con el dxido formado, y resulta u A 
carbonato. 212 


APA A 


l/ 


A 


h 
y 
h: 


ay 


ba 


ed 


cu | yr 
Accion del agua. Sobre algunos €s pe! 

la : otros la descomponen en- frio , se o. J 
á espeusas de su oxigeno y causan un despit y 


od E : 
dimiento de hidrógeno; pero este efecto 10 


* 
- 


á 
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verifica,en algunos sin esponerlos 4'una,tem- 
peratura elevada. 


ccion del agua oxigenada. Muchos me 
tales muy divididos la descomponen sin 0Xl-= 
darse ; tales son , segun las fuerzas de su ac- 
cion , la. plata , la platina, el oro ,.el osmio, 
el paladio, el rodio , el iridio , el cobalto, el 
plomo, el bismuto , el mercurio y, el nickel, 
el cobre y el cadmio. La accion de estos últi- 
mos es casi mula. Algunos de ellos hay. que al 
descomponerla se apoderan: de una parte de 
su oxigeno, y desprenden la otra. Estos me- 
tales son siempre, segun la energía desu ac- 
cion y un gran estado de division , el arséni- 
co, el molibdeno, el tungsteno , el cromo, 
el potasio , el sodio , la manganesa, el zinc, 
el estaño, el' hierro , el antimonio y el teluro. 

Accion de los combustibles. Todas las sus. 
tancias combustibles pueden combinarse con 
algun metal. Casi todos son susceptibles de 


unirse entre si y de formar aleaciones y amal- 
gamas... Es 


ESTADO NATURAL DE LOS METALES. 


Rara, vez. se encuentran los metales ¿ en la 
naturaleza , en el estado nativo 4 virgen ; las 
mas de las veces estan combinados con el oxi= 
ga » el azufre y los ácidos, “otras:tanibien en 


el estado de cloruro y de carburo. Examina- 
remos en sus clases estos distintos géneros de 
combinaciones. 


Los metales que se hallan en el estado 
nativo tienen'poca afinidad con el Oxigeno. 
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Lós' del estado de óxido la tienen may! 
y en fin, los del salino se oxidan mas facilmenié 


i 


HISTÓRIA». 


Hay una multitud de sustancias metáli 
cuyo descubrimiento se pierde en la eterm 
oscuridad del tiempo, y son muy pocos 1% 
uímicos que no se hayan ocupado en su estu” 
dio. Debemos tambien á los trabajos infatigW 
bles de los alquimistas preciosas combinacion? 
sobre sus diversas propiedades. Ellos los divi 
den en metales perfectos y metales imperfet 
tos. Antes del siglo X1II no se conocian Mé 
que siete metales, y ahora llega su número * 
mas de cuarenta y uno. y 


a 


CLASIFICACION - Á 
SEGUN EL MÉTODO DE MR. THENARD. 4 


Para facilitar el estudio de los meta 
Mr. Thenard los ha dividido en seis seccion 

La primera comprende los que no se M4 
obtenido todavia en el estado metalico , y q 
no obstante son considerados como'óxidos; f 
los siete siguientes. 03 A 


El aluminio. El torinio. A 
El glucinio. ¿ El circonio. 3 
El magnesio. El itrio. j 
El silicio. 


La segunda contiene los metales que CP A 


A E 
mas alto grado del calor son susceptibles de 
absorver el oxigeno, y de descomponer el agua 
á la temperatura ordinaria, uniéndose al oxí- 
Seno y operando el desprendimiento del hidró- 


seno con una viva efervescencia. Estos me- 
tales son : 


Eleileos El litio, 
El estroncio. El sodio. 
El bario. 


El potasio. 


La tercera ofrece los que, como en las dos 
precedentes, absorven el gas Oxigeno á la tem 
peratura mas elevada, y no descomponen el 
¿gua mas que con un calor candente: estos son: 


El manganeso. 
El cinc. 


El hierro. 


El estaño. 
El cadmio. 


La cuarta abraza todos los me 
en absorver el Oxigeno á la ma 
ratura ; pero no 


tales que pue- 
s alta tempe- 
pueden descomponer el agua 


ni en caliente ni en frio, y son en número de 
quince. . pa 
Arsénico. Antimonio. Bismuto, 
Molibdeno. Urano. Cobre. 
Cromo. Cerio. Teluro. 
Tungsteno. Cobalto. Nickel, 
Colombio. — Titano. Plomo. 


Esta seccion se subdivide en dos : la pri- 
mera se compone de metales acidifiable 


S, que 
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se reducen á cinco: la segunda en oxidables. 

La quinta seccion se compone de los qué 
no gozan de la propiedad de descomponer A 
agua , y 10 pueden combinarse con él á no sel 
á un cierto grado de calórico; una tempera” 
tura elevada opera la reduccion de sus óxidos 
dos metales componen esta clase ; 


El mercurio y el osmio. 3 


La sesta está formada de todos los metal£ 
qus no pueden combinarse con el oxigeno , 
escomponer el agua con ninguna temperatv? 
ra, y cuyos óxidos metalicos se reducen c0% 
un calor menos que candente , cuyo núme. 


= 


asciende á seis. . 
La plata. La platina. | 
El paladio. El oro. p 
El rodio. El iridio. l 


Examinemos ahora sucesivamente estos 
versos metales por el órden de su clasificaci 


PRIMERA SECCION. 


METALES TERROSOS 


que no se han obtenido todavía en el estad y 
metalico. 4 


Es muy evidente que no habiendo be 
aun á aislar los metales es imposible descri a 
los. Examinémoslos, pues, enla clase de 0% 
dos á que los asimilamos. | 


3 
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SEGUNDA SECCION. 


METALES ALGALINOS , 


0 metales susceptibles de absorver el oxigeno 
a la temperatura mas elevada , y de unir- 


se al oxigeno del agua descomponiendola a 
la temperatura ordinaria, 


Antes que MM, H. Dav 
zelius, Thenard , Gay- 
hecho una aplicacion ta 
cidad al analisis quimico 
ponen esta seccion eran desconocidos, y sus 
óxidos considerados como ¿lcalis y tierras. Mr. 
Davy es uno de los químicos que ha contri 
buido mas á estos felices descubrimientos, 


y» Wolaston, Ber- 
Lussac ¿cc. hubiesen 
n feliz de la electri- 
, los metales que com= 


CALCIO, 


Este metal, unido al oxigeno, constituye la 
cal, Fue descubierto en 1808 por Mr. Davy; 
y aunque no se le ha encontrado todavia nati= 
vo, sí en el estado de óxido, y unido casi siem- 
pre al estado salino con los ¿cidos carbónico, 
sulfúrico y petórico , fosfórico, hidro-sulfúri- 
co, nítrico , hidro-clórico > y alguna vez al 
ácido tungstico.Se han estudiado poco sus pro= 


piedades ,. aunque se sabe que es sólido , mas 
pesado que el agua, y que tiene tan erande 
afinidad con el oxigeno que despoja de ¿ á ca= 
si todos los demas cuerpos. Pasa al estado 
de óxido asique se halla en contacto com: el 
agua ó el aire, 
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Este metal se prepara haciendo una pasté 
con el agua y una sal calcárea , con la que % 
forma una capsula que se coloca en una plad 
metálica despues de haberla llenado de mercú* 
rio. Se pone entonces el hilo negativo de un 
ila en actividad en contacto con el mercurií 
y la placa metálica con el hilo positivo, por cu 
yo medio se opera la descomposicion; y si se 1 
empleado un sulfato calcáreo, el ácido sulfúrl 
rico y el oxigeno del óxido van al polo positiv% 
mientras que el calcio se amalgama en el poll 
negativo con el mercurio. Para separar de ¿1% 
calcio se destila esta mezcla en una retortill 
con aceite de nafta, que despues de haber pa 
sado á la destilacion es seguida del mercuri% 
quedando el calcio en el fondo. 3 


BARIO, LITIO Y ESTRONCIO. 


Historia igual á la precedente, con esta d q 
ferencia, que Mr. Arwedson, que ha descubit* 
tó el litio, no le ha obtenido todavia en el % 
tado metálico , aunque todo inclina a creer 4% 
podrá Negar á él. > JA 
| 


POTASIO. 


-. El descubrimiento de este metal, que trat 
fecha de 1807, se hizo por Mr. Davy. Es so 
do, deun resplandor metálico muy brillantes 
fractura tambien muy brillante y muy lisas 7 
duetil, blando como la cera, y susceptible %- 
malacsarse con los dedos (1) á una tempera” 


(1) Como este metal es entre todas las sustal 
conocidas la que tiene mayor atraccion con el ox 
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de 0: es' quebradizo 3 su peso especifico 4 152 
es.igual 40,865; es, pues, más ligero que el 
agua. El potasio se funde á + 58%; es el mas 
fusible de todos los metales despues del mercu- 
rio; es muy volátil, y sus vapores son verdes: 
absorve el gas oxigeno “seco á una temperatura 
ordinaria y sin desprendimiento notable de ca- 
lórico ni de luz, 4 no ser al principio de la espe- 
riencia. Estando en fusion se inflama con tanto 
desprendimiento de calórico y de luz que mu» 
chas veces se rompe la campana ; el nuevo pro- 
ducto es un peróxido, de:uh color moreno:amaz 
rillento. Este metal arde espontáneamente y 
con un gran ruido:en el cloro, del mismo moi 
do que cuando:se combina con el cianógeno ,10 
cuando se le calienta con el gas hidrógeno-suli 
furado, al que roba el azufre. Los mismos feng: 
menos causa con el aire; peno'su accion es mas 
lenta. El potasio descompone el agua, rueda en 
glóbulos de fuego en su superficie con un desa 
nt LA notable de llama y luz que 
proceden del gas | idrógeno que queda solo:cón 
una especie de chispeo, y que seinflama á can- 
sa de la temperatura elevada del metal. Su ac- 
cion sobre AREA oxigenada es tan violenta que 
con frecuencia se opera una grande esplosion 
con desprendimiento de gas acido hidro-clórito; 
Este metal eurioso no existe:en el estado natia 
vO. Se sacaba de su óxido 6 potasa por medió de 
la e pero hay otra operacion mucho mejor 
de los señores Thenard y Gay-Lussac, que cons 


NO , €s necesario hacer estas asperiencias y conservar- 
le en el aceite de nafta > sin lo que se inflamaria. 
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siste en taldear en un cañon de fusil bien lim*. 
pio hidrato de potasa y torneaduras de hierro! 


4 
AE h 
Este metal no existe en la naturaleza, y 14. 
sido descubierto en 1807 por Mr. Davy, y biel. 
estudiado por MM. Gay-Lussac y Thenard» 
Es sólido, de un gran brillo metálico, in0%. 
doro, color análogo al plomo, fractura muy brif. 
lante, blando y uetil como el potasio, de U 
peso especifico igual 4 0,972, fusible á +90, 
nada volátil á menos que no sea á una temper? 
tura superior ala del vidrio; no seinflama poz. 
su contacto con el agua no siendo la tempera” 
tura de este liquido de mas de 40%. En este. 
caso, segun Mr. Barcells, se hace mucho mi. 
luminoso que el potasio, y descompone co% 
igualdad de q una mayor cantidad de agut. 
a escepcion de esta eso , el sodio partici 
pa de las demas del potasio, y:se' obtiene 
mismo modo. EI 


SODIO. 


TERCERA SECCIÓN. 


Metales que no descomponen el agua sin 
a un calor candente , no se combinan con * 
óxigeno sino á una temperatura más 9 menó 
elevada, y cuyos óxidos pueden reducirse ta? 
to por- electricidad como por ciertos: cuerpe” 
combustibles. pr0 non 3 
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MANGANESO. 


Descubierto en: 1774 por Schéele y Gabn. 
manganeso se ha anunciado en el estado 
natural en É mina de Sem en los Pirineos; pero 
como nada ha demostrado des 


ns su existen- 
cia, es de presumir, dice Mr. Beudant, que su 


afinidad con el oxigeno haga que no se halle en 
la naturaleza en el estado metálico. En nuestros 
laboratorios se:lé estrae de su peróxido. Este 
metal asi obteñido es sólido, muy duro , muy 
quebradizo y granudo , de un EvidR que tira á 
gris-blanco, de un peso especifico igual á 6,85. 


ZINC» 


Descubierto en el siglo XVI: no existe en 
la naturaleza en el estado nativo, y mas bien en - 
el de óxido de azufre y de sal. El zinc metáli- 
co es, pues, un producto del arte, sólido, de una 
estructura hojesa, de un color blanco que tira 
a azul, duro, pasando mejor por el cilindro 
que por la hilera : su peso especifico es de 7, l; 
fusible á 360”, y volátil á una temperatura mas 
elevada: el aire húmedo le oxida h 


igeramente; 
fundido con el contacto del aire se 


| oxida en su 
superficie, y se inflama esparciendo una luz yi- 


va así que comienza á encandecerse, 
Una dj del zinc es su propiedad 
de manifestar su fluido eléctrico apenas se le 
pone en contacto con el cobre, y asi forma uno 
e los elementos de la pila galvan 


el ica, de la que 
es casi siempre el polo positivo. 
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HIERRO, 


El hierro es uno de los presentes' mas her= 
mosos que la naturaleza ha hecho al hombre. 
La abundancia con que está repartido sobre la 
superficie del globo parece manifestar la justa: 
reparticion de sus beneficios, En las épocas mas 
remotas en que la historia y los monumentos 
callan igualmente, el hierro era conocido com 
>. el nombre de marte, sin duda porque era em=- 
pleado en la fabricacion de lassarmas. Los usos 
de este metal son tan multiplicados, y su utili- 
dad es tal, que al entender del, sabio el hierro 
sera siempre el primero y mas precioso de to=- 
dos los metales. : 

Se halla en la naturaleza en cuatro estados: - 
1.2 nativo; 2. oxidado: 3. en, combinacion sa- 
lina : 4. unido á algunos combustibles , espe= 
cialmente con el azufre y el carbon. 


HIERRO NATIVO. 


El hierro nativo es bastante escaso , segun 
Karsten; se encuentra en Sajonia esparcido en 
mucho óxido y carbonato de hierro, y unido 
al 0,06 de Igo , y 0,015 de cobre. Schreiber 

ice que le Y cerca de Grenoble afectando la 
forma de estaláctitas ramosas, y cubierto de 
óxido de este metal, de cuarzo y de arcilla. 
Proust le ha reconocido en particulas en un sul= 
furo de hierro de América, que analizó. Berg- 
mann ha hablado de un fragmento de hierro - 
nativo maleable descubierto cn una ganga de 
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érvanate de Steimbach en Sajonia. Gomo la exis- 
tencia del hierro nativo se pone en duda ES 
algunos mineralogistas, creemos necesario oÍre- 
ceraqui nuevas pruebas. Véase la sesta parte de 

e esta obra. : E 

- Los minerales que contienen el hierro na= 
tivo ú oxidado son fáciles de reconocer en qye 
atraen el iman, y que tratados con el ácido dan 
Una disolucion que precipita en azul por los hi- 

ro-ciamatos, y en negro por la infusion de nuez 
de agallas... 


HIERRO PREPARADO. 


Este metal puro es duro, odoro por la fro- 
tacion, de un blanco azulado, fractura en grue- 
Sos granos, y un poco hojoso, muy ductil, que 
pasa mejor a la hilera que al cilindro, tiene el 
Primer lugar entre los metales por la tenacidad, 
de un peso especifico igual a 7,788, fusible 
a 1309 La pirómetro. de Wedgwood, atraible 
al iman, y susceptible de magnetizarse 1.” po- 
niéndole en una posición vertical bajo un ángu- 
lo de 70%; 2, por la percusion: 3.2 por descar- 
gas eléctricas: 4.2 frotándole por algun tiempo 
y de un:mismo modo con un iman natural ó ar- 
tificial; es tambien muy combustible , se en- 
ciende dando una luz muy viva, despidiendo 
mucho calórico. de 13 

Se estrae o q del óxido, ó car- 
BARA de éste metal, tratándoles por medio del 


ESTAÑO. 


t 


Este metal se halla descrito en los primeros 
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libros de quimica con el nombre de J úpiter. Al 
gunos mineralogistas han creido que existia en 
el estado nativo, porque lo habian encontrado 
en Cornouailles , en Epicúr, cerca de Cherbur- 

o Éce. : la presencia de las sustancias que in- 
ón en estos paragés la existencia anterior de 
los hornos que han servido á la reduccion de 
estos minerales demuestra que este estaño nas 
tivo es un producto del arte. 


nos ductil que maleable, de un a 
de 7,251, Fusible áa210%, sin accion á la tem 
peratura atmosférica, ni sobre el aire, ni sob 
el gas oxigeno: tiene por signo caracteristico de 
acer oir, cuando se le dobla de muchos m0 
dos, una especie de chasquido sui generis , qu 
se llama grito del estaño. 


CÁADMIO, 


Descubierto en 1818 en la mina de zinc, 
nocida con el nombre de calamina y de blen 


do de óxido, y en la segunda en el de sulfu 


insípido, fácil de mellarse con el cuchillo, £ 
eibe un bello pulimento, mancha los cuer 
con que se le frota, y es de un peso esp! 
fico de 8,6544; AN está forjado es fusid' 
y volátil, Abr en su superficie luego q. 
se pone sólido despues de haber estado fundi4% 


= 


75 
Una especie de cristalizacion confusa que tiene 
el aspecto de las hojas del helecho. | 


CUARTA SECCION. 


Metales que no descomponen el agua ni con 
frio ni con calor, absorven el oxigeno a una tem= 
Peratura mas 4 menos elevada; sus óxidos son 
reducibles por la electricidad y por algunos 
combustibles dc. Son trece, y se dividen en 
acidifñiables, ¿inacidifiables. € 

o SR 
METALES ACIDIFICABLES. 
PRIM ER GÉNERO. — Arsénico nativo. 

Sin embargo de que-el arsénico se conoce 
mucho tiempo ha, su naturaleza metálica no ha 
sido reconocida hasta Brandt en 1733. Este me- 
tal existe en la naturaleza: en cuatro estados: 
1. nativo : 2.9 óxido: 3. unido -.al azufre: 
4.2 en el estado de arseniato. 


El nativo parece no diferenciarse del que se 
saca de las minas arsenicales por la sublimacion 


mas que por ser menos pesado; su peso especí- 
fico pS 779 já 55 j Mibiteds el due es 
producto del arte pesa 8,308. is obuos lo 
El arsénico nativo afecta diversas formas; á 
veces la de varitas apiñadas unas contra otras, 
O masas pequeñas amontonadas, y Otras veces 
en masitas amorphas granudas cuando se que- 
rantan; acompaña las minas de arseniuro, de 
nickel y de cobalto, de sulfuro de plata dec. 
Cuando se halla en hojas delgadas sobre las pa- 
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redes de los filones sé le llama arsénico nativó 
especular. . Í 


SEGUNDO GÉNERO. —.Ársenidos, Y 


ó arseniuros simples que resultan. de la uniok 
núareobtr de dos cuerpos, | 


¿+ Estos compuestos pueden considerarse comÚ 
mezclas naturales del arsénico con otro meta%. 
despiden un olor de ajo por la calcinacion. 


PRIMERA ESPECIE. — Ársenido de plata. 


Metaloideo frágil, de un blanco plateado e? 
niditos compactos. Su disolucion en el ácido né 
trico no tarda en dar un precipitado rojo; p 
especifico 8,11. 000000 > úsyi? 

Composicion desconocida todavia con rela 
cion á las proporciones de sus principios con$ 
tiluyentes. AT A - 


SEGUNDA usprEctE.— Ársenido de Antimoni0. 


Metaloideo; gris:de acero; su disolucion 1. 
trica da al momento un precipitado blanco 4 
el ácido hidro-clórico disuelve, y que el ag 
separa de él; peso especifico 6,10... - 


Composicion segun Mr. Beudant: 
Arsénico. +. 54 
Antimonio. 46 


bofrda pe 


100 
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Variedades. 


Arsenido de antimonio testáceo. — Gra- 
nular, 


TERCERA ESPECIE. — Ársenido de Cobalto. 


Metaloideo; su fractura es de gris de acero 
cuando está acabada de hacer; pero se ennegre- 
ce pronto al aire, sin duda por la oxidacion del 
arsévico : cristaliza en cubos , octaedros , 0 cu- 
bo-octaedros ; peso especifico, 6,36, 


Composicion: Arsénico. . 72 
Cobalto. .. 28 
100 
Este mineral está con frecuencia unido al 
arsénico, al arsenido de hierro > Y á veces al 
sulfo-arsenido. - - : : 


Variedades, 


El arsenido de cobalto cristalizado. — Com.- 
pacto. — Dendritico. — Mamelonado. - 


CUARTA ESPECIE. — Ársenido de Nickel. 


Metaloideo ; color rojizo , disolución ver 
€, que un esceso de amoniaco hace pasar á 
azul violado: peso especifico de 6,6 4 75%: 
Composicion: Arsénico. . 56 
Nickel. . . 44 


| 


100 


'Ñ 

Ñ 
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Este mineral se halla solamente en mas 
y con frecuencia unido al antimonio, el cobW% 


to y el cobre. 


TERCER GÉNERO, — ARSENIDOS DOBLES, 


¿ bien arsénico unido a dos metales. | 


única esprcig. — Ársenido de cobalto y de 
s hierro, 1 Y 

Metaloideo; color gris negruzco; disolución. 

en el ácido nítrico de un moreno rosado, daW”: 
precipitado de azul sucio 4 de verde á ca 


, 


de los álcalis ; cristales octaédricos. 


Composicion : Arsénico. + 57 
Cobalto. . . 22 
Hierro. . + 21 


——— 


100 


Mezclado este arsénico con mayor Ó 
nor cantidad de mispikel tiene una tinta AZ 
gentina. ó 

Arsénico purificado. 


Sólido , de un pus oscuro; testura gran”? 
y escamosa, insipi 24 
tre las manos se volatiza a + 180”, no en 
en fusion , y da cristales tetraédricos. 

El arsénico tiene el carácter distintivo “4 
despedir un olor muy manifiesto de ajos ' 
e se le arroja sobre carbones encendic io, 

on el oxigeno produce dos óxidos y UN aci 

/ 
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Molibdeno. 


Descubierto por Hielm en 1782 fa io 
existe en la naturaleza en el estado de molib- 
dato y de sulfuro. Esta última combinacion A 
propia por lo general de las rocas antiguas, 
en Ala existe en venas Y en montones. 

Es sólido este metal en su estado de pure- 
za , está en pequeños granos amontonados , €S 
quebradizo , de un blanco 


infusible, de un peso especifico igual á 7,400; 
calentado hasta el rojo se convierte en un ácido 
blanco que se volatiliza al contacto del aire. 


que tira á gris, casi 


Cromo. 
Descubierto en 1797 por el célebre Van- 


uelin. Existe en la naturaleza en el estado de 
oxido arenoso, y en el de cr 


omato solamente, 
en cuyo último caso parece pertenecer á las 
rocas de serpentina subordinadas 4 la micas- 
quista. 

Purificado es sólido, quebradizo , de un 
blanco agrisado, en masas porosas , Ó en gra= 
nos aglutinados, en forma da agujas, tan infu- 
sible como el molibdeno , inatacable por los 
ácidos, y convirtiéndose por su union con el 
oxigeno en un óxido verde 


que colorea las es- 
meraldas, y en un óxido de un ro 
bastante h 


jo purpúreo 
.- Rermoso, al que deben su color el ru- 
bi espinela, el plomo rojo de Siberia cc, 
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Colombio, 


Descubierto en 1801 en un mineral proce= 
dente de América por Mr. Hatchette, que le 
dió el nombré' de aquel grande hombre que 
_ descubrió dicha parte del mundo. Es muy es- 
> caso, y hasta ahora no se ha encontrado mas 

ue en el estado de ácido , unido con los óxi- 
do: de hierro , de manganeso y de itrio. 

> En el estado de pureza es de un gris oscu= 
ro , raya el vidrio, frontándole sobre un pe- 
dazo de fieltro toma el brillo metálico , es in=' 
fusible á la temperatura mas elevada. 

Se obtiene este ácido caldeándole con car- 
bon á un fuego de fragua. Con el nombre de 
tántalo se halla descrito en diversas obras un 
metal que se ha reconocido idéntico al co- 
lombio. - 


¿Le ungsteno. 


Descubierto por los hermanos Elhuyar. 
Existe en la naturaleza únicamente en el es- 
tado de tungstato de cal ú de hierro. 

En el estado de pureza es muy duro, que= 
bradizo, brillante, color de fuego , inatacable 
casi por la lima, é infusible, 


$. IL 
METALES INACIDIFICABLES. 


Antimonio. 


Este es uno de los metales que mas han 
atormentado los alquimistas, Basilio Valentino 
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es el primero queen el sigko XV ha hablado 
de la manera de estraerle. La historia del anti- 
monio, presenta hechos tan curiosos, queno 
ria estraño dudar de ellos si no se hallasen ates- 
Uguados por los. historiadores, ¿Cuando serle a- 
Plicó ¡para la medicina se,eseribió en, contra, y 
áfayor de él:con tanta energias, y se le presgn- 

d como un metal;tan dañoso , que el parlar 
mento crey0 debia dar un decréto contra el 
antimonio. y el emético. . poiolaoois > 
Existe en la naturaleza: 1.2 en el estado 
nativo ; 2.2 de óxido; 3.2 de sulfuro, y 4.? de 
sulfuro oxidado. 
da > 0 Antimonio nato: 20000? 
092 mldiiribn cbrgria soma | 
El antimonio, en el estado. etálico es has- 
fante escaso; sin, embargo o ha Bapro 
Andreasberg unido á 0,1: de hata y algo de 
lerto. Tambien existe en Sablberg , en Sué- 


Cia, en Allemont, cerca de Grenoble ósc. 


vu ENS Gi 

Antimonio purificado o régulo. 

abra El de ans 
Sr de muy, Quebragizo, Lacit de PUIYEI- 
us, de úna testura hojosa, de un blanco que 
tra á azul y un hermoso brillo, division en 
Ipeteedcon regulares, odoro, si se le oprime,fuer- 
Eee ANO los dedos; peso especifico 6,072, 
usible a menos del calor rojo-, dando por, el 
¿enfriamiento especies de cristales reunidos, que 
ofrecen en la superficie del cuéllo de la Ar a 

ierborizaciones cristalinas. de As ASEO 


Ñ Mii 
a 
"7 NS e de 
) 


182 
E Ad 34 sl ANTIMONIDOS. 051 


Bal. 


ES fit essrott. Eqpriihido a do Nickel: " 


m3 5 3704 le ent 


6 td al del! cóbit soluble "em a 


Amia Joe! la ji Ó le ¿4 Gi > 


la DIU TOD TL 37 


Composicion : Aitana: 0, 1:59 


NR E 

A 

E uti so “o JUNTO, DI a ie 4 
. ote L1,000= 52 


SEGUNDA ESPECIE. —Antimonido de Ez 


Blanco argenteado, indivisible, y Cristal es en 
prismas * ¿xa os” regulares” y rectangulares» 
“disolución + ácido nítrico es jocipitada 

Pope pe di e ¡bre pene limpia. 

deis mpidine 1 ] 
Cia ? lartimontio 03 :19 
Plata. , .. 0, EA 


O OM Qu 
a did una variedad de este antimonio en 
cristales qu e Bastante e 
13 otra e Manad día Y to 


E q dr Klaprótl” en 1789 e ñ 
Desh. Blendál Solo se mA ca la, sáturaleza; 
el estado de óxido y de fosfato. ' 

y Pp: ra es, sólido. . fia, pea a 
brillánt s de MiérEo, y atacá yor do ¿$ 
ma y el asilo east ¡nPasiBrES 6 de pes 
segun Klapogtt MOTE 


$3 
obr poll £1 - Cerio,.1. 


millas Aa su, ota en, q carrera 
quimica ¡c0n. el desc rimiento. de este metal 
en 1804, en el que e igualmente parte 
Mr. Hisinger. 
No ha sido hallado. AD Ahora mas que en 
el estado de. óxido, JE el de combinacion sa- 
lina con. el, ácido Muórico. 
te etal purificado nunca se ha; obtenido 
sino en. g óbulos; es. blanco, hojoso, muy que- 
radizo , y casi infusible. 


“Cobalto. 8 

de A se AA á Brand en 
ak ubque, se conoció. su mineral en el si- 
di Passo en la naturaleza en y estado 

de q e pena: y de sulfato. : 
o reducido. es ; duro, quebradizo, 
EAS seo ¡embargo menos. que el hierro ), 
de din blo levemente . rosado , nada volátil, 
al mismo grado de operas que 


al ierto y es: decir, 430%, del. id de 
Wed, ana id 14 
sagoSita 250 Titano, y 


ER . Gregori en un pe ne- 
En ee en e SA a de o 
e le nombre de Plenachino e 
le dió n. No a hall A 
enele sy o pa pen : año today; "1 


Solo “e, ¿há obtenido hasta ahora en for- 
ma de peliculas (Al de, un rojo Su 
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tenso que el del cobre, y no se ha llegado aun 
a fundirle. Nose le ataca con los ácidos, y con £ 
oxigeno forma un oxido'azul , que es reducible 
por medio del carbon 4 una temperatúra ele- 
vada: AA A a 

BOMBO. CETUgudA 

rs piagat 


El bismuto ó estaño Glas era conocido an” 
tes del siglo XV; se halla en la naturaleza el. 
tres estados : 1.9 nativo ; 2.2 de dxido; 3.2 uni 
do al azufre y á diversos metales... 2.0 


/ 


Bismuto nativo. 

Este metal nativo y sin combinacion metá”. 
lica es bastante escaso ; el que se considera c0% 
mo tal es un compuesto de arsénico y bismutor 
Se le halla en este estado ú en el de pureza 
Sajonia, en Bohemia , en Suabia, en Franció 
en los Périneos , en las minas de Bretaña 0% 
Casi nunca existe si no es en las otras mint? 
metálicas, y particularmente en los mineral? 
de cobalto, y algunas minas de estaño” cobre 

Se encuentra una variedad de él, onocid 
con el nombre de bismuto acicular ó dendré 
tico que está envuelto en gangas siliceosas. 


cre. 
$ 


. J «TE . Ñ 00 
Bismuto purificado. 


Sólido, blanco rojizo, muy uebradizo,* 
cil de pulverizar, testura en Mojas' gran 
cristaliza en octaedros 4 cubos, no uede 20, 
minarse, ni tirarse en bilos, fusible á — 2410 
y da despues de frio lus mas bellas geodas CE 
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talizadas , noes volátil; su disolucion en el 
ácido nitrico se descompone por el agua, y se 
precipita un sub-nitrato de bismuto blanco. 


Cobre. 


Su descubrimiento se confunde en la mas 
remota oscuridad del tiempo. Los griegos le 
dieron el nombre de Venus, por la facilidad 
con que se une con todos los metales. 

Se halla en la naturaleza en cuatro estados: 
á saber; en el nativo, en el óxido, en combi- 
nacion con los combustibles, especialmente con 
el azufre , y en el estado salino. 


Cobre nativo. 


Existe en todas las minas piritosas de cobre 
y en las carbonatadas, casi siempre engastado 
en las rocas 0 en las sustancias terrosas que les 
sirven.de ganga. Se encuentran rara vez cris- 
, tales: oda de cobre nativo ; pero. se halla 
en masas «dendríticas, cerradas, mamelonadas, 

y en hojas delgadas. | 
Las minas de cobre se encuentran en Fran- 
cia, en los montes Pirineos y en los de Saint-Bel, 
cerca de Leon, tambien en Inglaterra, en Espa- 


ña, Hungria , Sajonia, Suecia, y mas todavia 
en Siberia. 


Variedades, 
; od sq 
as ¿Cobre cristalizado en octaedros muchas 
dE trregulares, 
o 


Cristales en grupos dendriticos , salien- 
tes, y á veces superficiales, 


86 AS es ; 
3.2 Filiformes, en especies de hilos. 
FAO Mamelonadó. 0” CD230D 9 cardio ) e 

5.0 =Pelicular, d en hojas delgadas, 'cubrien*. 
do diversas gangas. 3.0. 
> n » . » e , 
E Cobos 
Sólido, muy brillante”, color rójizo que ti- 
ra á amarillo, sabor desagradable, odoro por la 
frotacion , el mas sonoro y tenaz de' todos los 
metales despues del hierro, muy ductible, de. 
un peso o 8,895, fusible 427” 
del pirómetro de Wedgwood, toma pór un en” 
friamiento gradual una forma cristalina irre- 
ular, aunque imitando pirámides cuadrangu- 
A9 inalterable al aire seco á la temperatura 
ordinaria; al aire húmedo compone un dxido ver” 
de que, uniéndose al ácido carbónico de la at- 
mósfera , have un sub-carbonato“que se ad- 
vierte sobre las estátunas de bronce 4c.; en cont 
tacto con la plata descubre el fluido eléctrico 
“le que es casi siempre el polo negativo en la 
pila, . APIO MA 
El cobre tiene por carácter particular el de. 
disolyerse en el ácido nitrico con una efer- 
vescencia verde que proviene dela descom- 
posicion*de una parte de este ácido, y de la 
oxidación del metal, cuya disolacion'se preci 
pita en un hermoso azúl por el amoniaco? 
tambien la descompone una hoja de hierro, Y 
se enbre de una capa de cobre púro. Estos ca- 
ractéres bastan para reconocer lás minas de 
cobre «y sus mezclas. "2 0020000 
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its ad «Teluros ms, our 


> a coge en 1782, por Nr, Muller de 
Reichenstein. Escaso, no encontrado todavia 

mas que en estado decombinacion metálica, 0 

e mezcla'con otros metales , “como el plómo, 
plata, oro, hierro, bismuto dec. Estas mez- 
clas se distinguen. mineralógicamente por su 
brillo y. color: 3 le halla en “losfilones de se 
ta auriferos de Transilbabia , en: ¡Naj 2y38 > 
latha , hácia las orillas. del  Danubi lo , en Hun- 


gria , en Noruega , hace parte de una mina 
que contiene, bismuto | Ye selenio. 0 


A A 


PRIMERÁ ESPECIES —Teluro nativo. 


Blanco de estaño ze ó gris: de acero que 
ofrece variedades. 


Lo En ¡cristales muy. raros en, forma de 
prismas hexaedros regulares. * , 


í 
”* 


Pr Granuloso ,. cuyos, granos | son. tan finos 
como los del. acero. 


2d no 05 SE sport 
Peso espetilico varia, 1de'5 PA á 6,2 y 


hal SEGUNDA ssp Teliro plómi ro. * : 
“Color de un éris blanco, estructura Mojosa, 
peso, especifico ¿91 


URondpAS Tele ¿ se a 


] SNIE A Bldiho.s S2:- 


h 


LOnSoT 
€ 1: .. 


0 EST añi Hot 400 . 3. 1h 1115) 
e NY es Ñ . 
ss disoluciones oe, el acido, 'sulfárico dan 


un preci sitado de, shlfato. de, 10», 255 
pecie ofteco dos variedades. peo lA 


pa E y 
3 k 
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1.2 Teluro de plomo cristalizado en pris- 
mas rectangulares, á veces de bases, cuadradas. 
2.2 Laminoso 0 en hojas. . 


o mencerA EspecrE.— Zeluro aurifero y 
cn - argentifero. 


A DTO ARTO | ¿ 
“Color gris de acero claro. Cristales en pris. | 
mas romboidales muy escasos. vhs ¿8 
Peso especifico de 8 a 10. - 


an 


A 


Composición - Teluro. . 61 
Oro. ¡0.228 
Plata. , . 11, 


100 103 
Tratado por el ácido nítrico el residuo eS 
de oro en polvo, ó bien conservando la for” 
ma del mineral. La disolucion pormediode una 
hoja de cobre bien limpia da indicios de plata+ 
Esta especie ofrece dos variedades. | | 
1.2 Cristalizado, sea en octaedros rectang!” 
lares , sea en pequeños octágonos que tienen 
dos ú tres filas de caritas anulares (escasa)... 
2,9 Dendrítica. Esta variedad parece figU” 
rar caractéres orientales, ; 


$ 


cuanta especiz. — Teluro bismutifero- 


Gris de acero ,: hojitas mas d menos anchas, 
pet especifico 7,82; algunas veces contient se- 
eniuro de bisinuto ; las proporciones de 7 
principios constituyentes no son conocidas 
( muy escasa ). MONSUIBD Y 200 


| 
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Teluro | purificado. 


- Blanco:azulado , brillante , fácil de pulve- 


Fizar, estructura hojosa , peso especifico de 


6,115, mas fusible que el plomo, y presenta 
por un enfriamiento gradual agujas en su sU= 
perficie ; pasa 4 la destilación , ardiendo vi 
vamente en el gas oxigeno, y convirtiéndose 
en un óxido blanco. Sus disoluciones nitricas 
se descomponen en gran parte por el agua. 
Nickel. 

Descubierto en 1775 por Crousted. Se pre- 
senta con mas frecuencia en el estado de arse- 
niuro unido al cobalto ; 'en“este estado se halla 


en todas las venas metaliferas de dicho metal; 


tambien existe en el estado de óxido y de ar- 
seniato. 


El nickel nativo es muy escaso; se cree que 
se halla en el sulfo-arseniuro de nickel,del que 
da la fórmula de su composicion M. Beudant. 


Bi-sulfuro de arsénico. 65 
Nickel PES 


x_PERORÁRP— ka. 
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Esta mezcla es de un gris de plomo claro, y 


a sulfuro de arsénico por la accion del calor. 
Peso especifico 6,12, 


139 Nickel purificado. 


Casi tan blanco como la pl 4] 
maleable, plata , ductil, 


muy magnetico, aunque menos que 
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el hierro; peso especifico, fundido 8,275, y for 
jado 8,666. Es un poco volátil, y fusible a 10% 
grados del pirómetro de Wedgwood.....05 : 
aid aer 


163% 


+. 


No se puede decir la época del descubri? 
miento de este metal por lo antigua que, % 
Nos limitaremos á indicar que se halla: en la DY 


turaleza en cuatro estados ; á saber; nativ0 
oxidado, sulfurado y salino. 


a 1. Plomo nativo. 

No habiéndose encontrado este metal nati” 

vo mas que en las layas,, en algunos pedal% 
de sulfuro, procedentes: la mayor parte pela y 
lidades conocidas Gce., todo hace creer que 0 
tos granos metálicos provienen de la/accion 
los fuegos volcánicos, Ó que son el produ 
de la descomposicion del sulfuro por el fueg* 


Plomo purificado, 


pa 
14 
4 


Blanco, azulado, brillante, oscureciénd 
bien pronto al aire, olor y sabor sensibles, 
blando , dejándose mellar por el cuchillo, 44 
til y maleable, de:un peso especifico ual * 
11,352. fasible 4 2609, casi vada: volátil , 4 
cilmente oxidable , da sales azucaradas co” y 
ácido acético que los sulfatos precipitan * 
blanco. | | 
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20 QUINTA SECCION. 


Metales que no descomponen el agua ni en 
caliente ni en frio , que absorven el gas OxIge= 
no á cierta temperatura , y Cuyos acidos SOn 
reducibles sólo por el calor. 


Seres 


Mercurio. 


Conocido desde tiempo inmemorial. Se 
encuentra en la naturaleza en cuatro estados: 
nativo , unido á la plata, al cloro d al azufre, 
siendo la ias comun esta última combinacion. 


PRIMERA EspEcIE. — Mercurio nativo. 


vb 1 Mia > 20? 


En todas las minas de mercurio, principal= 
mente en las de sulfuro, se encuentra mas d me- 
nos mercurio que corre por entre las hendidu- 
ras de las rocas, y va á reunirse en las cavida- 
des que se observan en ellas; alguna vez'se le 
“encuentra tambien diseminado «en el mineral; 
«¿ igualmente se le ha encontrado en muy cor= 
ta cantidad en escavaciones hechas en las in= 
"mediaciones de Montpeller. as 
ou] El mercurio nativo es-liquido , «su peso es- 
peoificp esde3jG62b01 09 silolórat o id 


“l 0 VIT. 4 % 18 € HET 
SEGUNDA EsPEcIE. — Mercurio argentifero. 
| A BETIS 


Esta amalgama se halla diseminada en al- 
gunas minas “de mercurio, como las de Alle- 
mont, en el Delfinado , de Stlana, en Hur» 


gria , de Salsberg, en Suecia dic.: es de un 
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blanco metálico , de un peso especifico igual 4 
14,12; sus cristales son un dodecaedro rom” 
boidal ; da mercurio por la destilacion, mien” 
tras el residuo es un Eldhalo de plata. y 


Esta amalgama se compone de 3 
Mercurio. 65 
Platascós 35 


100... e 


Variedades. .... 


A 


Mercurio argentifero granuliforme; — ho 
jiforme , en hojas delgadas cubriendo alguna 
gangas; — en dodecaedros romboidales,. sim” 

les 6 modificables; — en dendritas superfici” 
es 6 dendritico. Exshoy : 
Osmi0.o 0 0d y 
e 

Descubierto en 1803 por Mr. Tennant P 
la platina nativa, unido al iridio ,:en el qu 
existe bajo la forma de granitos muy dur0% 
brillantes, quebradizos, de un peso especill 
de 19,25, despide un olor particular, pare 
al del cloro cuando se le calcina. en un tw 
abierto, insoluble en todos los ácidos, poco % 
tudiado todavia , muy escaso y sin uso. 


SESTA SECCION, 
Metales que no descomponen el agua y 
absorven el gas oxigeno á ninguna temperal" 
ra ; óxidos reducibles por el calórico. 
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Plata. | 


Metal designado en las obras de los alqui= 
mistas con el nombre de Luna 0 de Diana, y 
conocido desdela mas remota antigiiedad. Exis- 
te en la naturaleza en diversos estados: 1.2 ná- 
tivo y casi puro ; 2.2 en mezcla con el antimo- 
nio , arsénico Y mercurio ; 3. en estado) de 
sulfuro; 4.2 en el de cloruro, y 5.” en-el de 
carbonato. De todos estos minerales el mas 
abundante es el sulfuro, y por consecuencia la 
mayor parte dé la plata que poseemos se ha es- 
traido de el. Join 

PRIMERA ESPECIE. — Plata nativa. > ' 

Blanco brillante, cristales en cubo ú en 0c- 
taedro, ductil, tenaz, fusible á una tempera= 
tura elevada; peso especifico 10,39 y precipita 
do de sus Ets lts por el ácido hidro-cló- 


FICO, A 
Variedades. 


- Dendritico , 4 bien en dendritas superficia- 
les 6 salientes; — filiforme y capilar; estos fi- 
limentos entre si mezclados estan ingertós en 
pAsrocas; —en octaedro, cubo-octaedro y cubo. 


e? 
1] 


SEGUNDA ESPECIE. — Argenthedrargí, ero. (Véa- 
se mercurio argentifero ). 


TERCERA ESPLCIL. — Argentarsenifero. 


Blanco de plata , frágil, peso especifico 
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8,11; su disolucion en el ácido nítrico deja UP 
precipitado rojo. Las proporcionan de estos si 
ples constituyentes son desconocidas, +... 
y 3 ' y Ñ ' 


A AN RS TA 
A bres Plata purificada. ;,..;, 


BE 2 1129 MP4 y co tiides : 24 

»Elxmas blanco de los metales, mas duro quí 
el oro.; pero menos ductil y :malcable,, ¡n07 
doro,, «por la accion del martillo «se. reduce. 4 
hojas de 0,0156 milimetros de canto que leyan% 
ta el menor soplo.,.y,sin.embargo no.se, braslus 
cen. Su tenacidad es tal, que un hilo de 0,004 
milimetros de diámetro puede sufrir «un pesó 
de 85 kiligramos sin romperse. Se le saca en % 
hilera en Tilos tan delicados que bastan 0,00 ) 
granos de plata para producir un hilo de 122 
metros. Su peso. especifico fundido; es de,10,47% 
y. forjado 10,510:¿Este metal se funde ¿4% 
del pirómetro de Mr, Wegdwood,: y se pont 
pre ir antes de fundirse; por,un enfriamient 
to lento cristaliza en prismas cuadrangulares. 


: DO | 


+ «¿Descubierto por Wollaston en: 1803 en Y 
mina de platina. Este quimico dice haberle er 
contrado tambien mezc ado solamente con gi 
nos de platina en las arenas platiniferas 
Brasil... bus O Al 

Este metal es muy escaso; .en.el estado de 
pureza es blanco, duro, muy maleable, de fra 
tura fibrosa, de.un.peso especifico que varia e” 
tre 11,3 4 11,8; no puede fuadiaso sino ek 
el soplete de gas oxigeno, ¿l 
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Sd =Rodio. po 
Descubierto ¡igualmente porWollaston en 1804 
en la.mina de platina, en donde existe en gran 
cantidad , combinado con este mismo meta», 
-Purificado , es blanco gris, sólido, quebras 
dizo,infusible , inalterable al aire, de un peso 
especifica igual á 11,000 ; inatacable por los 
Mt o aaa al abos ab 
C00.EstidO ab .sl Platina. bi) 
Esta palabra platina se deriva de'la' españo- 
laplata. Se atribuyesw descubrimiento: Ulloa, 
aunque Mi Wood Je hia reclamado. Este metal 
sé halla en la naturaleza solamente en el estado 
de aleación cón el paladio, eliridio, y probable- 
mente cónel rodio; eási siempre está en granitos 
chatos, existe en el mismo terreno: que el dias 
mante, alguna vez. con él, pero comunmente 
en localidades particulares; le: mas veces está 
mezclado ¿on oro ext'pajillas, La platina no se 
La encontrado hasta'ahora mas que en la Amé- 
Tica équinócial en el Brasil, enel: Perú, la 
VMueva+Granada', en las“ cañadas de lro Ócc. 
“Me: Vauquelin ha reconotido su existencla en 
los minerales argeñtiferos de Guádalcanal en 
EspañaSegin el analisis que ha heehio devella, 
los quimicos no han*¿peóntrado nuevos ejem- 
plares*que la contengatl.. iS C hor 104 


Y 


. A ¿ROBO 20 1G sdis.'. 
islqual: sb: Platina.aurifera, , en 
Mer- de Hambolt ha hecho conocer 4la:Áca- 
demia' Real de las Cienutas que Mr. Boussivgault 
aci bala de descubrir én Ántioquiayen la Golom- 
bia “uta mina de 'plktina que contenia' oro; 
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tambien ha anunciado que últimamente se hal 
hallado minas de platina aurifera en los monte? 
Ourales en Rusia, y que son,tan abundante 
que se asegura ds en S. Petersburgo han he* 
cho disminuir el yalor de la platina: casi ná 
tercera parte. En 1824 el mineral aurifero Y. 
platinifero ha producido 5,700: kilogramas, Y. 
que equivale a 19.500,000 francos. Las mind. 
reunidas de toda la Europa no dan anualmenté 
mas que 1,300 kilogramas, las de Chile 3,000, 
y toda la: Colombia 5,0000: 0000 too 0100 i 
Se ha reconocido que el Ourals product 
ahora tanto oro cómo nunca produjo; el Brasil 
cuando sus minas eran Jas mas abundantes; pof. 
ue el máximum de la esplotacion de 1755, fué. 
50 6,000 kilogramas,. mientras que. actualment 
te el Brasil no da 1,000... 1.010.000 00 


mos 1.190 11008 eye meda, 3 A 
Platina purificada, LN 
Color: y brillo de plata, muy ductil, y mi? 
Jeable, bastante blanda para poderse, cortar, cor 
tijeras y mellar con la uña , inodora aunque % 
la frote ¿muy tenaz; da hilos, muy, fin0% 
de ¡un peso especifico de 20,98 y forjads | 
de 21,53; adquiere mucha dureza por su mer 
cla con el:osmio, el rodio,écc., tan quebrad | 
que: es imposible fundirla no siendo con el $% 
plete por medio del gas, oxigeno 0 hidrogeno 
inatacable por los ácidos. : e 
Una propiedad caracteristica de la platin 
es la accion que ejerce sobre el gas lidrógenY 
del cual opera la combustion á la temperalU 
ordinaria cuando se halla en estado de esponi* 
Se debe este comocimiento 4 Mr, Doberciné” 


Pr +— 


a 
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Los señores Thenard y Dn han tasca 
o despues que en una mezcla de dos pe e 
hidrógeno y una de oxigeno operaba una da 
tonacion, y que habia formacion de al : 
hojas de este metal muy menudas producen e 
mismo efecto; manoscadas y reducidas á una 
especie de bola obran inmediatamente. 
1 


$ Oro. 


Si hubiese de escribir la historia del oro le 
efiniria el móvil general de las acciones de los 
hombres y'el origen de las mayores injusticias 
y de los mas grandes crimenes; de aqui provie- 
ne este adagio tan verdadero como conocido: la 
llave de oro lo abre todo : adagio que los grie- 
gos conocian con el nombre de lluvia de oro. 
En los emblemas alquimicos se representa al oro 
con la imágen del sol, como la plata lo está por 
la de la luna. Está descrito con el nombre de 
rey de los metales, 


La poca afinidad que el oro tiene con el 
Oxigeno es causa de hallarle solamente en el es. 
tado nativo, aleado alguna vez con la plata, el 
cobre y el hierro. Sus minas éxisten casi siem-= 
pre en las rocas primitivas. Est 

cristalizado en cubo, en octaedro, en dendri- 


tes, en hojitas, en pajitas dven granos, que lla- 
man pepitas cuando son un poco gruesos. 

El oro se halla diseminado en las arenas del 
Nuevo-Mundo y 


y es la mayor parte del que 
existe sobre la tierra: tambien se le encuentra 
en se Bóditos arenáceos en Africa, Asia y Euró- 
pa. “Es mu comun, dice Mr. Beudant, en Lo= 
dos los depósitos ArEnosos, pero en cantidad in- 


, 
a alguna vez 
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finitamente pequeña: no obstante ,-las arenas 

“superiores ferruginosas de los terrenos de ter- 

cera clase han dado alguna vez hasta F gros por 

quintal, y la tierra vegetal ha suministrado al= 
o mas en varios parages. 

El oro se encuentra algunas veces en depó- 
sitos metaliferos de diversos minerales: existe 
en el mineral, en las gangas , d unido á la pla- 
ta en sus minas , como en las de Méjico, del 
Perú, de la Nueva-Granada , de Trañsilva- 
nia Ócc. Algunas minas de cobre nos le ofrecen 
igualmente , asi como los sulfuros de hierro en 
muchas partes donde se los.esplota como auri- 
feros. Ciertas vetas cuarzosas que cortan las 
rocas primitivas lo contienen tambien , y pro- 
bablemente debe atribuirse á la destruccion de 
estas rocas esas arenas que contienen el oro, la 
platina y los diamantes del Brasil cc. En fin, 
el oro se encuentra en mas o menos cantidad en 
las arenas que llevan muchos rios grandes 4 pe= 

ueños, como el Tajo, el Po, el Danubio, el Rin, 
el Arriege, el Gardon Occ. : por esta razon se 
encuentra tambien en muchos terrenos de alu 
vion , principalmente en Asia. Las minas de 
Brasil, de Chile y del Chocó se deben contar 
entre las mas auriferas, y pertenecen á terreno$ 
de aluvion. Los filones auriferos del Perú son 
tan pobres que casi nose les esplota ya: en Me- 
jico se saca de piritas. Está reconocido que. € 
oro de las vetas es por lo general menos puro 
que el de aluvion. Las minas del continente ab? 
tiguo no dan por lo comun mas que 4,000y 
mientras que las de América producen 14,000, 
segun Mr. Humboldt. . ' 


A 
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El oro nativo:es de un amarillo mas d me- 
nos vivo, de un sistema cristalino cúbico , peso 
especifico 19,3, insoluble en el ácido nítrico, 
lulile en el ácido hidro-cloro-nitrico, del que 
le precipita en púrpura de cardo el hidro-clo= 
rato de estaño. 
| Variedades. 


41.2 Oro cristalizado, en pequeños cubos, 
en octaedros CÉCc. 
2.2% Oro dendritico , en pequeños cristales 
Cuya colocacion describe esta forma. 
3. Oro hojiforme, en hojas sobrelas gangas. 
«* Oro pepita , cw granos mas d menos 
gruesos, | 
5.* Oro en pajillas, en las arenas. ' we 
Se estrae el oro de estos diversos minerales 
triturándole con el mercurio que se apodera de 
el, se echa en seguida esta amalgama en una 
"etorta, se destila, y pasando el mercurio por 
a destilacion queda por residuo el oro puro. 
Oro purificado, 
tiene cavillo, muy brillante, inodoro, insipido, 
el primer lugar entre los metales, ductil 
tl reducible a hojas tan delgadas, que 
isibilia su espesor a 0,000,09 metros. Su di- 
lidad. es tal que un cilindro de plata do- 


Dal con una onza de oro puede estenderse en 


; tilo de una longitud de ciento once leguas, 
el 614,000 metros. Si se achata este hilo con 
O presentará dos superficies doradas 
doleN Cuarta parte de linea de ancho; dividién- 
A dos partes en su longitud saldrán cua- 
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tro superficies doradas de ciento once leguas ca- 
da una, 6 bien una longitud total de cuatro= 
cientas cuarenta y cuatro leguas. 
Ll peso especifico del oro es de 19,257; es 
fusible á4 32% del pirómetro, nada volátil á un 
fuego de fragua. Se ha conseguido no obstante 
volatilizarle con el auxilio de Mente ustorios, 0 
sino fundiéndole á un fuego sostenido por el 
gas oxígeno; por una fuerte descarga electrica 
se le convierte en un polvo YI que cier= 
tos químicos creen es un óxido, y otros oro muy 
dividido. Pio 
Iridio. 


Descubierto en la mina de platina en 1803 | 
por Mer. Descotils. Este metal existe en la na- 
iuraleza solamente aleado al osmio y mezclado 
en este estado con la platina. Es muy escaso y j 
sin uso: en su pureza tiene el brillo y color de 
la platina, es infusible al fuego mas vivo de 
nuestras fraguas, é inatacable por el agua, el 
aire, el oxigeno y los ácidos. 


APÉNDICE. 


Aleaciones metálicas. 


Despues de haber examinado los diferentes 
metales hemos creido deber dar una nocion de 
las aleaciones mas usadas 0 mas interesantes + 
que provienen de ellos. Estas aleaciones mere” 
cen ser conocidas, porque con frecuencia adequies 
ren asi estos metales nuevas propiedades, como. 
<ón una grande dureza, mayor maleabilidad 19%) 
y Mr. Phenard ha hecho conocer: 


í 
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4.2 Que todas las aleaciones formadas de 
metales quebradizos son tambien quebradizas 
como ellos. | 30 

2.0 Las formadas de un metal ductil y de 
un metal quebradizo son quebradizas en canti- 
dad proporcionada, d bien participan de las pro- 
-«piedades del predominante. 

3.9 En las mezclas de metales ductiles en- 
tre sí con proporciones iguales hay casi tantos 
duetiles como quebradizos. La mezcla es ductil 
cuando predomina el uno, escepto el oro, que 
se hace quebradizo con 3350 de plomo ó: de 
antimonio. 

4,2 Su peso especifico aumenta 0 disminu- 
ye. Todos los metales no son susceptibles de 
unirse entre st: si asi fuese tendriamos 840 alea- 
- Clones , mientras que solo se conocen 142. 

El calórico hace esperimentar a las aleacio- 
nes las mismas variaciones que á los metales; y 
lo mismo sucede con el gas oxigeno, 


Bronce. 


Aleacion producida por la fundicion de 9 
Partes de cobre con 3 de zinc. 
Otra. 7 partes de cobre, 3 de zinc y 2 de 
estaño sirve para las estátuas Ócc. . 
Para los cañones. Se emplean en Francia 
100 partes de cobre y 11 de estaño. Mr. Dus- 
Sausso y aconseja hacer mejor esta mezcla para 
Pa ricacion de cañones añadiendo á ella de 1 
, ¡39 de laton y un poco de estaño. En Ingla- 


Po dc reg 9 del primero con Y 
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Para las campanas. Las proporciones que 
se guardan en Europa y en la China son de 3 
de cobre con una de estaño: en Francia de 78 
del primero con 22 del segundo. - , 
ara los espejos de telescopios: 7 de co- 
bre, 4 de estaño y 3 de zinc. 


Monedas de oro. 


Piezas de oro inglesas: 5,316 de oro puro, 
y 1,772 de cobre puro. Las de Francia contie- 
nen 9 de oro con una de cobre, cuya aleacion 
es mas dura que el oro puro. 
Se puetle determinar el grado de pureza del 
oro 0 la cantidad de mezcla por su peso espe2 
cifico. Se supone una masa de oro muy puro 
que se divide idealmente en 24 partes, a las 
cuales se da el nombre de quilates. El que se 
dice de 24 quilates es el mas puro, y su grado 
e pureza disminuye con la disminucion de los 
quilates; y asi diciendo, oro de 22 quilates se 
supone que hay 2, de liga 
El oro fundido de 24 quilates sin for- 
jar tiene por peso especifico. . 19,258. 
id. forjado. +. . 19,302, 
— Parisiense de 22 quilates no. 
forjado. +. . 17,486: 
forjado... . 17,58% > 
— Guineas de Jorge li... +. 17,150. 
Id. de Gorge Mb... .. . 17,62% - 
— (Cuño es Bol) SSA 2 GA 17,655. É 
— Ducados de Holanda. 2.0.0: . 19,352 
— Joyas de 20 quilates no forjado. 15,709. 
forjado. +... + 15,770 
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Monedas de plata. 


En Francia 9 de plata y 1 de cobre: en In- 
glaterra 4,075 granos de plata, y 1,772 de co- 
bre. Estas aleaciones son mas duras y menos al- 
terables que la plata púra. La plata para va- 
sos Kc. contiene mitad menos de cobre. 


Utensilios de casa. - 


«Aunque esta aleacion debe contener sola- 
mente loba 100 de estaño, 7 a 8 de plomo, se 
halla en ella no obstante de 0,15 a 0,25. Esta 
aleaciones mas dura y mas fácil para trabajar 
en ella que el estaño fino. 


Estaño de wagilla, 


3 libras $ onzas de estaño, 8 onzas de plo- 
mo, 3 de cobre y 1 de zine, forman una mezcla 
muy dura, muy tenaz y de un hermoso lustre. 


Metal del principe Roberto. 
4 partes de cobre con una de zinc, 
| Pinchbock. | a 
5 partes de:cobre con 1 de zinc. 
Metal de la Ricina, 


9 partos de estaño, 1 de bismnuto, 1 de an- 


ti y A] : 
Monio. y de estaño. Con estú aleacion se ha- 
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cen téteras imitando-la plata , que conservan su 
brillo por muchos años. ' 


] Tumbaga., 0 


Cobre 1 l, zinc 1; SQlAR rojizo, mas brillan- 
te y duro que el cobre. 


Caracteres de imprenta, 


Plomo 5, antimonio 1. El antimonio endu- 
rece el plomo. 


Planchas estereotipas y caracteres pequeños. 
Plomo 43, antimonio 1, bismuto 1. 


AMALGAMA» 


Para los almohadones eléctricos, para barni= 
zar las figuras de yeso y platear los vasos 
de vidrio, 


Para los almohadones eléctricos. Háganse 
fundir 4 partes de zinc y 2 de estaño, ¿chense 
en un crisol frio, en el que haya 5 de mercurio. 

Para barnizar las figuras de yeso. Cuando - 
se hayan fundido en un crisol partes iguales de 
estaño, de bismuto y. de mercurio, sin que se 
meta este último hasta que los otros dos esten 
en fusion, mézelese bien la amalgama, Querien- 
do servirse de ella se la mezcla con claras de 
huevo despues de hecha polvo. br 

Para platear los vasos de widrio..Se funde 
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junto en una cuchara de hierro 2 partes de mer- 
curio y una de bismuto, de je de: plo- 
mo, y mencese- con fuerza. Queriendo estañar 
un vaso de vidrio se.le hace secar bien, y Se 
introduce en él esta mezcla, que se menea 08 

¡ferentes modos hasta que se cubra toda la su- 
Perficie interna. 


Oro musivo ú oro de los alquimistas. 


Caliéntense por algun tiempo en una retor- 
a de vidrio partes iguales de óxido de estaño y 
de azufre; e OXi r0-del óxid dirige sobre 
A geno del óxido se dirige s0 
Una porcion de este combustible, y le convier= 
e en acido sulfuroso que se desprende, en tan= 
0 que el estaño desoxidado se une ála otra par- 
te de azufre para formar un sulfuro de color 
iMarillo y de un brillo metálico. Los alquimis- 
tas de la edad media presentaban a la ignoran= 
“la y ¿la credulidad esta operacion como una 
'asformacion verdadera del estaño en oro. : 


Mezcla fusible en agua hirviendo. 
Se funden juntas 8 partes de bismuto, 5 de 
Plomo y 3 de estaño, cuya aleacion es de un 
Ss de plomo, tan fusible que se funde en el 
agua caliente 4-95. Se emplea para vaciar las 
Medallas, a 
A Oro artificial. 


X Se funden en un erisol 16 partes de platina 
"8,9 de cobre y 1 de zinc puro, eobridndo 


dolo de carbon hecho polvo: el poso tendrá el 
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color, la densidad, la ductilidad del oro, y po- 
drá reemplazarle en muchos casos. 


SEGUNDA CLASE: 
METALÓXIDOS. 


Aunque los autores de la nueva vbomencla- 
£ura química han dado el nombre esclusivo de 
óxido á la union del oxigeno con una sustancia 
metálica, esta denominacion se ha aplicadO. 
igualmente en nuestros tiempos á ciertas com- 
binaciones en que no toman parte los metales). 
y tampoco se las considera como bases salifica- 
bles. Berá bastante citar el agua ú oxido de hi- 
drogeno , los óxidos de cloro, de carbono, de 
azoe Occ. Gonsiguiente á esto se han dividido 
los. óxidos en metálicos y no metálicos. Nos li” 
mitaremos aqui:al exámen de los primeros. 

Los óxidos metálicos son, como hemos di? 
cho ya, el producto de la union: de un met 
con el oxigeno. Muchos metales le absorven 0% 
lamente en una proporcion, mientras que otro. 
toman muchas, y por esta propiedad formal: 
dos, tres y aun cuatro óxidos: Se indican los 
diversos grados de- oxigenación por los epiteto$ 
de proto, dento, trito y per. Conocemos ; 
de sesenta óxidos que han sido: estudiados con 
mayor d menor exactitud. apt 11 

Los óxidos metálicos se conocieron al mis” 
mo tiempo ue sus metales, y algunos antes pS 
ellos, y sed habia: dado el nombre de. caleó. 
4 tierras metálicas. Los Sthalienses los consi? 


deraban como metales despojadosdel Mogistico | 
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y decian que era bastante devolvérselo para re- 
vivificarlos. Lavoisier los llamó bases salifica- 
les, denominacion que no puede pertenecer 
es esclusivamente, atendiendo á que los es co- 
mun con muchos compuestos no metálicos. Ca- 
si todos los quimicos los han hecho el objeto de 
Sus indagaciones, aunque Lavoisier nos dió los 
conocimientos mas útiles sobre sus compuestos, 
como tambien Mr. Davy, que ha demostrado por 
Un gran número de esperiencias que las tierras 
y los álcalis eran óxidos metálicos. Bercelius ha 
completado su historia demostrando que las di- 
versas proporciones de oxigeno en la combina- 
cion de óxidos deun mismo género estaban su- 
Jetas.á leyes invariables. Y 
Propiedades fisicas. Todos los óxidos me- 
tálicos son sólidos y quebradizos; reducidos en 
polvo tienen un aspecto deslucido , escepto el 
de osmioy son inodoros, casi todos insipidos, el 
mayor número de uno y diversos colores, de 
peso especifico mayor que el del metal y del 
agua, menos el de potasio y el de sodio. No tie- 
nen accion sobre la infusion de tornasol, á no 
ser que esté coloreada por algun ácido, pues en- 
tonces neutralizándole restablecen su color. Al- 
S£unos coloran de verde el jarabe de violetas, y 
vuelven rojo el color amarillo de cúrcuma. 
Propiedades quimicas. Los unos, como los 
de a primera sección, no esperimentan altera- 
“ión alguna con la acción del calórico: los de la 
JUinta y sesta se vivifican fácilmente; y los de 
segunda, tercera y cuarta no pierden el oxige- 
no. Sucede solamente que muchos dejan una 
Porción desu. oxigeno con un grado de valor 
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muy fuerte, y forman óxidos menos saturados. 
de gas, mientras que otros, como los protóxi- 
dos de barita, de cobre, de hierro y de plom0y' 
le absorven mas. 2> 
Solamente hay dos. óxidos volátiles, que som 
los de arsénico y osmio: hay otros infusibles en 
nuestros mejores hornos de fragua, de cuyo nus 
mero son los de la primera seccion , eomo tame 
bien los protóxidos de barita, de cal, de es? 
tronciano , y de otros que antes de fundirse 
abandonan su oxigeno, como lo hacen los de la$ 
últimas:secciones. El osmio solo se esceptúa de 
esta regla. Los de las otras secciones son mas 0 
menos fusibles; y hablando de la generalidad, 
los metales muy fusibles lc óxidos qué 
participan de una propiedad igual. El bismutoy 
el sodio, el potasio, el plomo Gc. nos ofrece? 
estos ejemplos. de 
Accion de la luz. Esta no opera mas qué 
sobre los ¿dxidos que abandonan fácilmente 
oxigeno , como los de oro y plata, y aun no 5% 
ha demostrado bien esta accion. ¿A 
Accion de la electricidad. A escepcion de 
los supuestos óxidos de la seccion primera, 40% 
dos los demas pueden descomponerse por ue. 
pila de cerca de cien pares. Para hacer esta e 
eriencia se moja ligeramente una corta canti” 
Mad de óxido, que se pone en contacto con no 
dos hilos de la pila; al punto se advierte que 
metal pasa al polo negativo y el oxigeno al po. 
sitivo. Si elometal es susceptible de amalgamal- 
se con el mercurio, esto facilita en gran mane? 
ra la operacion. Se toma el óxido, y con él se 
hace una pasta bastante espesa, con la cual” 
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hace una capsula que se llena de mercurio; se 
coloca este aparato sobre una placa metálica, 
que se hace comunicar con el hilo positivo, y el 
mercurio con el negativo, y muy pronto el mer- 
curio de la cápsula se ve cambiado en una amal- 
gama muy espesa. El conocimiento del mayor 
húmero de descubrimientos importantes que se 

an hecho de este modo se debe á Mr. Davy. 

Accion del fluido magnetico. No se ha ha- 
Mado hasta ahora mas que los proto y deuto- 
Oxidos de hierro que sean magnéticos, 

Accion del oxigeno.-Algunos óxidos absor- 
ven en frio el gas oxigeno húmedo; pero' no se 
Conoce esta absorcion estando seco, á no citar 
a accion del protóxido de potasio sobre este 
Pd ue se convierte en deutóxido , lo que 

'. Thenard atribuye al calor que supone se 
Manifiesta al tiempo de la formacion del pro- 
tóxido, que debe favorecer la nueya oxidacion. 

rojo cereza muchos óxidos se apoderan de 
Una nueya cantidad de este gas, que conservan 
“ertemente á dicha temperatura, en tanto que 
0s de la sesta seccion le abandonan. 

Accion del aire. Tiene la misma accion que 
el gas Oxigeno sobre los óxidos, con la única di- 
trencia de que los susceptibles de combinacion 
Son el ácido carbónico absorven el del aire, y 
mio al estado de sub-carbonatos y de car- 

Onatos, mios 

Accion del hidrógeno. Nula en frio: á una 
CMperatura mas ó menos fuerte le sucede lo 
o los de la primera seccion; pero hace 

estado de protúxido los deuto y perúxi- 
08 de la segunda, y reduce casi todos los de 
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las demas. Entonces se forma agua 4 causa de 
la union del oxigeno del metal con el gas hidró* 
geno. Se hace esta operacion colocando horizon* 
talmente en un hornillo un tubo de porcelana 
bastante largo para esceder algunas pulgadas de 
los dos lados de la circunferencia del hornillo+ 
Despues de haber introducido en el medio de 
este tubo el oxido sobre el cual va á operarse» 
se adapta á aquel de un lado un tubo de vis 
drio por donde se hace pasar la corriente del 
gas hidrógeno, y del otro lado otro tubo que 
va á entrar en un frasco con dos tubuluras me” 
tido en agua fria , ó rodeado de hielo. Dispues* 
to asi todo, se caldea mas 4 menos el tubo de 
porcelana, segun la naturaleza del óxido, y sé: 
establece en el un corriente de gas-hidrógeno: 
El óxido está completamente reducido, ó ya nO. 
uede ser mas desoxidado , cuando no se con” 

nO mas agua en el frasco y no se recoge sind 
gas hidrógeno. », 

Accion del carbono. Es tanto mas intere” 
sante la accion de este combustible por cuantó 
es mas importante para la esplotacion de las nu? 
nas. En efecto, á un grado de calórico mas 
menos fuerte reduce todos los dxidos metálicoS 
escepto los de la primera sección, que no se 
miran como óxidos sino por analogía , asi eom0 
los de calcio, de bario, estroncio y litio , cu” 
yos deutóxidos de los tres primeros se reducen 
por el carbono al estado de los óxidos. ObrandO 
sobre los óxidos el carbono pasa por si mismó 
al estado de óxido, 0 de cido. 

Pasa al estado de óxido: 1.2 si el óxido me? 
tálico es dificil de reducir, sean las que fuert 
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por otra parte las proporciones de carbon que 
se hayan empleado: 2.? si esta reduccion no es 
muy dificil y se ha empleado en ella demasiado 
carbon. * 

Pasa al estado ácido carbónico si la reduc- 
cion es fácil, como si la cantidad de óxido es 
Mayor que la del carbon. 

ay tambien casos en que resultan al mis- 
mo tiempo óxido de carbono y gas carbónico. 

No llevamos mas adelante dl examen de las 
Propiedades quimicas de los óxidos metálicos, 
pues lo que hemos dicho basta para reconocer- 

: 205 que quieran adelantar mas este conoci- 
Miento pueden consultar con fruto el tratado 
de quimica de Mr. Thenard, la química medi- 
“4 de Mr. Julia Fontanelle dec. 


PRIMERA SECCION. 
TIERRAS, Ú ÓXIDOS TÉRROSOS. 


Han colocado eri esta seccion las sustancias 
Ue, por analogía, se sospechan óxidos metáli- 
“OS, sin que hasta ahora Dia sido posible ope- 
rar su reduccion. Aunque esta opinion no esté 
1undada en esperiencias bien positivas ni nume- 
rosas, sin embargo la admitimos, aunque sin 
“Prazarla, para conservar la clasificacion seguis 

a por los químicos mas hábiles. 
stos óxidos terrosos son siete: 


Oxido de siliceo. .—  deitrio, 
— de zirconio. —— de glucinio, 
— de torinio. 


10. —— de magnesio, 
“— de aluminio. 
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Silicoxidos. 


Mr. Beudant ha dado el nombre de silici- 
dos á los cuerpos compuestos de óxido de silt-= 
ceo solo, dy combinado con otros diferentes óxi- 
dos. No trataremos de él aqui mas que en su es* 
tado de pureza, porque, segun diversos quimi- 
cos, uniendose con los otros 0xidos obra com0 
los ácidos, lo que hace que se dé á sus combi- 
naciones el nombre de silicatos; nosotros le uni- 
remos á la clase de saliniformes. 


Silice, ú Oxido de silicio. 


El silice se conoce de tiempo inmemorial 
bajo el nombre de cuarzo, tierra vitrea, cris. 
tal de roca Gcc. El solo forma 0 es parte cons* 
tituyente de un género de sustancias eglapí- 
deas particulares que tienen pos signo caracte” 
ristico dar chispas con el deslabon, y materia% 
vitreas por la fusion con los álcalis. ; 

El sílice, de diversos colores, es la base de 
todas las piedras preciosas conocidas con el nom” 
bre de gemmas, esceptuando de ellas el dia- 
mante, el zafiro y la espinela. y 

Esta tierra forma tambien en los terren0% 
primitivos ó intermediarios unas capas mas O 
menos considerables; en las hendiduras de estoS 
mismos peñascos existe en muy bellos cristales 

rismáticos, terminados por un apuntamientO 
io que muchas veces son muy gruesos y 
muy hermosos , con mas frecuencia son incolo* 
ros, y á veces coloreados'por los úxidos metó Si 
cos, tienen el nombre de cuarzo, y se hallal 
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pocos enlosterrenos secundarios; tambien acom- 
Pañan á los filones de diversas minas. 200 
El euarzó-amorpheo constituye los diversos 
Silices, y hay razon para creer que su cristal 
zacion es dimanada de la solucion en el agua, 
Porque las moléculas siliceas, que no forman 

as que una “especie de agregación, producen 
Was piedras sin trasparencia, y de un grano 
Mas d menos fino, como las gredas diversas, la 
Arena silicea ke. 
Para obtener el sílice muy puro se funden 
EN Un crisul dos partes de potasa d de sosa cáus- 
1ca con una de cuarzo, se hierve el producto 
COn cinco partes de agua, se filtra y precipita 
el silico de este licor al estado de hidrato, echan- 
0 en él un esceso de ácido sulfúrico : se lava en 
“Muchas aguas, se seca, y se calienta hasta la 
“Andescencia; y asi se obtiene el silice puro. En 
£ste estado es muy blanco este óxido, infusible, 
ASpero al tacto, raya los metales, insoluble en 
el Mayor múmero de ácidos, uniéndose con las 
ASes hasta tener mas naturaleza de los ácidos 
Jue de los: óxidos, ligeramente soluble en el 
2gu, de un peso especifico igual a 2,66. 


PRIMERA ESPECIE. —AÁ. Cuarzo. > 


de El cuarzo comun es de un blanco mas óme- 
$ hermoso, otras veces coloreado de gris, y 

, E lanico rojizo: se le encuentra en masas, di 
tad, bajo diversas formas imitativas, en 
hc» e eros cristales prismáticos, tiene seis pla= 
nOs por un apuntamiento'hexaedro: 
$ veces es una pirámide simple con seis 
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superficies , 4 en dodecaedros con pirámide 
doble. miv!R 
El cuarzo es trasparente, da chispas con el 
eslabon, y es infusible: su peso especifico eS 
de 2,6 4 2,7: s 


Composicion: Oxigeno 50. 
¡ Siliceo.. 50 


Y ariedades. 


Estas variedades se producen por la de las 
formas , por la coloracion mecánica 0 quimica, 
por el ¡uego de luz, el brillo, el olor Epa 

Variedades de forma. Cuarzo cristalizado 
en romboedro obtuso, en prisma piramidal, el 
dodecaedro bipiramidal , geodas, estaláctide$ 
drúsicas. — Pseudomorfico , en carbonato e 
cal, en sulfato calcáreo lenticular, en hierr0 
oligisto, en carbonato de cal aglutinante de 4. 
arena cuarzosa (arenáceo de Fonteneblo). En 
inerustacion cristalina, en diversos géneros: 6 
cristales. —En cristales agrupados en forma 6 
rosas OCC. | e 

Variedades de estructura. Cuarzo en dir 
vision romboédrica (raro). Laminar 4 en ho 
sas. —Estratiforme; las capas son á veces globu 
Ami y convexas, pero mas frecuentemente Pp 
liédricas y concéntricas.— Compacto. Esta su 

ecie es diáfana, trasluciente, opaca y les 
chosa.—Fibrosa ; color verdoso y blanco ame” 
rillento, en masa y pedazos cilindricos 2% 
concreciónes fibrosas encorvadas , poco esplen” 
dentes, de un brillo encarnado. La fractura Y 
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-€schistosacorva, trasluciente en los bordes.— 
acariforme: (rara), Ú formada por grupos de 
Cristales muy pequeños.—Granoso , de granos 
Mas d menos gruesos; es simple 0 micáceo. — 
schistoso, mezclado con la mica. — Árendceo. 
Q este estado existe algunavez puro, pero con 
Mas frecuencia micáceo, argiloso Ócc.— Buloso. 
eno de ampollas procedentes de ún liquido y 
e un gas que Mr. Davy ha reconocido que es 
de agua con el azoe puro que se halla en el en 
Un estado de seis á diez veces mas raro que el 
awe.— Trellisado : la quebradura presenta li- 
Aeás Curyas cruzadas que describen: estrias Ócc. 
Variedades de catoras procedentes de las 
Mezclas mecanicas. MÁrgentino. Contiene mica, 
Dacar, ú está coloreado de amarillo blanco. — 
mphiboloso (praseo), probablemente mezcla- 
0: con el anfibol. —Cloritoso; con la mica ver- 
osa, — Ferruginoso rojo (sinople), y amarillo 
(cisenkiesel), con peróxido ú bidroxido de hier- 
x0.-—Hermalvideo con la arcilla ferruginosa. - 
VYariedades de colores debidas a combina- 
“iones químicas. Cuarzo , incoloro, rosa. Azul 
zafirino. Zafiro de-agua, muy escaso y muy di- 
cil de' determivar. Su color es especialmente 
Muy sensible por refracción.-—4Ainarillo; Fácil 
“e confundirse con: el topacio: del:Brasil , aun- 
Ey bay sin embargo entre estas dos piedras una 
Herencia muy notable, y es que, el topacio ra- 
ya este cuarzo. Este currzo amarillo; se conoce 
on: el mombre de topacio falso. y topacio ¡de 
temía... PAS TES slónlan 
dto verde: cueca, veces 
e,—Pioleta (amatista). Sus cristales es- 
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tan engastados en piedras granudas, y mo son ja- 
mas prismas perfectos. Casi siempre'se' los en- 
cuentra en los terrenos volcánicos 0 dudosos.— 
Rosa ¿ rubí de Bohemia, Recibe este color de 
la manganesá, le pierde por una larga: espost- 
cion al aire, y se- vuelve lechoso (es“el cuarz0 
lechoso de los alemanes). isusmos tao 
Pardo 6 ahumado. Este: color es algunas ve- 
ces tan fuerte que parece negruzco, Estos: eolo- 
res son de rosa rojo 4 blanco de leche ; está en 


nro ra”iT 


masa, esplendente, fractura concoidea , traspé 


rente dc. 37 
Variedades producidas por efecto de luz» 
Cuarzo lambiante. Eso muy conocido :pór el 
nombre de ojo de gato.—Opalizante; Actua 
concoidea, poco esplendente, trasparente en 105 
bordes. > A SNrde 
Irisado. Efecto causado por la descomposi- 
cion de la luz en las grietas. e 
Ayenturinado : estado procedente “de la 


mezcla micácea, ó de la descomposicion dela luZ. 


entre los granos Ei constituyen la masa. 
Variedades de brillo. Cuarzo vítreo, des? 
lucido; grueso, resinoso tc. | ya 


Variedad de olor. Hay. un cuarzo “que por 
el frote exhala un olor de ajo, que pierde ob 


el calórico ,'Ó por su esposicion al airo. 
Existen allemas un gran número: de: varió” 
«dlades de cuarzo, porque esta familia es una 
las mas: numerosas , y puede decirse una de 
«que hace el mas bello adorno en los gabinetes 
de mineralogía por la variedad de sus for 
belleza de ejemplares y lu diversidad de colores: 
Jero ¿DG ny SIGAN 


+ 
” 
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2. BrCalccdonil DES S 


+ Las calcedonia toma su nombre del Jugar en 
nde fue encontrada en, los tiempos antiguos 
en el Asia menor: Comprende un gran número 
e sub-especies, de las: cuales examinaremos las 
Principales. La calcedonia comun se presenta 
con «colores ¿diversos ; «blanco , gris, amarillo, 
pardo verde y azul. La de yerde negruzco pa- 
tece se vuelve en rojo'de:sangre mirada al tra- 
vés del mineral; Se halla está especie en: peda=- 
zos redondeados, uniformes, estalactiformes, 
“on impresiones orgánicas; se encuentra tam- 
len en hilos y en masas. La calcedonia esmas 
len litóidea que hialina ; es opaca d trasparen- 
> da fuego con el eslabon , infusible,+blan= 
uea por la accion del calórico sin desprendi- 
Miento de agún; peso: lo puto” 2,6, Su 
Composieion quimica es la misma que la del 
Cuarzo, Es muy escasa en cristales que son rorm= 
0edros de 949 15" y 85% 45%: su tras arencia 
MA 3, yosufrangibilidad:2: esalgo' mas dura que 
a piedra de fasil.. 0.1 00 | NE 
hara ss, Palicdades- e. 
Seguireinos la misma división ue hemos to- 
mado de Mr. Beudant parasla primera cant 
Variedades de formas. Cristaliz eu 
romboedro.— Gutular.— En riñones ya llenos 
Y ya en geodas, cuyo interión está cubierto de 
Cristales, de estalactitas pr 
Incrustandolos eristales cuarzosos ú Otras diver= 
sas sustancias, como las maderas, las madré= 
POras $e, Lisa ies A > 


Xx 
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Variedades de estructura y de brillo. Cal- 
cedonia compacta, trasparente, de fractura cé- 
rea. En sus diversos «culoridos constituye las 
agatas, las sardóvices , las cornelinas, que des- 
eribiremos en la variedad siguiente. —tlice y 
de fractura concoidea esquilosa.—Sllice córnea 
(parte compacta de la piedra muela), aspecto: 
graso y. tortuoso. y opaco , de fractura lisa.— 
Celular 6. molaria, sembrada de un gran nú- 
mero de cavidades irregulares. — Organifoórme; 
poco diferente de lapseudomórfica=—£strati- 
forme; formada de capas concéntricas:ó planas 
dotadas de una finura y traspareneia mas 0 me- 
nos:igrande, y tiene diversos coloridos. — 4nu- 
bada, que ofrece por refraccion ondulaciones 
que tienen mucha semejanza con las mubes 00» 
13911290 10105. .49 1010398 5.1 cp 
¿VARIEDAD DE COLORES. «+: 
sl 116 22 1D. SOLO 0 
Sardonice. 10: 
Calcedonia amarilla. 9 cornerina amarilla 
de Werner. Su color varia mucho:; es de un 
amarillo anaranjado ó de jacinto, presentando 
matices desde el color pardo oscuro hasta € 
amarillo parducho anaranjado; tambien se ha- 
lan incoloras. Las 'sardóriices se empleán para 

fabricar joyas á manera de camafeos. 


Chrysopraso. 
Hasta ahora solamente se ha encontrado esa 


ta piedra en la alta Silesia, en las: cercanias de 
Kosemiitz; siempre está en masa: su fractura €% 
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hsa y á veces escamosa, apenas manifiesta bri- 
lo; menos dára que la calcedonia, su color se: 
acerca mucho al verde manzana; su peso espe= 
cifico:2,479; sú frangibilidad 3. Espuesta á una 
temperatura igual á la de la fundicion de hier- 
ro pierde su trasparencia y blanquea. ' 

Se atribuye su: color ¿cerca de 0,01 de 

ickel que contiene. : 


> Cornelinas 
A ib ar 
El color mas estimado de esta piedra es el 
Y0]o de sangre. Este color varia en ciertas cor- 
Melinas de rojo de carne al blanco rojizo: su bri- 
0 es muy grande, su trasparencia 3, y su pe- 
S0 especifico 2,6. Su fractura es, perfectamente 
“Ohcoidea, y mastierna que la calcedonia comun: 


Composición: Silice. ++... + 94, 
Alúmina; +0“. . 3,5 


Oxido de hierro 0,75 


hi Las mas bellas cornelinas vienen de Gam-= 

aya y de Surate en la India. Se: hallan en las 

Madres delos torrentes de aquellas comarcas, 

“oh un color de aceituna negruzca que pasa a 

Sris: las esponen al calor en pucheros de barro 

e darlas los hermosos colores que tanto las 
acen apreciar de los joyeros. 


Agata. 


di La úgata ofrece muchas vaviedades proce= 
ntes de la diversidad de sus principios cons= 
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tituyentes, que son:el cuarzoy»el jaspe, la:amas 
tista, el opalo, la cornelina dec. Dáremos a co” 
nocer los RAPE rásodo y 

Agata listada. Se compone de capas alter 
nativas y paralelas de calcedonia con jaspe, 0 
cuarzo, 0 amatista; tienen diversos colores. LaS 
mas bellas vienen de Sojonia:ó de Siberia. 

Agata hervorizada. Propiamente hablando 
es una calcedonia que presenta ramificaciones. 
vegetales variadas yde diversos colores, que al- 
gunas veces son atravesadas por venas irregula-- 
res de jaspe rojo. :'. setitos 

Agata moka. Nombre que ha recibido de 
este lugar de Arabia, en donde se:ha encontra” 
do. Esta piedra debe considerarse.como una cal 
cedonia trasparente que presenta contornos het” 
vorizados, que se atribuyen úcriptógamos. 

Agata breccia 4 en brecha Base de armatis-. 
ta con fragmentos de ágata. Esta hermosa va=_ 
riedad es originaria de Erjonia.. 

Ágata en fortificación. Aserrada transver= 
salmente y pulimentada presenta por el inte- 
rior Jiueas 4 la greca paralelas que figuran una 
fortificacion moderna, lay ed 

Las ágatas existen en la mayor parte de 1o8 
paises, principalmente en la serpentina y las 
rocas de trap. Se. coloran artificialmente algu- 
nas por inmersion en soluciones metálicas. En 
otros tiempos eran-mas apreciadas que en el dia. 
Las orientales son casi siempre trasparentes y 
de un aspecto vitreo::Jas 0ecidentales son de ya= 
rios colores, y muchas veces vareleadas de cuar- 
zo y de jaspe. Las mas estimadas sondas que pres. 
sentan en su interior algun animal 9 planta bien 
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señalados; Tambien se hallan calcedonias her= 
Orizadas, 0 dendritas negras O rojas eta 


¡VARIEDADES POR MEZCLAS MECÁNICAS. 
Jaspe. 


Esta piedra entra en la composicion de 
Muchas montañas. Se halla por lo comun € 
JASpe en masas amorphas formando camas filo- 
ROS, Y ásveces en pedazos redondeados 0 an- 
gulosos. Comunmente es opaco , de colores va- 
“ados... de una dureza de) a 10, y de un peso 
especifico igual á 2,3... Jameson «ha formado 
“ICO variedades de él, y Werner seis; 'segul- 
"emos las de este último: pad 
e ea Jaspe comun. Yin masa , rojo pardo , de 

rillo que tira al mate , fractura concoidea, 

z 200 , poco duro; peso especifico 2,6, infusi- 

“al soplete, y acaba por emblanquecerse, 

Msceptible de un bello pulimento, Se halla 

"Mcipalmente en filones en diversos parajes. 
Continente. 


. . 
. 


Ecles de- este jaspe rojo «y pardos * 
á El der: egipcio pardo se halla en Egip- 
dame io de unasbrecha , cuyas capas Cons= 
E Yen:da mayor parte del suelo de este anti= 
me Pais. ;, su, color: es el pardo , que yaría de 
Pardo amarillento ál, gris. amarillento ;. este 
!MO color está hácia el centro, y por conse- 
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cuencia cubierto por los otrós. El color pardo 
forma- diseños en zonas concéntricas , entre 
las cuales el mineral está manchado de negro: 
Este se hallá en masas globulosas,/poco brillo; 
algo trasluciente por los bordes, de fracturi 
concoidea , infusible, yde un peso especifico 
igual a 2,6. | j 
Jaspe egipcio rojo. Se halla tambien en 
el reino de Bade, en un lecho de arcilla roja". 
Su color guarda el medio entre el rojo escarla- 
ta y rojo 3 sangre, el de la superficie es mu” 
chas veces amarillento, 6 de un gris azulado; 
Estos colores presentan diseños en zonas; esti 
en pedazos redondeados, de fractura cóncol” 
dea, duro, poco trasluciente por los bordes; 
peso especifico 2,63. * 
3.2 Jaspe listado , siempre en masa y el 
lechos en las colinas que él mismo constituy?* 
Sus colores son el gris de perla, el gris verdo” 
so y gris amarillento, los amarillos de: crem2 
y de paja , el verde puerro, el verde demon? 
taña y el gris dci el rojo de cereza, el 
rojo de carne, el rojo parduzco y el pardo 9 
ciruela. Esmalte en lo interior, opaco, meno% 
duro que el precedente, susceptible de un be” 
llo pulimento , fractura concoidea; peso espe? 
cifico 2,5. cn 
4,% Jaspe agata. Se encuentra siempre en 
masa en las ágatas y en las amigdaliformes 
blanco amarillento ., blando rojizo , pajizo 0% 
cuyos colores estan distribuidos en zonas 9 lis” 
tas; es duro, opaco”, de fractura conevider 
alguna vez trasparente, y 4 menudo con adho” 
rencia 4 la lengunisó lo niviionio auivo DI” 
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PS Aa Jaspe” porcelana. Especie considerada 
como procedente de una arcilla eschistosa, que 
se ha endurecido por fuegos subterráncos ; se 
Presenta con mas frecuencia en masa y -pe- 
azos angulosos; ofrece á veces restos 0 1mM= 
Presiones vegetales; sus “colores son el gris, el 
azul , amarillo, rojo de ladrillo, negro que t- 
ra á gris, él gris ceniciento Óce. ; aunque C0= 
munmente es de un solo color, presenta muchas 
Veces diseños anubarrados y punteados. Este 
Jaspe es opaco; duro, fácil:de quebrar, su frac- 
iva concuidea, peso especifico 2,5, fusible en 
un vidrio: blanco 0 gris.' (M1-905 Po, 400.01 
w Por no separarnos mas de las divisiones de 
ernerhemos: colocado: aqui: el jaspe, que 
Pertenece sin embargo á los silicatos alumi- 
208053 como'podrá verse: por su composicion, 
que es de -' e ¡b 25903 9 chibas1a 
ALDO. + 007 dd 
qSiceip 000 20 
Alúmina.. «4 
+ Magnesia. 00040 |, 106 
2 Oxido de hierro; *:2,50 id. 
Potása. +0. 02949 03,66 


ea 
ss 1) 


; Acompaña constantemente á la arcilla que- 
a. 
6. Jasperopalo. Se: halla en masas én el 
Porfido ep Honda y en la Siberia. Sus colores 
versos son rojos, pardo negruzco, .«marillo 
vo Ge. Al unas veces en manchas y en 
fácil q bastante lustroso ; opaco comunmente, 
prox e quebrar, su fractura concoidea muy 
Uuciadaz poso especifico 3,0, infusible- 
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Me. Beudant. atribuye. las «variedades de 
jaspe rojo y amarillo-.4 las; mezclas de. ¿xido y: 
de hidroxido de hierro. , y. el. jaspe verde a las 
mezclas de elorito, de tierra verde y de diálagas' 
Composicion segun Klaproth: 40 
ETA Su llabel abro Ie ¡M 
> Oxido de hierro. 47, 
enana : Agualoo 104. «1 oblah 


4 a 


o Calcedonia  cuarcifera.. Contiene mucho 
cuarcehialino. — Calcifero.unido: al carbonato 
de cal , que le hace mas 4 menos fusible. . -* 
VARIEDADES PRODUCIDAS POR LA DESCOMPOSICION+ 
.Cacholonga, Se; encuentra en masas des” 

rendidas de las rocas de trap de Islandia , e2 
La Groenlandia, en Champigny cerca de Pa” 
ris ácc.. Es opaco ; mas, duro. que: él*opalo, de 
un brillo nacarado:en lo interior. y. mate en 10 
esterior , fractura: concoidea , color blanco , 1er 
choso, blanco:, amarillento d grisáceo , infusi” 
ble al soplete; peso especifico 2,2.“ 


como C Quarzo: terros0w 35: 
Er 
¡. Silice.mectica, «Agregada, estructura ter” 
rosa, mas-ú menos ligera. —Silice pulvurulent 
ta, seca, y á veces.suave al tacto. 0. 78 


¿SEGUNDA ESPECIR, — Hidroxido de siliceo» - 


Y 
1) 
á ' 8 
YUI. 13 y ETS: 03 ¿Tios y y 41 
Está: especie “diñere de la. precedente %% 
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que el óxido de siliceo se halla en el estado de 
idrato , esto'es, unido'al agua. 


finés 


Opalo. > 


El opalo se encuentra en muchos parages de 
NN ¿ E . 
especialmente en la a 
atierra, 


Cuando se les 
son los que los. 


y 


pes entre «Ja luz y el ojo, y 


1.2 Opalo noble o precioso. 


di Esta variedad existe en pequeñas porciones 
Iseminado en “el porfido arcilloso en la Hun- 
FUa superior, como en las rocas del trap en 
Oj0nia , y en el norte de Irlanda. Su color es 
a0co de leche que tiña á azul; ofrece un jue- 
os colores muy vivos y variados ; cuando 
El ade mudar. su posicion con respecto ú la luz 
mes uy brillante , trasluciente 0. semi-brapa- 
€, quebradizo; dé fractura concvidea, de 
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un peso especifico igual 42,1, infusible 'al so” 
plete, pero blanquea y se vuelve opaco. 


Composicion : Silice. 90 
* Agua. 10 


0 100 4 

Algunos de-estos.opalos tienen la propie”. 

dad de hacerse trasparentes metiéndolos en 

agua : los llaman hidrophanos , ú opalos cam” 
biantes y oculus munda. 


2n Opalo comun, 


Existe diseminado con la precedente en 
pórfido arcilloso , y tambien en filones metáli” 
cos; en Islandia, en el norte de Irlanda dec. Es 
te opalo es de un blanco de leche muy brillan” 
te, con diversidad de matices, como el blan* 
co grisáceo, verducho-, amarillento dcc., sem!” 
trasparente , raya al vidrio; su fractura es con” 
coidea, fácil de quebrar, semi-duro; peso es” 
pecifico 1,958 42,144 , y pegajoso á la lengut* 

Composicion : Silice. .... . + 93,5 
Oxido de hierro. 1,0: 
¿Aguas o...» 5,0 


ya Opalo color de fuego. 12 
Hasta ahora se ha encontrado solamente hi 

Méjico (en Zimapan') en una variedad partici” 

lar de roca córnea aporlidada. cn de 
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Este opalo es rojo ¡jacinto muy brillante; 
muy trasparente , duro, fractura concoidea; 
Peso especifico 2,12, y por la accion del caló- 
Fico adquiere un color de carne bajo. 


Composicion: Silice. 92,00 
) Hierro. 0,25 
Agua. — 7,75 


100,00 
4.2 Opalo madre perla (Cacholonga). 


. Se ha descrito en el articulo de la calcedo- 
hia en sus variedades producidas por la des- 
CoMposicion. : : 


Ja Semi-opalo. 


Habian clasificado esta variedad entre los 
Pechsteins: es muy comun en las diversas par- 
tes del mundo , en donde se halla en pedazos 
Angulares y en pequeñas porciones en el pórfi- 
do e., $ en masas bajo rentas formas imi- 
tativas Sc. Esta piedra:toma una diversidad de 
poes > que son el blanco , el gris y el amari- 

Ato , el gris verducho, el gris ceniciento, el 
S'ls negruzco, el verde puerro, el verde man- 
“Aba, el verde oliva; el amarillo de cera, :el 
eS ; estos colores estan con frecuencia 
mo E os alguna vez diseños 

ados , anubarrados ó listados. Este opa- 


0 €s trasluei 
ES trasluciente , poco brillante , semi- 
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duro, su fractura concoidea; peso especifico 2,0 


Composicion segun Klaproth : 
ilice, lo. mb... .<.o 85,00 y 
Carbono. ». +... . 5,00 
Alúmina. . + +... + 3,00 
Oxido de hierro. . 1,75 
Agua amoniacal. . 8,00 
Aceite betuminoso. 0,38 


103,13 


Es dificil concebir: en esta piedra la exist 
tencia del agua amoniacal y de un aceite bitut 
minoso ; nos parece mas natural atribuirlo á la 
descomposición de una sustancia orgánica al 
tiempo de su analisis. Pe 


6.* Opalo jaspe ú opalo ferruginoso. 
Es un verdadero silicato:de hierro. Y. jaspe 
opalo. ¿ 
are” 7. Opalo ligniforme. “a 


Hablando con propiedad es madera impreo, | 
nada de opalo , que se halla en un terreno 
aluvion en la Hungria en forma de ramas» E 
otras partes de ár ol, cuyos colores son /, 
blanco grisáceo y amarillento, amiariló 0% 
ocre ¿cc. Es trasluciente, brillante, de frac? 
tura concoidea , semi-duro, un poco mas qu ¿ 
el opalo; peso especifico 2,6. 8 
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Zirconoxidos. 


Cuerpos compuestos de oxigeno de zirconio, 
Solo $ unido á otras sustancias: 


Oxido de zirconio Ú zirconio. 


Klaproth y Vauquelin han hallado el zir- 
Conio en el jargon d zircon de Ceilan, y Gui- 
ton de Morbeaux en el jacinto. Las arenas de 
9s arroyos de Espuilly, cerca de Puy-en-Va- 
lay y de Piso, llevan tambien consigo pequeños 
Z1YCONi OS, h 
- El zirconio ú óxido de zirconio estraido de 
Estas piedras por operaciones - químicas es 
blanco , insipido, inodoro, un poco áspero al 
tacto, insoluble en el agua; pero hecho secar 
Mente se reune en una masa amarillenta, 
Semitrasparente, semejante ¿ la goma arábiga: 
“sun hidrato que contiene la tercera parte de 
Su peso de agua; peso o 4,3. 

Zirconio se une al silice y al estaño sa= 


lino, Examinaremos estas composiciones en la 
familia de los silicatos, | 
Aluminoxidos simples, 
Lida o) E ts 261 1039 
xido de aluminio (alúmina) solo ó6'unido 
TOS cuerpos. : y : 


O: 
á ot 


Oxido de aluminio 4 alúmina. 


5 Esta tierra es el principio constituyente 
Principal q ' 


e las arcillas, de las pizarras, de las 


10 


minas de alumbre ¿c+ ¡En elaño 1754 fue de- 
signada como una tierra particular por Mar- 
graalks: y como un óxido despues delos traba” | 
jos importantes de Mr: Davy «sobre, la, potasa 
y la sosa 
La alúmina nativa, mas próxima; á su es” 
tado de pureza , existe en el zafiro , el rubb 
las piedras orientales., la wavelita ;Óco.' Es la 
base de los Kaolines de las tierras de pipa , de 
las de los alfareros, de los boles, ocres Eco: ócco 
¿La alúmina «pura es blanca , pulverulentW. 
suave al tacto,se adhiere a la lengua, y formá 
con la saliva una pasta dulce; es inodora , ims*. 
pida ;, fusible solamente al soplete: de oxigen 
€ hidrógeno : el calórico disminuye.solo su vo 
himen, y aumenta su dureza, Sobre esta pros 
piedad. se construyó.el pirómetro de Wedgwo0 13 
Su pes» especifico es: de 2,000, Se mezcla 2. 
todas proporciones con el agua, absorve unt 
parte de ella, sin que. se disuelya por est 
Cuesta el mayor trabajo separarlas última 
porciones de la que absorvió. La alúmina un” 
da al agua disfruta de una propiedad plásticó 
ue pierde á la calcinacion , y se le vuel 
odo con los ácidos ; tiene la mo 
afinidad con las nraterias colorantes vegeta es 
con las que se une y se precipita para formal 
las: diversas lacas. loo ciiorada o 4 
La familia de los aluminóxidos comprende 
dos géneros , y ellos mismos se dividen en *% 
pecies y variedades. Nos limitarenvos 4 obser. 
var que no hemos creido deber mirar las com 
binaciones de la alúmina, con una base, con 
aluminatos , porque no pensamos: que la: 
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mina haga en: ellos el papel: de un acido', y lios 
tanto hemos preferido darle.el nombre de alu- 
Minidogo: +20121 ls inv4s pi 


PRIMER GÉNERO. 2. Alimirióxidos: e 
"PRIMERA ESPECIE: 000 
Corundo. 


e Esta piedra:es tan dura que raya todos-los 
Copos, escepto el diamante : su peso especifi- 
0 es de 3,97 4 4,16. 


Dep Composicion : Oxijeno.... 470. 
GoMr. Jameson ha dividido esta especie en 
nes sub-especies. pis! META Y 
Ja 

la | SUR-ESPECIE. El octaedro: comprende 
nomalita,laceilanita: y la espinela, que por 
“omposicion se incluyen-en el género alu- 


Minido,... 


EY Zu HITA IMS TU Y ATEN yl 
3 "Variedad. — Ceilanita pleonasta de Haiy. 
isla Ste amineral ha' tomado su nombre de la ' 
a ee Ceilen; de donde la han: traido. Existe 
Sr as frecuencia en-masas redondeadas , y á 
S *a cristales, cuya forma primitiva es 0c= 
e Nebula pero careciendo las mas:de las 
7d psiacon «bordes del octaedro, estos son 
P lados por caras. y oo o 
E > ceilanita es de un color azul de añil, 
Eó + Ximinado.con atencion: parege ser el ne- 
“tducho , superficie áspera al tacto, poco 
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brillo al esterior y,»mucho al interior: fractura 
eoncoidea: aplastada; mas blanda: que: la espiA 
nela, y raya ligeramente el cuarzo; peso espes 
cifico 3,77; infusible al soplete. Y 
2.% sun-EspEcIR: Corundo romboideo: Cua- 
tro variedades: el salamstono, zafiro , esme- 
ril y corundo 6 espato diamantino, y 


ZAFIRO. 


Telesia de Haiiy, 6 corundo perfecto de 
- - Bournon. 13 
: í ) ud 
El zafiro es la piedra preciosa mas estimada 
despues del diamante (1); los mas hermosos st 
hallan en las. indias orientales, y particular-. 
mente en el reino del Pegú y en la isla de Cel 
lan ; tambien se encuentran en Bohemia, Sajo”. 
nia y Francia en el arroyo de Espaill y. Se des? 
cubre en terrenos de 'aluvion en la proximidad 
de las rocas de» formacion secundaria, Ó deb 
trap secundario. Los:colores principales del za- 
firo son el azul y el encarnado: sus variedades 
el blanco, el verde, el amarillo-Sc0;, mas co? 
munmente estás cristalizado: sus cristales som 
de una dimension pequeña, su forma primiti? 
ya es un romboide enyos ángulos alternativoS. 
son de 86% y 94%. Mro Bournon' ha descrit0. 
ocho modificaciones de estaforma. Parece no 
obstante que sus formas ordinarias son una pr 
rámide de scis caras perfectas: una pirámid 
(1) Segun Mr. Jameson un zafiro de '10 guitar 


valo 1200 francos (4Boo roalas Jo 


> .- 488 
de seis. taras; idoble;-aguda' dec. Es de un brillo 
aproximativo al: del «diamante; , dejos un me- 
¡dio entresol trasparente «y trasluciente; tiene 
Una refraccion:doble,'su fractura concoidea;-es 

rebradizo ;: el: mas duró «de.todos:los: cuerpos 
despues ¿del diamante, de -un:peso especifico 
e da 4,2, eléotrico por la frotacion , y con= 
Serva.portmuchas horas: sur electricidad, :sin 
adquirirla mayor calentándole; es infusible al 


soplete, lo sbsiia 35pP 109". DIS Nu, 
“Y y A > ” y í ' om 

Ip EA iitabióre ¿eto hsidoa lobast 
IN a A .. . * : , : 
» Com OSICION $425 10110199 OYHO , $ 170 Go 
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24, azíil.. Alúmina. 98,0. : Roj 5 
Aus tos .¿Gabr. Gta] 0, dns e 7,0 
tig ob Oiidónde; sivrrol mdd ¿visor bllimd 
' . hierro. 1,0 » ¿sbso A 
> Pérdida. 0,5. 1,3 
HAMTRAO OÉATAOO O: MANE 
Klaproth. 100,0 Chenevix. 100,0 

e07 , 


ed Wa ME , Fa , dades del ¡zafiro . lA a9 Y 
Gti ¿in Saona O Minor, Sl 
1.2 ¿Los blancos son: muy, raros; áno ser 
Herencia del brillo se les, podria: confandio 
Son el diamante; no obstante estando tallados 
Son casi tan brillantes como; ¿lx estas «varieda+ 
Ñ S y las de un azul pálidoise vuelven de'un 
anco dermieverpor la esposieion al. calor. +. :,; 
"Las variedades de mayor. valor son las 
“le carmesi-y de tin rojo carmín, que es el ru- 
> Car y jo ca , que es el ru 
 Ortental delos joyeros, que se diferencia mu- 
Cho del rubi ordinario: 3.2 él corundo berme- 
A o bermejo oriental, rubi calcedonio. En 
ez del hermoso color de los raubis de oriente 
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tiene un aspecto lechoso semejanteral de lacal» 
eedonia: :4.% después del rubi oriental la varie- 
dad mas' estremadaves»la que constituye el zas 
firosazul, que tobdddaldabefio nia | 
y es muy raro. Sigue luego la:amarilla, ó topa. 
cio oriental, quezes la que tiene mas valor. En j 
fin la variedad violeta; :9 “amatista 'oriental, 
ocupa el tercer! lugar:5.% hayo:tambien una 
piedra:eonocida “bajo el nombre de astemialó 
piedra estrellada , porque mirada al sol ¡yola 4 
viéndola sobre sí misma, presenta la imágen de 
una estrella , cuyo centro está rei medio: de la 
piedra. .Es unaivdriedad hermosa dé zafiro, por 

o general de un belló violeta «rojizo, con un - 
brillo integro , con forma romboidal de puntas 


truncadas. OP. ¿orursid 
€ 4 G, bind: 


—ESMERIL Ó CORUNDO GRANULAR. 
DO ros DA ¿daga tA 
Existe con abundancia en la isla de Naxos 
yEn Esmirnay'ge halla en Alemania , España, 
talia , Sajonia Gce., siempre en masas infor=- 


mes ¿mezclada com'otros minerales: Su dolor 
guardasun medio: entre-el negro agrisido y eb 
gviscázulado; poco brillante, frdetura desigual 
y «cm granos finos!) trasluciente'hor los bordes; 
eude leon dificultad «la accion: de la” lima”, Y 
raya el topacid;'su peso especifico 4,03“ 
> e 
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y 
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fi y 10157 SO Vi , et a PNL , 
. + Composicion : Alúmina. 86 ._ 
144 do 22 O eun y; o 
. 1“ MIC... -. ' j ma ; 
440 520919 Mb ba 9uppyao oro lod Po 
a A ENS 
“Si 190 0301010 Ja Pp id Pda Y Ú ye 
En a A CrUIdar. /. ¡E 
MA ¿IA 1118838: JOMA , ATO uy 
otusiio oly =¿díyí eo) 0] elos dopuiosl y yv 
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“+ Este:mineral reducido ¿olpolvos finos sirve 
para pulir loso mvetáles y «los cuerpos duros; 
para gastar el vidrio dc, 
| pe GORUNDO «sico 7 
Espato diamartino de Klaproth y Kirwan; 
corundo de Haiiy y Gmelin; corivindon de 
. . UA. "WWodward. MIDE 
Werner ha:subdividido este mineral en dos 
sub-especies , el corundo y el espato diaman- 
tino ; pero. está demostrado, que la, principal 
diferencia consiste en.el color, que se atribuye 
“Un poco mas de. óxido de hierro : 1.2 el co- 
ruudo se ha encontrado en la India, en el 
sarnate y; en las costas de Malabar; está en 
masas, en cristales ó en pedazos cilíndricos; es 
de un blanco verdoso que pasa al gris de este 
color, y ú veces al gris e perla , y de este a 
rojo de carne; raya el cuarzo; brillo del vi- 
drio; peso especifico 3,710 4 4,180; 2," espa- 
to diamantino, que se creé haberse encontrado 
hasta ahora solamente en la China. Está como 
ol precedénte en masas.en pedazos cilindricos; 
0 en prismas. de bases hexaedros; su color par- 
duzco, brillo hermoso nacarado, fractura Nos 
JOsa , duroz peso especifico:358h 4 
.- Composición del corúndo y término “medio, 
delos analisis de Klaprotk y Chenevix: ' y 
A O 
A AS > 
oro Oxido de-hierto: "2,20 4 00100000 
A Pérdida Acs cr dee [ 0413 
mbnnsatació oo elle ad ol ; ' 


02409 43 
ó 13 mu mM y ya ; 121100,00»' : "1 BR? Ce 
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-. Composicion del espato  diamantino + tér= 
mino medio de, estos dos químicos. 511] 


2 í $ lo 5 r Sana 
“Alúmina... . 85,25 8 
Silice. ALA SL BLA O ont 
«o Oxido de hierro. 7,000 1 0 01090 
y Perdida. 0 ¿5 . 115875 
; z sa stas obio» P005000 tapa. ko 
ANA ' » 1 Ed y En Payo: 2) E 


3.2  sun-EsprciE. Corundo prismatico 6 cry, 
sobérilo, Se ha comprendido en las variedades 
de esta sub-especie la crisólita, el olivino , JA 
cocólita, la augita y la vesuviana, que por 
sus LS constituyentes se incluyen en la 
familia de los silicatos. Aqui limitamos nuestro 
exámen solo al crysobcrilo, que en rigor debe-, 
ria colocarse entre los aluminidos. 


CRYSOBÉRILO. .- 14 


Cimophania de Maiiy3 crisopalo de Lamethe- 
rie ; erysoberilo de Werner. . 
No debe confundirse este mineral con el 
de Plinio, que debia ser una variedad del berí- 
lo , de un amarillo verdoso. Werner:es el pris 
mero que le ha separado de las otras especies; 
hasta ahora se ha descubierto únicamente en € 
Brasil , en la isla de Cejlan , en el Connecti- 
cuto, y segun dicen en Siberia, ¡en Nortschink: 
El crysobérilo se halla con mas frecuencia € 
masas redondeadas, del grueso de un guisante, 
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a “ 5 
Y a veces en : cristales prismáticos octaedros, 
terminados por un apuntamiento hexaedro; co- 
La verde de espárrago, pasando al gris amari- 
ato 0 al gris verdoso, semi-trasparente, frac= 
o coucoidea , quebradizo, raya al berilo y al 
"ZO; peso: especifico 3,76, infusible al sople- 

“> refraccion doble, eléctrico por el frote. 


dise Composicion segun Klaproth. ¡EEE 
E DS aL 
E e » MOS » Silice. ¿ ¿E A pi 18 larul as 
a Es 7 de Cal. tE Pica Ñ 6 . 1594 
o ORO dE Perro 0475 
o Ea. AA, 
SGuxpo céNErO. —Aluminhidróxidos. 5 
Estado ¿ da o, . Er de s Y RO 
Este cenero comprende el óxido de alúmi- 
Ma hidratado. fs EN tab old 
OB ROS 
titas Hiineral, blancuzco 4 verdoso en estalác= 
Pequeñas y agrupadas sobre. su longitud, 


My Sstructura fibrosa, radiada, y su P.C50 $spen 
co de2,40, q. PB 


—Composicion : Alúmina 65 | yb 
! E O E 


| 100 
Yr e $ we ES z 
NCRR GÉNErRO, — Aluminoxidos compuestos. 


Mi 0 y ro. , . , 
ido a erales compuestos de óxido d de hidrów 
€ aluminio con otra base. 
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zorbsecibo PRIMERA ESPÉCIE? 29051 


A q 2o0bs sui 


DO OFDSÉTO: 
(NICE ALUMINOXIMACKESIO''Ó ESPÍNEL AO 100 
“96517 asias usa  0c0b1 á 53 
br ls NN 
Rubi“balage' de Kiryan; rubi espinela' oc 3 
"ivdro, de Delisle; espinela de Gmélin.- 
1531074 sy onto .»! : p my 4 


110. 101392 es 


o- =--9 5:05 


E Sl A ML AA 


ma), su precia:ssjgnabalidoco diamante de * 


tada; pasa.de trasluciente, 4 trasparente, 1% 
al to acio, y es rayado por el zafiro, es queb! 
dizo, tiene refracción simple, de ún color roj% 
pasaido de un lado al azul , y deliotro:al am 
TiVO ul pardo? peso especifico de 3,54 39% 
fusible al soplete con adicion de'sub=b0 
de sosa. para 3 
Composicion segun,Mr. Vauquelin. 

- , Mur, An 82,47 

+ —Magnesia. ... 3,78 

Acido erómico 6,18 


1 
Ja 


el ODM Pérdida, .o». 02,57 
¿O y. 
Mr q 95,00 
miis iy 1 bio 9 “03 E E e Y » 
» ION ¡ól 


' Ñ 2) , 
«JEDI BIO 114.3 ¡AA y 
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SEGUNDA: ESPECIE: Aluminowisino, 


ó generico, mas: 
“Color. okas OSCuro:, ¿Eacalos ibi re- 
gulres dela misma forma que la.espinela; pe- 
“menos: «duro, raya'al cuarzo, su: fractura: hó= 
JOsa: y. aleo concoidea; peso especifico 4,261, 1m- 
A al soplete sin: ¡mdiciony; con el: Boix da 
sU vidrio, verdoso « EA incoloro Lac mt 
iS 28. Y Sircols s10us] E 19 : 

e ql '"Gomposicion: Ahimina. SOLO 7% 

pin de zinc. 28. 


: an 
? oh;: L 
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eMail Hala "hallado en él: 9, 25 de 
do de hierro Y 4, 75 densilice. contigo 


cioba sd Lo ÁS ra —014S CE 


las e eN) "TERCERA ESPEQIE. |» Ej » GT ONT ; 
ñ >; 30 20m91D1 dae 35911 ab ; sta Le Ol mit 
AS COMA LO MINIDRÓXIPLOMO. Soldado 


pa 1951 Ono ¡Usd 5 OL i: ATEES | eo . YE ; 


y Plomo domádo.03 mg obIxo 


có amarillo ó ó rojizo, da agua'por la accion del 
ri 
dh co sus soluciones producen un ¿preci ita- 


pithd neo por los sulfatos sólubles , y pd pieci- 

y co: gelabinioso pot elamoniaco. Mito 

ki 12 Coiiposicion Alliinina A 8 
Bi xido de ¿Ioihd 49 
AMIA E 


P__——e 


100 


140 | 
CUARIFA ESPECIE: > Diáspoto ¡de Habif: 
se 


¿DIODIUOÍND ¿00 4b3 0 , 

Se halla en masas compuesto de lineas, 1ig 
ramenté cutvilinéas y fáciles de separarlas 00” 
de las otras; su color, es: el gris y el blanco al” 
rillento: 6: verdoso»; brilloviyo: y madarado , $7 
ya el vidrio , decrepita-por:la accion del caloM 
co y :sueltaagua :: peso ¡especifico 3,4324... 
-:¿Composicion:poco conocida, pero atribull 
¿la alúmina, una sustancia alcalina y agua», 
Trataremos de:las:artillas en: el;artieulo Y 
licatos,8£ .cais ob obixO... o halle e 
A Itrioxidos. 5 08 

09rF AN 

ol Lá iria óxido. deJtrio!o,gadolinitóJesiW, 
de los principales, ¡constituyentes del; ¡¿t1i0-10% 
talito, itro-cerito , el gadolinito Cc. Existe 
los mineralesi¿ty combinaciones salinas, y en. 
último al estado de silicato. Tendremos ocasil” 
de hablar dezél cuando;tratemos de estas sal” 
ahora nos limitaremos á hacer conocer aqui * 
te óxido puro.obsiog mudó 8 


sh roioos sl + Quido de itrio.. :, oliumarB 


-- 31 ustor.ana o 


qis93q nu assnborg agrviou los ana | 

Se ha descubietto en:1254 pon Gadolin 
la Gadolinita, mineral que leyasuñmbre- 27 
ta tierra pura es blanca, aos , inodora, ma 
e al aire, inf, 

ble, absorve el Ardo en 


061 
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210 Thorindxidos. 


El óxido dethorinio'ó thorino trae su nom= 
re de una deidad escandinavia llamada Thor, 
que Berzelius, 4 quien debemos el conocimien- 
0: dé este óxido, sé le ha dedicado. * 
-Lasthorina está poco estudiada todavia. Es 
Blanca; inodora,, ¡ulusible ¿é irreducible por la 
electricidad: absorve e) ácido carbónico en frio 
Y se une á muchos ácidos, Se diferencia del alú-. 
Mina y de la glucina por su insolubilidad en el 
idrato de potasa; el oxalato de amoniaco la pre= 
“ipita de su disolución en el ácido sulfúrico. 


, 


SES 4 e. y. ..0.% 


La magnesia ú óxido de magnesio estuyo 
confundido con la cal hasta 1722, época en que 
.“derico Hofliman sospechó, sú náturaleza par- 
cular, que Blak demostro en 1755. Esta tierra 
*5 Una: de las partes constituyentes de un gran 
Numero de minerales, y sin .embargono.se ha- 
la sola en el estado nativo, sino en dy de hidrato:, 
¿Este ¿xido puro es' blanco, suave al tacto, 
Mstpidotinodoro ¿ infusible, y fosforescente 
Por el calor, vuelve verde el jarabe de violetas, 
Msoluble en el agua, inalterable al aire, forma 
“iles,com los ácidos, desprende el oxigeno del 
agua '0Xigenados sio ¡esperimentar O) guna alle» 
vación ; peso especifico 2,34, 25) 


91 0911 
€ encuentra la magnesia en el amianto, al. 
Eno carbquatos caleroos; Já: mica, la piedra 
Ullarias da 4 estos minerale 


y 5 un tacto untuoso, 
POr decirlo asi, - 1029b 98 


UN 
PIDA 
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UNICA ESPECIE, 3 


Magneshidroxido. zo: 13 j 


, j 


EX hidrato de magnesia: nativo fue descu” 
bierto por el doctor Bruce de Nueva-Yorck % 
la serpentina en la Nueva-Jersey; está en m4 
sas , blanco, brillo nacarado , hojosoisuave .L 
tacto, semi-trasparente , un «poco elástica, Y 
adhiere ligeramente á- la lengua;+peso esp? 


¿ifico 2,13. 


Composicion: Oxido de magnesia 70. lí 
AgUd. 0. ooo... 30 


Glucinoxidos. 


-+-El dxido de glucino ó glucina ha sido de* 
cubierto en-1798 en la agua mariva y despu* 
en la esmeralda por Mr. tao: las dio e% 
te nombre porque dichas sales solubles son mu) 
dulces. 0 ly 

La glucina pura es blanca, insipida , infusi 
ble, ligera, suave al tacto Dña en 
agua, soluble por la potosa, la sosa y el car 
nato de amoniaco, da sales dulces; peso: espe” 
fico 2,967; sin accion sobre el aire ni el on 
no, absorve el ácido carbónico al frio; el cald 
rico le desprende de'él. 02000000000 

SEGUNDA SECCION. ' 
¿ES 4-14 Ñ 11] Je £ LTS 
Metalóxido que descompone el agua en £ri0. 
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y.se une al: óxido:aun al calor .mas.fuerte, son 
pido, ponen verde el jarabe de violeta, res» 
tablocen el color azul de: los ¡vegetales enroje- 
cidos, por un ácido, y enrojecen la infusion de 
Curcuma... hi 6 
S Calcioxido 6 cal, 

El oxigeno puede unirse en dos proporcio» 
Nes con Aja 100 partes del metal y 38,1 
€ oxigeno constituyen el protóxido, y las pro- 
Porciones del peróxido son á las de aquel :: 2: 1. 
úl protóxido de cal, cal viva, tierra calcá= 
rea, se conoce de tiempo inmemorial; hace par- 
€ de una multitud de minerales , y en el esta- 
0 de carbonato constituye los mármoles y una 
Parte de las montañas que existen sobre la su- 
Perficie del globo; en el de sulfato de cal pro- 
uce los gipsos ó yesos, al de fosfato constitu= 
ye los huesos dec. Como este óxido se emplea 
“on mucha frecuencia, le preparan en grande 


“alcinando las piedras de, cal ó carbonatos cal- 
Cárcos.;  ' 


nhsio ro € 


Cl jarabe de violetas, es infusible en nuestros 
y se funde al soplete de Blouck., en 

amarillo el fluido eléctrico la, descom- 
Pone: es inalterable al aire y, al oxigono secos; 
meda; atrae el agua, se hincha, se desha- 
 blanqueándose suelta mucho calórico, y pa- 
Si sucesivamente del estado de sub=-carboñato al 
* Carbonato calcáreo. El mismo.efecto se veri- 
“a en la cal echando en ella cortas porciones 


-—— O Pu y á 
de agua, que uniéndose á este óxido produce? 
tan gran cantidad de calórico que basta para en? 
per el azufre, la pólvora dec. La cantidad de 
agua que la cal puede solidificar sin que el 
pierda su estado sólido es de 0,31; combina” 
dose asi con este líquido , el protóxido de cal se 
hace algunas A oo en la oscuridad, Y. 
pasa al estado de hidróxido ó hidrato. La cal €% 
mas soluble al frio que al calor en el agua: esté 
solucion, colocada bajo el recipiente de la mi? 
quina pneumática, al lado de una cápsula ]len 
de ácido sulfúrico, cristaliza, segun Mr. Gay” 
Lussac, en prismas mas hexaedros trasparente* 
La cal tiene por caracteres distintivos sel 
recipitada de sus disoluciones por el ácido 0xY 
ico, y mejor por el oxalato de amoniaco. 


Barioxidos 0 barita. 


La barita, tierra pesada 0 espáto esados 
protóxido de bario, fue descubierta por Schet 
en 1774; existe en la naturaleza en el estad'. 
salino. En el de pureza está en pedazos poroso%%. 
de un blanco agrisado, muy cáustica, pone vet 
des Jos colores azules vegetales, se descompon? 
por el fluido eléctrico, de un peso especifico: 
segun Fourcroy, de 4,000; el agua obra sobr 
ella como sobre la cal, con la diferencia que E 
hidrato de barita no retiene mas que 0,11 5 de 
agua; “el agua hirviendo disuelve el tercio de . 
peso, y el agua fria una vigésima parte. Esta 40 
solución hirviendo da después de fria cristal 
octaedros 0 prismas bexaedros terminados y 
cúspides tetraedras dc. Las disoluciones de 
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rita Privan del ácido sulfúrico 4 todas las diso- 
ciones salinas, y Pac en ellas un preci- 


prado blanco insoluble, que es un sulfato de 


anita. | : 
Composicion: Bario... 100 
Oxigeno 11,669 
111,669 
El ¿xidode bario forma tambien con el oxí- 
£ho un deutóxido que es compuesto de 


* 


Bario. . 100 
Oxigeno 23,338 


123,338 
STRONCIANOXIDOS. 
Stronciana, 0 protoxido de stroncio. 


"Existe en la naturaleza en el estado de car- 
9Mato $ de sulfato. El doctor Crawfort descu- 
EN €sta tierra en la mina de plomo de stron- 

Ma. Cuatro años despues Hope Y Klaproth hi- 


-Hleron Cónocer su naturaleza particular, 

di mE Stronciana en el estado de puréza es de 
6 “uco agrisado, muy cáustica, obrando s0- 

Pa e Ores azules vegetales, el agua, el oxi- 

VE el aire, como la barita ; es soluble en 

ps Ni de agua ia y en cuare 

find solucion hirviendo” cristaliza 


en- 
Se; su peso especifico es el mi el 
; Ismo que e 


nta 


11 


146 
Composicion :: Stroncio. 100 
Oxigeno. 18,273 


Tiene la propiedad particular de comunicar 
un color Fojo á la lama del espíritu de vino» 


LITIOXIDOS. 


Litina , óxido de litio. 


Alcali poderoso , descubierto en 1818 en la - 
talita, en la trifania y ciertas: turmalinas 
verdes por Arfwedson, y despues en la rubeli- 
ta por Bercelius. : 

Este óxido es blanco , inodoro , muy eáus- 
tico, pone verde el jarabe de violetas, atral 
la humedad del aire , reductible por la electri- 
cidad, mas soluble en el agua que la barita. 

Carácter principal. La litina ataca la plati- 
na cúando se la calcina en una vasija de este 
metal con el contacto del aire , y favorece su 
oxidacion. 


Composicion : Litio. . . 100 
Oxigeno. 78,25 
178,25 
POTASOXIDOS. 


Potasa , alcali vegetal, óxido de potasio» 


Este álcali jamas existe puro en la natura” 
leza , pero si en el estado de sal con los diver” 

, * pa - 
sos úcidos ; las cenizas de los vegetales le pro 
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ducen en' mayor d menor cantidad en el estado 
de sub-carbonato. 'Podo hace creer que este 
álcali está contenido en los leños, pues los que 

an estado mucho tiempo en inmersion en el 
agua, y que por esto los han llamado leños 
Hotantes, dan cenizas que casi nada tienen de 
el. Este sub-carbonato , estraido por la com- 

ustion de los vegetales , retiene muchas veces 
- el nombre del vegetal que le produce; asi es 

Como ha recibido los nombres = sal de tarta- 
"o y sal de ajenjo , sal de centaura (Cc. Ken- 
nedy dice haber encontrado este óxido en la 
Piedra pomez. 

La potasa pura es blanca, muy cánstica, 
See delicuescente, pone verde el jarabe de 
Violetas, fusible al calor rojo , irreductible por 
el calórico, reductible por la electricidad, muy 
Soluble en el agua y Al alcohol , desprende: el 
Oxigeno del agua oxigenada sin absorverle, des- 
Organiza las sustancias animales , y su peso:es- 


Pecifico es de 1,7085. 


" Composicion : Potasio. . 100 
Oxigeno. 19,945 


Hay tambien otros dos óxidos de yo 


Cro el protóxido es el que constituye las sales 
€ potasa que se hallan en la naturaleza. 


SODIOXIDOS. 
Sosa, álcali mineral , protoxido de sodio. ( 


Se Supone que este álcali fue descubierto 
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por unos mercaderes que la tempestad habia 
arrojado á4 la embocadura del rio Belo en Siria; 
los que habiendo hecho cocer. sus alimentos 
ho las cenizas que resultaron de ellos- 
mezcladas eon la arena dieron por la fusion 
una materia vitrea, Hasta Bergmann ha estado 
confundida la sosa con la potasa. 

El óxido de sodio se halla muy abundante= 
mente en la naturaleza unido con diversos áci= 
dos : las plantas marinas, como la salsola, el 
Jfuco Ócc. dan mucho. Los liquidos de mu- 
chos animales , y todos los animales lo contie= 
nen tambien. La sosa nativa se halla unida á 
otras sustancias. Klaproth la ha hallado en can- 
tidad de 0,36, y Mr. Vauquelin en la de 0,33 
en la crisolita de Groenlandia. Tambien se tie- 
ne como principio constituyente de los basaltos 
y diversus productos volcánicos. 

Las propiedades de la sosa son las mismas 
que las de la potasa, con la diferencia de que 
su peso especifico es solo.de 1,336; que sus sa- 
les ofrecen caractéres particulares, y que no 
dan precipitados por el hidro-clorato de plati- 
na, ni por el ácido tartárico, como las de potasa» 


Composicion : Sodio.. . 100 
Oxigeno. 33,995 


El sodio , unido á nuevas dosis de oxigeno, 
da lugar á un deutóxido, que es un producto 
del arte, 


TERCERA SECCION. 


Oxidos cuyos metales obsorven el oxigeno 
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dina temperatura elevada, y que no descom-= 
ponen el agua sino al calor rojo. ci Nt 


PRIMERA ESPECIE. — Manganesóxidos. 


«El manganeso es susceptible de: absorver 
diversos grados de oxigeno; asi se admiten 
cuatro de estos 0xidos. 13 . 
1,0 El protóxido es blanco en el estado de 
bidrato ; no existe naturalmente sino unido al 
acido carbónico , y probablemente al sílice. 
de compone , segun Mr. Arfwedson, 
hata de manganeso. 100... 
: y de oxigeno. 28,10 

2.9 El dentóxido es pardo rojo ; no se halla 
en la naturaleza sino en el estado de silicato. 
» puunel químico antes citado se compone” 


OA de manganeso. 100 


TN de oxigeno: + - 37,47 


3.2. Tritóxido puro ardo negruzco ; existe 
Sta. estado nativo unido al agúa, y es del que 
amos: a hablar. Mao mn 


ot tl, IHidroxido de manganeso. 


Este hidrato está alguna vez en el estado 
ctálico de ¿olor gris de hierro, su polvo es 
Pardo, y da agua por la calcivación. 


Composicion : Tritóxido de manganeso. 90 
et Ñ Agldroaro o os... .. 10 


( — 
LIMP a 


100 
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- Está muchas vecés mezclado- con -arcilla, 
protóxido de manganeso é hidróxido de hierro. 


-. Variedades, 


ve Hidroxido de manganeso cristalizado. 
Sus cristales estan indicados como octaedros y 
prismáticos. — Dendritico. — Fibroso. —.Ma= 
melonado , globuloso.—Stalactitico. — Terro- 
$0.— Ferrifero. — Gris hojoso.— Compac- 
to. — Terroso. — Negro compacto. —Fibro- 
so.— Hojoso Gto. | z YÓ 
Peroxido. Este se encuentra mas comun-= 
mente; por eso Je describimos mas detallado. 


Peróxido de manganeso.  —% 
> ' ) ' " é 1 ' 1” 
Se encuentra con frecuencia:en los terrenos 
primitivos y en los de intermedio, tanto en los 
depósitos que se adhieren al euphotido , como 
en las rocas arenáceas Ó eschistosas. En muchos 
parages reposa:sobte el granito, 0 en las 'rócas 
antiguas 3 pero como está cubierto de materias 
arcillosas y cuarzosas es dificil fijar la época: 1 
que perlenece. Lu 
El peróxido de manganeso 'se 'halla fre- 
enentemente en cristales derivados de un pris- 
ma rombaidal recto de 1009/8093 tieniens el 
aspecto metálico y dan un; polvo 'negro!y: su 
peso especifico es de 3,5 4 3,8, | 
Composición : Manganidso, 100 4004 
AN Oxigeno... 56,215 


Este peróxido se encuentra tambien unido 
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con feecuencia 4 varias sustancias en un estado 
próximo al de pureza; afecta distintas formas, 
que espondremos. 


Variedades. 


Peróxido de manganeso cristalizado. Está 
en prismas que.se hallan modificados en las a- 
ristas laterales , teniendo á veces cúspides die- 
dras ó tetraedras. —Mamelonado.— Estalacti- 
tico, bacilar , fibroso con fibras divergentes ó 
entrelazadas. — Compacto.— Terroso. En es- 
tos dos estados se halla en masas informes de 
Un pardo negruzco Cc. 

Me, Julia Fontenelle ha encontrado una 
variedad de ¿l en los Pirineos, que Mr. Botis 
a hallado tambien despues. Esta manganesa 
está en masas irregulares, duras, coherentes, 
raya ligeramente el vidrio, de una accion muy 
ebil, pero sensible, sobre la aguja magnética, 
Color bajo pardo , negruzco en lo interior, los 
Pedazos mas concretados dan chispas con el 
eslabon. 
Mr. Boñis ha encontrado el mineral com- 
Puesto de 


Peróxido de manganeso. 47,82 

- Hidrato de idem. . . -- 30,00 
Deutóxido de hierro. - - 3,00 
¿Materia siliceosa. « - - - 17,00 
Nádo Anorico..::*. 2548 


Cal , indeterminada, 


do Codo hace creer que la cal saturaba el áci- 
luórico. 
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Peróxido puro.. Pardo negruzco, reduci. 
ble por la electricidad en polvo muy. fino; 
puesto en contacto con el agua oxigenada con- 
centrada opera inmediatamente su desoxige- 
nacion con un desprendimiento considerable 
de calórico. Muy usado en los lavoratorios de 
química para obtener el gas oxigeno y el cloro. 

ZINCOXIDOS. 

El óxido de zinc se encuentra ordinarja= 
mente en masas concrecionadas , unido al sí- 
lice, á la alúmina , óxido de hierro y carbo- 
neto de cal; algunas veces en pequeños crista- 
les que contienen sílice , y coloreados por los 
óxidos de hierro d de manganeso ; la variedad 
en octaedros, que llaman zinc gahnito, y es 
de un verde oscuro, contiene 0,17 de azufre. 
Propiamente hablando no debe considerarse - 
como zinc nativo mas que la especie siguiente, 


UNICO GENERO. 


PRIMERA ESPECIE. — Zincoxido de hierro. man- 
ganesiano O ferromanganesiano. 


Este mineral se ha encontrado en la Nue- 
va-Jersey, cerca de la ciudad de Franklin, en 
capas y masas considerables , unido á la sienita 
intermediaria. Este oxido es hojoso , rojo y ne- 
gro, 

Composición : Zine. . . 100,000 
Oxigeno, 24,797 


453 
DUES Variedades. : 
Negra 6 franklinita. Es compuesta de 
y) Oxido de zinc. ..... 17 
— de hierro... . 66 
-— de manganesa. 16 


+ 099 


Rojo, El mismo local, eolor rojo de san- 
"e, en masa: 0 diseminado, muy quebradizo, 
e fractura concoidea, y. brillante estando re- 
“cil Ue, trasluciente en los bordes, se raya fá- 

“mente con el cuchillo. Peso especifico 6,22. 


| Composicion segun Bruce: ' | 
TO SN An 176 
SIA, CTRA A 10 
Oxido de hierro y manganeso. 8 


— — 


Oxido de zinc puro. 


f Blanco sucio, no volátil , muy dificil de 
Fico !!, sin poderse descomponer por el caló- 
> teducible por la electricidad, insoluble 
Oxio agua, sinsacción en el aire. ni en el gas 
poro. En las obras antiguas de química se 
alba Mores de zinc, lana, filosófica, nihil 
y pompholiz, > 
rod, Y “tro segundo óxido de zinc, que es el 
"eto del arte; contiene algo mas de doble 
9XIgeno natural. 
PE 


ROXIDOS Ó SIDEROXIDOS 
DE Mn. BEUDANT. 


v0 El hierro se halla abundantemente reparti. 
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do en la naturaleza bajo tres grados de oxigena- 
cion: Un carácter propio de He minerales que 
-Je contienen es el dar gas hidrógeno cuando se 
los trata por-el ácido sulfúrico; los hidro-ciana- 
tos hacen adquirir un hermoso color azul á las 
disoluciones salinas de estos ácidos. Los dividi- 
remos en dos géneros. 


PRIMER GÉNERO. 
_ PRIMERA ESPECIE. — Hierro oligisto, 


hierro esp ecular; 


e. .. qee 


pardo d rojo, su peso especifico 5,10, sus cris7 

tales derivan de un romboedro obtuso de 8610 

y 93% 50". | 3 
Todavia se conoce poco su composicioM” 

Mr. Vauquelin ha examinado un ejemplar en” 

viado del Brasil que era atraible al iman. — 
Ha indicado por sus composiciones 


Peróxido de hierro 72 
Protóxido. . ..... 28 


100 


No es cierto, dice Mr. Beudant, que est 
mineral sea comparable al de la isla de Elba, q 


a a 


E 
' 
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£s casi siempre titánifero. Mr. Julia Fontene- 
e, que ha analizado diversos ejemplares de el, 
a encontrado desde 0,35 hasta 63 de protóxi- 
0 de hierro. 


Variedades. 


“Hierro oligisto:cristalizado. Está ó en pris- 
Masexágonos re ulares: den romboedros mas d 
Menos modificados. > 
“Lenticular. Esta variedad ofrece por si mis» 
Amuchas sub-variedades. Su brilló es semi-= 
sajilico, su color: de un rojo parduzco que pas 
Se ¡pide acero yá pardo rojizo y negruzco. 
"le encuentra enmasas, y de el vienen muy 
tnosejemplares-de la isla de Elba... 
8. ranular.— Hojoso.— Compacto negro. 
¿le encuentra ordinariamente en masas bajo 
majos formas imitativas. Su color guarda un 
e lo:entre el gris: de acero y el negro;azulado; 
= "0 metálico, fractura lo mas comunmente 
Acoldea; muy -quebradizo. > loe 0153 
dé Irisado. La superficie ofrece una variedad 
colorés muy bellos. quo) 4 
E specular, Cristales dilatados de ún hermo- 
pa imento, fractura vitrea y concoidea. 
ierro especular micaceo. Negro de 
willante, brillo metálico ntuy manifics- 
vision simple, deja atraerse levemente pot 
oi cristalizado en tablas delgadas de seis. 
pe 15, raspadura detun rojo de cereza; peso es- 
Sifico 5,07, 
eme halla en masas y diseminado, en Ingla- 
lerro Noruega.Ge, Da de 0,70 «í 0,80 de 
> que algunas veces es quebradizo en frios 


o 
Miro, br 


el x 
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SEGUNDA ESPECIE. 0 >> 


¿DEUTÓXIDOS DE MIERRO: 
Hierro magnetico, hierro oxidulado de Hauy. 


El hierro magnético comun se halla con'fre* 
cuencia en las montañas primitivas, particular 
mente en las de gneis, de: schisto-mica, 46 
schisto-clorito , en la piedra calcárea prirhiti- 
va ¿6c. Este mineral es muy abundante en Sue” 
cia, en Noruega, en Suiza, en Rusia,. en la isla 
de Elba dc. La forma primitiva de:sus erista” 
les es el octaedro regular; por lo: demas ofrecó 
una multitud de variedades:en su forma cris” 
talina. ojo 0 
El hierro magnético es de un color négr! 


metaloideo; no solamente es muy propenso? 


el apatito. squse 50) E 
. Composicion: Hierro... 72:05 
Oxigeno 28. > 

METIO mida o, 

| o Auseritcoc 00, 0% 

Este grado de oxigenacion es con corta: , 

ferencia el del deutúxido de hierro. 010" 
: rsiobecl cid anat 
Variedáles: + 01, 20 


> . .. , . . A 
Hierro magnético cristalizado. Sus corista 
les son dedocaedros romboidales u votaed 


mas 0 menos modificados:+ +*' 


Ñ 
Ñ y17a 
y! 


cn 3 


1 


U 
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Granular d arénaceo. En capas, en rocas 

de basalto y de wacke, y en los bordes de los 

rios y torrentes. El color de esta arena es negra, 

Su superficie áspera, un poco brillante, su for- 

ma en granitos angulares, en pequeños octae- 
dros dc. Peso especifico 4,6: 


- Composicion segun Klaproth. 
Oxido de hierro... + 85,5 
— detitanos... 14,0 
— de manganeso 0,5 


¡x-_ 


100,0 


En riñones. Se halla diseminado en ciertas 
Ocas talcosas. — Hojoso.— Compacto ; á ésta 
Josiedad la llaman iman.—Zerroso, negro azu- 
ado, Opaco, desmenuzable, brillante, de frac- 
Ura desigual , con granos finos. — Titanifero 
bo contiene titano ; estásen masa d en el es- 

30 de arena. 


TERCERA ESPECIE. —Peroxido de hierro. 


Ed E 

alnos odos los minerales que pertenecen a esta 

BO O no son atractibles por el iman; tienen a 
bien. un aspecto metaloideo y de polvo rojo, 0 

¿'Unó metaloideo y de color rojo. Peso espe- 
co de 3,5 439, 


Composicion: Oxigeno 31 
YA Hierro.. 69 


100 
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Y ariedades. 


Peróxido de hierro cristalizado , 0 tal vel 
seudomorphico. Sus formas cristalinas son cu” 
dl ú octaedros mas d menos modificados. 

Pseudomorphico. Los cristales estan mode” 
lados sobre los de carbonato de cal, 

Escamoso o Eisenrhan , espuma de hierro: 
Bastante raro. Existe en Alemania , Inglaterr? 
y en Hungria. Su color guarda un medio entr? 
el rojo pardo y el rojo cereza, brillo semi-me” 
tálico, ordinariamente friable , compuesto 46 
escamitas que manchan los dedos; color gris 4 
acero oscuro, que pasa al rojo parduzco, £ri2” 
ble , manchoso Ccc. 


Composicion segun Henrique. 
Hierro. . 66,00 
Oxigeno 28,50 
Siliceo... 4,25 
Alúmina 1,25 


A € 


100,00 


Estalactitico'y mamelonado , 6 hematiló 
roja. En masas y bajo todas las variedades 
formas de estaláctitas, reniforme, globuloso do 
color entre el. gris de acero y el rojo pardo, DF 
Jo poco metálico; fractura fibrosa: peso espe? 
cifico de 3,005 a 4,74. 

Compacto. Comun en Alemania, Francia dee 
En masas y diseminado , afectando á veces 107 
mas imitativas, y presentándose tambien en e e 1 
bos y en pirámides tetraedras con cúspides tru” 


A 
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cadas, Color entre el gris de acero y el rojo par- 
0. Peso especifico de 3,123 43,76. Esta varie= 
dad está 4 veces cubierta de un ocre rojo rosa, 


Composicion segun Bucholz. 
Hierro.. 70,5 
Oxigeno 29,5 


100,0 


Da un hierro muy bueno fundido en barras. 

, —Estructura fibrosa 0 testacea.—Terroso 
% almagre, rojo natural , rojo indiano Ócc. 

. —AÁrcilloso. Muy abundante en las forma- 
SS primitivas, de transicion y stratiformes: 
eS divide en siete sub- variedades : el lapiz 
er el hierro arcilloso escapiforme, el hierro 
a illoso lenticular, el jaspJorme, el arcilloso 

Mun, los oetites Y piedras de aguila, y el 
Pisforme. La mayor parte de estas sub-yarie- 
NO difieren entre si por sus principios CcOnS- 

yentes, En fin, el óxido de hierro es el 


NS colora las diversas arcillas y ocres rojos y 
Marillos. 


k ES » . * . , * e 
EGUNDO cénero.—MHidroxido de hierro. 


vna Piero hidratado debe considerarse como 
Agua, So inacion del peróxido de hierro con el 
ia conoce en las artes con el nombre de 
PS Les arda. Tiene un aspecto litoideo 
etálico, de color pardo mas Y menos oscu- 
ri Ue dá veces tira á negruzco, y pasa al ama- 
> MM polvo es amarillo, y pasa ú rojo por la 
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. calcinacion. Peso especifico 3,37. Cristales que 
derivan del cubo. : 


Composicion: Hierro peroxidado 80 
A AGUA 20 DO 


100 


El hierro hidratado está muchas veces uni- 
do á sustancias arcillosas. 


Variedades. 


Hidrato cristalizado. En cubos d en oc” 
taedros. 2” 

—Pseudomorphico. En cristales cúbicos dcc.; 
en bolas cubiertas de cristales debidos á la des- 
composicion'del sulfuro de hierro; en dodecae- 
dros de triángulos escalenos, incrustado sobre 
carbonato calcáreo; en fin, modelado en con” 
chas, madréporas Ccc. 

— Fibroso. Sus fibras, ya se estrechan unas 
con otras, ya se esparcen en el cuarzo; casi siem” 
pre contiene manganesa, y se presenta bajo diz 
versas formas imitativas. Su color es pardo de. 
clayo , opaco, quebradizo, brillante en lo este” 
rior y poco en lo interior. Peso especifico 3,9- 


Composicion segun Mr. Vauquelin. 
Oxido de hierro 80,25 
Aruritrió. 15,00 
Silice....... 3,75 


99,00 


E AAA 
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=:— Compacto. Testurá nada fibrosa, que al- 
S£Was veces forma especies de riñones geódicos; 

léne en este caso el nombre de piedra de agui- 
“A, hierro de aguila, hierro hidratado celito, 

Orma masas ooliticas , hallándose en glóbulos 
tenaces y aglomerados. 


Composicion: Peróxido de hierro 84 
( Aca 0 11 
Silice. He dois 2 
PORO 7 eS 


—_. 


100 


Se sacan 0,50 de buen hierro en barras. 
eS Granular ú terroso, Se halla en capas 

Terrenos recientes, unido. .á conchas anti- 
suas; el volúmen del grano varia desde el de 
-” Suisante al de un-grano de pólvora, y siem- 
DR mas 4 mevos rojo. La tierra arcillosa que 
de E de ganga es amarillenta, la estructura 
ey ada grano compacta, y á veces fibrosa. 
secan qolédrica. Producido por retracción di- 
Use. 
ben Lacilar, Muy raro. Se halla en Altem> 
Alai Sajonia. Guando su color se aproxima 

el higado cocido se lama hierro epático. 

erro pardo de ocre. Pardo amarillento, 


de ta Lerrosa, manchadiza, endible, mate, en 
Ss, 


Lactu 


Composicion : Peróxido de hierro 83 
ga Ao 12 


IA Ela cero ta 5 


100 
12 
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Rojo fibroso 6 hemates roja. Color entre 
el rojo pardo y el gris de acero, en masas y ba- 
jo muchas formas 'mitativas , brillo metalico, 
opaco, quebradizo , raspadura roja de sangre» 
Peso especifico 4,74, d 
Composicion segun Daubuisson. 

Oxido de hierro 90 

Sia 

DINA <> 


1 
Agua. .....-. 3 
Er A 


EX 


100 


Este mineral da hierro fundido muy buen0 
y maleable; su polvo se emplea para pulir las 
vasijas de plata, oro y estaño. El 
o. Conchiforme. Tiene infiltraciones en las 
hendiduras de Jas materias que han sido poste” 


riormente destruidas. 
— Cenagoso. Se debe á la mas moderna for” 


macion: se atribuye su origen á los depósito? 
sucesivos operados por las aguas que tienen ** 
disolucion sustancias ferruginosas en parag” 
pantanosos ; asi se la ha dividido en tres sud? 
variedades. ¡A 
1,2 Hierro de pantanos. Pardo amarillento, 
alounas veces friable, otras de moléculas 02 
adherentes, suave al tacto, ligero, mancho 
de fractura terrosa. , 
2.* De parages cenagosos. Pardo amarillo 
oscuro, amorpho; vesicular y acribado, má 
en el interior, muy desmoronadizo , fractur? y 
teyrosa. Peso especifico 2,944, 


A 


A e 
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3.2 De praderas. En masas, en- granos, 
acribado:óce. Color pardo negruzco cuando está 
recien quebrado; esta fractura no es perfecta- 
Mente concoidea , con pequeñas cavidades, pe= 
sado, desmoronadizo, algo quebradizo. | 


'Composicion del hierro limonoso en general. 
Peróxido de hierro 0,61 
Agua... 0,17 
Silice.. 4 0,06 


—_— 


0,84 


Estos diversos géneros de hierro unidos á 
-"0s minerales producen una multitud de ya- 
Medades que los limites de esta: obra no nos han 
Permitido incluir en ella. Véase la Mineralogía 


€ Mr, Haiy. 
UNICO GENERO.—£Estañoxidos. 


UNICA EsprEciE. — Deutoxzido de estaño. 


con que el estaño sea susceptible de formar 
go un protóxido y un deutóxido ó 
Mativo 0, solo en este último estado se le halla 

en muchas minas en Bohemia, en Espa- 
pe q las islas orientales, en Francia dec. Al. 
DS S veces está en filones; con mas frecuencia 
Dado o ntones, y muchas veces está disemi= 
Pes: Se le encuentra en los terrenos 
mitos ee 0s, en medio de los gneiss, de los gra- 
Subor 50 de las rocas cuarzosas que le estan 
Mito Poo as; mas particularmente en el gra- 

“pluco, cuya formacion es posterior á la 
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de lasrocas precedentes. Este peróxido se en- 
cuentra tambien en algunos terrenos secunda- 
rios, en los depósitos de inundaciones , cuya 
edad no está bien reconocida. 

La parte meridional del Asia ofrece minas ' 
muy ricas de óxido de estaño; la sola peninsula 
de Malaca da anualmente mas de 70,000 quin= 
tales de estaño. Las minas de Cornouailles son . 
las principales de Europa: cada año se estrae de 
ellas mas de 100,000 quintales de este metal: 
casi todo el que empleamos se saca de las minas 
de peróxido de estaño. . 

El mineral es de un color que varía de ne- 
gro parduzco casi Opaco al gris amarillento cla- 
ro; es bastante duro para dar chispas con el es” 
Jabon; está a a cristalizado en prismas 
de cuatro caras quese terminan por apuntamien” 
to econ facetas mas ó menos numerosas. Peso es* 


pecifico 6,9. 


Composicion : Estaño.. 79 
Oxigeno 21 


KÁAXÁA 


100 
Este óxido se colorea por los óxidos de hier” 
ro % de manganeso. El que es producto del ar” 
te es blanco, fusible, insoluble en el agua, * 
descompone por la electricidad , y no por e 
calórico. 
Composicion : Estaño.. 100,0 
Oxigeno 27,2: 


127,2 
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UNICGO:GENERO. — Cadmioxidos.. 


e disuelve, y se separa de él al estado de hi- 

tato gelatinoso. acbibinab 13 

== Composicion: Cadmio: 100,000 
pr Oxigeno 14,34% 


ES o GUARTA: SECCION: - 

Oxidos irreducibles por el calor, enyos me- 
tales no descomponen el/agua á ninguna tem- 
Peratura, y 


UNICO GENERO. — Arsenioxidos. 
Primera yspecir. — Protoxido de arsénico. 


Solamente se encuentra en la naturaleza en 
uperficie de algunos fragmentos de arsénico; 
pu negro, muy venenoso, reducible por la elec- 
ticidad. La mayor parte de los quimicos le mi- 
e como un compuesto de ársénico y de su 
“utóxido, MM. Thenard y Julia Fontenelle 
M0 son de esta opinion. 


Di 
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secuNnDA Espicir.— Deutoxido de Arsenico. 


Tambien es. conocido bajo el nombre de 
arsénico blanco y mata ratones. Consideran- 
do muchos quimicos su propiedad de unirse 4. 
las bases salidificables, le contemplan como un 
acido, al qe dan el nombre de arsenioso ; y 
asi aunque le clasifiquemos entre los óxidos exa- 
minaremos sus compuestos salinos en la clase de 
los salinoidos. : 

El deutóxido nativo se halla ya en polvo 
blanco, ya en cristales trasparentes octaédri- 
cos, sia descomponerse por el calórico, redu- 
cible por la pila, sin accion sobre el aire, solu- 
ble en el agua; peso especifico 3,71. Arrojado 
al fuego desprende un yapor blanco con un 
fuerte olor de ajo. 


: Composicion: «Arsénico 76 
Oxigeno. 24 


100 :: 
Es un veneno violento. 


Variedades, 

Capilares. Cristales brillantes de un blanco 
denieve, suaves al tacto, capilares, — Zerrosos. 
Blanco amarillento, mate, opaco y friable. + 


xa 
y 
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Wsjas [n IGROMAXIDOS. 


ts fe 


PRIMER GÉNERO. — Sola especie. 


Ñ 
va A 


ÓXIDO DE ppt 
* $: al A Ñ COMO E ' y 
mi A cari O Ad con: Obras 
Nepas er bote de los minerales. siliceoss 


F Ea : 7 ¡1 


Mo] 3 ) 200 ATA! EE 
EN Composion Cromo... 20, e d 
10q :uolosas pra 30 sojot 
"EZ9 201128 Y TN mispeobeébiltroy nsizo 3 

ADOS 20119180151 


SEcunpo aENERO.-— Oxido ide orómo al estado 
de combinacion. 

"mn" * , a, y pra nd O 

hy sh apro 01122 49.41061 1 
SOLA ESPECIES: 

aq ojos la: let «099 TAS Bi 
. - Omido de:cromo.y de ininno 0.1 
Das asld isa 109 sollsiziio 


=$ óxido 9 cr ome de Mr. Beudant 0) 


"Hire > 


nó 


e 01 o nibhhiegs:! 


j vio Vitrozmetalifortne; cdo negro, no seatrae 


POr el iman; sehalla alguno cristalizado /en:oó> 
h TOS; peso. especifico 4j34dvuo : SOY 
Mi omposicion. En este “mineral 'son' indeter+ 

prereriml eee Sá estos dos óxidos; 


Mr +) adas 
ob ] 
( No hito creido deber” admitir esta denomi= 
Vacion de cromito de Mr. Béudant, porque indica un 
hion: saliva del “óxido de hierro con el ácido cxoni- 
> segun la nueva nomenclatura química, y 0 all 
Mos todavia un ácido cromoso, 
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ebsyrrán os ANTIMONOXIDOS, E 
ADORO AA 
PRIMERA EsPEcIE.—Protoxido de .Antimonio. 
¿1D T2I 

Blanco grisáceo, fusible al rojo pardo, vo- 
látil, comunica un color verde 4*la: llama; da 
una masa cristalina con fibras blancas estando 
fundido.. 4 ON SÍ Ou o obrug4t or) 

Mr. Thenard dice que no existe en la natu- 
raleza; sin embargo ópinamos 'qué-es laespecie 
destrita por Mr. Beudant bajo»el mombre:de 
trióxido, para cuya descomposición indica: an+ 
timbiio 0,84, y oxigeno 16%. mientras :que cl 
análisis del protóxido ba dado 4:Mr.+ Théenard: 
antimonio 100; oxigeno 18,5, d bien 84 de me- 
tal y 15,55 de oxigeno; y que en fin el tritóxido 
está formado , segun Berzelius, de 100 antimo- 
nio y 30,993 de oxigeno, 0 sino¡antimonio 70, 


AIOR 


exgeno 23,505, > 


¿OOO t> ' Ib 
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nio; 


Low de Ñ n.d , A 
uu + se y 


SEGUNDA psprctE. — Deutóxido de antimo 


a Blanco, muchas: «veces nacarado:, da algo 

fo agua por: calcinacion, irreducible. por el 
uego , y reducible por la pila, fusible 4 un 

calor candente, se «cristaliza enfriándose. Al- 

Banos, químicos le dan el:nombre de ácido. an- 
Monioso, porque goza de algunas propiedades 
€ los ácidos : peso especifico de 5,0 a 5,6, 


hi Composicion;: Metal. A: 
A -Oxigeno., 26,07: 
TERCERA EspEciÉ. — Zritóxido de antimonio. 

0 (Y dase ácido antimoniaco).'» dis 


0407 ; 1 15 195 20 0994 “9d 
GENERO UNICO.-— Uranoxidos. 
3128 > molina) 
PERO EsprcIBi-= Protóxido de urano. 
; . y need at: 
; Semi-metaliforme , brillo resinoso, gris ne- 
ES , Con “un matiz azulado, disolucion amari- 
. , en la gue el hidro-cianato de potasa for- 


Ma un «precipitado colór dé sangre: peso.espe=- 


“ico 6,60. cis Ah 
id ' :Í 4»? ms (13 Ñ 4 ey! 
- Composicion; Urano. - 94 
“Oxigeno. 6 
. al A OY ' A 
sido ct 100 


e especie parece ser la misma; descrita 
Vds bn Beudant con nombre de bióxido , cu- 
Principios constituyentes som los: que:aca” 
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bamos de esponer, los que tienen relacion con 
los «que ha hallado Berzelius parar el protóxi- 
do , que son sobre 100 de metal 6,360 de oxt- 
geno , en.tanto que el deutóxido:se forma, ses 
gun el mismo químico, de 100 de urano y 9,52 
de oxigeno. sh ori ad meteo y 
Este mineral existe en corta cantidad en 
Johann-Georgen-Stadt ; y en Sohnecberg en 
Sajonia, loo apra 
sEcuNDA EsprciE. — Midróoxido de urano. 
Amarillo, pulvernlento; y en polvo'sutil á la 
superficie del precedente, del cual parece set. 
una descomposicion; la misma accion del hi- 
dro-cianato en su disolución ; por:la calcina? 
cion da algo de agua,'pero no-bastante par2 
haber hecho de él un género aparte. 
1013 de o ; UM LA) 
Composición : Urano. . 91 
ur ab ut Oxigeno; TO LUNA 


Agua... x 
d ¿odie io 
STE ir O0ia0o 0 


at > he , ' ; 
: ART Pis suo pl 


En este hidróxido el iurano se halla en- e 
estado de deutóxido , puesto que seguu eliana”, 
lisis de Berzelius 100; partes de deutóxido de 
urano contienen 9! de metal y 8,69 de oxigeno: 


GENERO UNICO. —Ceridaidos. 
ESPECIE única: — Deutowido de cenio o 'ecrito: 


CIDO 


Rosa pálida, ycalgunuiiveces aciis]ludás Sola” 


) 1741 
mente se ha encontrado hasta ahora en la mi- 
na de cobre de Bastnaés, en Riddarhyta, en * 

uecia, El analisis que Mr. Vauquelin ha he- 
cho de él le ha dado: | 


Oxido de cerio.: +.» «+ 67: 
Slider robin ra 1 
NAO TR 2 
Oxido de hierro, . ...... 2! 
Acido carbónico y agua.: 12 


-400: 


Ñ Parece que la cal y el hierro estan en el 
¡ estado de carbonato y de simple mezcla, 
$ tanto que una parte del óxido de cerio lo 
sta en el de silicato. 
d Por lo-demas los principios constituyentes 
a este mineral son muy variables, puesto que 
$ £erito que Mr. Beudant ha clasificado entre 
S silicatos se halla compuesto de > 
cSilice. 2000. 68 
Oxido de cerio, 20 .: 
Agua. ¿e 1% 


Ea e ol 
DE principios constituyentes de peo vxndo 
MA 
Oxigeno. :26,115 
Variedad. 
Corito compacto, d ligeramente granulen= 
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to; es tambien un verdadero silicato, 


¿2 2 COBALTOXIDOS. 


ESPECIE ÚxiCA. —Peroxido de cobalto. 


Se halla en corta. cantidad en Sajonia en 
Schneeberg,.en Kamsdorf , en- Thuringe, en 
Saalfeld; está mezclado con sustancias terrosaS 
y con el óxido de. hierro, que le hacen varia! 
los colores, d bien á la superficie del arsenido 
de cobre; - | 

Este mineral es negro, terroso, mancha 108 
dedos, sin accion al aire, da vidrios de un 
hermoso azul por la fusiorcon' el :borax.:: 


/ Composición: Cobalto::. +74 


Oxigeno.. 29- 


PRIMER GENERO. —Zitanówvidos: (¿on 
PRIMERA ESPECIE, —Lutilo, 


de Saussure; nadelsteín: * 

Color rojizo , pardo 4 amarillo , mas dur0 
que el cuarzo, en gruesos cristales prismáti” 
cos; acanalados, en bases cuadradas; peso e% 
pecifico de 4,4 4 4,24, : 


Schorl rojo; titanito de Kirwan ; sagentt0 


Composición : Titanoi). 66 
Oxigeno. 34 


2400 


473 

-. Este mineral está unido con frecuencia con - 

titaniatos de hierro y de manganesa y tambien 
e cal en diversas proporciones; se halla en 

todas las épocas de Cetaauia: is 


Variedades. 


Rutilo cristalizado; en prismas octagonos 


COn vértices tetraedros. 


Acicular; en agujitas casi paralelas. 
Reticular; resulta del precedente, cuyas 
Agujas estan dispuestas en redes. , 
e Mecca os ejes se juntan perpendicu- 
ente por sus estremidades. Las caras asl 
Pegadas son el resultado de disminuciones muy 


S > 
¡mples; hay algunas veces muchas genicula- 
Clones. 


SEGUNDA ESPECIE. — Anatasía. 


A Azul y parda ; su forma primitiva es octae- 
:37.<0h triávgulos isosceles, mas duros que el 
> r10, fractura hojosa, fácil de quebrar, in- 

Rie; por la fusion con el borax da un vi- 

ES que pasa de verdoso á rojizo ; estos colo- 

S desaparecen por el enfriamiento ; peso es- 

Pecifico 3,8. 

v 

o mposicion. La anatasia es un óxido de 

3 ño ao pero se ignora cuál es su grado 
Oxidacion. 
el olamente se ha hallado hasta ahora en 


Variedad. 


RARA 
Matasia cristalizada; sus cristales son en 
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- octacdros mas 4 menos modificados , sobre las 
aristas d sobre los ángulos. 


SEGUNDO GENERO.— Zitanoxidos com- 


puestos. A 
PRIMERA ESPECIE. — Vigrino, 


Negro , aspecto vitro-metaloideo, el 
semi-duro , quebradizo , fractura imperfectas 
mente hojosa, con hojas rectas; no es atraible 
por el iman ; peso especifico de 3,5 4 3,96; 
cristalizado en octaedros regulares. 


Composicion: Oxido de titano. . .. 58,7 
Protóxido de hierro. 36,0 
Oxido de manganesa. 5,3 


100,0 


En las rocas de alubion, en la isla de Cei- 
lan, la Siberia, la Transilvania dec. | 


' Fariedades. 


Cristalizado en cristales muy pequeños qué 
Pear arenas mezcladas de muchas sus” 
tancias lapídeas. 


SEGUNDA ESPECIE. —Íserina, 
Negro que tira al pardo, brillo metálico, 


opaco, duro, quebradizo, fractura concoidea; 
puso especifico 4,5. 
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o Composicion segun Jameson: 


> Oxido de titauo. 30,1 
— dehierro. 10,2 

— de urano. 59,1 

Pérdida... .«..«. 0,6 


a 
3 


100,0 


d Se halla en las arenas del Iser, riachuelo 
Sn la Bohemia, en cantos rodados ó en granitos 
“dondeados. 


TERCERA ESPECIE. — Chrichtonita. 


A neErO violeta , Aspecto vitro-metálico, no 

mb le por el iman , cristales derivados de un 

“"Mboedro agudo. 

su OmMposiciOn. Oxido de titano y de hierro 
Proporciones no determinadas. 


Variedades. 


tie o rrichtonita cristalizada, Esta variedad 
Lom por caractéres distintivos sus cristales en 
e NeNCus muy agudos, truncados en los vér- 
s asta las diagonales, 0 en romboedros 
y rebajados , como los precedentes, trun= 


Cad pe, . ; 
Os en los vértices, que dan hojas exágonas. 
CUARTA ESPECIE. —Spheno. 


j Zantalito de Kirwan, Haiiy , Brochand y 
huer uy rutilito o mina parda de titano; si= | 
taniato de cal de Mr, Beudant. 
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Pardo rojizo, que pasa al pardo amarillo 0 
negruzco, aspecto vitreo, fractura escapifot” 
me radiada, al través concoidea aplastada , 
duro, quebradizo , peso especifico 3,51, crista” 
les muy herínosos y de formas muy variadas, 
lo mas frecuente en prismas tetraedros. 3 
Composicion. Término medio de los anali- 


sis de Mr. Klaproth y Abilgaard. 


| Oxido de titano. 44,5 
DICO HI A ZO 4 
Ci Echo». 120,5 


—_————. 


99,5 


Es cierto que estas 0,285 de sílice, hallan” 
dose unidas con la cal , no han podido satural 
completamente las 0,245 de óxido titano. Gree” 
mos, pues, que este mineral es un compuest0 
de óxido de titano y de un silicato de cal tita” 
nifera, 


Variedades. 


Sphena cristalizada : prisma fundamental 
modificado de muchas maneras, 0 bien en crió” 
tales octaedros cunciformes, en pequeñas má? 
sas hojosas, ' 

SOLO GENERO. — Bismutoxidos. 


ESPECIE uN1ICA. — Oxido de Bismuto. 


Mineral amarillo , aspecto no metálico , sin 
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acción sobre el aire hi “el gas: oxtgeno, fusible 
“la temperatura rojo cereza, 


en” hr » ) HO 10 j , 

9 --Composicion: Bismuto. 90 Sa 
1] - Oxigeno. 10: 0 

Gl A 

49 ebdi] a OMAN, UG 100 


y Existe en muy corta cantidad bajo la forma 
tescente á la superficie del bismuto nativo; 
. “Salgunos minerales de; cobalto y de nickel. 


CUPROXIDOS. 

MER tsprcIE. — Protoxido:de cobre: rojos! 
: qua ios? ro broamd obras ¿sr 

Po Nom tálico, rojo y fractura vitrea , crista=! 
Ñ » Pequeños octaedros;, 0 bajo la forma de 
'chtos capilares; peso especifico 569 00 sn 


57 
. 


1 


Composición + Cobre. +89. 000000 a 
0 Oxigeno Vd ooo or 


de pto mineral: se halla en diversas claseg' 
Dag po renos , en venas Ó en' pequeñas rriasas) ¡en' 
bo que-rodear las minas? de: azufre yde 
des. ato decobre; y en lu gariga de lós “filo= 
> Esta con frecuencia unido al óxido de hier» 
cuy a. Pecialmente en las variedades compactas, 
Actura: és térrea. M1DAILE AMUUDAR 


to 


añ! 


E Ñ » 
ARE! Ñ AÑ ros ” e á rr 
* .. ' 
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Fariedades, 


Cristalizado, en octaedros, en dodecaedros 
romboidales, que son á veces modificados, s0- 
bre Jos angulos, ó sobre las aristas. : 

Capilar. Formado por agujitas entrelaza- 
das de un rojo muy vivo, y €n tablas ; brillo 
adiamantado. poe 

Rojo: compacto. Brillo metálico; semi-duro, 
quebradizo, pesado, opaco , fractura lisa , co” 
lor rojo oscuro, que pasa al gris de: plomo. Se 
le encuentra en masas 4 diseminado, rara veZ 
en concreciones distintas. 

Hojoso. Color rojo del precedente , con 
frecuencia cristalizado:en cubos y en:octaedros+ 
mas 4 menudo truncado; fractura imperfecta” 
mente, hojosa ; semi-duro:, quebradizo:; pes, 
especifico 3,95, ¿Está en masas-0disemina ' 
muy rara yez en concreciones distintas , g! 
nudas. 

Terroso ,“6 el ziegelerz.: Golor¡de un roj0 
jacinto , que pasa rojo parduzco ó al gris 

lomo, pesado; semi-duro , fractura entre 1% 
Lisa y concoidea con grandes cavidades , man? 
cha ligeramente los dedos, infusible al soplete» 
adquiriendo, un.color megeuzoo. 19 0.00 0 
| Este mineral contiene: óxido de: hierro, esté 
en masas ú diseminado; sirye, por decirlo a5% 
de incrustacion á la pirita cobrizas 100 2 

IB MT 


SEGUNDA EspEcIE. — Deutoxidosrde:cobre: 


j 
at 
“GT el Í 


En polvo negro que mancha los dedos 
rara vez puro. 


479 
Composicion : Cobre. . 80 
: Oxigeno. 20 


100 


a El dentóxido procede casi siempre de la 
Escomposicion de los. carbonatos. 


Wloo ¡TELUROXIDOS, 
No se hallan en la naturaleza, 
| . NECKELOXIDOS. 
LISO EN 


Color verde manzana , rara vez en masa, 

vé AY fractura escamosa , desmenuzable, sua- 
nic As , cubriendo casi siempre al kupfer- 
Cifics disleugas minas de cobalto; peso espe- 
Ma 6 06, infusible al soplete, y da al borax 
SeanO. de jacinto. : 
A Ss Oxido ésta unido :alguna vez. con la 
ds , en cuyo estado se le habia dado el 
Pecie * de primerita y haciendo de él una es- 
€ particular. 


Composicion segun Lampadius. > 
Oxido de hickel, 67 0 
s— de hierro. 23. 2 
O RA E 
Perdida. . ...8 3 


100: 0 
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' PLOMOXIDOS/ 64000 


No se ha demostrado bien todavia la exis” 
tencia del plomo nativo ; no obstante Kirwan 
mira el plomo terroso como una mezcla de 
¿xido de este metal: con una sustancia terrosa; 
y le divide en dos especies. pio 089— 


primera especie. — Plomo terroso endurecidos 


Su color mas frecuente'es el gris” amari- 
lento , que pasa al amarillo pálido, al gr 
verdoso y verde manzána, 0 al pardo amari” 
Jlento, opaco, pesado, desmenuzable, brillo 
eraso , fractura: desigual con granos finos. 
la encuentra en masa. e 


; E sá 
-secunba esprcre. — Plomo terroso friable» ; 


Gris amarillento, y amarillo de paja, fria” 
ble, pesado , áspero al tacto, formado de pa 


tes pulverulentas mates. Alguna vez en mast) 
ó en capa superficial, O 
y Es QUINTA SECCION: "y 

del 


Oxidos reducibles por la accion sola 
calórico dcepibia me E paga 

Esta seccion incluye los dos óxidos de mel p 
curio y el de osmio. No: hablaremos de elo 
por no haberse encontrado todavia ningw” 
en el estado nativo. - Libia >) 


A 
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"SESTA SECCION. + ===: 


+ Oxidos reducibles fácilmente por el calóri- 
Co, cuyos metales no descomponen el agua ni 
Absorven el oxigeno á ninguna temperatura. 
-- Esta:seccion incluye los óxidos de plata, de 
Oro, iridio , paladio, platina y rodio. ] 
La poca afinidad que tienen con el oxigeno 
las bases metálicas de estos óxidos hace que no 
se haya encontrado todavia alguno de ellós en 
el estado nativo. No habiéndoles podido exa> 
Minar mas que como producto del arte, nos re= 
Mitimos á los tratados modernos de quimica. 


Medios dá. proposito para imitar las piedras 
Preciosas, y distinguir las piedras facticias 
, de las naturales. sra sl 


E Desde los progresos de la química pneumá- 
tica las artes se han enriquecido con tan gran 
Umero de operaciones , que poco hace hemos 
Visto uná causa elevada 4 los tribunales para 
yecidir si las piedras preciosas que habián: sido 
endidas, admitidas y entregadas , eran ver- 
aderas ó falsas. Todas las piedras facticias estan 
0rmadas de un cristal muy precioso , colorea= 
0 de diversos modos por óxidos metálicos: dí- 
Pa de las piedras naturales en q son por 
qe veral menos duras, se las puede rayar fa= 
ka ente, : y os su pulimento por la fro- 
le 0n. Sucede tambien muchas veces que las 
As facticias tienen algunas pequeñas am- 
S bi en su espesor, especialmente si no ha si- 
icn hecha la fusion. A escopcion de esto, 
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las piedras preciosas facticias mas duras sin am- 
pollas , de una bella trasparencia , y perfecta- 
mente coloreadas , cuando estan bien monta- 
das, no siempre son fáciles de distinguir á la 
vista, y muchas veces se necesita recurrir 
á la lima 6 al buril. Daremos la receta de al- 
gunas de estas piedras. 


Estras, 


Toménse dos onzas de cuarzos siliceos: cal- 
cinados, una onza de potasa pura, y seis gra- 
nos de:sub=borato de sosa (borax) calcinado; 
redúzcanse á polvo los guijarros , pasénse por 
tamiz , mezclense todas las sustancias juntas, y 
fúndanse á fuego violento; se obtendrá un vi- 
drio muy blanco , muy duro, brillante, y de 
la mayor belleza. El brillo será todavia mas 
hermoso si se añaden dos granos de buen alba- 
pulse “Este producto se llama Estras. Para que 

a. operacion salga bien es menester servirse de 
un crisol que no suelte nada á la mezcla 
fundida, y sea á propósito para tener la mate- 
ria en-fusion diez horas poco mas ó menos. 


Otra. 


. Hay una receta de Mr. Donault-Wieland 
que produce un escelente estras. 


Cristal de roca en polvo fino, y-pasado por 
taMiZa o a Gonzas y gran» 


Minio en polvo muy puro. 9 2.» 
Potasa pura... . 3 q » 
Acido bórico estraido del 

borax artificial. uo... y 3 


» 
Deutóxido de arsénico.» 9: 6 
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y Hágase fundir todó en buenos erisoles de 
os mas finos, déjese en fusion por veinte y cua- 
tro horas. Cuanto la. fusion sea nas dilatada 
Í sosegada saldrá el estras mas duro y mas 
1ermoso. 
Tenemos muchas recetas para hacer el es- 
tras, pero creo bastará con dos. 23 


Topacios. 

Hágase fundir dos a de buen albayalde 
con una de cuarzos calcinados y pulverizados, 
Y se obtendrá un hermoso cristal muy limpio 
y trasparente, cuyo color imita el del topacio. 


Otro topacio. 


Estras. 0. . ¿+ 1 onza 6 . >» granos. 
—Vidriode antimonio. »+. +.» . 43 
úrpura de Casio. +»... » + 4 
E Si la fusion no se ha hecho bien, la materia 
Sale opaca , y entonces se la emplea para hacer 


Mbies, 
Rubr. 


"Topacio opaco... . 1 
Estrasi ción od 
an al soplete un precioso rubí. 


Rubis' y granates. 
“Hágase fundir una onza del estras, Cuya 


dj Paracion se ha esplicado, juntamente con 
Unos granos de púrpura de Casio + el cristal 
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que se obtenga imitará los diferentes rubtes y 
el granate, segun las cantidades de dxido de or0 
que se hayan empleado. 


Esmeraldas. 


Tómese una onza de estras y cuatro gra- 
nos de úxido de cobre precipitado de sub-nitra- 
to por la potasa ,.hágase fundir, y saldrá un - 
cristal que imita muy bien la esmeralda por su 
bello color azul verdoso. Los demas ¿óxidos de 
cobre pueden servir igualmente para dar este 
color, añadiendo á esto un poco Lo nitrato de 
potasa. , ¡ A 
Jacinto, 


Para hacer este cristal basta fundir una on- 
za de estras con veinte y cuatro granos de deu- 
tóxido de hierro. Se hacen pasar los matices de 
rojo a pardo castaño aumentando las dosis de 
óxido de hierro. 


Zafiros. 


Hágase fundir una onza de estras con d0$ 
granos de óxido de cobalto precipitado de sub- 
nitrato : el producto será un hermoso crist 
azul , que imita muy bien el zafiro. + “É 


Amatista. 


Para .obtener. las .amatistas falsas. se Hace 
fundir el estras con un poco de óxido de cobal* 
to y de-púrpura de Casio: tambien se puedo: 


Y 85 

Obtener un hermoso vidrio violeta con la man- 
rape Es evidente que aumentando las canti- 
ades de:óxido:se aumenta el color del cristal: 


Opalos 6 girasol de Venecia. 


Esta operacion es muy sencilla. Basta ha- 
Cer entrar en la composicion del estras un po“ 
Co de ¿xido de estaño para obtener este crista 
Muy brillante, pero un poco opaco , que se- 
gun la cantidad de este óxido constituye el 
'A1s0 opalo y el girasol de Venecia. == ' 


Agua marina. 


Estras, A ITA Gonzas» >» granos» 
idrio de antimonio.» » 24 
Oxido de cobalto. ..» ps de 4:00 


- so» TERCERA» CLASE. 
COMBuSTIDOS NO METÁLICOS, Y SUS COMBINACIONES». 


Se ha dado este nombre á todos los cuerpos 
0: metálicos simples susceptibles de combinar- 
el óxigeno , y de ser hasta ahora indes- 
Pa Ponibles. Estos cuerpos son nueve, tres de 
h Cuales , el azoe , el cloro y el hidrógeno, se 
de a en el estado gaseoso: Los otros seis es- 
» Uivididos en fusibles y volátiles, y en fijos 
Infusibles el azufre , el fósforo, el. selenio 
CLiodo pertenecen á la primera division 3 y a 
Segunda el boro y el carbono. 
ara hacer nuestro trabajo mas interesan= 
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te, y mas propio para facilitar el estudio mine- 
ralógico, hacemos preceder la familia que cons- 
tituye cada uno de estos cuerpos: de una espo* 
sicion de sus propiedades. 


| COMBUSTIDOS GASEOSOS. 
FAMILIA DE LOS HIDROGENIDOS. 


Cuerpos compuestos de hidrogenos y de otro 
combustible, 
HIDRÓGENO. 


Este gas en el estado de pureza carece de 
sabor y olor. Es muy inflamable, arde con una 
llama azul , apaga los- cuerpos inflamados qué 
entran en su atmosfera ; su peso especifico €S 
0,0688; es, pues,"quince veces mas-ligero qué 
el aire , y por esta propiedad se le puede con” 
servar en vasijas descubiertas, poniendo su$ 
bocas hácia abajo. Es el que refracta mas la 
luz entre todos los cuerpos gaseosos : pue” 
de mezclarse con el gas oxigeno sin contraef 
union con él ;> para que la union: se verifique 
es preciso que la temperatura se eleve hasta € 
calor rojo. Por su combustion produce muchO 
mas calórico que ninguno de los otros combus 
tibles; quemándose con el oxigeno le absorv? 
la mitad de su volúmen, ó bien'88,90 de ox!” 
po y 11,90 de hidrógeno en peso : el pro” 

ucto es agua pura. Se mezcla en friocon cier 
tos cuerpos gaseosos , como el oxigeno, el azof 
y el aire atmosférico ; produce: una olase: € 
acidos conocidos con el nombre de hidracl” 
dos, combinándose con el cloro, iodo, pthor0s 
cianógeno y azufre. lord aan pun 
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Jamas se le ha encontrado puro en la natu- 
raleza , sino unido con algunos combustibles. 


PRIMER GÉNERO. — Hidruro. 


—Combinacion del hidrógeno con un Ccuer- 
Po combustible. 


PRIMERA ESPECIE. 
HIDRURO GASEOSO. 


Hidruro de carbono, ó gas hidrógeno proto- 
- carbonado. 


A Este gas es igualmente conocido bajo el 
Mbre de gas inflamable de los pantanos , Y 
€ mofeta de las minas, fuego grison de los 

A » porque se desprende de las minas de 

única de tierra unido al azoe y al ácido car- 

Eracia, , y es causa de las detonaciones y des- 

Mas m9 que ocurren cuando se entra en las Tni- 
Qs In precauciones y con una luz encendida. 

esas son de no tener color, ser in- 

vol? arde con llama amarilla, detona con su 

lmen q de gas oxigeno, y da cr y un vo- 

“e n de ácido carbónico igual al de estos dos 
$ reunidos ; peso especifico 0,5564. 


Mposicion: Hidrógeno. +. +. + 2 volúmen. 
Vapor de carbon. . 1 
En peso: Hidrógeno. . 26 
Carbono, . . 74 


HA KXÉÁ 


100 - 
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¡Este gas es el que alimenta los fuegos na- 
turales y: de las fuentes ardientes : cuando se 
halla en el estado de deuto-carbonado consti- 
tuye el gas aplicado con tan buen éxito para 
el alambrado por Mr. Lebon. 


SEGUNDA ESPECIE. 
-GAS HIDRÓGENO PERFOSFORADO.' 


Descubierto.en 1783 por. Gingembre: in- 
coloro , olor de ajo, sabor amargo , se inflama 
Juego. que tiene contacto con el aire., y tam 
bien lo hace con detonacion apenas se l 
une al cloro (1); peso especifico 0,9022. 


Composicion y volúmen: Gas hidrógeno. . 70. 
Vapor de fósforo. 30. 
—_—— 


-400 


Este gas forma los fuegos fatuos, los. drá” 
gones volátiles , la lampara de. macaibo 4%. 
los. cementerios, y se inflama tambien en % 
superficie de ciertos pantanos. 


(1) Este gas hidrógeno perfosforado es necesari0 
hacerle pasar á burbujas bajo una campana Jlená 


cloro, pues sin esta precaución sucederian funost 
resultados,' 
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us yjuoy "TERCERA ESPECHE. >“ 
Cas mongceno sunrurano. ( Véase Ácino 

TES  SULEFÚRICO. sitos su 
SEcuNDO cénEro. — Oxido de hidrógeno. 
ÚNICA ESPECIE. 

a Água. 

"El agua esuno de los productos mas á'pro- 
Púsito para fijar la atencion del hombre «entre 
todos los productos de la naturaleza, tanto por 
A infinidad de servicios que nos hace, como 
do ser indispensable ú nuestra existencia. Se 
alla tan esparcida por la naturaleza y con tanta 
Abundancia, que los filásofos griegos Ja habian 
Clasificado entre los cuatro cuerpos que mira- 
1 como los élementos de todos los demas: Es- 
A Opinion prevaleció hasta en 1781, época en 
Jue Priestley y Cavendish descubrieron su des- 
Composición ; la que demostraron: en 1783 y 
785 Lavoisier-y sus colaboradores Monge; La- 

Place y Meunier. O0rioN | 
e El aguá esinodora:, incolora , trasparente, 
Sipida , sin duda á causa: de que nuestros Ór- 
o desde «nuestra infancia estan familiari- 
Poe con su gusto; elástica, refracta fuerte- 
Móntas la luz, susceptible: de trasmitir los 
det os, :li cramente compresible, mala con- 
ha tz del calórico y de la electricidad; dilá- 
La el calórico, entra en ebullicion á 1009 
Ja presion de 76, se congela poruná dis- 
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minucion de temperatura que es diferente se- 
gun la pureza de este liquido, asi: 


Se congela ¿ 0% cuando contiene cieno. 
á -- 3,5 cuando está reducida á 
vapor. 12 
á -- 5,0 si es destilada. 


Puede disminuirse la temperatura del agua 
introducida en un matras cerrado á la lámpa- 
ra hasta 5? y aun 6? sin congelarla. Sise la agi- 
ta, al momento se efectúa la congelacion. Las 
sustancias salinas retardan tambien mucho la 
congelacion ; ejemplo: 

El agua del mar se congela 63 

El agua saturada de hidro- 2H 
clorato de cal ...000... . . ¿4 40 


O 


¿El agua al congelarse cristaliza ' en agujas 

e:se cruzan bajo unos ángulos de 60% á 120%, 
y aumenta de volúmen. las; p 

El agua reducida a vapor por “el «calórico 
adquiere un volúmen 1700 veces mayor, Y 
ademas de su calórico termométrico contient 
tan gran cantidad: del mismo: oculto que un 
kilogramo de este vapor 4 100% eleva la tem- 
peratura de 4 kil..66 de agua de 0 á 100. 


Composicion : Oxigeno... 89 
| ose Hidrógeno. 141 


ol rs 100 AN 
'O bien 1 átomo de oxigeno y 2de hidrógeno: 
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Mo shbrib Variedades. 

4: Sólida o helada, eristalizada en pris= 
mas hexaedros que estan casi siempre-Vaciós 
_*Q.el interior, y formados de:capas concentri- 
“as colocadas á distancia; que estan reunidas por 

litos que van del centro 4 los ángulos. El 

lelo afecta tambien diversas formas ; es den- 
ritico superficial ó saliente. 

— Estalactitica, mamelonada, globulosates- 
tacea (granizo Y granular y fibrosa, compac- 
ta 8cc.: El hiélo puede disminuir mucho de 

“Mmperatura ¿su dureza lega entonces 4 ser 
nd que en las regiones septentrional apenas 

' hace: impresion el golpe del martillo. En 
Virtud del conocimiento de esta propiedad se 
“Onstru yg en S: Petersburgo con el hielo sa= 
“ado del :Newa en el invierno de 1740, del 

"ueso: de 3 4:4 pies, un'hreermoso palacio de 

lelo de 52 pies de longitud; de 16-de latitud 
Y-20 de alturas Se hicieron y colocaron delan- 

” de este. palacio seis'cañones de hielo: gruesos 

* Cuatro pulgadas , con sus cureñas tambien 
4] lelo ¿Uy dos morteros dé un calibre igual 

Os de bronce : se cargaron los cañones con 
fe onzas de pólvora cada uno; la esplosion 
tabl muy fuerte; la bala de uno agujercó una 

a de dos.pulgadas de'grueso á sesenta pa- 

s Sin que reventase ninguno de los cañones, 

Aun l un hecho digno de: notar que el hielo 

go ¿4 — 40 contiene un poco de agua 

de Pe 5pcomo- puede: cualquiera convencerse 
' O gastando un pedázo.- Y 

quida constituye los rios caudalosos y 


SOs 
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menores , las fuentes.Cc. El agua se divide en 
fria y termal; la temperatura de la fria n0 
pasa de + 17 arriba, y hasta + 90'es 'tér+ 
mal. Las aguas se dividen tambien:en puras, O 
potables y minerales. Las primeras som propias 
ara beberse , disuelyen bien el jabon, y cues 
cen bien las legumbres; las segundas contienen 
diversos principios mineralizadores, y se :subdi+ 
viden : 1.2 en acidulas 0 gaseosas: cuando € 
gas ácido: carbónico predomina: 2.2. en salinas 
cuando. son predominantes las sales:: 3.2 em 
ferruginosas cuando lo es el sub-carbonato de 
hierro, y. alguna vez el:sulfato «de :este metal: 
4.2 en hepáticas cuando. estan combinadas com 
el ácido hidro-sulfúrico d hidro-sulfató de sosa 
ó de cal: 5.2 en ioduradas cuando contienen ul 
hidriodato. Estas aguas minerales, tienen el 
nombre de medicinales para distinguirlas de las" 
que contienen sustancias deletéreas , como las. 
sales de cobre Oc. oios ig Lt: ss 
— Vapor. En solucion en el aire, en suspen* 
sion y 0 formando las nieblas y nubes. : 


FAMILIA DE LOS AZOTIDOS. 


ÚNICO GÉNERO. 


UNICA ESPECIE.000 06» 


Aire atmosférico. 
Se llama asi está masa gaseosa., que he- 
cha abstraccion de todas las .exha ación 
los vapores Ócc. contenidos en ella »enyuely 
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at 


pes cuadrados. Multiplicando la superficie 
al tierra: evaluada a 5,547,800,000,000,000 


No la naturaleza. Los óxidos metálicos «som 
an Acidos vr su descomposicion,: por. la del 
Ua 


007% y por la union de. los, metales com su 

Xgeno, + y. Í 4 o 

—4Posicion reconocida des Lavoisier en 1774. 
¿DE Z0€8 0.1149 


E Oxigeno. 2). 


"¡Estos gases se hallan en el estado. de simple 
14 
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combinacion ; el aire contiene tambien acido; 
carbónico. El azoe combinado con el hidroge- 
no forma el amoniaco ó álcali volátil, y con € 

oxigeno el ácido nítrico, que examinaremos en 
otra parte. ás ” . ASE ree E E A 


* Eq 
2. y os tr 0 


1103 


o FAMILIA DE LOS CLORIDOS. +2 


obiens +0 silo BE) CLOROS" o 


1005 Cuerpo gaseoso descubierto en 1774 por 


Sehvele, que le dió el nombre deácido marino 
deflogisticado : en la nuéya mómenclatura se le 
dió el de ácido miridtico oxigenado , porque 
se le consideraba'cómo un: compuesto de ácido 
muriático y oxigeno. Despues MM: Thenard y, 
Gaye Enssac; habiendo reconocido que era un 
cuerpo simple, te denominaron cloro, y Mr..Da- 
vy euclorino. 0" A ai a Ñ 
-eoBl cloro'és-un gas amarillo verdoso, sabor Y 
olor muy fuentes: sul generis; muy seco; su pe 
so especifico les de 2,4216 “¡liquidado pareco 
igual á 1,331 Es electro-positivo', inalterable" 
por el mas fuerte calor, destruye los colores ve” 
getales, aun el' del añil ¿'apaga' los cuerpos e 


combustion, y da á su llama antes que desapar 


rezca ¡un color pálido que se vuelve rojizo; 
agua disnolve vés y media deise volúmen: está 
solucion cristaliza 4-2 ú 3 —+ 0 en hojas de U% 
amarillo dorudoyveL cloro gaseoso que contiend 
un poco de-agua, es igualmente susce tible de 
cristalizar d'élertos grados —0. El pos seco 


: p S 
descompone á una temperatura elevada la ma” 


yor parte delos óxidos*metálivos- con Los que 
PA 


i 
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forma cloruros, y se desprende el oxígeno. Se 
combina' tambien con el azoe , iodo, fósforo, 
azufre, selenio, y todos los metales. 


Puede que haya algunas dudas sobre la 
Composicion de los cloruros, pues se ve que 
Evaporando hasta la sequedad un hidro-=clorato 
Y calcinando el residuo, resulta agua y un clo- 
Puro, y basta disolver en agua algunos cloruros 
Sólidos para convertirlos en hidro-cloratos, y 
Vice versa. Esta teoría no está libre de reparo. 

O entramos en otros detalles porque serian 
Uera de la naturaleza de esta obra: véanse los 
se la química. 


“PRIMERA ESPECIE. 
CLORURO DE PLATA. 


Luna de plata, plata córnea, plata muriatada, 


Este compuesto , por su blandura,: puede 
Cortarse como cera, Frotándole sobre una hoja 
€ cobre y de hierro mojada en el agua suelta 
o en ella, su color varia de gris en amari- 
ento y en verdoso, brillo muy vivo, cristales 
a cubos; pero con mas frecuencia se halla en 
pasas ivregulares y mamélonadas, fusible, yo- 
“til; peso especifico 4,74, 


Composicion : Cloro 25 
: Plata. 75 


¡€_ErxLHI e. 


100 
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Está unido á veces al hierro, 4 la alúmina, 
¿la cal dec. Este mineral, en forma de capas ne- 
oruzcas, cubre ciertas minas de plata nativa del 
Perú; alguna vez se balla diseminado en los 


terrenos CC. 


Variedades. 


“Cristalizado , en pequeños cubos regulares 
(muy, raro). — Compacto, cubriendo otros mi- 
nerales. lo 

SEGUNDA ESPECIE... 


PROTO-CLORURO DE MERCURIO.» 


. Mercurio muriatado , calomel. se 


Blanco, frágil, casi insipido, volátil, crista- 
les en prismas de bases cuadradas , cuya altura 
y lado son como los números 04 y 53, peso es- 
pecifico 7,175; suelta mercurio líquido si le £ro* 
tau sobre una hoja de cobre mojada, casi ins07 
luble en agua. 

Composicion: Cloro... 15 
Mercurio 85: > . 


por 
100 í 


Variedades en cristalitos piramidales, — 
mamelonado 0 fibroso. 
TERCERA ESPECIE. 

CLORURO DE SODIO. 
Sal marina, sal gemma, sosa muriatada. 


Esta sal es uno de los cuerpos mas estendi- 


< 497 


dos en la naturaleza; en el estado sólido se la da 
el nombre de sal gemma. Se hallan minas de 
ella en Polonia, cuya longitud es mas de 200 
leguas, y la latitud en ciertos puntos de 40. La 
Lungria, la Transilvania, la Alemania, el Ti- 
rol, la Inglaterra, la España, la Rusia las tie- 
nen jeualmente. La Suiza solo posee una en 
Bex; la Italia, la Suecia, la Noruega no las tie- 
nen; pero se hallan muy ricas en Asia, en ÁAmé- 
rica, y partienlarmente en Africa. En Francia 
no se conocia hasta ahora, que se ha descubierto 
Una muy abundante cerca de Vic. 

Las grandes minas de esta sal no se encuen- 
tran en todos los terrenos, algunas se hallan 
Entre las capas intermedias de otras; el mayor 
número esta situado hácia la base de las secun- 

arias , 4 corta distancia de las grandes minas de 
Carbon de piedra. Con mas frecuencia en me- 

io de las inmensas madres de arcilla existen las 
“Capas de sal gemma que acompaña casi siempre 
al sulfato de cal anhidro en las mas antiguas mi- 
Mas, é hidrato en las que no son tanto. 

No se hallan en iguales profundidades; ge- 
Neralmente estan situadas al pie de las altas 
Contañas, Sin embargo, en Africa estan ev la 
¿Perficie de la tierra; las de las Cordiileras en 

Mérica, y de Narbona en Saboya, estan situa- 
e grandes alturas, mientras que las de Po- 
Mia estan 4 mas de 300 metros de profundi- 
0 es decir, cerca de 50 metros bajo el nivel 

mar. 
HR sal ud es qn sel dee ques 
Amarill: y muchas veces de color rojo, pat 0, 
lo, gris, violeta y verde, colores que pro- 
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vienen del óxido de hierro y de manganesa: tie= 
ne un gusto salado, decrepita sobre el fuego, 
muy soluble en el agua, y pasa entonces al es-, 
tado de hidro-clorato; sistema cristalino cúbi- 
co, division en cubos; peso especifico 2,12. 


E Composicion: Cloro 60 
Sodio 40 


100 


| 


Variedades. 


Cristalizada, en cubos regulares, truncados 
sobre los ángulos sólidos ó modificados por dos 
caritas sobre los bordes. — Compacta, vitrea y 
divisible. — Hojosa. — Granuda. — Fibro- 
sa. —En tolva Ccc. A 


» 


CUARTA ESPECIE. — Cloruro de Potasio» 


Esta sal fue hallada primero por Mr. Wollas- 
ton, poco despues por Mr. Vogel en muchas 
sales gemmas, de cuyas propiedades fisicas par 
ticipaba. 

COMBUSTIDOS SÓLIDOS 


FAMILIA DE LOS SULFURIDOS. 


Solubles, liquidos ó gasosos, solos 0. en con” 
binacion quimica; es una de las familias mas nu* 
merosas. 
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PRIMER GÉNERO. —Jgola especie. 
AZUFRE, 


Conocido desde la mas remota antigiiedad 
existe en la naturaleza unido con una multi- 
tud de sustancias que alteran su pureza : rá= 
ras veces se le halla en forma de cristales muy 
iermosos octaedros de base romboida (vedu- 
cibles á prismaromboidal), de un bello color ci- 
trino y de una hermosa trasparencia, Tambien 
existe en-los depósitos formados por algunas 
aguas sulfurosas, como en capas en lo interior 
ela tierra. Pocas veces se le encuentra en los 
terrenos primitivos, con mas frecuencia en los 
Secundarios, unido á la marga, como el de Co- 
Mil en España; ¿la marga y al carbonato de cal, 
Como el de Bex en Suiza; á Ja arcilla, como el 
elas inmediaciones de Lemberg en el cerco de 
amba en Silesia, en la isla de Saba; al sulfa- 
o de estronciana, como el del Val di Noto y 
Mazzara en Sicilia; en fin, en algunos terrenos 
e tercera calidad, como el que Mr. Julia Fon- 
tenelle ha descubierto cerca de Narbona. 
El azufre nativo es sólido, de un hermoso co- 
or amarillo ó verdoso, arde con una llama azul 
mtocante, muy quebradizo, insipido, ligera 
lente odoro por la frotación, y manifiesta-la 
“ectricidad resinosa, muy refringente; peso es- 


Pecifico 19,907. 


-Composicion. Cuerpo simple. 
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Variedades, > > 


Acicular.—Bituminoso. Color pardo mas ó 
menos fuerte. — Parduzco. — Compacto. — 
Dendritico. — Granular. — Gris. — Manielo- 
nado. — Amarillo mas ó menos oscuro. — Pul- 
verulento. — Terroso. — Verdoso. 


SEGUNDO GÉNERO. — Monosulfuros ó sulfuros 
: simples, d 


Cuerpos compuestos de azufre y una sustan* 
cia metálica; casi todos dan azufre por la calci- 
nacion; los ácidos nitrico ó hidrodolarosa cod 
desprenden gas nitroso con produccion de ácido 
sulfúrico. Estos sulfuros tienen casi todos un 
brillo metálico, y estan formados de 1 átomo 
de basesobre 1,2, 3,4 de azufre. J 


PRIMERA ESPECIE. 0»? 
SULFURO DE a ; 2d 
A. Mina de plata ae 


Se halla este azufre en las minas de Alema- 
nia y de Hungria; está en masas; y algunas ve- 
ees dendritico, filiforme, mamelonado, d ers" 
talizado en cubos, en octaedros, 6 endodecae” 
dro romboidal, cuyos ángulos y bordes estaW 
truncados de diversos modos. Este mineral €5 
de un gris de plomo que tira á negro, brillo me- 
tálico, muchas veces deslucido en la superficie, 
fractura desigual con granitos, flexible y malea” 
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be, dejándose mellar con euchillo eomo el plo- 
E peso especifico de 6,215 á ES 


Com osicion: término medio de MM. Sage, 
Haiiy Paca. | 
| 6 Plata. 84,5 
| 15,5 
100,0 


SEGUNDA ESPECIE. — Sulfuro 
de antimonio. 
E 040: 
E la mina de antimovio mas comun. La na- 
aleza nos la ofrece en abundancia en muchos 
Watos: uno de los mas ricos en Francia es el 
PON Mr. Julia Fontenelle ha descubierto en 
Seastel. El sulfuro de antimonio gris esta en 
isa, diseminado d cristalizado, tiene aspecto 
he ico; su sistema cristalino es un prisma 
eN vidal de 91% 3) de 88% 2. Se encuentran 
gu edades cuyos cristales son prismas cuadran- 
Dear, un puco comprimidos, con puntas rec- 
SON poco mas d menos, terminadas por pi- 
ltas tetraedras; peso especifico 4,3, 


y y Composicion : término medio de Bergmann 

Yulia Pontenelle, 
Antimonio. 74,4 
Azufre. . . 25,6 


A A 


100,0 
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Fariedades. 00100: 
— Gris compacto. Color gris de plomo ba= 
jo, brillo buetálico a lo interior, muchas vece$ 
deslucido á la superficie, fractura desigual: con 
granos finos, un poco manchoso; peso especifi- 
«co 4,368. 

, Se le encuentra en masa ó diseminado, Y 
a veces en pequeñas concreciones distintas Y 
granudas, : P2H AGAU: 

— Gris hojoso. Se encuentra en masa ó di- 
seminado, en concreciones distintas, granudas, 
de SEenOR grandes d pequeños, y mas a, menudo 
prolongados. Golor como el anterior, brillo me” 
tálico tierno, fractura hojosa , que pasa á vé 
ces á la radiada con radios largos, division sim” 
ple; peso especifico-4,368. Es una de las yarié* 
dades mas escasas. ¡Lo ¿ca 

— Gris radiado. En masa ó diseminado, y *% 
concreciones menudas, á veces granudas y lar” 
gas, 0 bien en cristales tetraedros 4 hexaedro% 
estriados sobre su longitud, por lo comu 
muy brillantes. El color de este sulfuro es % 
gris de plomo claro, y. su peso especl co 

e4,244,5. | 


Composicion segun Bergmann. 
: Antimonio 74 
Azufre. . . 26 


—- ! 
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— En plumas. En masa, pero comu 

te en cristales capilares muy pequeños, 

ue tira al gris de acero, brillo metálico, 4? 
4 , 


pmenb” 
color 
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ura en fibras muy sueltas y entrelazadas, muy 
- Merno; peso especifico 4, > ii 
. —Vegro. Color de hierro, brillo metalico, 
Lierno, fácil de dividirse, fractura concoidea, 
Cristales en tablas rectangulares tetraedras de 
Ordes truncados. 
— Cilindrico , acicular dec. 


TERCERA ESPECIE. 
Á. SULFURO ROJO DE ARSÉNICO: 
Rejalgar,. 


1 A halla este mineral con mas frecuencia en 
» Hlones metálicos, en ciertos productos vol- 
Qicos, 4 veces diseminado en las rocas ¿c. Sus 
leipales parages son Alemania, Hungría, Si- 
la, Transilvania, Bohemia, Sajonia, China, 
ql Japon Gte. dc. Es de un rojo anaranjado; 
Ñ de un medio entre el nacar y el diaman- 
dos to-eléctrico, adquiere la electricidad re- 
tales frotacion , insipido » VENENOSO , Cris- 
Be erivando' de un prisma romboidal obli- 
Pim? mas fusible que el arsénico y que el OrO= 
ento, arde con una lama azulada , despide 


olor aliáceo ; peso especifico 33% 


M Composicion del mineral cristalizado segun 
A Laugier. 
Arsénico 100 sy 
Azufre... 43,74 
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B. SULFURO AMARILLO DE ARSÉNICO. 
Oropimento. 


Este sulfuro es menos abundante que el an” 
terior: se halla en la Hungria, en Georgia, 2 
Valaquia, en la Turquía asiática, en Transil- 
vania , unas veces en lo interior de los filones; 
otras en pequeñas masas cn gangas arcillosas , 0 j 
bien en productos de naturaleza volcánica, Es” 
te mineral es de un amarillo de oro ordinari8”. 
mente nacarado, lo mas frecuente en masas f0f 
madas por hojas tiernas , flexibles y semi-tra5” 
parentes, fáciles de separar. Tambien se pró” 
senta en cristales prismáticos romboidales obli” 
cuos; es inodoro, insípido, venenoso, estruoti 
ra hojosa con hojas curvas , mas fusible que bs 
arsénico, procediendo con el fuego como e 1H 
cedente y adquiriendo la misma electricidad 
peso especifico 3,048 á 3,521. 


Composición segun Mr. Laugier. 
Arsénico 100 
Azufre.. 61,65 + 


_—— 


161,65 


CUARTA ESPECIE. — Sulfuro de Bismul” 


es en 1 

en Bo 

asas % 
sl 


Este mineral se encuentra raras vec 
naturaleza + se le halla principalmente 
hemia, en Sajonia, en Suecia 4c., en mM 
á veces en agujas, nunca solo en filones, y) 
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los de algunos otros metales, particularmente 
en los de plata y en algunas minas de estaño y 

€ cobre do Cornouailles cc. 

«Color gris de plomo claro, y-A veces ama- 
rillento , brillo metálico , uebradizo, de es- 
tructura hojosa y á veces ida manchoso, y 
e un peso especifico de 6,131, a 6,467. 


Composicion segun Lagerhielm. 
Bismuto 100 : 
Azufre. 22,52 SES 


Variedades. 


cobre. 


de le encuentra en diversos panas prin- 
ita en Siberia, en: don e se halla en 
A s considerables. Acompaña tambien al co- 
de o en cuya composicion entra por mas 
o ANIOS Está en cristales” en el de Cor- 
e hace parte de algunos schistes cobri- 
» como en Jos de Mansfeld. ' 

h ste mineral es de un color gris de acero, 
da frágil, mas fusible que el cobre, no 
Mio ompone por el calórico : cristales en pris- 
exaedros regulares diversamente mouifi- 

he 955 peso especifico de 4,8 45,4 


se 
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: Composicion segun Berzelius. ' 
: Cobre. 100 

Azufre 24,42 


Variedades. 


Cristalizacion en prismas hexaedros termi? 
nados por caritas anulares. — En dodecaedro% 
bi-piramidales regulares con vértices trunca” | 
dos. Compacto , mameélonado , en forma 4% 


espigas Ccc. 
SESTA ESPECIE.— Sulfuro de Manganes0: 


No se halla en el estado nativo sino en pt” 
queda cantidades con el teluro y el carbonat? 
e manganesa. Se le encuentra en Transilvani» 
haciendo accidentalmente parte de- los filone? 
argentiferos y auriferos: color negro pulyerW” 
lento, sin brillo, mas fusible que el manganes 
Composición : Manganeso 100 * 
Amuíre. +. +. 56,32 


SÉPTIMA ESPECIE. 
SULFU bolos rro 
Cinabrio, 
Tos locales principales de estaaneral estab 
al pic delos terrenos secundarios, en arcillas € 


. , ,5tA 
bonosas y rojas, y en los calcáreos de que eee 
cubiertos: de este número son los de Alma 
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en España; del Ducado de Dos-Puentes; de 
dria en Garniola y de Méjico 6cc. Existe en Sy= 
ina de Hungria eri los terrenos primitivos; en 
rancia nose han encontrado todavia 'rastros' 
Mas que en Menildot., Los mas hermosos crista= 
es de este sulfuro se nos han traido de la Chi- 
Ma, y forman prismas hexaedros regulares, 
Mientras los de koro forman combinaciones 
Yomboedras. UPS FP, PHUDSA 
_El cinabrio es rojo 9 pardo, su polvo de un 
rojo muy hermoso, es volátil, y se condensa en 
“queñas agujas. Ningun ácido le ataca, escep- 


+0 el hidro-cloro-nitrico: peso especifico 7. 


e “Composición : Mercurio 100 * y pde. 
Azufre... 15,88. - 


Mori sh s 0 Variedades. 2d Al 


$ Fibroso,' de fibras divergentes. — Compac- 
Zi Ps Grarmlar.—M: amelonado.— 7 erroso.— 
te tego, En este estado es mas comunmen-= 
bitumninoso. RBOaa 29 304 0: 
00 ¿VIV Da MI O 0063 
TAVA ESPECIE.—Su/furo de Molibdeno. 
> ¿E Roquo) 
ertenece á los terrenos primitivos : existe 
Mae , entre los gneiss, el granito y el 
dE Chisto; hace tambien parte de algunos mi- 
la és , sobre todo de los de estaño. Se le ha- 
E todos los pares primitivos de Europa, 
¿en cortas cantidades, 
cha A sulfuro pargcé:4ea :plombagina//mian- 
papel como este carburo, con la diferen- 
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cia que: las señales que ésta deja sobre la porcer, 
lana son grises y las suyas, son verdosas. Esta 
en pajitas diseminadas en las rocas, y algunas ves 
io pi 1 raras, enprismas hexaedros regula- 
res y modificados : peso especifico de 4,54 4,745 


Composicion segun Bucholz. | 
Molibdeno 60 : 
Azufre. . . 40 


100 cioit yaa :3148 
Variedades. 43 + Biuds dee | 


—En riñones ó capas, en estructura hojos*. 
9 laminaria. 


NOVENA ESPECIE.— Azufre de Nickel. 


Color de un verde que tira á amarillo , m“ 
tálico, cristaliza en agujas sueltas que. forma? 
pequeños haces; su. disolucion toma un colo£. 

ioláceo por el amoniaco, y da por la potasa un 


vio 
precipitado de un verde claro. 


il 


Composicion : Nickel 65 
Azufre 35 


100 
Variedades, ya na 


Azufre de nickel capilar, d pirita capilar de: 
haarkies.. ., ? ¿141 1 
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DECIMA ESPECIE. 


BI-SULFURO DE HIERRO: 
Pirita marcial. 


Este mineral , uno de los mas comunes, es 
el Que el vulgo toma por el oro nativo: esta 
En el mayor número de minas, hasta en mu- 
“Uas de hulla. Sus formas cristalinas son el cu- 
0, el dodecaedro pentagonal, el icosaedro, el 
amtedro sus diversas composiciones : color 
el tilo de oro, brillo metálico; no se atrae por 
En , da chispas con el eslabon, es inodóro 
Sipido: desprende por el calor 22 de azufre, 

Y se unde: peso especifico de 4,14 4,74. 


Composición : Hierro 100 
Azufre 118,62 


PRIMERA SUB-ESPECIE. 
CUADRI-SULFURO CÚBICO. 


Color de oro, da tambien chispas con el es- 
áq 1%, cristales cúbicos; peso especifico de 4,6 


2%. Este mineral contiene algo de rejalgar. 
Y ariedades. 


te Pirita globulosa, en pedazos redondeados 
Dentales bien marcados en la superficie. — 
reno — Mamelonado. — Compacto. — 
Jero, — AUNJero.— Cupri ero.— Ba- 
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cilar y Fibroso , con fibras rectas y divergen- 
tes. —Pseudomorfico.—Conchiforme. El amo” 
nito es su forma mas ordinaria. — Selenifero ÓcCe 


SEGUNDA SUB-ESPECIE» 
CUADRI-SULFURO PRISMATICO. 


Mineral de un amarillo lividico d verdos0» 
que se descompone Juego espuesto al aire; sU% 
cristales derivan de un prisma romboidal rect0 - 


de 106% 2 y 73% 58”. Peso especifico 4,75. 
Variedades. 


— En prismas romboidales regulares con yet 2 
tices de A caras, y bieu en octaedros rebaj2” 
dos con base rectángular 4 romboidal. — Con- 
chiforme.—Maclado.—Mamelonado.—Pset” 
domorfico— Estalactico ác. 


TERCERA SUB-ESPECIE. 
SULFURO DE HIERRO MAGNETICÓ- 


ie 

. k , $ 

Color que tira al' bronce, polvo de un ge 

nCgruzco , Magnético, edil chispas e 

eslabon, muy fusible, cristales en prisma 22 
xaedro regulares. Peso especifico 4,52, 


Composicion segun Mer. Thenard, que Eo» 
tiene sobre S 
Hierro. . . ..... 100,00 
Azufre, ya 67,78,9 79,08 


911 


Mr. Beudant indica las proporciones dadas 


por Mr. Hatchett, que son 


Hierro. 63 
Azufre 37 


—_——— 
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Este analisis tiene conexion con la com- 


cación del sulfuro de hierro de Proust. 


Ir. Hatchett opina que en la pirita magnéti- 
Ca no está todo el hierro en el estado metálico, 
Y que contiene oxigeno cerca de 0,077 de 
SU peso. | 

Variedades. 


—En prismas hexaedros con facetas anula- 
Tes (raro EA Compacta.— Hojosa Eco. 
Mr. Hatchett ha trabajado mucho en el 
Malisis de las piritas; presentaremos en el es- 
ado siguiente los resultados que ha obtenido. 


FT | 


PARTES CONSTITUYENTES, 


PIRITAS: Eeso 


específico. 


— 


Hierro. | Azufre. | Total. 


— 


En dodecaedros. . 4,830 47,85 52,45 400 
3= cubos estriados. » 47,50 52.50 400 
== cubos lisos, ... | 4,834 | 47,30 | 52,70 | 400 
Add. 4,698 45.40 53.60 400 
Us Pequeñas, ... 4,775 45,66 54,34 400 


tal Por ¿l se ve: 1.2 que las piritas en eris- 
*S regulares contienen menos azufre: 2. que 
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las estriadas tienen mas: 3.2 que la mayor difes 
rencia es de 0,021, 


- UNDECIMA ESPECIE. 


Jl 


PROTO-SULFURO DE PLOMO. 
'Galena alquifuro. 


Se halla en masas considerables en los tet- 
renos primitivos, intermediarios d secundarios* 
se encuentra tambien en filones; se halla en gral 
número de minas. Las principales que se esplo” 
tan estan en Inglaterra, en Carintia: en Sabo” 
ya dec. En Francia se encuentran muchas, aun. 
que solo dos han sido esplotadas en Bretaña Y | 
en Ja Lozera. $ 

El proto-sulfuro de plomo es de un gris ne” 
gruzco , brillo metálico, mas esplendente que 
su metal, agrio, divisible aralelamente á 14% 
caras del cubo; peso Salecilieó 7,58, 


Composicion: Plomo. 87 
Azufre 13 


100 * 


Variedades. 


En cubos, en octaedros y todos sus deriva” 
dos: sin embargo se halla rara vez en dodevcat” 
dro romboidal. — Hojoso , con grandes Ó de 
queñas hojas. — Compacto, — Lerroso.— 2 
talcictico (raro). — seudomorfico. — Globu” 
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loso, en pequeñas masas redondeadas con cris- 
tales á la superficie Cee. 

Las variedades en eristales son casi puras, 
as demas estan unidas con otros sulfuros. 


DUODECIMA ESPECIE. 


SULFURO DE ZINC. 
Blenda. 


El sulfuro de zinc es el mas comun de los 
Minerales de este metal; se halla en los terre- 
Mos secundarios y de transicion: ademas de las 
Minas que hay en paises estrangeros, la Fran- 
Cla nos le ofrece en los departamentos del Isere, 

el Paso de Calais, Altos Pirineos, Finisterre Cc. 

Stan casi siempre con el sulfuro de plomo. 

Las blendas son frecuentemente trásparen- 

*s y á veces opacas; su color varia entre el 

evirillo casi puro, tirando al verdoso, el ama- 
o ocráceo , el rojizo, pardo negro Éc. 
r. Bertholet atribuye estas variedades de co- 

Dres á cuerpos estraños y á un modo particu- 
EN e agregación; Son fosfurescentes por la fro- 
a su estructura es con mas frecuencia ho- 

Al fibrosa , con fibras divergentes, y ú veces 
de ubos y en octaedros mas 0 menos modifica- 


5. Peso especifico 4,16 


Composicion: Zinc. . 100,00 
Azufre 49,88 


Las diversas blendas contienen mas Y me- 
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nos hierro-por oxidar. Mr. Thenard da 0,12; 
algunas estan unidas con algo de cadmio, pro= 
bablemente en el estado de sulfuro. 


V ariedades. 


Mamelonada. — Globulosa. —Granuda.= | 


Testacea Cc. 


TERCER GÉNERO. 
SULFUROS MULTIPLOS. 


PRIMERA ESPECIE. 


SULFURO DE ANTIMONIO Y PLATA. 


Plata roja. 


Color rojo, no metálico ; espuesta á la ac” 
cion del calórico se volatiliza el azufre y anti? 
monio. El residuo es un boton de plata ; cris” 
tales afectando diversas formas ; las principales 
son el prisma regular de seis caras , y con ver” 
tices romboédricos , el dodecaedro bi-piramP 
dal con triángulos escalenos ó isocéles. Peso 
especifico de 5 á 6. 

Composición : 


Sulfuro de antimonio... 32 


Azufre. . + ta 
— de plata. . .. + 68 | 


Pláta. . . +. 03 
Antimonio. 2 
ys 


100 100 


4 
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- Variedades. 


Botrioido. — Compacto. — Granular. 


SEGUNDA ESPECIE. 
SULFURO DE ANTIMONIO Y COBRE. 


Metaloide , color gris, disolución colorea- 

a de azul por el amoniaco , precipitando co- 

bre sobre las hojas de hierro. 
Composición : 

Trisulfuro de antimonio. 33 


Anti 5-24 


Ulfuro de cobre. . + + - 47 SEO a 
100 100 


TERCERA ESPECIE. 


SULFURO DE ANTIMONIO DE COBRE 
Y PLOMO. 


Burnonito. 


ve lineral raro, encontrado por la primera 
o Cornouailles, y habia llamado poco la 
de cion de los naturalistas hasta en 1804, 
An ca en que Mr. Bournon y Hatchett le des- 
leron y analizaron. 
he Eto polisulfuro es gris de plomo que tira á 
Ad , cristalizado ya en prismas rectangula- 
e uples , y modificadas sobre sus aristas, yA 
ctaedros rectangulares mas Ó menos varas 
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dos. Estos cristales son gruesos y brillantes, de 
fractura desigual, en granos gruesos : raya el 
espato calcáreo, mancha el papel no tanto co” 
mo el plomo; echado en polvo sobre el hier- 
ro candente produce un resplandor fosfórico 
inodoro, de un blanco azulado. Peso especl- 
fico 0,6775. , 

Composicion : 

Azufre. . . 19 
Antimonio. 26 
Plomo... . 44 


Cobre. . + 13 
100 100. 


Trisulfuro de antimonio. 36 
Bi-sulfuro de plomo. . . ..48 
Sulfuro de cobre. . . . . 16 


Variedades. 
Vacilar. — Compacta Kc. 


CUARTA ESPECIE. 
SULFURO DE ARSÉNICO Y PLATA. 
Sprodglanzerz. 

- Mineral de un gris negruzco, semi-=metálí- 
co , que despide un olor aliáceo muy fuerte si 
se le espone á una A elevada : 5u 
residuo es un boton de plata; peso especifico 7» 

Composicion : poco estudiada, 


FW ariedades, 


Cristalizado , en prismas hexaedros regula” 
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res , d bien con vértices piramidales. — Gom- 
pacto. — Granular. — Hojoso CC. ; 


q QUINTA ESPECIE. 
- "SULFURO DE ARSÉNICO Y COBALTO. 


Cobalto gris. 


S Este mineral es metálico , de un color de 
Cero muy brillante, division en cubos; crista- 
Pao en dodecaedros de cinco ángulos, en 
Ubos dodecaedros , icosaedros ¿Cc. ; peso espe- 
“ilico 6,45, 
Composicion : 
Cuad; Azufre. . 20 
r1- 5 
8; sulfuro de cobalto. . VAR: 45 


l-arseniuro de cobalto. . . 63) Cobalto 35 


¡Ln— 


100 100 


Variedades. 
Compacto. — Hojoso. 


SESTA ESPECIE. 
SULFURO DE ARSÉNICO Y HIERRO. 
Mispikel. 


a ctálico , color á veces amarillento, y lo 
Nado Un de un blanco de plata; cristales va- . 
> Pero comunmente en prismas rom- 


Vida] 7-44 
“46S , en octaedros y en primas de verti- 
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ces diedras. Peso especifico 5,6; disolucion que 
da un precipitado azul por los hidro-cianatos 
de potasa ó de sosa. : 


Compósicion: 
Cuadri-sulfuro de hierro. . 37 Azufre. . 20 


. . pl Z Ar 31 . , 4 
Bi-arseniuro de hierro. +. 63) m0 00 3 
Hierro. . 


100 100 
SÉPTIMA ESPECIE. 
SULFURO DE ARSÉNICO Y NICKEL. 


Metálico, color analogo al del estaño; es” 
puesto a la accion del calórico en. una vas!i]2 


tapada se sublima el sulfuro de arsénico. Peso. 


especifico 6,12. 


Composicion : 19 
Cuadri-sulfuro de nickel. . 37 Pana . 
. . e ' rsenico. 

Bi-arseniuro de nickel. . . 63) mw: 3 
Nickel. . 


——— 


ra 
100 100 


Este mineral contiene casi siempre hierros 
unido probablemente al azufre. 


OCTAVA ESPECIE. 


SULFURO DE BISMUTO Y PLOMO: 


Wismuth nadelerz. 
e é ; ¡as 
Color gris de acero , cristalizado en aguj*” 
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rodeado de una ganga de naturaleza cuarzosa. 
eso especifico 6, 12. 
Composicion segun el Dr. John. 
Azufre... 11,68 
Bismuto. 43,20 
Plomo. . 24,32 
Cobre. . 12,10 
Nickel. . 1,58 
Teluro.. 1,22 


94,00 


NOVENA ESPECIE. 


SULFURO DE BISMUTO , PLOMO Y 
PLATA. 


Wismuth Bleierz. 


0 Gris de plomo, rudimentos de cristalización 
Ln mes ; pertenece mas bien al sulfuro de 
0mo. 


Composicion segun Klaproth. 
Azufre. . 16,30 
Bismuto. 27,00 
Plomo. . 33,00 
Plata. . 15,00 
Hierro. . 4,3 
Cobre. . 0,90 
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DÉCIMA ESPECIE. 


SULFURO DE COBRE Y PLATA. 


Compacto y amorfo, metálico , color de 
acero muy brillante y fusible. ¡ 


Composición : 


Sulfuro de cobre. . 39 Azufre. 16 


SS Cobre.. 31 
Bi-sulfuro de Plata. 61 Plata. . 53 


——— 


100 100 


Este sulfuro deberia mas bien pertenecer 
al sulfuro de plata. En 


UNDÉCIMA ESPECIE. 
SULFURO DE COBRE Y BISMUTO. 
Metálico , gris amarillento , cristales Ch 
_agjas reunidas en grupos. | 


Composicion segun Klaproth. 
Azufre... 12,58 
Cobre. . 34,96 
Bismuto. 47,24 


94,48 
> DUODÉCIMA ESPECIE. 
SULFURO DE COBRE Y ESTAÑO... 


Metálico y gris amarillento. Peso especifi” 
co de 4,35 44,78, 


09 
de do 


Composicion segun Klaproth. 


Bi-sulfuro de cobre.. 39 CAES: si 
Bi-sulfuro de estaño. 61 Estaño: 48 
100 100 


| DÉCIMATERCIA ESPECIE. 
SULFURO DE COBRE Y HIERRO. 
Cobre piritoso , pirita cobriza. 


Metálica , amarillo de bronce. El amonia= 

%0 y los hidro-cianatos producen un precipita- 

9 azul en su disolucion. Este mineral cristali- 

24 €n octaedros , en tetraedros irregulares sim- 

es ó modificados diversamente Ócc. Peso es- 
Pecifico 3,5 4 4,5. 


Composicion segun Mr. Rose. 


Bi-sulfuro de cobre. 52 Sulfuro. 35 


i-sulfuro de hierro. 48 ( Citi 0 


Pq KX<X 


100 100 
Variedades. 


o mpacto. — Amarillo de bronce.—Ver- 
Moor y Mamelonado. — Estalactitico. —Pa- 
o A? en cubos 0 en octae- 
Mé ulares. Mr. Beudant opina que esta 
ad puede hacer una especie separada. 
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DÉCIMACUARTA ESPECIE. 
SULFURO DE COBRE GRIS. 


Comprendemos en este nombre tres varie- 
dades que tienen por caractéres generales ser 
metálicas, de un color semejante al del acer0 


mas 0 menos oscuro, tanto á lo esterior com0 | 


en la fractura cuando está reciente. 


A. COBRE GRIS ARSENIFERO. 
Tennantite. 


Su color varia de gris de plomo al de hier” 
ro; se halla en masas , pero mas comunment? 
en cubos , en octaedros, y con especialidad en 
dodecaedros romboidales. Es brillante, y á vé 
ces mate, division en dodecaedros, raspadur? 
gris amarillenta, quebradizo , dando al soplete 
una llama azul seguida de un olor de ajo, y de” 
ja un residuo atraible al iman. Peso especifi0 


4,375. 


Composicion Am Richard Phillips. 
Azufre. . 28,74 
Cobre. . 45,32 
Arsévico. 11,84 
Hierro. . 9,26 
Silice. . . 5 


100,16 Ñ 


a A A e 
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B. COBRE GRIS ANTIMONIFERO. 
Mina de cobre negro. 


Se encuentra este mineral en la superficie 
y en las hendiduras de otras minas de cobre, 


-sobre todo en las de los sulfuros. Su color es 


entre negro azulado y negro parduzco; es fria- 
e, á menudo pulverulento, algo manchoso. 


“ Composicion segun Klaproth. 
d prado . 28 E 
Cobre. ... 37,75 
Antimonio. 22 
Din 
Hierro. . +. 3,25 
Plata. . . . 0,25 


C. COBRE GRIS ANTIMONIFERO Y 
PLOMIFERO. 


Fahlerz. 


o masa d diseminado, alguna vez tambien 
mM izado en tetraedros regulares, teniendo 
mas de las veces ángulos d bordes, y aun 
cb y otros truncados ú en visel. Golor gris 
o lyo negruzco con un vislumbre 
pe villo metálico , fractura casi concoidea. 
especifico 4,804. 
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Composicion segun Klaproth. 


Azufre. . . 13,50 - 
Cobre. . . 16,25 

Plomo. . . 34,50 
Antimonio. 16 

Hierro. . + 13,75 

Plata.*. . .. 2,25 


96,25 


DÉCIMAQUINTA ESPECIE» 
SULFURO DE PLOMO Y PLATA. 
Lichtes Wi elssgúltigerz. 


Sustancia metálica , color gris de plomo: 
Peso especifico 5,32. | 


Composicion segun Klaproth, 
Azufre. . . 12,25 
Plomo. . . 48,06 
IATA. 20,40 
Antimonio. 7,88 
Hierro. . . 2,25 


90,84 | 


DÉCIMASESTA ESPECIE. 


SULFURO DE PLOMO DE ANTIMONIO- 


Dunkles W. eissgúltigerz. Ñ 


Sustancia igualmente metálica, y gris de 
plomo. 
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Composicion segun el mismo químico; 
y Azufre. . . 22 
Plomo. . . 41 
Antimonio. 21,50 
Platad ¿AOS 
Hierro. . . 1,75 


_qxrRrIPz-áAóéÓA á A KÉ—— 


95,50 
CUARTO GÉNERO. — Oxisulfuros. 


Estas combinaciones se diferencian de las 
“ecedentes en que el metal en todo ú en par- 
€ se halla en el estado de óxido. y 


ÚNICA ESPECIE. ae 
OXI-SULFURO DE ANTIMONIO,. 
Ántimonio rojo. 


o Este mineral se halla en- Braunsdorf en 
bo nia , €n Kremnitz en Hungría , en Fran- 

> €n Alemania ác. Se halla mas: comun- 
«Ute en cristales capilares agrupados en hace- 
Nu: color rojo cereza , brillo parecido al del 
AS estructura fibrosa , opaca, blanda, 

quebradiza. cy 


Afro Composicion : segun Klaproth. 


Oxid Ed. 183 l 0 iman de an» e 


naa antim.* 78,3 timonio. 


PP? Trisulfuro de antim,? Y 
) « : a 
100 á á , : 2400 


16 
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FAMILIA DE LOS SELENIDOS. 
SELENIO». 


El descubrimiento del selenio se debe á 
Berzelius, que le encontró en una especie 40 
pirita de fahlun y en el eukairite. Este quími- 
co le ha clasificado entre los metales; pero C0” 
mo Opina que en razon de sus diversas. propit” 
dades se podria con igual razon admitirle en” 
tre los combustibles no metálicos, hemos 9” 
doptado este partido por causa de algunas an? 
logías con el azufre. 22 

El selenio es muy raro , inodoro, insipido, 
quebradizo como el vidrio, fácil de reducirse 
en polvo, muy mal conductor del calórico Y 
del fluido eléctrico, fusible de 100 á 150%, 4 
tra en ebullicion á una temperatura poco! pu 
elevada, pasa al estado de vapor, es amarillor 
to, y susceptible de entrar en combinaci 
con-el oxigeno, el hidrógeno, el cloro Y 
metales; peso especifico 4,30. 

Composicion: cuerpo simple. 


SELENIUROS. 
¿nuera especir.—SELENIURO DE COBRE: 


e 
Este mineral se ha descubierto por pero | 
Jins en la pirita de fablun en las grietas or 
'carbonato de cal hojoso , al que da un “o 
negro, es metálico, en forma dendriticd, 
un blanco de plata y ductil (raro). 


PX 


: Sel 


| 227 
Composicion: Selenio. 39 
Cobre. . 61 


100 
SEGUNDA ESPECIE. 


SELENIURO DE COBRE Y DE PLATA. 


Eukairite. 


» Se encuentra en una mina antigua de co- 
re 


abandonado en Strickerum en Smoland, 
Metaliforme , color gris de plomo, ductil (raro 
Y en la misma ganga que el precedente). 


Composicion segun Berzelins. 


eniuro de Selenio.. us 0 26 
Cobre. io, 4 PNBlata. ... 00: o.. e 38,93 
EN Cobre. 23,05 
bseleniurode Sustanciasterrosas. 8,90 


Plata... 59WPérdida. o... 3,12 


HA AAA 


100 100,00 


co gun su composicion el ukairite debe ser 
br sado como un seleniuro de plata cu- 
tra, 

Nora. No existiendo los boruros en la na- 


¿alza , describiremos el boro hablando del 
“ido bórico. 


FAMILIA DE LOS PHTORIDOS. 


Cuerpos que por el ¿cido sulfúrico concen- 
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trado despiden un vapor blanco que corroe el 
vidrio, y se conoce con el nombre de ácido 
fluórico (1). - 


“PHTORUROS Ó FLUATOS. 


E Sa 
4. 


por Scheele en 1771, 
PRIMER GÉNERO» 


Minerales que dan muy poco silice d nada; 
á causa de su fusion con la potasa d la sosa» 


PRIMERA ESPECIE. 
PHTORURO DE CALCIO, 
Espato fluor, fluato de cal , cal fluatada» 


Esta sal existe econ abundancia en la natu” 
raleza frecuentemente cristalizada en cubos 


(1) No damos aqui la descripcion del phtoro 


porque se conoce solamente en su estado de com mE 
cion con el oxigeno , y constituyendo el ácido za Se a 
co, que hasta ahora no ha sido descompuesto: “4 
se sabe de positivo sobre este particular. k Nr 
acaso un hidrácido? Esta es una cuestion) dico 
Thenard , que no se ha resuelto todayia. 
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tuyos ángulos ó bordes estan alguna vez trun- 
cados ; varía esta forma cristalina , pues se ha- 
la tambien en octaedros, en dodecaedros, romo 
boideos , cristales obliterados , esferoides Ccc, 

a forma primitiva es octaedra regular. Este 
Ñuato es insípido , insoluble en el agua, inalte- 
Yable al aire, blanco claro y opaco, 6 bien 
azul, amarillo, rosa, verde, violeta , mas 0 
menos claros fosforescente por la accion del 
calórico, y de un peso especifico igual á 3,15. i 


+ Composicion: Phtoro. 48 
Calcio. 52 
100 

Variedades. 


E Aluminifera. — Compacta.— Granular.— 
ojosa. — Cuarcifera. —Terrosa. — Testa- 


0 Pseudomorfica. — Estalactica (muy 
ra), 


SEGUNDA ESPECIE. 
PHTORURO DE CERIO, 


hi Amorfo, color rojizo:ó parduzco, peso es- 
Cifico y composicion poco conocidos. Lo mis- 
0 sucede con el phtoruro de itrio. 


P TERCERA ESPECIE. 
HTORURO DE SODIO Y DE ALUMINIO, 
Eriolito, 


Este mineral , tan curioso como raro, solo sé 
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ha hallado hasta ahora á la estremidad del bra- 
zo de mar llamado Arksut , á treinta leguas de 
la colonia de Juliana Hope; está en masa, di- 
seminado y en concreciones hojosas espesas; €$ 
blanco d amarillo pardo, su brillo tira al naca” 
rado, es trasluciente, y en el agua se hace mas 
trasparente ; su fractura es desigual, se funde 


al calor de una bugia, y es de un peso especl- 
fico igual a 2,95, , s 


Composicion segun Mr. Vauquelin. 
Phtoro ó acido en agua 47 
DO ds DA 
A a ade A) 


) 


Pq 


| 100, 
SEGUNDO GÉNERO. — Sili-phtoruros. 


Sus caracteres distintivos son de dar un rt? 
, .y* . , $2 
siduo siliceo si se los funde con la potasa cau 
tica. 
UNICA ESPECIE. 


SILI-PHTORURO DE ALUMINIO. 
Topacio. 


El topacio forma una parte constituyente 
esencial de una roca primitiva particular, Ue 
es un conjunto de topacio, de cuarzo Y osla 
chorlo, y que se lama roca topaciana. Se ha el 
en cristales gruesos y masas cilindricas CP. 1 
Aberdeenshire, en filones en Inglaterra 5 pe 
«te tambien en cavidades drúsicas en el gra? 
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to dc. Jameson divide los topacios en tres sub» 
especies, cuya clasificacion seguiremos» 


PRIMERA SUB-ESPECIE» 
TOPACIO COMUN. 


Color de.un amarillo vinoso , muy brillan- 

te, trasparente, de refraccion doble , mas duro 

Es el cuarzo , fractura en pequeño concul- 

dea, en concreciones granulares, diseminada y 

cristalizada en prismas tetraedros, diversamen- 
te modificados ; peso especifico de 3,4 a 3,6. 


Composicion: Topacio del Brasil,—deSajonia id. 
lúmina, +. +...» 58, 57,45 59 
Md Un Ia 00 

A orusrco.. ano IO 
100,18 99,54 99 

Berzelius. Klaproth. id, 


Hay gran diferencia en los topacios , segun 
parages en que se hallan : asi una tempera- 
Ura muy alta hace perder su brillo y tempe= 
"atura á los de Sajonia , en tanto que los del 
posi se coloran en rojo rosa y a una tempe- 
para todavia mas elevada en azul violeta. Los 
pis del Brasil, de mucla , de Sajonia y de 
Siberia desarrollan por la accion del calórico, 
3 electricidad negativa á una estremidad, y la 
Positiva á la otra. Todos los topacios son eléo- 
ticos por la frotación , y conservan mucho 
lCmpo esta electricidad. 


los 
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Variedades. 


Topacio blanco, azul , rosado , amarillo, 
mas 0 menos“oscuro , opaco, trasparente. — 
Cilindriforme. — Hojoso , granudo , enro= 
llado Ócc. | 


SEGUNDA SUB-ESPECIE. 
PHISALITO Ó PIROPHISALITO. 


Se halla en masas , en concreciones granú” 
das, en el granito , en Fimbo en Suecia. Color 
blanco , verdoso, fractura desigual , traslucien” 
te en los bordes, brillante en la division, que 
es perfecta; peso especifico 3,451. Blanquea a 
soplese. , 

' 
Composicion: Alúmina...... 57,74 
Silice. , +... 34,36 
Acido fluórico. 7,77 


—_——— 


99,87 


Esta sub-especie figuraria igualmente en? 
tre los silicatos. | 


TERCERA SUB-ESPECIP. 
CHORLITO Ó TOPACIO CHORLIFORME: 
Pienito de Werner. 


Este mineral se encuentra en Altember$ 
en Sajonia en una roca de cuarzo y de mica, € 
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pórfido. Está en masa, compuesto de concre- 
ciones prismáticas paralelas, y cristalizado en 
prismas hexaedros Jcgdos: Color amarillo pa- 
Jizo , brillo. resinoso muy vivo, fractura casi 
concoidea, traslucida en ds bordes , quebradi= 
zo, infusible , eléctrico por el calor; peso 52 
Ppecifico 5,53. 


Composicion segun Berzelius. 
Alúmina. . . . 51,0 
ADA 38,43 
Acido Íluórico. 8,84 


98,27 


Esta sub-especie podria clasificarse tambien 


Etre los silicatos, y Jo mismo la Piknita , Cu= 


YOs principios constituyentes son: 


Alúmina. . .. 34 
QUITA. okoss 37 
Acido fluórico. 9 


—— 
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ANOTA. Como los fosfuros no existen en la 
Aturaleza hablaremos del fósforo en la clase 
€ los ácidos. 


FAMILIA DE LOS ANTRACIDOS. 


, Cuerpos formados de carbono puro, y unido 
“Mas sustancias. 


Primer GÉNERO. — CARBONO. 
Se ha convenido dar el nombre de carbo= 
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no á la sustancia que hace la base de los car» 
bones. Constituye en gran parte el esqueleto 
vegetal. Ninguna esperiencia positiva ha he- 
cho ver si estaba separado por la combustion, 
ó si era uno de sus productos : se considera sin 
embargo á los diversos carbones como óxidos 
de carbon, y su color negro como efecto de 
esta Oxidacion. El carbono es mal conducto£ 
del calórico , aunque lo es bueno del fluido e- 
léctrico. Forma un volúmen de ácido carbóní- 
co con el oxigeno en iguales volúmenes de es- 
te gas y de vapor carbónico. El carbono st 
une con diversos combustibles, y atribuiremoS 
á sus propiedades lo que diremos del diamante» 
El carbono, esceptuando el diamante, no $ 
halla en la naturaleza en el estado puro, sin0 
en el de combinacion , d en el de carbon. En” 
tonces está en masas en el seno de la tierra U* 
nido á una sustancia oleosa, al sulfuro de hier” 
ro Ccc. 


PRIMERA Espécir. — DIAMANTE. 


El diamante tiene la mayor estimación a 
tre todas las piedras preciosas. La India es ( 
rimer parage en donde se ha encontrado. 5 
halla rincipalmente en los reinos de GolcoP” 
da y de Visapour, en el distrito de Serra=007 
Frio en el Brasil, como tambien en Beng2 ar 
sobre las fronteras de Missore,: en la isla 
Borneo dcc. Los diamantes existen siempre. | 
los terrenos de trasporte que parecen ser POS | 
naturaleza moderna, y ordinariamente se co peo | 
ponen de sustancias terrosas y guijarros cua”. 
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zosos rodados, sirviéndole de cimiento una 
mezcla arcillo-ferruginosa y CUarzosa. En es: 
tos depósitos estan siempre los diamantes di- 
seminados en muy corta cantidad, casi siempre 
separados unos de otros, y envueltos en una 
corteza terrosa mas 0 menos adherente, y 2 
Poca profundidad. 

El diamante es incoloro, aunque se en 
cuentran sin embargo azules, ardos., amari- 
os, grises, negros, rojos y verdes (1). Su for- 

Ma primitiva es el octaedro, y su molécula in- 
tegrante el tetraedro regular. Se presenta en 
Cantos rodados , y bajo mas de quince formas 
cristalinas diferentes, que constituyen otras 
tantas variedades. Es el mas duro de todos los 
A os. No puede pulimentarse sino por me- 
Mo e sus mismos polvos. Cuando está asi ta= 
ado descompone los rayos solares , y ofrece 
juego agradable de colores de iris. Tiene 
Un esplendor vivo que le es propio ; su frac= 
Ura es hojosa, y los fragmentos tienen la for- 
Ma del octaedro d del tetraedro: es semi-tras- 
rente, con refraccion simple , y raya todos 
95 cuerpos conocidos. Descubre la electricidad 
Bula por la frotacion , en tanto que el cuar- 
nds, da la resinosa ; es fosforescente por su 
D: icion al sol , ó por el choque eléctrico, 
Spues del oro pimento y el plomo rojo es el 
erpo que refracta mas la luz : la refracta por 
h va sobre un ángulo de incidencia escedens 
lo: 13, lo que da márgen al gran brillo que 

; peso especifico de 3,4 a 3,60. 


() 1 rojo y el verde son muy raros. 
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Los diamantes se creían infusibles ; no obs- 
tante, el Dr. Silliman ha operado un rincipi0 
de fusion , lo mismo que con la antracita, €s- 
poniéndolos en una cavidad practicada en UN 

edazo de cal, á la accion del soplete con gaS 
hideiiióno y oxigeno. 

Composicion. Newton sospechó la combas- 
tibilidad del diamante. En 1794 la Academi2. 
de Florencia anunció esta combustion en el. 
foco de un espejo ustorio. Muchos quimicos 
repitieron la esperiencia, y uno de ellos, € 
ilustre y desgraciado Lavoisier, reconoció qué 
se convertia en ácido carbónico. Despues MM- 
Arago y Biot pensaban que podia contener h1- 
drógeno, vista la energia de su fuerza refrin” 
gente. H. Davy sospechó en él algo de oxige” 
no. Este hábil quimico operó ii veces lA 
combustion del diamante; y el resultado de 
estas diversas esperiencias , hechas con la mas 
minuciosa exactitud , fue que este cuerpo po* 
la combustion no da mas que gas ácido carb0” 
nico puro, sin ninguna alteración en el le: 
men del gas; de suerte que debe mirarse " 
diamante como carbono puro, cuyas molécula 
estan unidas por una gran fuerza de cohesioM: 


Observaciones sobre los diamantes. 


El valor de los diamantes es relativo 4 sú 
agua, es decir, á su blancura, magnitu 
grueso. Su peso se espresa por quilates , “% Na 
uno de los cuales es igual á 4 granos (26 cen” 
tigramas). El precio de un diamante eS res 


pectivo al de otro que tiene la misma traspW” 


del raj 
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rencia, el mismo color, Ja misma forma, la 


misma pureza Gcc., como los cuadrados de sus 


Pesos respectivos. 

El precio medio de los diamantes brutos 
que merecen ser tallados es poco mas O menos 
50 pesetas por el primer quilate. El valor de 
un diamante tallado, siendo igual al de un dia- 
mante bruto de peso doble, fuera de la hechu- 
ra, un diamante trabajado, de peso de 


4 quilat. costará... . --.. + ¿. 200 Pesche 
: Didi. ... 22% 200= 800 

3 id. .....32x200= 1,800 

didiip 42 x200=: 253,200 
AAA caia 


de 100. id. . . . . 100? x 200=2,000,000 


- Noobstante, esta regla no se estiende a los 
diamantes cuyo peso escede de 20 quilates. Los 


- QUe son mas gruesos se venden á precios infe= 


Yiores al valor que tendrian con respecto á es- 
te cálculo. 

Los diamantes que tienen un blanco de 
Mieve son los mas estimados, y los joyistas la- 
Man á estos primer agua. 
os diamantes de 5 4 6 quilates son muy 

ellos; los de 12420 muy raros, y con mayor 
Fazon los de mayor peso. Solamente algunos 
Pasan el de 100. 

l diamante conocido por mas grueso es el 
á de Matun en Borneo: está valuado en 
as de 300 quilates. (cerca de 2 onzas 1 quila- 


to). El del emperador del Mogol es de 279 
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quilates. Tavernierle ha estimado en 11,723,000 
pesetas. El del emperador de Rusia pesa 193 
quilates; es del grueso de un huevo de alo- 
ma, y de mala forma; ha sido rptadé en 
2,160,000 pesetas, y 96,000 de pension vita- 
licia. El del emperador de Austria pesa 13 
quilates; está tallado en rosa, y de mala for- 
ma: está valuado en 2,600,000 pesetas. El 
diamante del rey de Francia, llamado el £e- 
gente , pesa 136 quilates; pesaba 410 antes de 
ser tallado : es notable por-su: hermosa forma» 
sus bellas proporciones y su perfecta limpieza» 
Está considerado como el mas hermoso de Eu- 
ropa : fue comprado por el duque de Orleans» 
entonces regente, en 2,250,000 pesetas, y yas 
luado en mas del doble. Todos estos hermoso% 
diamantes se han encontrado en la India. E 
que posee el rey de Portugal es el mas gruesó 
que se ha hallado en el Brasil. Se ha estimadO 
su peso en 120 quilates. Mr. Maw no le 4 
mas que 95 y 3 cuartos: no se ha tallado , Y 
está en la forma octaedra natural, 
Las minas de diamantes esplotadas en el | 
Brasil han reportado al gobierno desde 17 
hasta 1814 3,024,000 quilates, ó bien 36,00 
or año (algo mas de 15 libras). Este producto 
he disminuido considerablemente, El gasto 9 
esplotacion del diamante bruto, hecha la de” 
duccion del producto del oro de Jos lavados 
es el de 38 pesetas y 30 maravedis por quilates 
Estos curiosos detalles son estractados 08 
Diccionario de quimica del Dr, Ure, traduo” 
do por Mr. Rifíault, y de la Mineralogia de 
Mr. Beudant, 
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SEGUNDA ESPECIE. — ANTRACITA., 


Sustancia carbonosa negra, Opaca, amoría, 
arde con dificultad sin levantar llama, hu- 
mo ni olor, escepto cuando está unida con 
granos de pirita ferruginosa. La antracita exis- 
te en todos los confines en que se encuentran 
suelos intermediarios de una vasta estension. 

a Francia, la Saboya, España, Sajonia , Bo- 
hemia, Inglaterra , los Estados-Unidos «ce. 
Ros ofrecen mucho. Está en capas Ó en mon- 
tones, ya en el centro de las mas antiguas ro- 
Cas arenáceas , conocidas con el nombre de 
grauwackes , 0 ya frecuentemente en el de las 
rocas eschistosas , llamadas grauwackes eschis- 
tosas , 6 eschistes arcillosos intermediarios. No 
Son estos solos sus locales ; se encuentra tam- 

ien entre las capas de las rocas amigdalifor= 
mes de pórfido , de cuarzo (Xc. ; peso especi- 
fico de 1,541,8. 


Composicion : Carbono que contiene algo 
de hidrogeno. 
Sustancia terrosa formada 
de alúmida, cal, silice, y 
á veces de carburo de 
hierro de 0,3 á 0,5. 


t Se corta 4 menudo para vasijas y Ornamen= 
0s diversos. 
a antracita ofrece tres sub-especies, y un 


Stan número de variedades. Espondremos las 
Principales, 
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primera suB-EsPECIE, — ANTRACITA 
_ESCHISTOSA. 


Se encuentra en las rocas primitivas y se- 
cundarias en diversos puntos de Inglaterra, 
España Ccc. Mr. Julia Fontenelle la ha halla- 
do acompañando algunas minas de carbon de 
tierra-en Graissesac. Color pardo negruzco, 05= á 
curo , ligero brillo metálico, quebradizo, im= 


perfectamente eschistoso; arde sin llama; peso 
especifico de 1,4 a 1,8. A 
pr 


Composicion: Carbon0o......72,0 ; 
Silice. di DA TIO É: 
Aluniinas A a 
Oxido de hierro. 3,5 


91,8 


SEGUNDA SUB-ESPECIE. —- ANTRACITA EN. y 
COLUNAS. 


Forma una capa muy espesa cerca de San" 
uhar., en Saltcoats y New-Cumnock , en E 
Ayakiro : tambien existe en Meissuer, en 2 
Hesse ¿cc. Se halla en pequeñas concrecione$ 
prismáticas; tiene un el oscuro de hierr0» 
y un brillo metálico deslucido. Ls suave al tac” 
to, ligero y quebradizo. . 


Variedades. 


Compacta , hojosa por retracción. — Gra* 
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nular. — Poliedrica. — Ti errosa. — En riño- 
nes. —Xiloida Kc. | 


TERCERA ESPECIE. —HULLA Ó CARBON DE 
TIERRA. 


Las minas de carbon de tierra estan repar- 
idas con mucha abundancia por la superficie 
el slobo terrestre. Hacen la riqueza del pais 

€n donde se encuentran. Mr. Beudant se ha 
- “Otvencido tanto de esta verdad , que en su 
£iscurso de la Mineralogía , leido en sesion 
Pública de la Academia Real de Ciencias el 5 
1. unio de 1825, no ha temido decir que la 
delaterra las debe en parte su prosperidad. 

Las hulleras se hallan ordinariamente en 
o de los bancos arenáceos, llamados are- 
llas hulleras, que sirven , por decirlo asi, de 
"incipio á los terrenos secundarios. Su modo 
C estar es en capas, cuyo espesor se aumenta 
pode ocho pulgadas hasta mas veinte pies. 
FR AS capas tienen por medianiles bancos de 

€nilla bullera mas ó menos espesos , y estan 

Uestas unas sobre otras. Su numero varia, y 
Ciertos sitios pasa de cincuenta. Las capas 
tad espesas deben considerarse como el resul- 
Apas e otras muchas que solo tienen entre si 
CITI menudas de sustancias terrosas. Las 
Carl as carbonosas que separan las capas del 
Diao On de tierra estan mas cargadas de él que 
NR le rodean. Muchas veces tambien estas 

di pa de cercados son causados por. sustan- 
Pita E mas Y menos duras, la mayor 
€ un hermoso negro, y algunas, como 


EX 
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las de Herepian , son muy brillantes y de un 
bello pulimento. En mineralogia se conocen 
con los diversos nombres de arcilla schistosQ 
¿ schieferthor de los alemanes, de schito car” 
bonoso , de arenillas schistosas , kohlenschies. 
fer, kohlensandschiefer , de schisto betumi- 
noso , brandschiefer. El schisto, cuya fuerza 
decolorante han probado Julia Fontenelle Y 
Payen, es probablemente de esta naturaleza. 
El carbon de tierra tiene comunmente UL 
bello color negro, y á veces negro agrisar 
do; en este casose deshoja con mas facilidad; % 
opaco, muy inflamable , y arde con lama des 
prendiendo un humo negruzco, y un olor bitú” 
minoso, y á veces mas d menos sulfuroso, segU” 
Ja abundancia 0 escasez de piritas ferruginos? 
que contiene, 6 lo que esta unida con tierras de 
naturaleza aluminosa. Uno de nosotros ha vi? 
en las abundantes minas de GraissessaC , la 
partamento del Herault, pedazos de poll 
sembrados de capas de estas piritas de tres 
seis líneas de espesor. La hulla sometida ¿ 
una temperatura elevada en vasijas tapadas P.. 
dece una descomposicion parcial. La mater 
hullosa 0 bituminosa se deseompone en muc 
parte, y se convierte en ácido carbdnico> 
gas hidro-sulfúrico y en gas hidrógeno carbO” 
nado. El residuo es un carbon ligero mas Y 
luminoso que la hulla empleada , al que pio 
el nombre de coak , y que se usa mucho *, 
Inglaterra , y ahora en rancia, para c1% 
doméstico. El gas hidrógeno carbonado que A 
desprende por esta operacion, hecha en per 
tas retortas de fundicion despues 48 
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sido purificado , se guarda en un inmenso re- 
servatorio llamado 'gazómetro, desde donde se 
distribuye por conductos subterráneos para ser» 
Vir al hermoso alumbrado, que aventaja tan- 
to por-la belleza como por la economía y 
pnpieas al del aceite. 
¿l peso especifico de las hullas varía segun 
las materias estrañas a que estan unidas ; el 
término medio es de 1,3 41,9, 
Composicion. Las mejores calidades de hu- 
Ma son las que estan exentas de sulfuros de 
Merro y de tierras aluminosas sulfúreas. En 
goeral las mas estimadas son las que tienen de 
0/4 40 por 100 de betun, cuyo residuo ter- 
l0s0 que deja la combustion completa es de 3 
95 en las peores llega 4 mas de 0,50, y no 
Úicnen casi nada de betun. 7 


Variedades. 


Parduzca. — Granular. — Hojosa. — Ce- 

' Le8osa. id Negra. ed risada. — Organofibro- 

e — Poliedrica. — En riñones. — Schisto- 
*— Scapiforme. — Xiloidea Ke. 


CUARTA ESPECIE. — LIGNITES. 


A Cuerpo sólido , opaco , color variado de 
t 09 negro oscuro al pardo terroso , frac- 
in cotipacta, concoidea , y algunas veces 
Ab presentando un tejido casi siempre 
:Jante al de la madera ; peso especifico de 
tante 1,4. Por la combustion da una llama bas- 
Clara, acompañada de un olor acre y fé- 
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tido, no se hincha casi. La descomposición de 

la madera produce este combustible ; asi vari2 
or su aspecto y sus propiedades, segun se ade- 

Lt mas 4 menos. Se le encuentra en los de” 


pósitos secundarios y terciarios. En la base de 


estos últimos existe eo muy gran cantidad ; 5 
se le emplea como la hulla. 


Variedades. 


Eignite azabache, hulla piciferme. > 
le halla en las tres formaciones hullosas , pet? 
mas comunmente en las montañas de trap >? 
á veces en depósitos arcillosos mezclados 4 
sucino. Asi le han encontrado Julia Font” 
nelle y Reboulh en Santa Colomba, en do” 
de ha sido por mucho tiempo el objeto de un? 
gran esplotacion. El azabache está en masa?" 
en hojas , ó bajo la forma de ramas de ar E 
les sin contestura regular; es de un nego 
hermoso y muy compacto; brillo basto, 0 
tura concuidea , con grandes cavidades , 4 
bradizo. Peso especifico 1,308, 


Lignite terroso 0 friable, , 


isa á vecesa 
Color pardo negruzco que pasa a yeces y, 


gris amarillento, casi siempre en polvo Pegus 


mucha debilidad en la fuerza de sus M9, 
las; asi se hace de él una pasta con agua A 
gura de ladrillos, que despues de seca 
para la lumbre. Se conoce esta variedad coM 
uombre de tierra de Colonia. 
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Lignite fibroso. 


Propiamente hablando es leña alterada; €s 
Pirduzca , tejido leñoso, muy combustible , se 
quema con lama ó sin ella, no da humo, 0 le 

ace sensible, despidiendo un olor unas veces 
agradable y otras fetido, casi siempre nadando 
en agua, y á la destilacion deja los productos 
de la madera. Está 4 menudo confundido con 
el anterior , se diferencia no obstante cn que 
conserva la forma y el tejido de madera. Por 
no esceder los limites que nos hemos prescri- 
to nos limitaremos á indicar las variedades sl=- 
Sientes. 

Lignite vacilar. — Carbonizado, reducido 
al estado de brasa por Ja inflamacion espontá- 
Mea de los depósitos. — Desbetunizado. — Bri- 
lante, —Negro 4 pardo. — Deslucido. — Po- 
iédrico. — Compacto, de estructura xildidea, 
Sehistoso dec. 


QUINTA ESPECIE. — TURBA. 


La turba no se diferencia del combustible 
Precedente mas que en parecer mas particular» 
pebto formada por la alteracion de las plantas 
erbáceas; asi ofrece restos. de yerbas que na 
Stan todavia descompucstas. La turba es par- 
e Mo > y á veces negruzca ; muy combustible con 
ima ó sin ella, despidiendo un olor que se 
Parece al de las plantas secas. El residuo es un 
“arbon muy ligero: la mejor es la compacta, es 
rosa cuando contiene vegetales no descom= 
Puestos, 
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—SESTA ESPECIE. — MANTILLO. 


Se da este nombre al residuo de la des- 
composicion de plantas y de sustancias anima” 
les que se opera en los sitios bajos y húmedos; 
esta descomposicion es siempre el resultado de 
la putrefaccion. Su naturaleza varía segun la 
de las plantas, 6 del modo de formarse de la 
sustancias animales, ó de que contenga mas 0 
menos. En general el mantillo verdtal contie- 
ne carbonato en el mayor estado de divisi0M» 
ulmina , carbonato y fosfato de cal, silice, 
magnesia , alúmina , hierro y manganesa. 
animal da sales alcalinas y amoniacas ademas 
de la mayor parte de aquellos principios. 

El mantillo seco es semejante á una tierr? 
parduzca; se quema fácilmente produciendO 
el olor vegetal 0 animal, 


SEGUNDO GÉNERO. — BETUNES, 


Se ha dado el nombre de betunes á diver” 
sas sustancias liquidas ó sólidas, y fusibles 
á una temperatura poco elevada, que despide 
un olor sui generis mas 6 menos fuerte, Sl 
muy combustibles, dejando solamente un deb! 
residuo carbonoso muy ligero, y muy pront0 


á volyerse ceniza, 
PRIMERA EspEciE. — BETUN NAPHTA» 


Se halla con abundancia en Persia sobre 1 
bordes del mar Caspio , cerca de Bakou dec. * ñ 
desprenden continuamente del suelo, que € 


E A A 
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cargado de él, unos vapores inflamables y muy 
olorosos, que los habitantes encienden para sus 

iversas necesidades (1); abriendo pozos de 
104 12 metros de profundidad, y a 600 me- 
tros de distancia de estos vapores ; recogen la 
naphta que filtra á través de las tierras para 
reunirse en las cavidades, y la destilan para 
Purificarla. Este combustible existe tambien 
en Calabria , en Sicilia, en América dc. La 
ciudad de Parma está alumbrada con la naphta 
o produce una mina hallada en 1802 cerca 

e Amiano. 

La naphta pura es liquida, trasparente, un 
“Poco amarillenta , de un olor muy fuerte , tan 
combustible que basta poner un cuerpo infla= 
Mado ¿4 cierta distancia para hacerla arder, 
Volátil sin residuo, á no ser que contenga as- 
Phalto , soluble en el alcohol, disolvente del 
Asphalto , las resinas Óc. ; peso especifico 


de 7 48,3. 
SecunDa EsPEciz. —ASPHALTO. 
Betumen de Judea , pez judaica. 


Se le recoge en el estado líquido sobre la 
Superficie del mar Muerto. Con el hemos se * 
eseca y endurece. Se le halla tambien debajo 
de tierra en América, en la China, en la isla de 

VID , 
a Trinidad, en Francia, en las montañas de 
. 5) , rn. 
arpacia. Es negro ó pardo, sólido, duro, 


po Estos vapores deben ser de gas hidrógeno 6aX- 
hado cargado de naphta. 


y Otra se halla en 
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quebradizo , de fractura pulida, muy fusible; 
insoluble én el alcohol , en el estado de pu- 
reza, muy combustible y deja un resíduo que 
lega á veces hasta 0,15. 


Los egipcios usaban de él para embalsamal 
los cadáveres. 


Variedades. 

Petroleo, aceite petroleo , aceite de Ga- 
bian. Se encuentran muy á menudo el asphalto 
y la naphta combinados; su consistencia varia, 
como tambien el nombre de esta combinacion, 
segun la proporcion de los principios constitu=- 
yentes; predominando la naphta, este fluido se 
denomina petroleo, y esta especie de aceite es 
mas consistente que la naphta. Es de un pardo 
oscuro , casi opaco, y de un olor muy fuerte. 
Se recoge en diversos parages : en Francia se 
estrae en Gabian , cerca de Bezieres, de una 
fuente sobre la que está nadando. 

Maltha , pissasphalto, 0 cerote mineral; 
combinacion de asphalto y de napbta, en la 
que predomina la primera sustancia. Es mas 
parda y consistente que el aceite petroleo; una 

13% mismos parages.. 


TERCERA EspEcrE. — RETIN-ASPHALTO. 


Sólido, pardo claro , fractura resinosa y á 
yeces terrosa, muy fusible, soluble en parte 
en el alcohol, cuando se quema esparce UN 
olor-muy agradable, seguido de el del betun; 
peso especilico 1,15, 
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Resina. .. 55 
Asphalto. 41 
Tierra. +. < 


Composicion segun Mr. Hatchett. 


q —Á 


BA 99 
CUARTA ESPECIE. — HATCHETINA., 


Blanca sucia 4 amarillenta , brillo por lo 

_ Seneral craso , y á veces nacarado , opaco 0 
trasluciente, muy fusible; cuando se la destila 

a por producto una materia mantecosa de un 

| - Marillo que tira á yerde. 


ora nerzcres == BETUNELÁSTICO, 


Caoutchouc mineral 0 Josil. 


- Este combustible no se habia hallado toda- 
la mas que en Inglaterra en la mina de plomo 
eS Odin, en el Derbishire, en donde existe en 
y de un filon de plomo sulfurado , que 
cNrilicid la piedra calcárea estratiforme , as0= 
el ce el sulfato de barita, el espatho fluor, 
ME, furo y el carbonato de zinc. En 1816 + 
eb Olivier ha descubierto en Francia este fó- 
Hd las minas de hulla de Mutrelais , á algu- 
Aaa de Angers, en donde se halla á una 
i "ndidad de 35 toesas en medio de una ro- 
e ophiolito , entremezclado de venas de 
cont Sa de cal carbonatada. Este betun esta 
enido en los intersticios que dejan entre 
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si las estremidades libres de los cristales inge- 
ridos sobre las dos paredes qué novipraidód 
cada vena , y forma alli pequeños montoves 
mas 4 menos inmediatos, aislados 4 confundi- 
dos entre sí. Es probable que este betun ha 
sido primitivamente líquido, pues ha podido 
pasar al interior de aquel filon. Vamos á dar 
un exámen comparativo de estos dos betunes. 


Caoutchouc fosil de Inglaterra. 


En masas pardas d negruzcas, algo trasluci- 
do en los bordes. de un color verdoso , vist0 
por refraccion. Es mas 4 menos blando ó elas” 
tico , borra las señales hechas con lápiz , man” 
chando un poco el papel ; se quema fácilmen” 
te con llama blanca y olor bituminoso, con v% 
pores blancos, muy fusible , y toma el aspec” 
to de una sustancia negra viscosa ; es mas 1 
gero que el agua, apenas soluble en el alcoho% 


Caoutchouc fosil de Francia. 


Sólido , pardo negruzco muy oscuro, 100” 
doro , opaco, compresible, muy tenaz y muy 
elástico , liso y luciente cuando se le despeda” 
za. Visto por refraccion es mas bien negro que 
verdoso. Dúbsa muy bien las señales del 14pY 
manchando algo el papel; nada sobre el o 
se quema con una llama de un blanco azul 
y un olor bituminoso , da en la destilacion Ñ 
color amarillento. Este betun tratado po! A 
¿ter caliente se divide en dos porciones, 1? po 
soluble, pegajosa, no elástica y mas amarillel 
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ta, la otra seca negruzea, combustible como 
la del caoutchouc de Inglaterra. Mr. Henry, 
vijo, ha hecho un exámen y analisis compa-= 
rativo de estos dos betunes , cuyos resultados 

Aremos. 
Composicion. : 
- Caoutchouc inglés. Cavutchouc frances. 
Carbono. . 52,25 - Carbono. . 58,26. 

Hidrógeno. 7,496 Hidrógeno. 4,89 
Azoe o: 00154 Azoe:". ..>:0,104 
- Oxigeno. . 40,100 Oxigeno. . 36,746 


100,000 100,000 


QuinTA EspEciE. — SUCINO , _AMBAR 
AMARILLO, KARABE. 


Este combustible es mas comun en los ter- 
Yenos de tercera clase; en muchos parages se. 
alla con los lignktes. Julia Fontenelle le 
aencontrado en pedazos hasta de cuatro drac- 
Mas de peso en las minas de Jayet, de Buga- 
Tach y de Santa Colomba; entre Koenisberg y 
A existe en las dunas arenosas del mar 
o Gcc. El sucino es de un amarillo espe- 
, y á veces blanco grisáceo, olor particu- 
3 mu y agradable, mas que medio traspa- 
Sus e, siempre homogeneo , fractura vitrea, 
sceptible de recibir un hermoso pulimento, 
O menos duro , poco soluble en el alcohol; 
Mac ve muy bien en los aceites fijos y vo- 
0 ir mes de fundido. Sometido á la ac- 
80), del calórico en uva retorta de vidrio 
Ablanda , se funde, se hincha mucho, Y da 
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por producto el ácido sucinico en cristales, un 
aceite , y sustancias gaseosas combustibles; pe- 
so especifico 1,078. El sucino tiene casi todas 
las propiedades de la resina, especialmente de 
la conocida con el nombre de copal. | 
Este combustible se forma de ácido sucíni- 
co unido á una sustancia crasa particular, 


Variedades. 
E b 

Sucíno compacto : fractura concoidea, lus= 
tre craso 0 resinoso. — Celular , mas ligero que 
los demas. — Insectifero.—Enriñones.—Ma- 
melonado 6 en Estalactitas, enteramente se” 
mejantes 4 los que forman en los árboles las 
gomas y resinas. 


TERCER GÉNERO. — CARBURO. + 
ÚNICA ESPRCIE: 
GRAPHITO. 


Este carburo de hierro 0 plombagina ha 
sido dividido por Jameson en dos sub-especies* 


PRIMERA suB-=EspPrcIE. — GRAPHITO 
ESCAMOSO. 


Color gris de acero oscuro que tira á negr0» 
lustre brillante y metálico. Su forma primitto 
ya es mn rombo, y la secundaria una ta 
equiangular de seis lados , raya de negro e 
papel , division simple, fractura hojosa con €5 
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camas : peso especifico de 1,9 a 2,4. Se encuen- 


tra en masa, cristalizado ó diseminado. 


SEGUNDA SUB-ESPECIE. — GRAPHITO 
COMPACTO. 


Color mas negro que el anterior, brillo me-= 
tálico, fractura desigual con granos finos, pa- 
sa ¿la fractura concoidea. Guando se quema en 
un hornillo no da llama ni humo, y deja un 
residuo de hierro. 

Se encuentra con mas frecuencia esta sub-= 
Cspecie en capas, alguna vez diseminado y uni- 

o en masas en el granito, el gneiss, el sehis- 

to micáceo , el arcilloso , las formaciones de 


Carbon de piedra Écc. 


Composicion segun Mr. Bertholet, 
Carbono. 91 
Hierro. + 


a a 


100 


Se le hace hervir en aceite, y se corta en 
tablas para hacer de él los lápices. 


QUINTA CLASE. 


ÁCIDOS. 
O da el nombre de ácidos á unos cuerpos 
de idos, liquidos ó gaseosos que tienen sabor 
“da ó cáustico , enrojecen la tintura de tor= 
asol, se unen con la mayor parte de los yxidos 
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metálicos , como con las bases salidificables, par 
ra formar sales. En disolucion en el agua y s0- 
metidos 4 la corriente de la pila galvánica, sino 
se descomponen pasan al polo positivo. Todos 
los ácidos, escepto uno solo , son solubles en € 
agua. Desde la creacion de la quimica pneumás 
tica fueron estos cuerpos considerados como € 

roducto esclusivo de la union del oxigeno con 
e bases salidificables. El ilustre Bertholet fue el 
paa que reconoció que el hidrógeno podia 
racer lo mismo que el oxigeno en la acidifica” 
cion. Despues se ha adelantado mas, y se ha des- 
cubierto: 1. que ciertas bases acidificables, co” 
mo el cloro, el azufre, eliodo, daban con el hi- 
drógeno una clase de acidos que han llamado hi- 
drácidos, y con el oxigeno ácidos diferentes qué 
han recibido el nombre de oxácidos: 2.” «qué 
dos bases acidificables, cual el fluor y el boro, € 
fluor y el sílice, el cloro y el iodo Ác. , com- 
binándose podian dar los ácidos fluo-bórico, 
fMuo-siliceo, clórico Écc. , sin ayuda del oxigt” 
no ni del hidrógeno. Consiguiente á esto es 1d- 
cil ver lo falsa que es esta terminacion en 100 
que se da á los acidos para demostrar una salu” 
racion de oxigeno, pues se da igualmente á 10 
ácidos formados por el hidrógeno, asi como 4 
los que no reconocen el uno ni el otro por prin” 
cipios constituyentes. 

No entra en nuestro plan describir el gran 
número de ácidos que se halla en la naturalezA 
unidos á las bases salidificablesz nos remitimo? 
en esta materia 4 los diversos tratados de quí? 
mica; solo presentarenios aqui los que se mues 
tran en el estado nativo. 
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PRIMER GÉNERO. — OXACIDOS. 


Acidos formados por el oxigeno y una base 


- acidificable. 
Primera Especie. — ACIDO BORICO. 


Acido borácico , sal sedativa , sal narcotica 
de vitriolo. 


Descubierto en 1702 por Homberg; existe 
en el estado libre en Huchos lagos de la "Posca- 
na, particularmente en los de Castel-nuevo, 
Monte-Cerboli, Cherchiajo Óc. Mr. Lucas le 
a encontrado igualmente en el cráter de Pul- 
cano. El ácido bórico natural tiene las mismas 
Propiedades que el producido por el arte; no 
Se necesita mas que purificarle OR que de nin- 
gun modo se diferencie. Es sólido, en hojitas 
menudas , de un blanco nacarado, algo análogo 
al blanco de ballena, inodoro, untuoso, sabor 
Un poco ácido, seguido de algo de amargor y 
€ frescura que degenera en sabor azucarado; 
enrojece débilmente la tintura de tornasol, es 
Usible, no volátil, poco soluble en el agua, es- 
53% un olor de almizcle cuando se vierte so- 
re el ácido sulfúrico, da electricidad positiva, 
10 se descompone por los combustibles, no sien- 
9 el potasio y el sodio. Peso especifico , en es- 
Camas 1,49; fundido 1,803, 


Composicion: Acido búrico 55 
Agua. LN ee 45 


100 
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Composicion del ácido supuesto anhidro». 
Boro. .. 25,83 
Oxigeno 74,17 


e 


z 100,00 


—— 


<secuNDA EsprctE. —ACIDO CARBONICO. 


Aire fijo, dcido gredoso , acido calcare0» 
aéreo , mefitico Cc. | 

Paracelso y Van-Helmont vislumbraron €9 
te ácido, y fue distinguido del aire por Boyle, 
Hales y Blank; su naturaleza ácida fue descu” 
bierta por Keir, arreglándose á las esperiencias 
de Priestley, y Lavoisier dió á conocer sus prior 
cipios constituyentes: 

El ácido carbónico se halla libre en dos es” 
tados: gaseoso y nativo. En el gaseoso entra 
cerca de 0,01 en el aire atmosférico; existe cas 
puro en muchas cavidades 0 grutas de par 
volcánicos , principalmente en el reino de 

oles. Una de las mas famosas es la gruta 
tn que contiene por lo ña nel una si 
gas ácido de 448 decimetros de espesor. 40] os 
saben que los perros en teniéndolos algunos 15" 
tmites-djos hácia el suelo de esta gruta se 25M” 
xian muy luego. 57 

El ácido carbónico existe tambien en diso” 
lucion, en proporciones mayores y menores, e 
todas las aguas. Hay algunas, como los miner : 
les de Pyrmont, de Seltz Cc., que contienen y 
que su volúmen, y asi son muy espumosas: 
ácido carbónico existe igualmente en la natura 
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leza en el estado salino; en unión de la cal cons- 
tituye las rocas calcáreas , los mármoles Cc. 

l gas ácido carbónico es gaseoso, incoloro, 
Olor picante, sabor acídulo, enrojece los colores 
ules vegetales, es mucho mas pesado que el 
e, apaga los cuerpos en combustion, asfixia 
S animales, soluble en el agua que, 4 15%, di- 
Mielve su volúmen, y puede absorver seis veces 
Mas por una fuerte presion. El fluido eléctrico 
* convierte en óxido de carbono y en oxigeno. 
€so especifico 1,5196. 


Composicion: Oxigeno 72,33 
Carbono 27,67 


100,00 


O sino combinándose un volúmen de vapor 
e ¡arbono y otro de oxigeno se reducen á un 
9% volúmen. 


PERcERA rsprorr. — ACIDO SULFURICO, 
: ACEITE DE VITRIOLO. 


Nose habia aun sospechado la existencia del 
Ido sulfúrico libre en la naturaleza cuando 
al 'ASsini le halló en 1776 en el estado sólido 
stalizado en una grula del monte .4miata, 
"bajo del famoso baño de San Felipe; des- 
Wes de él se le descubrió en las aguas terma= 
e ciertos lagos volcánicos. Dolomien le ba 

Ni; 9 sobre el Etna; Turnefort en la isla de 
E Tr, Mumboldt ha probado que existia en 

8Uas de kio-Ninagre, las que proceden de 


á 
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una montaña volcánica. Mr. Rivero se ha ase- 
gurado de que estas aguas contenian 1 gra- 
ma 0,80 cada media azumbre. Mr. Silliman ha 
encontrado un lago y un arroyo de ácido sulfú- 
rico en la isla de dnd (1) Este ácido nativo Y 
en el estado sólido se halla en prismas hexat”- 
dros terminados en apuntamientos hexaedros- 
Su formacion parece ir siempre acompañada de 
una temperatura que no escede de 6%, y de la 
existencia de una cantidad mas O menos grande 
de ácido sulfuroso. Es casi imposible conservat 
estos cristales, tanto porque se liquidan a uni 
temperatura mas elevada, como por el ansia con 
ue absorven el aire atmosférico. ; 
El ácido sulfúrico puro y fabricado es liqu* 
do, incoloro , inodoro, muy ácido, de consis” 
tencia oleaginosa, muy cáustico, mezclándosó 
con el agua en todas proporciones, pero con € 
fenómeno notable de dar mucho calórico libr6 
asi, una mezcla de una parte de agua y otra y 
este ácido eleva la temperatura á + 105% 2 
si se pone hielo en vez de agua llega solo a +9? 
y empleando una parte de ácido con cuatro 
rielo baja á — 20. El ácido sulfúrico desor” 
paa la mayor parte de las sustancias vegeta” 
es y animales: muy debilitado, se congela con, 
mucha dificultad; concentrado, toma una £0!? 
ma cristalina á — 10 0 12; muy concentra bi 
hierve á 326; cuando no está tanto hierve e 
cuando no llegue á este término: la pila le de 
compone; el oxigeno ya al polo positivo IN 


cea SO 
(1) Annalen der physik und der physilcalisog” 
cheinie. 
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azufre al negativo. Peso especifico 1,85, que 
equivale á 66 del areómetro de Baumeé. 


Composicion sin agua : 
Azufre.. 100,00 
Oxigeno 146,43 


edo ica REDRAGIDOS, 


Ácidos que resultan de la union del hidrogeno 
con una base. 


PRIMERA espPEcIiE.—A CIDO HIDROCLORICO, 
ACIDO MURIATICO, ESPIRITU 
DE SAL «ce. 


- Descubierto por Glauber, estudiado por mu- 
chos químicos que le han considerado como un 
- Merpo simple, hasta que MM. Gay-Lussac y 

Thenard hicieron conocer su naturaleza, cuya 
“Pinion ha prevalecido, á pesar de que Berzelius 
, "AV y insisten todavia en tenerle por cuerpo 
Smple, 
G El ácido hidro-clórico se halla en gran can- 
o en la naturaleza en el estado de sal. Solo 
* halla libre en las aguas de algunos lagos si- 
Mados cerca de los volcanes, como en las de 

07%, inagre Ce, 

Ste ácido puro es gaseoso, incoloro, olor 
> Y picante, esparce vapores blancos proce- 

¿"es de su union con el agua de la atmosfera 

ple Se junta; muy ácido , apaga los cuerpos 
sion a bustión, se liquida por una fuerte pre- 
Y una temperatura baja, H. Davy ha li- 


Vivo 
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quidado este gas anhidro á la de — 50; la chis- 
a eléctrica le descompone parcialmente; es s0- 
uble en el agua de tal modo que este liquido 

4 20, y bajo la presion de 76 se disuelve 

mas de 463 veces su volúmen; en este caso au= 


inenta el del agua: en nuestros laboratorios es- 


tá en el estado liquido; cuando se halla muy 
puro esta disolución es incolora; el del comer- 
cio tiene un color de ambar procedente de su 
union con ácidos estraños. Peso especifico de es” 
te gas acido 1,247. 


Composicion en peso: 
Cloro.. .. 36 
Hidrógeno | 


O sino volúmenes iguales de cloro y de hi- 
drógeno. 


SEGUNDA ESPECIE. — ÁCIDO HIDRO- 
SULFURICO. 


Gas hidrogeno sul urado , gas hepático ÓcC» 


Scheele le descubrió, y el ilustre Bertholel 
anunció su naturaleza ácida en 1794, é hizo 00” 
nocer que el gas hidrógeno hacia en esta acid” 
ficacion lo mismo que el OXÍgeno. Debe, put? 
ser mirado como el autor del importante descu” 
brimiento de los hidrácidos. 

Este ácido se halla en el estado salino Y + 
el libre en una clase particular de aguas mine? 
rales llamadas sulfurosas, como las de Bareg*> 
Molitz , Arlés, Vernet, Aix-la- Chapelle 0 
tambien se desprende del cieno de los pantanó 
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y otros parages acuáticos, donde se hallan sus- 
tancias vegetales y animales en putrefaccion doc. 
El ácido hidro-sulfúrico es gaseoso, incolo= 
ro, sabor y olor de huevos podridos, muy fuer- 
te, inflamable, apaga los cuerpos en combus- 
tion, se liquida con una fuerte presion y baja 
temperatura; se descompone por el calórico y 
el fluido eléctrico, que separan de el el azufre 
del hidrógeno; el agua absorve tres veces mas 
e su volúmen, y se enturbia a cansa de una 
porcion pequeña de este acido que se descom- 
Pone, cuyo azufre queda suspenso en el liqui- 
0. Una mezcla de un volúmen de este gas 
y 1,5 de oxigeno detonan cuando se les inflama 
Y dan agua y ácido sulfúrico. Peso especi- 


fico 1,1912, 


Composicion en peso: 
Azufre... 100 
Hidrógeno 6,13 


: O sino volúmenes cales de vapor de azu- 
te y de hidrógeno condensados en uno mismo. 
Ste es un gas de los mas deletéreos. 


SESTA CLASE. 


SUSTANCIAS SALINAS. 


, Las sales:son el producto de la union de los 
cidos con las bases salidificables. Algunos áci- 
“os se pueden nnir con-mas de una base; cuando 
Úenen dos se les Hama triples. Las proporcio- 
MCs respectivas de los ácidos y de las bases pue- 
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den variar: cuando estan en equilibrio, y ningu- 
na de ellas manifiesta sus propiedades, las sli 
toman el nombre de neutras: son conocidas con 
el de ácidas sobre-sales, y de sub-sales cuando 
el ácido 0 Ja base predomina, y por consiguten= 
te la saturación no es completa. Una cosa digna 
de notar es, que cuanto mas oxigeno hay en un 
óxido y cuanto mas se aproxima á los ácidos 


“menos tiende á unirse á ellos, y no contrae es”. 


ta union sino cuando pasa a un grado menor de 
oxigenación; sin embargo, esta regla no carece 
de escepciones. Las sales neutras reconocen le- 
yes constantes de composicion. Ási en un géne- 
ro de sales formadas por un mismo ácido dí- 
versos óxidos, cada sal en el mismo grado dd sa 
turación , dará una cantidad de oxigeno igual 4 
la del ácido, y las mas de las veces aun con las 
mismas propurciones que el oxigeno de estos 
cuerpos oxigenados. Por consiguiente puede co” 
nocerse la composicion de un género de si es 
conocida que sea la del óxido de cada especie: 
Todas las sales: son sólidas, menos el fluobo- 
rato de amoniaco, que es liquido; unas son fijas» 
otras volátiles, las unas cristalizables y las otras 
no; las hay coloras € incoloras, segun la canti” 
dad de óxido y su grado de oxigenacion. Sien- 
do insolubles en el agua son insipidas 0 tienen 
diversos sabores: relativos 4 su solubilidad: 195 
hay opacas, traslucidas, semi-trasparentes 0 
diáfanas; su fuerza de cohesión es muy variable» 
¿pero no obstante está en razon directa Con 
¿nsolubilidad. Casi todas se disuelven en mayor 
cantidad en agua caliente que en fria; e” 
ta diferencia! es tal que basta un simple enfria” 


263 
miento para obtenerlas en hermosos cristales. 
Las formas regulares que toman las sales por la 
eristalizacion son muy numerosas y My varia 
das; el múcleo de esta sal es lo que se llama la. 
forma primitiva, y los cristales son solamente, 
segun Mr. Haiiy, una colocacion simetrica de 
Un gran número de moléculas primitivas que se 
Pueden separar por una especie de diseccion 
cristalográfica, á la que dan el nombre de divi- 
sion, (Véanse las nociones preliminares puestas 
al frente de esta obra). 

Las sales muy solubles puestas al contacto 

el aire atraen su humedad y se hacen delicues- 
Centes; en otras sucede lo contrario, que le ce- 
eu suagua de cristalización y se eflorescen; hay 
Otras que no esperimentan alteracion, y otras en 

ú que se volatilizan. No continuaremos este 
tximen de las sales, porque semejante trabajo 
Conviene mas á la quimica. Bastará decir que el 
Mayor número es el producto del arte. El de 
las que existen en la naturaleza llega a 58, y las 
Otras á mas de 1000. 

- Las sales naturales se hallan en el estado só- 
lido 6 liquido. En el sólido constituyen las ro- 
Cas calcáreas, los mármoles, las minas de yeso, 
as de sal gemma Ccc.; en el liquido existen en 
Mayor Y menor cantidad en todas las aguas, y 
señaladamente en las minerales y las de mar. 

Las sales sólidas son ó cristalizadas O amor- 

As. Es digno de notar que se hallan algunas en 

A naturaleza en un verdadero estado dé erista- 
ación, y son sin embargo insolubles, 4 casi 
solubles en el agua. 

Predominando el ácido en una sal, sea cual 
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fuere la insolubilidad de la base , la sal es solu- 
blé; si hay por el contrario sobresaturacion de 
base, es iusoluble, y por lo menos poco soluble 
si la base no lo es, 9 da es solo débilmente. Pa- 
saremos á describir diferentes géneros de sal si- 
guiendo el órden alfabético para hacer esta obra 
mas facil de consultar. 


FAMILIA DE LOS ARSENIATOS. 


Estas sales se descomponen por el carbon 4 
una temperatura elevada, con un olor de ajo, Y 
por el ácido sulfúrico, en caliente, con tanta 
mayor facilidad cuanto menos soluble sea la sa 
que deberá formarse. Las proporciones de 0x1” 
geno del oxido en los arseniatos son al de áci- 
do::2:5, y á las de ácido :: 1: 7,204. Las 
sobre-sales contienen doble proporcion de aci” 
do. No se hallan mas que siete arseniatos nati=- 
vos, que se subdividen en muchas especies y 
muchas variedades. 


PRIMERA pio ABS NDA A 
DE PLOMO. 


Color amarillo, que cristaliza en prismas he- 
xaedros regulares, 0 sino se presentan tanto CP 
el estado fibroso como en el terroso; peso espe 
cifico 5,6. 


Composicion : Acido arsénico. 34 
Oxido de plomo 66 


a 


100 
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SEGunpa Especie. — ARSENIATO DE CAL; 
Pharmacolito , arsénico en flor. 


Se encuentra en filones acompañado de co- 
balto y de un blanco de estaño en Ándreus- 
erg Cc. ; su color es de un blanco rojizo, Opa- 
Co ó semi-trasparente, blando, manchoso, en 
Pequeños prismas hexaedros, hojoso; peso es- 
Pecifico 2,64. | 


Composicion* Acido arsénico | 50,44 


Gal ut 25 
Agua. . .... 24,56 
100,00 


TErncena EsrEcIE.—ARSENIATO 
ll DE COBALTO. 


Es uno de los minerales de cobalto mas co- 
o acompaña todas las minas de este metal, 
el la mayor parte de las de plata, cobre $e. 

rosa 6 rojo violeta, está bajo diversas for- 

15, ó pulverulento, ó acicular, ó bien en pe- 
eños prismas aplastados que todos salen de 
A centro comun. 


Composicion : Acido arsénico. . 41 
: Oxido de cobalto 40 
Agua... ..... 19 


——— 


100 
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Se conoce otra especie de este mineral co- 
lor rosa que se diferencia del anterior en que 
da ácido arsenioso por la sublimacion: Mr. Beu- 
dant le considera como un arsénito, y da para 
su composicion : 
- Acido arsenioso. 73 


Oxido de cobalto 27 


100 


No está bien demostrado que este ácido ar- 
senioso deje de ser un simple oxido, y de con” 
siguiente esta supuesta sal una combinacion de 
dos óxidos aproximándose al estado salino. 


cuarta especis.—ARSENIATO DE COBRÉ:- 


Esta sal existe en las minas de Cornouailles, 
y principalmente en las de Huel-Gorland qe 
propiedades fisicas son con frecuencia tan dies 
rentes que ocasionan dos EE y mucha 
variedades. Asi, unas tienen color verde est” 
ralda ú oliva, y otras un verde tan oscuro qué 
parece negro: hay varias de color gris 0 bla 
co manchado , 4 de un pardo claro; unas Tie: 
estan en cristales , y otras que son fibrosas, %* 
superficie sedosa y testura radiada. Las prin0 
ólea variedades son: 


PRIMERA SUB-ESPECIE. — ARSENIATOS- ' 


1.2 Arseniato de cobre prismatico recto. 


, 
ispad” 
Color de un verde oscuro, cristales prsP 
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ticos rectos romboidales de 110% 50/ y 69* 10%; 

peso especifico 4,28: se presenta tambien mu- 

chas veces en pequeños prismas con cúspides 

-—diedras, d mamelonado, amiantiforme, capilar 
Y fibroso. - 


Composicion segun Chenevix. 
Acido arsenico. 39,70 
Oxido de cobre 60,00 


99,70 
2.2 Arseniato de cobré amarillo pajizo. 


, Esta variedad es de color amarillo que tira 
dorado, Mr. Gregor indica para sus principios 
Constituyentes: 
Acido arsénico. 72 
Oxido de cobre 28 


100 


SEGuNDA sur-EspPEcrE. — HIDRO- 
ARSENIATOS. 


o . , P E 
1, Hidro-arseníato de cobre prismatico 
oblicuo. 


Vig verde claro , prisma oblicuo de 56” y 1249; 
SO Ases son inclinadas sobre las caras de 95%, 
12550 especifico 4,28 (1). 


5% Es preciso que haya error en el peso específi- 
esta variedad , pues que el de la primera espe= 
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Composición segun el mismo quimico. 
Acido arsénico. 30, 
Oxido de cobre 54 
Agua. ...... 16 


_———— 


100 


Los ensayos con el soplete han anunciado en 
él la existencia del ácido fosfórico. Mr. Beudant 
se inclina á creer que este mineral podra muy 
bien ser un compuesto de fosfato y de arsenial0 
de cobre. * ; 


2. Hidro-arseniato de cobre romboedrico» 


Verde esmeralda, cristales en hojas exi” 
gonas, que se consideran como romboedro$ 
truncados, cuyas caras tienen una inclinació? 
de 100? 30” y de 69” 30'. Peso especifico 2,5% 


Composicion siguiendo siempre á CheneviX* 
Acido arsénico. 21 
Oxido de cobre 58 
Agua. .....-. 21 


A 


100 


cie que, contiene 60 de óxido de cobre, cuyo peso PA 
pecitico es de 5,69 y 39,70 de ácido arsénico » So 
pesa cerca de 3,6, es de 4.28; este debe ser mdp 
sablemente mncho mas débil, pues contiene O» 
oxigeno de cobre de menos sy 0,16 do agua do > 
cuyo peso especifico es 1000, segun se sabo. 


EN 
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3.2 Hidro-arseniato de cobre octaedrico.. 


Azulado, cristales en octaedros rectangula- 
res rebajados con las superficies inclinadas de 
Una y otra parte de la base comun de 60% 40" 
y 72222; tambien se le halla en octaedros sim- 
ples, en octaedros modificados, y asimismo ma- 
melonado. Peso especifico 2,88. 


Composicion : Acido arsénico.. 14 
Oxido de cobre. 49 
Agua. ...-.-. 35 
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FAMILIA DE LOS BORATOS: 
SALES BORATADAS. 


Puma cénrro. — Sales compuestas de acido 


bórico y de una base. 


PRIMERA uc tk —POUAA O 
- DE MAGNESIA. 


Boracito. 


A halla esta sal cerca de Lunebourg, en la 
a de Kalkberg , en Segeberg , en el 
: las está en cristales cúbicos, de fractu- 
El Ú imperfectamente concoidea, pa 

rasparentes, aislados y diseminados en 105 
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bancos de sulfato de cal (1). Estos cristales soR 
de un tamaño como de una avellana; tienen UN 
brillo craso, dan chispas con el eslabon; su | 
color es amarillento, agrisado, d blanco yerdo- 
so; se hacen eléctricos por el calor; los ángU” 
los sólidos diagonalmente opuestos se constitu” 
en en estados eléctricos contrarios; fundido 
da un esmalte amarillo que esparce en segui a 
una luz verdosa ; peso especifico 2,56. 


Composicion segun Mr. Vauquelin, 
Acido bórico. 83,4 
Magnesia. . . 16,6 


100,0 


El boracito de Segeberg segun Mr. Pfall. 
Acido bórico. 60 
Magnesia. +... 30,5 

Mas 3 de parte de óxido de hierro y 4 de 

parte de sílice. 


sEGuNDA EspEcIE.—SUB-BORATO DE s0SA: 


Borax , chrysocolo, tinkal, pounxa , mipouXk 
y houipouxz.  * 


El árabe Gebert es el primero que en el 
siglo IX ha hecho mencion del borax : su 0'% 


al probable 


(1) Los cristales opacos contienen € 
no 


mente en el estado de borato; los trasparentes 
hienen, 
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gen fue un secreto pór mucho tiempo : ahora 


está bien reconocido que es en la India donde 
Se le estrajo primero de las aguas de muchos 
agos ; el principal de ellos. esta al norte y a 
quince jornadas de Teschou-Loumbou. Este 
ago solamente recibe aguas saladas , y lo que 
tiene de mas notable es que en el fondo y en 
el medio no se encuentra mas que hidro-clore= 
to de sosa, mientras que cerca de los bordes 
se halla borax en masa. El mas famoso de to- 
os los lagos es el que se Mama Vechal , situa- 
do en el canton de Sembul, No es la India la 
Sola parte del mundo en donde hay borax, pues 
se halla tambien en la baja Sajonia , en la isla 
e Ceilan, en la Tartaria meridional, en el 
erú, en las minas de Escapa y de Riquintipa, 
ta Transilvania Óc. 
El borax estraido de estos diversos parages 

RO está puro; comunmente se halla en prismas 
texaedros, mas 4 menos chatos, incoloros , Ó 
ien amarillentos 6 verdosos, cubiertos de una 
Corteza terrósa crasa al tacto. Se purifica el 
Sab-borato de sosa por diversas operaciones 
que no son de nuestra inspeccion. Añadiremos 


| Solamente que el borax puro es blanco, en be- 


0s prismas hexaedros, y de un tamaño, cual le 
lemos visto en la esposicion de 1823, un eris- 
al de esta sal de la fábrica de Me, Payen, que 
Pesaba mas de una kilograma. El borax tiene 
“sabor alcalino, pone verde el jarabe de vio- 
Clas, se efloresce al aire, esperimenta la fusion 


A b. , ' 
Cuosa , se deseca, se funde de nuevo a + 300 


Y se Vitrilica; es soluble en 18 veces su peso 
» , p» , 
€ agua á 159; peso especifico 1,74. 
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Composicion segun Kirwan. 
Acido bórico. . 34 
¡Boga reload 
Aguas io mdd 
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Ahora se le prepara de todos tamaños en 
muchas fábricas de productos quimicos. 


- SEGUNDO-GÉNERO. — SILICO-BORATOS. 


Sales formadas por el ácido silico-bórico Y 


una base. 
primera Especie. — DATOLITA. . 


Blanca, tiene diversos matices, 0 es de un 
gris verdoso que tira al verde celadon ; está en 
distintas concreciones, en gruesos y en peque 
ños granos cristalizados; la forma primitiva de 
estos cristales es un prisma recto con base rom- 
boidal; las secundarias son el prisma oblicuo re= 
bajado en cuatro caras, y el prisma rectangu” : 
ler de cuatro caras Écc. El brillo de la datolita 
es luciente y vitreo, la division imperfecta; eS 
trasluciente ó trasparente, duro y muy quebrar 
dizo ; espuesto á la lama de una bugía queda 
xn y friable; da un glóbulo de rosa pálida 
al soplete; peso especifico 2,9. ] 

Composicion segun Klaproth, 

Acido búrico. 24 

Militar. ar 9010 
Silice.a 045 14 36,5 
Agua... 4, 


Manganesa y hierro indicios. 100,0 


A o as AS 
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SEGUNDA aser. —DATOLITA BOTROI- 
| : DAD Ó BOTRIOLITO.: * 
Esta sal existe en las camadas de Gneiss en 
Noruega en concreciones, mamilares formadas 
«e capas concéntricas, d en.masas botriodales 


blancas y terrosas. El color de este mineral es 


el blanco nacarado, d el gris amarillento , pre- 
Sentando a veces fajas concéntricas de un blan- 
£0 rojizo ; brillo interior nacarado , fractura fi- 
BTosa en fibras sueltas y en estrellas , traslu- 
Ciente en los bordes, quebradizo, y-de un peso 


Cshecifico de 2,85. 


- Composicion: Acido bórico... 39,5 
] Galí abitoraobia 1976 
Silices »%0:13100001:36 
Oxido de hierro. 
Agua, ». »... »..» 03. 


€ —— 


155,0; 


FAMILIA DE LOS CARBONATOS; 
SALES CARBONATADAS, 


| | 2inil 
Piu céxeno, — CARBONATOS SIMPLES. 


Sales formadas por el ácido carbónico y las 
A salidificables. Este ácido es susceptible de 
Carbo con ellas en carbonatos neutros, en sub- 
de pohntos, y en carbonatos «con. esceso doble 
ÓN q88s> Los carbonatos neutros son el produe- 
arte ; los de potasa, sosa y amoniaco son . 


19 
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los únicos bien conocidos: los carbonatos se €s- 
tienden por toda la superficie del globo; for- 
man una parte de montañas, como las piedra$ 
calcáreas, los marmoles 4cc. Todos se descom-” 

onen por el calórico, menos los de barita , 42 
Litina , de potasa y de sosa ; desprenden ácidos 
en el carbovico con efervescencia, y casi todos 
son insolubles en el agua. 

En los sub-carbonatos las proporciones del 
óxido son al acido :: 1: 2,754, y al oxigeno 
E 

del ácido :: 1 : 2. Por este medio se pueden 
reconocer las proporciones de las partes cons” 
tituyentes de. cada sal por la del óxido que ¿ 
sirve de base. El sistema cristalino de esta Í8” 
milia de sales es el romboedro ó el prisma rom” 
boidal , y su. composicion mas comun es 22” 
tomos de ácido: y 1.de base. Todos los carbo” 
natos se descomponen por los acidos minerale* 
con efervescencia : los álcalis precipitan z 
óxido. : 


PRIMERA ESPECIE. — SUB-CARBONATO 
DE CAL, 


Abundantemente repartido sobre la super” 
ficie del globo, y constituyendo las monta 
calcáreas , los mármoles , gredas , alabastro% 
diversos productos orgánicos, como los corales: 
las poe de ostras, las conchitas 0. 
sub-carbonato de cal:se halla tambien en map” 
nificas cristalizaciones, que ofrecen tantas Y%. 
riedades, que Mr, Haiy y los mas sabios dd | 
ralistas cuentan mas de 600; son mas comu ot | 
mente incoloras, y alguna vez coloreadas P 
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Óxidos metálicos : se las distingue de los crista- 
es de cuarzo en que estos dan chispas con el 
eslabon, y los calcáreos carecen de esta pro- 
Piedad. ' | 
Los sub-carbonatos de cal espuestos 4 la 
accion del calórico abandonan su ácido, son 
WMnsolubles en el agua, hacen efervescencia con 
0s ácidos , pierden suácido , y se unen en el 
£stado de sal con aquel que obra sobre ellos: 
€l ácido oxálico 4 el oxalato de amoniaco des- 
“ompone la sal nueva en solucion salina, y for- 
Ma en ella un precipitado de oxalato calcáreo: 
- Se componen en general de 


Cal... 56 
Acido. 44 
100 


Los sub-carbonatos calcáreos ofrecen un 
Stan número de sub-especies y variedades : in- 
¡Caremos las principales de ellas, 


E soi rspEcias SUB-CARBONATO 
DE CAL DE FORMA PRIMITIVA 
ROMBOEDRICA. 


Piedra calcárea , espato calcareo. 


miquas propiedades de esta sub-especie son las 
le las que acabamos de esponer para la espe- 
Pombo [Bera sus formas primitivas son un 
Ode obtuso, te angulos equivalen “á 

y 78'. La incidencia de las dos caras es 
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de 104% 28”, y la de las otras dos 75% 32, Es- 
tos cuatro números tienen propiedades geomé- 
tricas , que examinaremos. Las observacior 
nes de Mallus y Wollaston sobre la refrac= 
cion les han dado resultados diferentes en la 
medida de los ángulos , á saber, 105% 5”, en 
yez de 104% 28”. El sub-carbonato de cal tit” 
ne una dureza mediana , raya el sulfato calcá- 
reo, y es rayado por el fluato; su peso espe” 
cifico es comunmente 2,71 ; pero se altera coP 
las variedades, lo que consiste en la cohesion 
-de sus moléculas; presenta la refraccion doble 
á un grado muy alto; se la reconoce exam” 
nando el cuerpo por medio de dos superfició? 
paralelas, porque no lo son al eje de crista 
zacion. Asi cuando se pone el cristal de modo 
que el eje esté vertical, las superficies latera” 
les estan igualmente inclinadas sobre la super 
ficie vertical y la linea horizontal, y hacen y 
ángulo de 45%, lo que hizo creer a Mr. Haiy 
que era la forma primera, no solamente 4€ 
cal, sino tambien de otras especies. La 
cion de las diagonales es :: Y 3: y 2:1 
el resultado de las observaciones hechas 00 
goniómetro. : po- 
Las diversas variedades de este sub-ca1”. 
nato no se dividen únicamente por planos 10- 
ralelos á las caras , y sí alguna vez en di 
nes no paralelas, lo que indicaría muchas, 
mas primeras. Las hay paralelas á las gra” las 
diagonales, otras perpendiculares 4 una 2, 
aristas. Haiiy las laa juntas interme pe a- 
y da la esplicacion segun el modo de ag! 
cion de las moléculas, 


2 Ye 
Algunas de estas variedades se hacen fosfó- * 
Yicas por la frotacion en la oscuridad al con= 
tacto del aire, y Otras en el agua : se haMan 
algunas cerca del Vesubio que se hacen fosfó- 
ricas por la accion del calórico; propiedad que 
es comun á casi todas las variedades, como 
puede verse en el Manual de fisica recreativa 
de Mr. Julia Fontenelle : en este caso , ha- 
blando con propiedad , es la cal la que causa 
este efecto, puesto que el calórico ha despren- 
dido de ella el ácido carbónico. 
El sub-carbonato calcareo ofrece un gran 
número de variedades de forma y de color. 
xaminaremos las mas interesantes. 


A: Variedad de forma, 


Se encuentran mas de 600. Las principa- 
es son: 

1.2 La cal carbonatada primitiva, que se 
halla alguna vez cerca de Grenoble. 

2,% El equiexe , que se llama tambien len- 

ticular; su eje igual al del múcleo ; la diagonal 
orizontal es doble de la del núcleo. Esta for= 

ma ha sido producida por un decremento so- 
re las aristas. 

3.2 La inversa 6 espato calcáreo muriati- 
co, Se llama asi porque se ha hallado en con- 
chas fósiles; es muy aguda , y debe su forma- 
cion á Jos decrementos de filas á derecha e iz- 
Quierda, Haiiy la llama inversa , porque tiene 
Sobre sus ángulos planos el mismo valor que 
Su forma primitiva tiene sobre los ángulos soli- 

OS , y pice versa. 
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4,% La cuboide. No difiere del cubo mas 
que de 23". | 
5.2 La prismatica. Prisma hexaedro regu- 
lar con un decremento sobre' el ángulo infe- 
rior, que forma una especie aparte. | 
6.2  Dodecaedrica. Resultado de la union 
de la precedente con el equiexe d cabeza de 
clavo, segun algunos. ' : 
7.2 Metastatica, ó diente de cochino. Es 
un dodecaedro con superficies triangulares es. 
calenas. 
No estenderemos mas el exámen de estas 
variedades de forma, pues se necesitaria un 
volúmen para comprenderlas todas, g 


B. Variedades de color. 


El sub-carbonato de cal está muchas veces 
coloreado en gris mas 6 menos azulado, en 
amarillento, verdoso (cc. Estos colores son po” 
co vivos y muy diversificados, procedentes de 
sustancias estrañas , como los óxidos de hierr0 
y de magnesa, el betun dc. Estos cristales 
se hallan casi todos en los filones, á yeces en 
medio de los bancos en cavidades cuyo e 
es desconocido. Asi se halla al rededor de Pa- 
rís la cal carbonatada inversa en cavidades de 
cuarzo, de arena ó de arenillas. Es mas comun 
en los suelos de formacion media que en los 
de antigua ú moderna; acompaña y cubre los 
restos de los cuerpos orgánicos. Écc. N 
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C. Pariedades producidas por la cristaliza=. 
> cion imperfecta. ' 


PRIMERA SECCION, 


El sub-carbonato de cal amorfo se halla en 
Masas mas 0: menos fuertes, y constituye las 
montañas calcáreas, los mármoles Óc. Los co- 
ores que estos últimos toman son mas: 0 me- 
nos hermosos, y de mayor 4. menor varjacion, 
Y. proceden de las sustancias ya espresadas. La 
fractura de estos sub-carbonatos es comunmen-: 
te hojosa , fibrosa , sacaroidea , y á veces cubi- 
Ca Ec. Su grano mas o menos fino. 


“DE LOS MARMOLES. 


¿Se da este nombre á todas las piedras ceal- 
fáreas de'granofin0, de un tejido homogéneo, 
mas duros que los cristales: de esta misma sal, 
y susceptibles de recibir un pulimento hermo- 
50. Los mármoles forman bancos de una esten- 
sion á veces inmensa; se los halla igualmente 
en terrenos, primitivos , intermediarios y Sse- 
Cundarios , y aun en los terciarios. La Grecia,: 

talia: y Francia son los paises en donde se ha- 
lan los mas. hermosos; y aunque la Italia sea 
Mmuy abundante en este género, la Francia 
Puede no solo rivalizar con ella, sino aventa- 
Jarla por las diversas variedades que en ella 

Se encuentran. Tanto mas estimados son los 
Mármoles cuanto son.mas duros , mas suscep> 
Uúibles de bello pulimento , Y mas blancos, 9 
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de mas vivos colores. Hay algunos, como 108 
de Villafranca en Rósellon , de Sán Pons, de- 
partamento del Heranit, quese deshojan con 
el tiempo al modo de los schistes; otros cuya 
falta de dureza, los matices y lo cárdeno de los 
colores hacen despreciar su esplotecion. En 
general la fractura delos mármoles es de gra- 
nos finisimos , y ofrece una multitud de pun- 


a. sj 1 . , 4 
tos cristalinos; se encuentran tambien á ve-. 


ces algunos cuya fractura presenta especies de 
cubos mas Ú menos gruesos; hay, por último, 
otros que son traslucientes por los bordes, es=. 
pecialmente los blancos. es a 9111989 
- Daremos -un «golpe de vista “4 las diversas” 
variedades de marmolés adoptando el órden 
que ha seguido Mr. Beudant. Gustamos tam- 
bien hacer saber que al 'mismo tiempo toma- 
mos de él algunas cosas útiles. ; 
-Fariedades de marmoles. Nadie ignora 
ue los mármoles ofrecen innumerables va- 
riedades, tanto por sus colores, sus'maticés, sus 


disposiciones y sus mezclas, como por las sus. 
. . . ¡E p , 
tancias estrañas, los diversos accidentes que se 


observan en ellas, la ausencia 0: presencia de 
los restos de sustancias. vegetales! y ¿un ani-” 
males, los diversos grados de blancura dee. Las! 
aid o de estas variedades han recibido de 
os marmolistas sus nombres, quese han adop- 
tado en el comercio. Estas denominaciónes han” 
sido tan multiplicadas, que les ha bastado que: 


un pedazo de un mismo trozo ofreciese algu 


accidente para aplicarle un nombre nuevo: 
Seria un laberinto inmenso en que'nos estra. 
viarjamos si emprendiesemos desbriliislas to-" 
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das. Nos limitaremos á seguir las cuatro grano 
des divisiones siguientes: los marmoles simples, 
wuicolores y venosos; los marmoles en brecha, 

s compuestos y las lumaquelas, Ed 
mo error 0 DODt Ñ Ls 
ul AE Marmoles simples. 
ternas oben oo 1, 239110 09 ¿1 
se En esta division” entran todos los mármoles 
Enteramente formados de carbonato de cal, so= 
0-6 combinado cón materias colorantes. Estos 
Mármoles ofreten un gran número de unico=' 
lores, siendo los principales los blancos , los 
negros, los rojos y-los amarillos "mias aprecia- 
0s-, siendo'su color el que mas se aproxima al' 
Sstado de pureza. > 1 DAGInOa sl 
Los blancos tienen mas estimacion por ser 
is duros, de una blancura mas bella y un 
mo mas fino. Los gricgos , y generalmente 
o antiguos¿emipleaban para hacer estátuas dc. 
el Mármol de Paros (es un poco trasluciente), 
ueentélico ¿"los de Luni y de Carrara. Este 
timo parece sobrepujar hasta el de Paros, 
ps el único «ue nuestros estatuarios emplean 
S el dia. Tambien se encuentran muchos már- 
Fi blancos en los Pirineos, cuya esplotacion 
ta nuchos bancos podria ofrecer felices resul= 
y 95 a nuestros artistas. ' 
he Tármoles negros. Su color baja de negro 
"ro al negro azulado d grisáceo; se le en- 
Mara fáci mente en Italia , en Belgica, y se- 


y 


damente en Francia en los departamentos 
Hopotriege , de Doubs , de los altos Alpes , de 
"ault, del Isera, del Tarn dec: ] 
armoles rojos unicolores. Se da la pre=" 


282 
ferencia al conocido con'el nombre de rojo an” 
tiguo , que es un rojo oscuro salpicado de pun: 
titos negros y pequeños filamentos. Su local es- 
tá entre el mar Rojo y el Nilo; «hay. tambien 
otro bastante estimado conocido con el nom- 
bre de griotte de Ttalia. Se esplota en Fran” 
cia, en Caunes, lugarcillo tardo á tres leguas 
de Narbona. Su di no es.siempre uniforme: 
las mas de las veces ofrece unajespecie de 00” 
dulaciones mas claras, y. Otras “Unas helices 
negras 0 blancas que parece proceden de: las 
conchillas llamadas pis. Los departamentos: del: 
Herault y del alto Garona, nos los' ofrecen" 
tambien muy hermosos: Jos marmolistas les" 
dan el nombre de bello Languedoc , roj% 
Sanguino Ólr os : e 
“Mármoles amarillos. Se considera como el 
mas hermoso-el llamado rojo antiguo ; pero es” 
to es solamente cuando tiene un color de oro 
ó rosado Ccc. Ll a 
Mármoles simples venosos. Los mármoles: 
simples unicolores estan con mucha: frecuend? 
salpicados de venas rectas ó.sinuosas que mv” 
tiplican sus yariedades. Asi se hállan: 1.2 10" 
moles blancos con venas de gris,-azul, rosact0 
violeta Ec. «los negros con venas amarillas: 
han tomado el nombre de Portor:: 2.9 los 09% 
ros de venas de un' blanco hermoso“ En MN 
Ap | srmmob 
e grande antiguo, con el nombre de mar 
de Santa Ana se comprenden varios de a 
do negro, vena de gris, de blancuzco: 9% 
con fondo azulado, que tiene venas mas o y, 
ras que por degradaciones sucesivas de 0010 
se funden en la masa , es el azul curque* 
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de fondo blaneuzco y surcado, con venas'ó fa- 
jas azules á la greca, es el azul antiguo : 52 de 
fondo amarillo venoso ; se halla un gran nu= 


-Mero de variedades de él. En fin, existen mu- 


Chos de fondo rojo alistado ó envenado de blan- 
£0, como las falsas griotas, el encarnado Oc» 


2. Marmoles en brecha. 


Hablando en propiedad son mármoles for- 
Mados de fragmentos diversamente coloreados 
Y unidos entre sí por una especie de pasta 0 de 
“miento calcáreo. Muchos mineralogistas los 
“Onsideran como una masa dividida y soldada. 

U venas. Se reserva especialmente el nombre 

€ brechas á las que presentan grandes tro- 
205, y el de Brocatelles:á las que son mucho 
ms pequeñas, Se halla un gran número de 
"echas diferentes tanto por el color de la pas- 
“como por el de los fragmentos : las que tie- 
cda espacios aislados de todos colores son cono= 
ke as con el nombre de universales. Las prin- 
Pales brechas de estas son variedades del 
"ande antiguo , el grande y pequeño duelo. 
A brecha violeta (antiguo ) ofrece un fondo 
Mco con fajas violáceas que se cortan unas á 
'as en todas direcciones: es uno de los már- 
toi a mas hermosos. La brecha violeta (taren- 
0d ) es de un fondo violeta a risado salpica= 
fan. manchas blancas d amarillentas. La mas 

95 de todas las brocatellas es la de Espa- 
te ER color es de heces de yino, con granitos 
ados , amarillo Isabela. 
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3.2 Marmoles compuestos. 


-—Se señalan tambien algunas rocas calcáreas, 
en'cuya composición entran otras sustancias mi. 
cáceas Ó serpentinosas , cuya disposicion es d eM 
hojillas onduladas 4 en nidos mas d menos gran- 
- des. Uno de los principales es aquel verde an- 
tíguo que se considera como uno delos mármo* 
les mas hermosos. Parece compuesto de mármo? 
blanco sacaroideo y de serpentina verde, uno 
y otro en forma de riñones angulosos. Cuand0 

a serpentina es abundante son menos estimá” 
dos estos mármoles. Las variedades que resul- 
tan son conocidas con el nombre de verde 4% 
Egipto, verde de Florencia, verde de mal» 
werde de Suza ; los mármoles micáceos se dis”. 
tinguen con el de cypolinos, que por lo comub 
son verdosos. El mármol llamado campan 
una pasta calcárea rojiza, atravesada por yenas, 
de mica verde: cúando la mica se halla en co 
tas cantidades esta variedad vuelve 4 entrar $ 
la de los mármoles venosos com el nombre de 
campan Isabela... : ' 


4." Mármoles lumaquelas. 

Este nombré está tomado de la palabra les, 
liána lumaca, que significa caracol. Esta vall”, 
dad se compone de una cantidad de restos mee 
ganicos de animales unidos con una lees rá 
menos igual perteneciente á las ma repo 
conchas univalvas: ó bivalvas, y con mos o 
cuencia á las encrinitas. Las mos notables 
tas variedades son el paño mortuorio, qa 


a 
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senta sobre un fondo muy negro conchas cóni- 
cas y blancas; la lumaquela de Narbona (1), 
cuyo fondo igualmente negro ofrece belemnitas 
blancas: la lumaquela de Lucy-le-Bois , del 
Mismo fondo que la anterior, con cortes bajo la 
forma de líneas, de conchas bivalvas: el pegue- 
ño granito que está salpicado de un número in- 
finito de encrinitas Ge, , y que adorna muchos 
Muebles que se fabrican en Paris. La lumaque- 
la de Astracan, que esta formada de muchas 
Conchas de color amarillo anaranjado , unidas 
Por un poco de ganga parduzca (2). En fin, hay 
tambien lumaquelas rojizas , amarillentas, par- 
duzcas dcc., que son mas d menos hermosas. Los 
Marmolistas dividen los mármoles en dos gran- 

es clases, antiguos y modernos. Los primeros 
Se cree pertenecen á unas canteras perdidas ,-6 
10 esplotadas, y no se hallan sino es en los an- 
tisuos monumentos. Los modernos son los de 
Canteras que se esplotan. Esta division de már- 
Moles no se funda en la buena fé, porque para 

Ar mas precio á sus mármoles aplican el nom- 
Dre de antiguos á las variedades mas hermosas. 


ALABASTROS. 
Se da el nombre genérico de alabastro á dos 


h (1) Ignoramos de qué puede proceder este nom- 
Yo de lumaquela de Narbona: uno de nosotros, que 
Y estado mucho tiempo en aquella ciudad, asegura 

Me no existe en ella ninguna cantera de mármol, no 

Mendo en Cannes, donde no la ha visto. Puede suce= 
“YX que la cantera esté abandonada. 

2) Esta variedad es muy buscada, y se encuen 


Va en pequeñas tabletas, 
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sales calcáreas muy diferentes una de otra: la 
una, que es el verdadero alabastro de los anti- 
guos, y que tiene una tinta amarillenta, es UN 
carbonato calcáreo; la otra, que es muy blanda 

de un blanco hermoso, es un hidro-sulfatO 
ealcáreo éonocido con el nombre de alabastro 

esoso, y de los antiguos por el de alabastrito» 
Solo trataremos aqui del primero. : 

Alabastro calcareo. Asi llaman al carbona- 

to de cal que se halla en estaláctitas y en esta” 
lágmitas en las cavernas de rocas calcáreas, eN 
donde forma pilares, y toma muchas veces 
guras muy curiosas. Aunque es muy abundan” 
te en la naturaleza , no obstante, no tanto C0% 
mo el yesoso, ni aun tiene un valor mayor % 
menor, sino no reune ciertas calidades que so? 
algo dificiles de encontrar. Hay muchas yarle” 
dades de alabastro; las principales son : 


4.2 Alabastro oriental. 


Esta variedad se conoce tambien con el 
nombre de antiguo y bello alabastro: es de %” 
blanco que tiene una ligera tinta de amarillen” 
to semi-trasparente, salpicado de algunas yeni 
lechosas; este alabastro es del que se han 101? 
mado las mas bellas estátuas de esta clase d 
piedra, entre otras la estátua egipcia que A ¿A 
na el museo. Los antiguos lo estralan de ul 
montaña que se halla : occidente del mar pia 
jo; los hay semejantes en España, cerca de AM S 
cante y de Valencia, en Sicilia en las i¡nmedia 
ciones de Tripani. El de Valencia suele ser 
un amarillo muy notable, y no es muy duro: 
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2.* Alabastro venoso. 


Se le llamá tambien mamolonice. Existe en 
Una multitud de parages : el quéusaban los an- 
tiguos le hacian traer de la Arabia; se halla muy 
hermoso en Francia en los departamentos de 
los Alpes, de los Pirineos, de la Dordoña, de 
las minas de Ja isla Adam, en Montmartre CCc.; 
y aunque la España y la Italia los tienen de ca- 
lidades muy hermosas, se ha reconocido sin em- 
bargo que el que hay en Francia en nadalos cede. 
y Este alabastro está formado de capas para- 
lelas bien manifiestas , lanas unas veces y otras 
Contorneadas. Es digno de notarse que las unas 
50n casi trasparentes, mientras las otras no son 
Mas que poco traslucientes : tambien sucede que 
Todas son ligeramente traslucientes y diferentes 
% por el color 6 por la tinta del mismo color, 

Se prefiere á la variedad que es de un ama- 
rillo de miel, y presenta zonas de una tinta mas 
Intensa, sin ser por eso demasiado notable. Es- 
te alabastro, es decir el mas bello, ofrece una 
Structura compacta, un lustre un poco craso de. 


3.2 Alabastro manchado. 


Este presenta en vez de bandas d zonas unas 
*Sbecies de manchas de forma irregular salpica= 
AS sobre fondos diversamente coloreados : uno, 
“tre otros, se llama alabastro nebuloso, que 


Os antiguos tallaban. ; 
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SEGUNDA SECCION. 


y... 


Cal carbonatada compactas." 


4.2 Variedad. Esta es la cal carbonatada c0= 
mun ó calcárea compacta de los alemanes. Es- 
ta sal está en granos menos apiñados, sin aspec” 
to cristalino, y no susceptible de. pulimento, 
opaca, menos dura que los mármoles, colores 
deslucidos, y los principales son el blanco, $ 
grisáceo, el amarillento , diversos matices 
rojo, amarillo de ocre, y el negruzco. Ofrece 
un gran número de variedades... s 

As calcárea de transicion tiene un:color ne 
gruzco, Cuando á este color se une la fractur? 
escamosa 4 concvidea es el scheck-stein. Las 
variedades blancas han sido nombradas calca” 
reas de los Alpes; pero estas variedades se e 

y 1oS 
caractéres mineralógicos. La calcárea de Jinia 
un 


diferencias: en fin, los alemanes tienen vena 
ú 


La cal carbonatada compacta constituye cl 


compacta comun, que contiene mucha? 
silice y otras sustancias estrañas. ConstituYo, 
masa de montañas calcáreas de capas inclina 


/ 
| 
1] 
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Composicion. Término medio de cinco ana- 
lisis de Mr. Simon. 


A 
Acido carbónico 38,66 
Aguas... ... 1,22 
SHiaeridalriia 0597 
Alúmina. «... . 2,8 


Oxido de hierro 1,37 


99,42 


Dos variedades que contienen algo de úxido 
de Manganesa. 

2.2 Variedad.— Oolita oviforme, ó cal car- 
Oratada globulifera de Haiiy. Sus principales 
Colores son el pardo claro, pardo rojizo, gris 
WMarillento , y el gris ceniciento. Sus granos 
Son muy finos, su fractura escamosa, los frag-= 
y óntos de bordes muy duros, opaca y «que- 

tadiza, Ex 
Esta piedra está en concreciones distintas, 
Q Pequeños glóbulos, formado cada uno por 
6 Wereciones concéntricas hojosas. Peso especi- 
Co de 2,60 4 2,68. Se emplea en arquitectura; 
re es porosa y espuesta a descomponerse pul- 
IZandose. : 
, 32 Pariedad. — Creta. Este carbonato cal- 
Sid muy abundante; constituye montañas 
¿7 ¡ormes particulares en Inglaterra, en el 
ta de de la Francia, principalmente á una Cor- 
Stancia de Roan. Es á veces de un blanco 
arillento, y con mas frecuencia de un blan- 
€ nieve d de un blanco agrisado, fracbura 

26 
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terrosa, fina y sin ningun pulimento, muy blan- 
da y áspera al tacto, manchosa, buena para es- 
cribir, fácil de dividir; se adhiere algo a la len- 
| gua , y de un peso especifico de 2,315 4 2,657- 
_La creta contiene algo de silice , á veces de 
ms pta y cerca de 0,02 de arcilla. Algunos 
pedacitos tienen algo de hierro. Bergmann di- 
ce que se halla en ella muchas veces hidro” 
clorato de cal y de magnesia. 


4.* Variedad. —Cal carbonatada toscd: 
Muy abundante en Francia: sus caracteres s0% 
muy dificiles de determinar por alejarse mas 0 
menos del estado de pureza. Está en gran 
gruesos, es completamente opaca, muchas Yó” 
ces friable , tejido terroso y nunca caistaliza, 
color amarillento , blanco sucio , 0 grisáceo, $4 
gun lo mas 9 menos que contiene de arena, A 
cilla ú óxido de hierro. Esta variedad se presos, 
ta en grandes masas por hendiduras parale vd 
horizontales: contiene gran cantidad de co 
chas. Hay sub-variedades que parecen enter? 
mente formadas de' ellas. Esta piedra es mb 
abundante en las cercanias de Paris. Cuando 0 
tá en grandes trozos se lama piedra de talla, Y 
en pequeños, morrillos. Pierde el agua que 48 
tá interpuesta entre sus moléculas, solame” e 
despues de una larga esposicion al aire, y * 
es estraño verla abrirse cuando sus m0 do 
contienen con abundancia y sobrevienen fu e” 
tes heladas. Se cuentan cuatro variedades Dr y 
ta pros el líais, la roca, el banco erez 
la lamburda. fin 

El líais se distingue por un grano muY 
y una hermogenidad Avefota) no contiene 


A 
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chas; la cantera de Nissan, cerca de Beziers, es 
notable por les conchas que contiene, especial. 


Mente por una especie de ostra cuyos análogos 


vivos no existen. Esta variedad es muy dura, y 
, -. 
á veces ofrece venas duras, y en otras ocasio= 


nes blandas, resiste mucho a la frotacion : se la 
£€mplea para la construccion de puentes. La pie- 


ra con que se construye en Roan presenta es- 
Pecies de mamelones de un silice negro mas 0 
Menos gruesos. Mr. Julia Fontenenelle, que 
Os ha examinado con el hábil ingeniero que 
Construye este puente, Mr. Drapier, han en- 
“ontrado muchos dientes de tiburon petrifica- 
9s, pequeñas volutas y grandes nautillas. 
Y nao verde es nd y pierde fácil- 
Mente su cobesion; es de color verdoso; la sub- 
Variedad de Meulan es dura sin embargo. 
La lamburda es mas blanda que Ñ roca; 
Contiene tambien muchas conehas , SUS granos 
Son Muy toscos; y €s la que constituye las pie- 
Yas ordinarias de talla. 

, Las mejores canteras de las cercanias de Pa» ' 
Se Son las de Mont-Rouge, Saint-Germain, 

Mt-Leu, Sajllencourt y Conflans. 
$ Pariedad, — Cal carbonatada margo- 
o disgrega al aire como la marga; sus gra= 
o Son finos, nada friable, color amarillo 4 gris, 
“tura lana, escabrosa y deslustrada, mas 6 
“nos dura, se adhiere á la lengua, entera- 
dE soluble con efervescencia en el ácido ni- 
Sha y contiene restos orgánicos. Se halla mu- 
va y a vededor de Paris, en Alemania, Inglater- 

spaña, Su composicion parece idéntica. 
*Fariedad. —. Cal carbonatada espon- 
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josa, Ú agarico mineral, leche de montaña, le- 
che de roca, marga blanda ¿cc. Se la encuen- 
tra en las hendiduras d parages profundos de, 
montañas calcáreas, en donde y sido probable- 
mente depositada por las aguas pluviales que fil- 
tran al través de las rocas: sus colores son blan- 
co amarillento, blanco de nieve, 0 blanco agri- 
sado. Está formada de moléculas pulverulentas. 
ue tienen entre si poca cohesion: es delgada; 
suave al tacto, muy manchosa, no se adhiere % 
la lengua, y tan ligera que á veces nada sobre 
el agua. Es muy abundante en Suiza. 

Ne Variedad. — Cal carbonatada pulve” 
rulenta, cal fósil. Es blanca, algodonosa y ma”” 
cha poco. Es comun en los alrededores de a” 
ris, en rizados verticales que separan las barras 
de piedra para edificar. 

Estas dos últimas variedades se aproximan 
mucho á la cal carbonatada pura. 

8.* Variedad. — Cal carbonatada concr0? 
cionada de Haiiy. Cuando se halla en las cavY 
dades ó grutas de las rocas formando mast 

éndientes en columnas d pirámides ke. sed 
lama estalactitas. Son notables por una espec 
de canal que está algunas veces mas ¿ men0 
obstruido: cuando está adherente al suelo Y : 
eleva hácia lo alto tiene el nombre de esta 
mitas; esta es la variedad que constituye el * 10 
bastro calcáreo. En fin, cuando es el pora 
de las aguas corrientes se lama pisolithos: pre 

9.* Variedad. — Tufo calcareo. Nom y» 
que se da á diversas piedras dispuestas en En 
poco espesas y á corta profundidad de la ente 
ra vegetal; pero el tufo calcárco, propa 
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hablando, parece traer su origen de las filtra- 
ciones de manantiales cargadas de sales calcá- 
*reas : es de un gris amarillento, y lleva por lo 
comun vestigios de diversos vegetales, en cuyo 
Caso se le llama pseudo-morfico. Es con fre= 
Cuencia muy friable, á veces bastante duro pa- 
ta que tome un pulimento muy tosco, mas co- 
muumente mate á lo interior, de fractura que 
guarda un medio entre la desigual con grano fi- 
Mo y la terrosa; ordinariamente es muy ligera. 
10. Variedad. — Piedra hedionda , pie- 
ra sonora. Se encuentra en masas disemi= 
adas d en capas que alternan con-el gypso es- 
tratiforme mas antiguo. Toma diversos colores; 
el blanco mas d menos puro, el gris, el pardo 
y el negro. Esta piedra es mate, Opaca, semi- 
Jura, fractura lila mends terrosa y arcillo- 
$; la de variedad negra es concoidea, fácil de 
Tebrar, despidiendo un olor fétido por la fro- 
clon. Peso especifico 2,7. 


Composicion segun Mr. John. 
Ulehotáto Te al... .+.8 
Aa ds lidad A 
TR Dd 
Oxido de hierro. ... . . 1 
— de manganeso. . . . . 0, 
Ciro 0 
(EA UA A 

2 


Azufre, álcali, sal y agua 


($ 


| 100,36 


Este aumento de 0,36 parece que se debe á 
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la oxidacion de hierro y de manganeso, que se 
hallan probablemente en estado metálico. 

La luculita prismatica y la hojosa 0 espa=-- 
tica se parecen mucho á Ñ piedra hedionda 
por su composicion. 

11. Variedad.—Piedra calcarea vesubia- 
na azul. En masas separadas de los minerales 
arrojados sin alteracion por el Vesubio. Color 

ris azulado oscuro; ofrece en partes venas 
lancas, opaca, fractura terrosa de granos fi- 
nos, semi-dura, superficie rodada. 


Composicion segun Klaproth. 
jr pa md E 8, 
Acido carbónico. . . 28,5 5 
Agua algo amoniacal. 11 
Magnesia. ........ 0,5 ; 
Oxido de hierro. . . 0,25 
Carbono...:. +. 25».4:10,29 ES 
DIOS + ++ «2er IÓ 3 


99,75:, 
12.* Fariedad.—Piedra de pezó calcarel 


pisciforme. En masa y en concreciones distin” 
tas redondeadas; tiene en el centro una Y 
de aire, un grano de arena ú otro cuerpo ro 
guiera, «que el carbonato de cal cubre con má 
minas concéntricas. Color blanco amarillento 
mate, opaco, blando, fractura lisa; peso esP 
cifico 2,532, y A 

13.* Fariedad,— Piedra calcarea peta 
nosa. Golor negro ú pardo, tejido hojos0 54 
toma un bello pulimento , olor desagra . 
por la frotacion. 


-- Composicion: Carbonato de cal. 89,75 
| 
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oo 


Alúmina. ......+.:9, 
Silicósimay. ch 1200 
Betun. E IA AT 0,6 


: 99,73 


Hay una variedad en Dalmacia que contie= 


Me una gran cantidad de betun que se puede 


Cortar con cuchillo. 


SEGuNDA sur-rsPEctE. — SUB- CARBONATO 
DE CAL PRISMATICO ARAGONITO. 


Toma su nombre del reino de Aragon , en 
donde se encontró la primera vez: despues fue 
allado en los Pirineos ¿ce., Meri en el 
Sipso; su color gris verdoso , ó gris de perla; 
€n el medio es muchas veces de un azul viole- 
la y verde. Solo se le ha hallado hasta ahora 
£0 forma de cristales hexaedros con dos super- 
“les opuestas mas anchas ; las seis superficies 
SON acanaladas en su longitud; la fractura guar- 
da un medio entre la fibrosa y la hojosa; raya 
el pio calcáreo, es muy quebradizo , divi- 
pe oble, la una paralela al eje de los crista- 
58, la otra forma con él un ángulo de 116? 0; 
£S0 especifico 2,9468. 


Composicion segun Bucholz y Gehlen's. 
Cal. oeradaó dd! 
Acido carbónico. 41,! 
AO E A 


Pérdida, .... 


tQ Dr 


- 


Ti 
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Se encuentran tambien en ella pequeños 
carbonatos de estronciana, á lo qna se debe 
probablemente la variedad de las formas. 


Variedades. 


Aragonito cristalizado en prismas simples 
romboidales (bastante raro), modificados por 
cúspides de dos superficies, ó sino en primi 
hexaedros irregulares , terminados por dos cus” 
pides diedras y poliedras.—Macleas, dispuesta$ 
en grupos regulares. — 4Acicnlar.— Coraliforz 
me, $ los ferri Esta estaláctita es notable por” 
sus canales interiores, que no son verticales» 
pues tienen direccion dilerente; su estructur* 
es fibrosa, y su fractura comunmente vitrea.— 


Y 


Bacilar.—Fibrosa Ke. ? 


SEGUNDA ESPECIE. — CARBONATO DEJE 
PLATA. di 


Color gris ceniciento, bastante blando par 
poderse mellar con cuchillo ; corte con brillos 
reduciéndose al soplete; muy raro. Solo se 9? 
encontrado una yez en la mina de Wenceslao: 


Composicion de Mr. Selb. 
Acido carbónico. . .......12 
Oxido de plata... ....: 72,5 


— de antimonio con id, de cobre, 15,5 


. 


i 


Esta especie debió haberse comprendido y 

el género de carbonatos dobles. Ñ 

TERCERA espEctr.-— CARBONATO DE 
BARITA O WITERITA. 


Sal hallada por la primera vez nativa R 
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1783 por Witering en Inglaterra, en Angle- 


Sarck y en el Hanckshire, en forma de masas 
radiadas en su interior; existe tambien en la 
alta Stiria y en la Siberia en masas celulares, 
Asi como en una vena de una mina de plomo 
el pais de Gales. La witerita es de un blanco 
Sucio que lira al gris amarillento, insipida, 
Malterable al aire, insoluble en el agua , por= 
Que no la toma en la temperatura ordinaria 
Mas que 0,00023 de su peso; es muy pesada, 
0mando formas diferentes: 1.2 la de pirámides 
Odecaedras: 2.2 de pirámides octaedras: 3,9de 
“Olumnas hexaedras , terminadas por una pirá- 
Mide igualmente hexaedra, y en pequeños cris- 
“les acanalados muy sueltos, y de una longi- 
ud de cerca de 0, 013 metro. La forma 
'nitiva de estos cristales parece ser, segun 
la ¿nson, el prisma hexaedro. Reducida á pas- 
Y Con el polvo del carbon y sometida á una 
Mperatura alta abandona su ácido carbónico; 
a especifico 4,331 , mientras que el carbo- 
Ato de barita, que es el producto del arte, pe- 
3,6, 
Composicion. Seis canas , Bergmann, 
De ering, Pelletier, Kirwan , Clement y 
Sóormes han hecho su analisis: vamos á es- 


er la de los tres últimos , que es del todo 
Mejante, 


DAA o e. 140 
Acido carbónico. 22 


— 


100 
Pellctier ha hallado igualmente 0,22 de 
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ácido “sobre 0,62 de base, en tanto que Berg- 
mann solo ha indicado 0,07 de ácido carbóni= 
co. Este analisis se aleja de los demas, hasta: 


del de Witbering, que llega á 0,20. 


CUARTA EspPEcIE.— CARBONATO DE 
BISMUTO. 


Mr. William Gregor es el primero que ha 24 


hablado de esta sal, poco conocida todavias 


Se halla en Sainte-Agnés, en Cornwal ; es ter? 
rosa ms de un peso especifico igual á 4,31; % 
agua forma un precipitado blanco en su disolur 
ción mitrica, 

Composicion: Acido carbónico. . 51,30 
Oxido de bismuto. 28,80 
— de hierro. . 2,10 
Alúmina. . +... 2007 
Silice.» , ¿yó 000! AO 

Aguas... «e... 3,60 


100,00 


Rigorosamente hablando este carbonato de 
bia estar colocado en el género de los doble” 


QUINTA EsPECIE.—CARBONATO DE COBRE: 


O 
Esta sal nativa ofrece tres sub-especits, q 
se subdividen en muchas variedades. 


PRIMERA sun=EsPEcIn.—CARBONATO DE 
COBRE PARDO. 


: di 
Compacto d terroso , color pardo; sus 


qe 
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luciones ácidas dejan una capa de cobre sobre 
el hierro, y toman un color azul por el amo- 
Maco, 


Composicion: Acido carbónico. 22 
Oxido de cobre. 78 


—— 


100 


Es evidente que este es un sub-carbonato 


“on doble esceso de base. 


SEcunna sun-esprore—HIDRO-CARBONATO 
DE COBRE VERDE : MALAQUITA. 


dle sin embargo existe en prismas romboi= 

ES rectos de cerca de 103% y 77%, termina- 
A Por cúspides diedros. El color de esta sus- 
ora es verde, y su peso especifico de 3,5; se 
a solo de la precedente por 0,082 de 


Composicion : Acido carbónico. 20 
Oxido de cobre.. 71,8 
Agua. ..... E - Fo 


a 


100,0 


E * 1d 
sta sub-especie esta muchas yeces mezcla- 
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da con la anterior; la'mayor parte de sus peda- 
zos contienen señales de hidro-clorato de cubre- 


Variedades. . 


Pseudomorfica: bajo diversas formas crista= 
linas. — Mamelonada. — Compacta, terrosa 
(ceniza verde, verde montaña ).— Estalacti- 
ca.—Fibrosa ; fibras rectas, paralelas, diver- 
gentes, entrelazadas. —Testacea Gte. 


TERCERA sun-EsPEcrE. — HIDRO-CARBONATÓ 
DE COBRE AZUL (1). 


Se encuentra bajo diversas formas: 1.% en 


riñones cubiertos de cristales, 0 lisos, y mu? 


chas veces de estructura fibrosa: 2. en * 
estado pulverulento, 4 mezclada con sustancia? 


terrosas, que toman el nombre de cenizas azi” 


les cobrizas: si los granos son abultados y for- 
man masas es el azul de montaña: 3." disen” 
nado en piedras calcáreas d siliceas , llamado 


piedras de Armenia: 4.2 en cristales derivan” 


do del prisma oblicuo romboidal de 98% 50 Y 
81% 10/, cuyas bases estan inclinadas sobre 1% 
planos 91% 30/ y 88% 30'. El color de esta sa 
es azul, y su peso especifico de 3 4 3,6. d 
Este carbonato se diferencia esencial ment” 
de los anteriores por su composicion, Estos Y 


(1) Beudant da á esta »nh-especio el nombró de 


azurito; sin embargo, esta última se compono 40 
lámina 66, magnesia 18, sílice ro, cal a , y ÓxidO 
hierro 2,5. 


a A 
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timos, dice-Mr. Thenard, estan constituidos 
de modo que la cantidad de oxigeno de la base 
es igual ¿la del ácido carbónico. En el azul el 
Oxigeno de la base lo está con respecto al acido 
1: 3: 4; relacion que se balla bastante distante 
de las leyes que nos presentan las combinacio- 
des salinas. Ási Mr. Berzelius ha creido deber 
Mirar este mineral como un sub-carbonato u- 
nido al hidrato de cobre: esta sal, añade Mr. 
Thenard, debe contener entonces: 


Sub -carbonato de cobre 71,72 
¿shidrato. . 05... 40 .29,28 


A, 


100,00 


'O sino: Acido carbónico. . . 25,60 
Deutóxido de cobre. 69,17 
Agua... «+... + 5,23 


a 


Bl 100,00 


o señores Colin y Taillefert , á consecuen- 
A e sus operaciones, opinan que los dos car- 
si nos, verde y azul, no se diferencian entre 
Ms que por la cantidad de agua que con= 
d en, y que el último tiene mas. Se necesi- 
ss nuevas esperiencias para fijar la opinion de 
ha PICOS y de los mineralogistas. Lo. que 
e e da es: 1.9 que el agua es una de las 
: a de esta variacion de color: 2. que este 
0 tiene tan poca afinidad con estas dos 

yr azul y verde artificiales, que basta espo- 
Verticia la accion del agua hirviendo para con- 
| as en carbonatos anhidros, 
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sesra EsprcrÉ.—SUB-CARBONATO DE 
HIERRO. E 


Este mineral es muy abundante en Fran- 
cia, en los Pirineos, en Ellevare , Vizille , de- 
partamento del Isere, en España, en Hungría, 
Sajonia ¿cc. Las mas de las veces está en masas 
ó en venas en medio de los terrenos antiguos, 
y en este caso su estructura es casi siempre ho- 
josa: tambien se le encuentra en pequeñas Ca” 
pas en medio de los terrenos de carbon de tier- 
ra , que contienen mas ó menos sustancias es” 

_trañas, que le dan un color pardo d negruzc0- 
Todos los de Inglaterra y de los terrenos hu” 
lMeros de las cercanias de San Esteban de Fo- 
rez son de esta naturaleza. Se hallan asimism0 
cristalizados en romboedros de 1072 y 23%, y 
en prismas hexaedros regulares. El color a 
este carbonato es regularmente parduzco 0 * 
marillento, y á veces blanquecino; su peso 5 
pecifico varia de 3,6 á 3,8. 


Composicion: Acido carbónico. .. 39 
Protóxido de hierro. 61 


— 


100. 


ye” 
' Por su esposicion al aire absorve su 0xIg% 
nO, y una parte se convierte en trito-cal 0. 
to de hierro. Este mineral contiene con pe 
cuencia carbonato de cal, y á veces mar 
carbonatada , lo que hace dificil su fusio” 


Ciertas minas estan mezcladas tambien cor 
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go de carbonato de manganesa, y toman muchas 
Veces el nombre de minas de acero, porque se 
Cree que este último carbonato dispone al de 

lerro á convertirse en acero. Las minas de 
Sub-carbonato de hierro producen por lu ge- 
neral un hierro muy bueno. 


Variedades, 


Lenticular-, 6 simple, d en cresta de ga- 
lo. — Compacto. — Hojoso. — Granular. — 
Oolitico.— arios Kldtdoos o en forma de 
Plantas, teniendo analogía con el equisetum, 
“on los helechos Ge. 


SprimA Especre.—SUB-CARBONATO DE 
MANGANESA. 


Se halla principalmente en Kapnic, y en 
Nagyag , en Transilvania ec. Color de un 
lanco rosáceo 0 amarillento, con mas frecuen- 
“la de un brillo de nacar , eristales romboédri- 
Sos, cuyos ángulos no han podido determinar- 
e; peso especifico 3,2. 


Composicion en 'su mayor pureza. 
Oxido de manganesa. 62 


Acido carbónico. . . 38 


XA 


100 


a Este mineral contiene regularmente algo 
-* carbonato de cal ó de hierro , y á veces al- 
nos centésimos de sílice. 
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ocrava EspeEcrE. — CARBONATO DÉ. 


MAGNESIA. 
Giobertita o magnesita. 


Solamente se le ha encontrado hasta ahora 
en Hrubschitz, en Moravia, en rocas de ser= 
pentina, en masa tuberculosa, reniforme y ve- 
sicular. Es de un gris amarillento 0 de un 
blanco pajizo manchado, áspero al tacto , ma” 
te, opaco, fractura concoidea , adhiriendose 4 
la lengua; raya el espato calcáreo,'es infusibles 
y sel dera al soplete una dureza capaz de ra- 
yar el yidrio. La magnesita es ordinariamenté 
compacta d terrosa , aunque se halla tambien» 

ero muy pocas veces, en cristales rombuédrl- 
cos de 107% 25/; peso especifico 2,8. 


Composicion segun Bucholz. 
Acido carbónico. . . . 51,00 
Magnesia. » . . . . + 46,00 
DIMEÑDA.: > eo 001100 
Manganesa ferruginosa. 0,25 ; 
A A [+ 
Agua. » .... 00... 1,00 


99,41 


Casi todos los Pro que se han examint? 
do han demostrado que esta sal contenia LY 
dro-silicato de magnesia. 


NOVENA EspPEciÉ.—SUB-CARBONATO DE 
PLOMO. 


Existe en diyersos paises , y señaladame 


1 * 
a A 


NY 
JN 
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en Francia en San Salvador, en Languedoc, 
en Santa María de las Minas, en los Vosges Cc. 
Está en cristales regulares, que tienen cone- 
Xion con el prisma romboidal, de 107% y 63%, 
de cúspide Arafo: y á veces compacto, terro- 
S0, en pequeños nidos, fractura vitrea y de 
Un amarillo pardo; es pesado; tiene lustre vi- 


treo y diamantino. Su peso especifico es de 
6,0714 6,558. : 


'Composicion segun Klaproth y Westrumb. 
Oxido de plomo. 81 
Acido carbónico. 16 
97 
Y ariedades. 


1 Cristalizado en prismas hexaedros irregu- 
tes , con una 0 muchas filas de facetas anula- 
Yes, en prismas de angulos rectos mas ó me- 
205 odiados — Acicular. — Compacto.— 
Crroso,—Mamelonado. - Aomboddato. Es.” 
Ene edad es rara, blanca ú amarilla , con una 
e a verdosa, en pequeños cristales romboé- 
Moros agudos; se diferencia en su composicion 
todas las:anteriores. Mr. Brooke ha hallado 

9% sus principios constituyentes: 


Carbonato de plomo. 72,50 
Sulfato de plomo. . 27,50 


100,00 


Tambien hay minerales en que esta canti- 
21 
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dad de sulfato de plomo es mucho mayor. 


vécima Especie — SUB-CARBONATO DE 
SOSA. 


Alcali mineral, creta de sosa, mefito de sosa; 


sal de sosa, sosa carbonatada. 


La naturaleza nos ofrece esta sal nativa en 
abundancia. Hace parle de algunas aguas mi- 
nerales y de las del mar: a halla tambien 
en combinacion con algunas sustancias lapideas, 
entre la sal marina y Fósil, y en disolucion en 
muchos parages de Egipto y de Hungria. Los 
cuatro lagos que Mr. Ruckert esplotaba estall 
en el condado de Bihar, entre Debrezin 
Grosswardein. Hay condados que tienen hast? 
catorce lagos de estos, cuya mayor parte es : 
descuidada. Nu se esplutan mas que los qU 
estan á la iumediacion de Debrezin. Sicar y 


Volney han descrito los dos lagos situados be 
oeste de Delta, en el desierto de Chatat 0 
¡ n0$ ha 


San Macario , y el general Andreos 
proporcionado los conocimientos mas exal 
que tenemos acerca del valle de estos mismo 
lagos. Tambien hay en Méjico muchos 145 
que contienen carbonato de sosa y de E 
elorato de cal, lo que apoya la teoría de Der 
tholet acerca de la descomposición del dro 
clorato de sosa por el carbonato de cal. as 
El sub=carbonato de cal se halla en (lores 


cencia en la superficie de Dolta en Egipto 2, cia 
Y Í sp » ví y rov! * 
mo en Turquía, en Berberta , en la p dia? 


de Sukena , cerca de 'Basora', en Mis inime 


€ 


EL 
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ciones de Efeso y de Esmirna, entre las arenas 
del rio Belo, en las Indias, en la China, en Si- 
beria, en Persia, con la arena de Bertrow, en 
la Marca de Brandeburgo, en la Tartaria Thi- 
betana, en las inmediaciones de Ochotzk, cer- 
- Cade Kamtschatka, en Francia, en las inme- 
diaciones de Arras , cerca de Ostende , de Há- 
Vre, de Dieppe, de Fecamp, y en la llanura 
de Narbona llamada del estanque salino 6ce. (1), 

l sub-carbonato de sosa , tal como se saca del 

go, se llama nutron; purificado está en o0c- 
taedros oblicuángulos 4 romboidales ; 4 veces 
fstos mismos octaedros estan cortados oblicua- 
Mente por mitad , y presentan hojas hexágo- 
Mas Ecce. Es blanco, trasparente, sabor urinoso, 
A mas eflorescente de todas las sales, pone ver- 
de el jarabe de violeta , es muy soluble en el 
Agua, esperimenta la fusion acuosa y la ignea 
Sin descomponerse. Contiene , segun Mr. Be- 
Yard, 62,69 por 100 de agua de cristalizacion, 
Y segun Klaproth 23. 


Composicion segun este último químico. 
Acido.. 39 
Sosa... 38 
Agua... 23 


100 


SN Véase la Memoria sobre el ónltivo de la sosa 
Mx. Julia Fontenelle, Anales de quimica, 1.2147 
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UNDÉCIMA eseecir. CARBONATO DE 


: ESTRONCIANA. 
Estroncianita. 


Debe su nombre á Stroncian, en el Argiles- 
hire, y á Leadhills, en Escocia, donde ha sido 
descubierto. Mr. Humboldt le encontró tam- 
- bien en el Pérú,cerca de Popayan. Se halla en 
masas compuestas de fibras convergentes; blan- 


co, á veces verdoso d amarillento, traslucien” 


te, insípido , inalterable al aire, soluble en 
1536 partes de agua hirviendo. Hecho polvo y 
puesto sobre los carbones encendidos produc* 
chispas rojas ; estos cristales son prismas hexa% 
dros regulares, 6 modificados mein las arista? 
de las bases (escaso); peso especifico 3,65. 


Composicion segun Klaproth. 
-Estronciana. . . 69,5 
Acido carbónico. 30,0 
Agua. . .... 00,5 


¡¿x_I Á _———— 


100,0 
Hope y Pelletier, que tambien han anal 
zado este carbonato, han hallado de 0,8 40 
e agua. 


DUODÉCIMA esercrr.— SUB-CARBONATO 
DÉ ZINC. NS 
S 


Se halla este carbonato con la calaminó ys 
capas, en los terrenos secundarios, en 2 


AAA A 


y 
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terra, en Francia, en el departamento del Our- 
the dcc. , y constituye dos sub-especies. 


PRIMERA SUB-ESPECIE. 


Esta sal está en pequeños cristales : su divi- 
sion se verifica Ruleta á las superficies 
de un romboedro , cuyas dimensiones no es- 
tan aun determinadas: á veces está en dedocae- 
dros de triángulos escalenos. Tambien tieue 
Variedades compactas. — Hojosas ó fibrosas.— 

seudomorficas , en carbonato de cal lenticu- 
lar, — Oolitico. — En estalacticas ú estalagmi- 
tas ¿cc. Soluble con efervescencia en el ácido 
sulfúrico, de donde los álealis precipitan el 
Oxido; y no da agua por la calcinacion, Peso 
€specifico 3,60 a 4,33. 


Composicion : Acido carbónico. 35 
Oxido de zinc. . 65 


100 
SEGUNDA suB-EsPECIE. — HIDRO- 


CARBONATO DE ZINC. 


di Los mismos caractóres químicos que la otra 
especie , con la única diferencia de dar 
AS 0 menos agua por la calcinacion. 


mposicion segun la fórmula de Berzelins. 


Carbonato de zinc. . 695 Acido carbónico. 15 


rato de zinc. +. . 31 o de zinc. . Ss 


A 


400 100 
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sEGuNDO GÉNERO. — CARBONATOS DOBLES 
“O MULTIPLOS. 


Aunque se hallan aisladamente los carbo- 
natos de cal, hierro, manganeso, magnesia ócC» 
en el estado puro, sucede con frecuencia que 
estan juntos dos á dos, tres a tres, y aun cua- 
tro á cuatro ; esta combinacion y la superiori- 
dad de uno de los principios constituyentes, 
porque siempre hay uno entre ellos que «pres 
domiua , le hacen variar las formas hasta lo 1M* 
finito. Asi: 1.% en los que domina el carbona” 
to de cal se deben contar Jos calcáreos de laS 
Ardennas, de Quiney, de Epinac, la dolomita 
de los Alpes, la calcárea rosa de Moutiers ócc.* 
2. entre los calcáreos de cuatro bases, los (€ 
este último pueblo, los de Devonshire, Percy 
Timor, Tramone, Notre Dame-du-Pré dos 
3." los que esceden en carbonato de hierro se 


componen de hierro espático de Allevard, 4 


Antin, de Martigues, de Chaillaud dcc.: 4. e 
fin, los que resultan de la combinacion de 
ácido carbónico con la magnesia , la man ane” 
sa y otras bases, como las de la isla de 1ba, 
Hartz , Nagrac, Freyberg Óc., que son 4 
verdad menos numerosos. 

Entre los carbonatos multiplicados los hay 
que contienen proporciones de bases secunda 
rias en tan corta cantidad que no hemos crer a 
se deben colocar en este género. Nos limites 
mos á describir las especies , cuya Sil 
bien evidente las clásibica en ellos naturalmente 
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Prumena Especie. — CARBONATO DE CAL 
Y DE MAGNESIA. 


Dolomita. 


Este mineral origina un gran número de 
variedades segun sus formas cristalinas , su es- 
tructura y sus diversos colores. Nos contenta- 
mos con describir las cuatro que, á nuestro 
Parecer, presentan mayor interés. 


A. Dolomita comun o granuda. : 

Su conocimiento se debe á Dolomieu. Se 

encuentra en masas y concreciones distintas 

granudas; color blanco, y 4 veces agrisado 6 

amarillento ; brillo fuerte y anacarado, poco 

tasluciente; fractura en grande imperfecta- 

Mente eschistosa, fosforescente por la frota- 

Clon, 6 cuando se la espone 30 un hierro 

“andente, semi-dura , delgada al tacto. Peso 
Specifico 2,83. 

Composicion : Carbomato de cal. .... 52,08 

— de magnesia. 46,50 

Oxido de manganeso... 0,25 

— de hierro. ».+. +. -:0,05 


| 98,88 
SS halló po la primera vez en Roma, en el 
Palacio Goa ese, una variedad de dolomita fle- 
t 


NE ó e 
ole, Ha demostrado la esperiencia que las 
Versas variedades, lo mismo que la piedra 
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calcárea granuda, podian llegar á serlo cortán- 
dolas en tablillas largas y menudas, y some- 
tiéndolas por. seis horas á una temperatura de: 
cerca de 250 c*, 


B. Dolomita parda. — Cal calcarea magne- 
siana de Tennant. 


Se halla en el norte de Inglaterra en capas 
muy espesas, y de considerable estension, re” 
osando sobre la formacion de carbon de tierra 
de Newcastle. Color gris amarillento y pardo : 
amarillento, brillante en lo interior, fractura 
escamosa , traslucida en los bordes, quebra- 
diza , mas dura que el espato calcáreo. Dal es” 
pecifico de cristales 2,8. / 


Composicion segun Mr. Tennant. 
Acido carbónico. . 47,2 
a A 
Magnesia. . . . . 20,3 
Alumina y hierro. 0,8 


A AAA 


97,8 
Hay tambien una dolomita flexible que 1% 
ne conexion con esta sub-especie ; se ha encon” 
trado cerca del castillo de Tynmouth. Color 
ris amarillento , en masa, opaco , muy flex” 
Be, sorosa , fractura terrosa, dejándose mella£ 
con Ñ cuchillo. Peso especifico 2,54, 


Composicion ; Carbonato de cal. . . + . 62 
— de magnesia. 36 
—— 
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C. Dolomita en columnas.” 


Existe en Rusia, en la serpentina , en masa 
y en concreciones prismáticas menudas, de un 
lanco sucio , lustre vitred que tira al nacara- 
do, quebradiza , division imperfecta , fractu- 
ra desigual, algo traslucida, Peso especifico 
2,76. 
Composicion. 
Carbonato de cal. +. . +... «+ 51 
— de magnesia. ... + 47 
— de hierro hidratado. 1 


—— 
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A 


D. Dolomita compacta d gurhofita. 


En venas, en rocas de serpentina, en masa. 
s de blanco de nieve, mate, fractura concol- 
ea, aplastada, semi-dura , algo traslucida so- 
re los bordes. Peso especifico 2,76. 


Composicion : Carbonato de cal. . . +. 70,5 
— de magnesia. 29,5 


100,0 
Seaunna esprcir. — ESPATO RHOMBEO. 


Espato amargo ,. sd Í 
AN muricatctlo. 


1 Existe en Escocia, en Suecia, en Suiza, en 
tol Eee, Color blanco agrisado y amarl- 
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llento, siempre cristalizado en rombo de me- 
diano tamaño, fractura hojosa, division triple, 
raya el espato.calcáreo , quebradizo. Peso espe- 
cifico 2,48. 


Composicion segun el término medio de 
cuatro analisis de diversos ejemplares por Kla- 
roth. 
p Carbonato de cal. .. .. 59,50 
— de magnesia. 37,50 - 
Oxido de hierro. . 3,06 


100,06 


El máximum de carbonato de cal de estas 
cuatro especies es 73, el minimum 52; € 
máximum de el de magnesia 45, el minimum 25- 


TERCERA EsPEcIE. — CARBONATO DE CAL, 
DE MANGANESA Y HIERRO. 


Espato pardeante , espato perlado , sidero” 
calcito, 


, Existe en venas, acompañado de espato as 
careo y de hierro espático; sus colores son % 
blanco agrisado , amarillento ó rojizo , Y05% 
rojo pardo, pardo, gris de perla, negruzco ó 
Se le halla en masa, en pedazos globulosos 
cristalizado en pirámides dobles de tres cara% 
en pirámides oblicuas de seis , en rombos » 
lentes dcc. ; su fractura es hojosa en hojas "0, 
tas , pero con mas frecuencia encorbadas, y 
vision triple con fragmentos romboidales, E 
el espato calcáreo, Sa especifico 2,83, 


Composicion Carbonato A RA 38 
Oxido de hierro. . . - 38 
— de manganeso. 24 


RX 
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cuanta esprore. CARBONATO DE HIERRO 
Y DE MAGNESIA DEL HARTZ. 


Esta sal doble , analizada por Mr. Walms- 
tadt, le ha dado los productos siguientes : 


Carbonato de magnesia. +... + 84,36 
— de-hierr0. «+. ... 10,02 
— de manganeso. . .. + 3,19 
SiliedA cias cop lines 0,30 
DAA A 0,51 
Pérdida y sustancia destructible 
por el fuegO. ++... .... 1,62 
100,00 


Quinra EspEcie. — MARGAS. 


a margas deben considerarse no como 
"bonatos dobles, sino como simples mezclas. 
a las habia dividido en arcillosos y si- 
¡ga segun que la tierra de estas dos cali- 
A redominaba en su composición; como 
ha O esta division merece admitirse. Wer- 
separado las margas en dos sub-especies. 


PRimena sun=sprcif. — MARGA TERROSA. 


Color gris, 0 gris amarillento y formado 
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de particulas finas pulverulentas, poco cohe- 
rentes ó aglutinadas, mate, ligera, algo man- 
chosa, olor urinoso cuando está recien estraida, 
suave al tacto; hace efervescencia con los 
ácidos y se disuelve en parte. Es imposible dar 
una exacta idea de la cantidad de sus princi- 
pios constituyentes : sabemos solamente que 
a marga terrosa está compuesta comunmente 
de carbonato de cal con un poco de alúmina, 
de silice y de betun, | 
Se la halla en capas en las montañas cal- 
cáreas estratiformes ¿cc. 


SEGUNDA SUB-ESPECIE. — MARGA 
ENDURECIDA. 


Las mismas localidades que la anterior » lo 
mismo que en las formaciones hullosas : esta en 
masa , en vesiculos ó bolas chatas , y contient 
petrificaciones : es gris y á veces amarillent% 
mate , opaca, fractura terrosa , alguna vez 5 
camosa 0 imperfectamente eschistosa ; se deja 
mellar con h uña , delgada al tacto , se funde 
al soplete, y da una escoria verdosa; hace efe£ 
vescencia con los ácidos. Peso especifico de 2” 
a 2,87. 

Composicion segun Kirwan : 
Carbonato de cal. . . . . , 50 
O o 
A o TA 
Oxido de hierro y de magnesia. DAN 


96 
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Hay ademas otro mineral conocido con el 
nombre de schita menos bituminoso que se 
halla en capas particulares en las montañas 
calcáreas estratiformes, reposando sobre una 
especie de arenilla ; es negro, petiedo , par- 
duzco , fractura schistosa , con ojitas curbas 
ó rectas, opaco, blando, sectil, suave al tacto; 
peso coalilco 2,66. Se compone de carbonato 
de cal, alúmina , óxido de hierro y de betun. 


Se hallan en él PS A criptógamos petri- 


ficados y minerales cobrizos. 


FAMILIA DE LOS CHROMATOS. 


"Todas las sales de esta familia son de un 
color amarillo cuando se hallan en el estado 
Méutro ¿ en el de sub-sal, y rojizas cuando son 
ácidos, 


Priuena Especie. — CROMATO DE HIERRO. 


Tal es el nombre que han dado á este mi- 
neral Brochant , Haúiy, Thomson 4cc. Beu- 
ant le coloca entre los cromitos ; nos ha pare- 
“ido deber seguir la denominacion que le han 
e los primeros, atendiendo á que no cono- 
o ácido cromoso , y que este nombre cro- 
lesigna una sal derivada de este ácido. 
ion puede suceder que esta sal no sea un 
gd y si una combinacion de dos óxidos 
Verás Y ven otros muchos; cuestion que resol= 
á > as nuevas esperiencias. Este cromato se 
entrado en Francia cerca de Gassin, y 
len en Siberia ; está en masas irregulares 
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o en cristales octaedros , raya el vidrio , es in- 
soluble en el ácido nítrico. Peso especifico 4,32» 


Composicion : 1 

El de Gassin por Mr. El de Siberia por 
Vauquelin : Mr. Laugier: 
Oxido de cromo. 43 pS 

A E. Y Me 
A 1 AS Y 
Silice. . . . 2 . . . 1 
Pérdida. Da det A 


_——— ¡_———— 


100,0 400 
SEGUNDA EsPEcIE.—CROMATO DE PLOMO. 


Plomo cromatado , plomo rojo de Siberia. p 


Muy escaso. Se ha encontrado en las minas 
de oro de Berezof en Silesia , asi como en Aus- 
tria , en Saboya y en Méjico: está en cristales 
prismáticos tetraedros , terminados á veces por 
pirámides de cuatro caras, 0 bien en prismas 
romboidales simples 4 modificados dec. Su co- 
lor mas ordinario es el rojo jacinto, su polvo de 
un amarillo limon, brillo entre el de diamante 
y el graso, fractura hojosa. Peso especifico” 
de 5,75 á 6,069. | ) 


Composicion , término medio de Vauquelin 
y Thenard. 
Oxido de plomo 64,11 
Acido crómico. 35,14 


99,55 
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TERCERA ESPECIE. —CROMATO DOBLE 
DE PLOMO COBRIZO. 


14 auquelinita. 


Color verde acicular; compuesto de: 
Oxido de plomo 61 
— decobre. 11 
Acido crómico. 28 


100 


FAMILIA DE LOS HIDRO-CLORATOS. 


Sales muriatadas d formadas de una base 
Unida al ácido hidro-clórico 6 muriático, des- 
componibles en frio por el acido sulfúrico y por 
a ebulicion por los ácidos arsénico y fosfórico; 
“asi todos solubles en el agua: solo se hallan 
Cuatro en el estado nativo. 


| Primera eEspEcte. — HIDRO-CLORATO 
SS DE AMONIACO. 


bi Conocido mucho tiempo hace con el nom= 

re de sal amoniaco, de la que se hallan dos es- 
Pecies, nativo volcánico y nativo conevidal. El 
Primero es de un blanco amarillento y agrisado, 
en eflorescencias, en formas imitativas, en 00= 
taedros , en prismas rectangulares de cuatro 
planos modificados, en cubos truncados en los 
poes Ge. Esta sal es brillante , division en 

tido del octaedro, desde trasparente á opa- 
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ca, mas dura que el talco, ductil y elástica, sa- 

bor acerbo y urinoso, volátil, y desprende amo- 

niaco TON se la tritura con el hidrato de cal. 
Peso especifico de 1,5 á 16. 

Composicion: Acido hidro-clórico 69 

| Amoniaco. +. ..... 31 
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Mr. Klaproth admite en el 0,5 de hidro- 
clorato de sosa. 

El concoidal está en pedazos angulosos, 
acompaña al azufre en las capas de arcilla en- 
durecida ó de eschisto arcilloso. En 100 partes 
contiene, segun Klaproth, 97,5 de hidro-clora" 
to, y 2,5 de sulfato de amoniaco, | 


SEGUNDA ESPECIE. — HIDRO-CLORATO y 
| DE CA JA 


Se halla en el estado sólido en los materia” 
les salitrosos , y en disolucion en muchás agú? 
minerales, á las que presta su untuosidad. Blan- 
co, sabor acre y picante, muy delicuescento ] 
soluble en una cuarta parte de agua de pea 
á la temperatura ordinaria, y susceptible de cri$ 
talizar en prismas hexaedros estriados; sufre 14 
fusion ignea y se convierte en cloruro de celolá 
estando frio: por la frotacion y en la oscur! a 
se hace luminoso, lo que le hace dar el nom xk 


de fósforo de Homberg. Peso especifico 1,70. 


. 
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-Composicions¿Acido hidro=clórico 25 
a y mi Catas oa 26 

Agua O 
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- IERCERA espgcrr. — HIDRO-CLORATO 
DE COBRE. 
Atakamita. 


Se halla. en el Perú en el distrito de Rara- 
aca, en filones, y tiene al cuarzo por ganga, 
de un verde que tira al azul, muy estíptico, 
Atrae la humedad del aire, y cristaliza en agnjiz 
As prismáticas romboidales , formando con fre- 
Muencia octaedros cuneiformes : se le halla tam- 
len en estado granular , 4 pulverulento, es 
Muy soluble en el agua: algunas gotas de ácido 
lro-clórico vuelven esta disolucion de un co. 
ox de verde yerba. Peso especifico 4,43. 


Composicion; Acido hidro-clórico 12 
Oxido de cobre. .. 72 
Agua. .. .. o... 16 


€_E-—_—— 


Y, 100 


bo Existe tambien una sub-especie que tiene 
* principios constituyentes : 


Oxido de plomo... 83,50 
Acido hidro-clórico 3,50 
Acido carbónico. .. 6,50 
98,50 

22 
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Está en cristales prismáticos de bases cua- 
dradas; no es fácil esplicar la teoría de su com- 
posicion... 


FAMILIA DE LOS MELATOS. 
Sales compuestas de ácido melitico y una base- 
UNICO GENERO: “> | 


SOLA ESPECIE. __MELATO DE ALUMINA 
HIDRATADO. 


Melita d, piedra melala a 


Se halla este mineral sobrepuesto en las 4% 
pas de madera betuminosa y de carbon de tier” | 
ra, las mas de las veces acompañado de azulre 
Artern en Thuringa es el solo lugar en quest 
ha encontrado hasta ahora ; raras veces está eN 
masa , casi siempre cristalizado. Su forma IEA 
mitiva es una pirámide de 1189 4” y 9394 
las formas secundarias son la primitiva con cus 
ps truncadas, lo mismo que las cúspides Y ' 
os angulos de la base comun : color amarillo 
miel, semi-trasparente , refracción doble el 
direccion del Alta de la pirámide, lisa 119 | 
lante, division piramidal, quebradiza, de Lats 
tura concoidea, electro-resinosa por la £rol 
cion, Peso especifico. de 1,14 1,6, 


Md 
Ñ 


Composicion segun Klaproth, 
Acido melitico 46 
Alúmina, +... 16 
Agua, ..—.2.—.. 38 

€ 


100 
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FAMILIA DE LOS MOLYBDATOS. - 


Sales resultantes de la union del ácido mo- 
ybdico con una base. EN 
Estas sales se descomponen todas por el áci- 
o sulfúrico; con el auxilio del calórico, el car- 
On las descompone , y reduce el ácido 0 le 
Vuelve al estado de dxido, d sino reduce el áci- 
o y el óxido á un mismo tiempo, todo según 
los metales que siryen de base a estas sales. 


Uica Esproir.—MOLYBDATO DE PLOMÓ; 


Se encuentra en Bleyberg, en Carinthia, 
serca de Freyberg, en Sajonia, Hungria , Mé- 
(150 Ccc.: es de un amarillo pálido, las: mas de 
o eces,en cristales, en tablas de ocho caras, y 
eos en octaedros de base cuadrada Ccc, Peso 
Specifico 5,09. E 


Ñ A" Composicion: Acido molybdico 39 — 


Ns, Oxido de plomo. 61 
+A | Ea 
100 
FAMILIA DE LOS NITRATOS. - 
Sal 


mp, 55 compuestas de ácido nítrico de una base. 
odos se descomponen por el calórico, la ba- 
Neda sola, y desde el principio de la accion 
dciqy prende gas oxigeno y pas az0e , despues 
Pai mitroso, y alguna vezal comenzar lá ópe- 
9% tambien se desprende este último úcido 
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y el gas oxigeno. Los ácidos sulfúrico , arsénico 
y fosfórico desprenden el acido nitrico en el es- 
tado gaseoso si su accion está especialmente au- 
xiliada por el calórico. 
. «Composicion. El oxigeno del óxido está con 
respecto al del ácido :: 1 : 5, y con cantidad 
de ácido :: 1: 6,27. | 


PRIMERA EspEcIE.—NITRATO DE CAL. 


Esta sal existe en gran cantidad en los anti- 
uos argamasones, sobre las paredes viejas, el 
os pisos ó muros bajos, húmedos y no habita” 

dos.4cc.; entonces está bajo la forma de pod 
ños cristales bastante largos, imitando las 4 
bas de pluma: es blanco, inodoro, sabor aci 
delicuescente, soluble en la cuarta parte 2 E 
peso de agua, y tambien en el alcohol; cris 


. 


iza en prismas hexeadros regulares. 


Composicion ; Acido nitrico 65 
Cal...,... 39 


¿€ 
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SEGUNDA NDA 
DE MAGNESIA. 


Ñ ae 
Existe en las aguas de mar y de algunos A 
nantiales. Inodoro, sabor amargo, delic” ig 
cente, cristaliza en prismas sueltos 0 en eta” 
mas romboidales, l se descompone comp 
19. 


mente por los álca 
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Composicion : Acido nítrico 72. 
| Magnesia. » - 28. 


100 . 
WErceERA Especie. —NITRATO DE POTASA. 


Esta sal se conoce desde una remota anti- 
gliedad con el nombre de salitre, y de sal de 
nitro cuando está purificado. Existe en el esta- 

O natural en todos los parages habitados, asi 
tomo unido con diversas tierras en la India, en 
la parte meridional de la América dec. En Eu- 
Yopa se halla con bastante abundancia para es- 
Plotarse de nuevo cada cuatro ú cinco años en 

as tierras del suelo de los establos, rediles, al- 
Macenes de granos y Otros sitios semejantes en 
Que hay sustancias orgánicas. Puede eonsultar- 
se la Memoria que Mr. Julia Fontenelle ha lei- 

en la Academia Real de Ciencias , en 1824, 
Sobre la nitrificacion. 

El nitrato de potasa puro está en hermosos 
tismas de seis caras con cúspides hexaedras, 
aparentes, con un sabor fresco, inalterable 
tre, muy soluble en el agua, fusible á 340%, 
Aciendose entonces duro , blanco, pesado y 
“asluciente, que en farmacia llaman cristal mi- 
Pri y se descompone completamente á una 
Mperatura mas cleyada. Peso especifico 1,93, 


—Composicion segun Mr. Julia Fontenelle. 
. mE Acido nitrico 53,55 
Potasa. . ... 10,45 


AAA A 


100,00 
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CUARTA ESPECIE. NITRATO DE 50SA. 


Poco hace se ha descubierto esta sal en el 
Perú, cerca del puerto Yquique, distrito de Atas, 
cama, en capas poco mas 0 menos espesas, Y 
sobre una estension de mas de cincuenta leguas; 
está cubierta con un banco de arcilla. Acaba de 
encontrarse tambien ultimamente en España, 
cerca de Cadiz. Tiene un sabor fresco, picante 
y amargo, soluble en tres partes de agua á 15% 
y cristaliza en prismas romboidales que son an= 
hidros. Peso especifico 2,096. 


Composicion segun Mr. Julia Fontenelle. 
Acido nitrico 63,36 
Sosa. ..... 36,64 


100,00 


FAMILIA DE LOS OXALATOS. 
Sales formadas de ácido oxálico y una base» 
UNICO GENERO. 
UNICA ESPECIE. —OXALATO DE HIERRO: 
Humboldito. 
Mineral muy ena ue solo se ha encontre: 
do hasta ahora en los Jignitos de Kolowseruv 


en Bobemia. Color amarillo canario, descoM 
ponible á una temperatura elevada; el restó! 
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tratado por el ácido hidro-clórico da por los 
hidro-cianatos un precipitado azul. Peso espe= 
Cifico 1,3. 


Composicion segun Mr. Rivéro, 
Acido oxálico. . . . 46,14 
Protóxido de hierro 53,86 


100,00 


Nos inclinamos á creer que es el peróxido 
de hierro, y no el protóxido, pues que los pro+ 
toxalatos de hierro, que son el producto debil 
te, estan en prismas verdes y solubles, y los 
peroxalatos son amarillos y apenas solubles, 


FAMILIA DE LOS FOSFATOS. 


Sales formadas de ácido fosfórico con las ba- 
ses en diversas proporciones. Los sub-fosfatos 
contienen vez y media tanto de base como los 
fosfatos; los fosfatos acidulos las tres cuartas 
partes de los fosfatos; los fosfatos acidos la mi- 
tad. Estas sales nativas no se descomponen por 
el calórico, y se vitrifican. Dividiremos esta fa« 
milia en tres géneros: 1. fosfatos anhidros: 
2.2 fosfatos hidratados y fosfatos multiplos. Pre- 

“rimos adoptar este epiteto de hidratados que 
el de hidro-fosfatos, admitido por Mr. Beudant, 
Atendiendo á que presenta una séric de errores; 
BARA que esta Falelira hidro fue inventada por 
Os quimicos para designar los ácidos forma- 
dos ce el hidrógeno y una base, y nos parece 
- Que los hidro -fosfatos son sales que resultan de 
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la combinacion de-una'base con un ácido hidro* 
fosfórico que no existe, Este error es mayor to- 
davia en los sulfatos hidratados que Mr. Beu- 
dant llama hidro-sulfatos , lo que anuncia que 
estas sales son, producidas por el:ácido hidro- 
sulfúrico, del que no contiene ni un: átomo, y 
si del ácido sulfúrico. A pesar de todo el apre- 
cio que hacemos del talento de Mr. Beudant, 
hasta en el interés de la ciencia á que se dedi- 
ca con tan buen éxito, hemos creido de nues” 
tra obligacion hacer esta advertencia. 


primer céxmro. — FOSFATOS ANHIDROS» 
FOSFATO DE CAL. 


Esta sal, con un esceso de base, constituy£ 
las 2 del esqueleto huesoso de los animales. E 
fosfato de cal nativo forma alturas de montañas 
en España, especialmente en Estremadura: tam- 
bien se le halla en las minas de estaño, con € 
topacio, en Schneeberg, Geyer, Eibenstock, 
Sainte-Agnes Cc. 


PRIMERA ESPECIE. — FOSFATO SESQUIÍ- 
CALCAREO. es. 
ÁApatito. 

Se encuentra entre las rocas primitivas eN 
las venas de estaño, de granito de monte 46 
San Miguel, en el Cornouaille, en Francia, en 
Nantes ce. Está en masa ó cristalizado en pris” 
mas héxaedros chatos que á veces ofrecen 12” 
blas de seis caras; las estremidades laterales $* 
hallan á menudo truncadas, y las caras ¡sas; 
tambien se hallan variedades que son mame 0- 
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nadas, — compactas, — terrosas, — hojosas, — 
granulares, — reniformes, — testáceas, — €s- 
talactiticas cc. El apatito es blanco, ó bien azu- 
lado, amarillento , rojizo , violado ú verde ; es 
Opaco , trasluciente, muy rara vez trasparente, 

¿brillante , quebradizo , fosforescente en las as- 
cuas, eléctrico por la frotacion ó el calor, y de 
Un peso especifico de 3,1. 

Composicion: Mr. Klaproth: ha analizado 
la variedad conocida con el nombre de piedra 
de espárrago”, y la ha hallado compuesta de 


Acido fosfórico. 46,25 
Galicia... 991%) 


100,00 
secuNDA Espec. — FOSFORITA. 


PRIMERA SUB-ESPECIE. — FOSFORITA 
COMUN. 


En masa y formando capas considerables en 
la provincia de Estremadura, en España, de un 
Blanco amarillento, mate , fractura desigual, 
Ppaca , blanda, un poco quebradiza ; reducida 
Y polvo tosco y arrojada Pap ascuas da una luz 
Verde fosfúrica; peso especifico 2,8, 

Composicion segun Pelletier. 

Acido fosfórico.. 34 
Calo cover at 99 
Acido fluórico. . 1 
A AA 
Oxido de hierro. 1 


_———o 
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SEGUNDA susB-EsPEciE. — FOSFORITA 
TERROSA. ; 
En una vena en Marmarosch en Hungriaj 
está bajo la forma de tierra mate , que se had 
fosforescente cuando se la pone sobre carbones 
encendidos. 


Composición segun Klaproth. 
Acido fosfórico. .. . 32,25 
Citrato rasa 
Acido fluórico. ... . 2,25 
Sit A A 
Oxido de hierro. . . 0,75 
A 
Cuarzo y tierra crasa. 11,5 


¿_PE-zcz-——_— o 


95,25 


TERCERA EsPEcir. — FOSFATO DE 
MAGNESIA. 


Wagnerita, 


Se encuentra en eschistes arcillosos y mi- 
cáceos en Hollgraben , como en los Estados? 
Unidos de América. Es de un blanco mas Y 
menos amarillento , vítreo , dividiéndose ** 
prismas romboidales ; peso especifico 3,11. 


Composicion : Acido fosfórico ca 


Magnesia. . +. + 


400 
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Este fosfato deberia estar colocado entre los 

multiplos , si es cierto que contiene siempre 
0,3 de fluato de magnesia. 


cuarta Especie. — FOSFATO DE PLOMO. 


Existe principalmente en las minas de sul- 
furo de plomo, como las de la Croix en Fran- 
cia, del Hartz dec. ; sus colores mas ordinarios 
son el pardo, el amarillo y el verde; sus cris- 
tales prismas hexaedros regulares, muchas ve- 
ces con diversas modificaciones; peso especia 
fico 6,4. 

Composicion seg Klaproth. 
xido de plomo. 76 
Acido fostórico.. 24 


IA] 


100 


Se halla con frecuencia unido con el arse- 
niato de plomo, lo que se reconoce por el olor 
de ajo que se manifiesta cuando se le calcina. 


seGuNDO GÉNERO. — FOSFATOS 
HIDRATADOS. 


Primera especre.—FOSFATO HIDRATADO 
DE ALUMINA. 


Wavellita, hidrargilita de Davy. 
Existe con mas frecuencia en glóbulos com- 


ENPstos de fibras divergentes del centro á la 
tcunferencia , sobre cuya superficie se le ha- 
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lla tambien .en' prismas romboidales de cúspi- 
des diedros , y tambien está en formas imitati- 
vas. Su color es el blanco agrisado , brillo na” 
carado, trasluciente , es quebradizo , tan duro 
como el espato fluor; peso especifico de 2,34 28. 

Composicion segun Davy: no contiene mas 
que 70 de alúmina , 26 de agua y 1,4 de cal. 
Sin embargo , Berzelius y Thenard la clasifi= 
can entre los fosfatos aluminosos , y Beudant 
da para sus principios constituyentes: 


. Acido osfúticos 41 
Alúmina. ... 39 
Agua... +... 20 


€ AXAAAÓX 


100 


Se necesitan nuevos analisis para resolve" 
esta cuestion. Mr, Desbassyns ha traido de la 
ista Borbon una yariedad de él, que tiene 3,1 
de amoniaco. 


SEGUNDA esprcie.—FOSFATO HIDRATADO 
DE COBRE. 


Este mineral es raro. Se halla en corba$ 
cantidades en algunas minas de cobre en Hun” 
gra, en las orillas del Rhin, en Rheimbreitev” 

ach cc. Se presenta bajo diversos aspectod 
en masas mamelopadas, acicular, bacilar , 20 
pacta, ó ya cristalizada en prismas romboida 
rectos de cerca de 109%, que muchas veces 


espe” 
mudan en octaedros rectangulares ¿ peso P 
cifico 3,5. | 


m 
les 


333 
H Composición segun Berthier. ' id 
y Acido fosfórico. . . 64 
- Deutóxido de cobre. 29 
Agua...» .. 


q__ IA XA 


100 


ROA ESPECIE. —FOSFATO DE HIERRO 
£ HIDRATADO. 


Vivianita. 


Este mineral es escaso , como el anterior; 
existe en cristales en las minas de Sainte-A gnés, 
en Cornouailles, en rocas micaschistosas, a- 
compañando al sulfuro de hierro magnético, 
en los productos volcánicos de la isla Bor- 
bon «cc. Se le halla en masa en la isla de Fran- 
Cia, y terroso: en las sustancias arcillosas que 

an contenido cuerpos orgánicos. Esta sal casi 
Siempre es azul ; la que es terrosa está alguna 
vez blanca en lo interior; peso especifico 2,6. 


Composición del fosfato cristalizado. 
Acido fosfórico. . . 22 : 
Protóxido de hierro. 44 ..,. ” 
Agua, >»... 000004192 


100 


El terroso tiene la misma composicion , se- 
£ún Fourcroy, con, esta sola diferencia , que 
€l hierro ha sido peroxidado por su largo con- 

to con el aire. 


— 
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cuarta esprcre.—FOSFATO HIDRATADO 


DE URANO. 


Poco conocido. Se encuentra en hojas cua- 


dradas ordinariamente agrupadas unas sobre 
otras de una manera confusa. El que se en- 
cuentra en Aútun es amarillo ; el de Inglater- 
ra y Siberia verde, cuyo color procede del fos- 


fato de cobre. Existe tambien en el estado com* 
pacto, acicular, mamelonado y bacilar ; peso. 


especifico ÍA 
Composicion segun Mr. Phillips. 
Acido fosfórico. . . 10 
'Deutoxido de urano. 75 
Agua. Sri roda role 


100 
"encia céneno.—FOSFATOS MULTIPLOS:» 


pmimera Esprcte. — FOSFATO DEA 
ALUMINA MAGNESIANO, SA 
Klaprothita, E 
Se encuentra este mineral en niditos en el cua” 
zo, á veces con rudimentos de cristales; es azu% 
peso especifico 3. | 

Composicion segun Mr. Fuchs, 

Acido fosfórico. . 41,84 

Alúmina. .. . + 35,73 

Magnesia. ... + 9,34 

Oxido de hierro. 2,64 

Billon.és4 >. 04 a19D,40 

Agua. ..... . 6,06 
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Cree Mr. Beudant que pudiera referirse á, 

esta especie la childrenita, que segun Mr. Wo- 

llaston está compuesta de ávido fosfórico , de 
- alúmina y de:hierro. ba 


sicunpa rsprcim—-FOSFATO-CARBONATO 
a DESCAL, 


iDescubierto.por Mr. Bonnard: en una capa 
de arcilla parduzca que contenia, minerales de. 
hierro en grano, á poca profundidad por bajo 
de la superficie del llano llamado Vallée de 
Saint-Thibaud, departamento de la Cóte-d'Or., 
Este fosforito es de un blanco agrisado d ama- 
rillento, venoso; manchado 0. salpicado de par- 
do; es ligero; blando, y de fractura terrosa. ... 


Composicion segun Mr. Berthicr, 
Fosfato de cal. ... 74. 
- Carbonato de cal. 10. 


Mezcla de arcilla y óxido de hierro. 


“Tercera especie. — FOSFATO DE 
42. MANGANE5A Y DE HIERRO. : 
vw; Se halla en el departamento “de Ja Hante- 
lemnne, cerca de Saint-Silvestre; tiene eolor 
Par o, cristales en agujas radiantes, con ciertos 
Sl titos azules, polvo de verde oliva; se funde 
Soplete, y da un vidrio verde opaco. ei 
a Mr, Alluaud ha enviado dos variedades de 
y a Mr, Vauquelin, una de un pardo violeta, 
Otra de un amarillo verdoso. Segun este quis 
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mico la primera se compone de 
Acido fosfórico. 58 


Oxido de hierro. 28: : 
—de manganeso. 14 


ES 


> 


Fl 4,00 
La segunda le ha dado solo 0,30 de ácido 


fosfórico , lo que le hace tenerle por un sub= 


fosfato , y la primera como un fosfato. 
Variedad. 


-Triplito.—Pardo no cristalizado ; peso es” 
ecifico 3,9, y compuesto segun Mr. Vauque 
En de. . 
Acido fosfórico. ». . +. 27 
Oxido de manganeso. 42 
— de hierro. . . +. 31 


_— 


00 1 


Mr. Beudant da las proj orciones siguien” 
tes, ignoro con respecto á que analisis: ácido 9% 
óxido de manganeso 34, óxido de hierro 32. 


CUARTA ESPECIE. — AMBLIGONITO. 


Color verdoso, vítreo, da por la divisios 
prismas de 106? 10/ y 73950"; peso especifico 2 y 
Composicion. Mr. Berzelins la cons! eps 
como un sub-fosfato de alúmina y de litinds 
que contiene 0,11 de esta última. A 
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QUINTA FSPECIE. — TURQUESA. 


Existe en filones en la arcilla ferruginosa, 
y en pedacitos en la de aluyion ; está en masa, 
diseminada , compacta 0 terrosa, d bien en for- 
Ma imitativa: sus colores son el azul de esmal- 
te y el verde claro; es mate, de fractura con- 
Coidea Y desigual, opaca, menos dura que el 
Cuarzo, de color blanco cuando se la raspa; 
Peso especifico de 2,86 ada 
Composicion segun John. 
Alúmina. + +... 
. Oxido de hierro. 4,5 
_— de cobre. ., 4 
Agua. .. . . ». 18 


Esta turquesa se conoce en el comercio con 
tl nombre de roca antigua, y es la mas es- 
timada, Hay otra que, propiamente hablando, 
Ss la única que pertenece á este género, y es 
Ormada por huesos fósiles, coloreados por el 
xido de cobre. La turquesa llamada roca anti- 
Sua habria debido figurar entre los aluminatos. 


FAMILIA DE LOS SILICATOS, 
Sales formadas por la silice y una base, 


Los silicatos, por la naturaleza y la pro= 
Orcion de las bases, constituyen cerca de cien 
“Sbecies de minerales, entre los que se hallan 
A mayor parte de piedras geramas. 
23 
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PRIMERA SECCION. 


PRIMER EA SILICATOS 
ALUMINOSOS. 


“Los ácidos fuertes, obrando sobrelos silica- 
tos en polvo y auxiliados del calor , los sepa” 
ran de la sílice ; los álcalis producen en la dl” 
solucion un precipitado gelatinoso, que es 4D 
hidrato de alúmina. ' 


A. Silicatos aluminosos simples (1). 


1* Especir. — ALLOFANA Ó 
RIEMANITA. 


Descubierta en la selva de Thuringia , en 
una capa de grauwache schistosa, en masa 
en formas imitativas; color azul, y 4' yeces 
verde, parda d blancuzca, lustre vítreo, tras” 
ci ó trasluciente en los bordes; muy qué 

radiza , fractura imperfectamente concol 


y 


muy blanda. Peso especifico 1,89, 


(1) Hemos creido deber comprender 
cion de silicatos simples los que solo contien 
corta cantidad de otras bases. 


ed) 
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Composicion segun Stromeyer S 
espilices +: 930021492 
PNUMA mp 0 ID 
NN A e A 
Sulfato de cal... . 0,52 
Carbonato decobre. 3,06 
Hidrato de hierro. 0,27 
E Agua. . . Sd . 41,3 


100,00 


"im. rsprcr/— CIANITA Ó DISTHENA 


+ 


cent o ¡DE HAYA. 


Se halla en el granito: 0..el schisto mi- 
táceo de las montañas primitivas en el monte 
aint-Gothard , en diversas partes de Europa, 
le Asia y América. Ofrece distintas variedades, 
£n masa, diseminada, en concreciones diferen- 
tes , bacilar, fibrosa d en cristales prismáticos 
exágonos , octógonos , decágonos irregulares 
Y ensanchados en dos caras. opuestas , las caras 
Brillantes , macaradas y estriadas; la forma pri- 
Mitiya es un prisma oblicuo cuadrangular, Su 
Color es del azul de Prusia, que pasa al gris ó 
A verde;.es trasluciente, 0 trasparente, divi- 
Sion doble, quebradiza, idioeléctrica en el es- 
ado de pureza ; algunos de sus cristales ad- 
Mieren, or medio de la frotacion, la electri- 
“idad resinosa, y otros la vítrea. Peso especí- 
co 3,5, 
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Composicion segun Klaproth;segun Arfwedson: 


lic RS y 
Alúminas. 0. To 55250 68 
IIETrO: o mba O 
Vestigios de potasa. 


m.* EsPECIE. — CRYSOBERILO, 


Cimofana de Haiiy, crisopalo de Lametherit, 
crisolita, 


“Se encuentra este mineral en el Brasil, €*% 


diáfanas , y las Otras cambiantes. El erysobet É 
lo es medio trasparente y quebradizo, fractur 
concoidea; raya el berilo y el euarzo; tiene 1%” 
refraccion doble, es eléctrico por el frotamier 
to, é infusible al soplete. Peso especifico de 9 
4 3,9. 
Composición segun old 
Sms. PAS 
Alúmina. .. +. 721 
E E 6 
Oxido de hierro... 1,5 


A 


96,5 
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Mr, Beudant considera aqui la cal como 
accidental. 


1v.* pspEciE. — COLIRITA. 


Este mineral tiene el aspecto de la goma, 
es mamelonado , descompuesto Ó terroso; su 
fractura tiene un brillo resino vitreo ; se des- 
compone espuesto al aire, y lo mismo le suce- 
de á la accion del calórico, y no tarda en redu- 
Cirse á polvo. . 


Composicion: Silice. . . 13,14 
Alúmina. 42,46 
Agua. . . 44,40 


100,00 


v.2 especie. — NEFELINA, FELSPATO 
ROMBOIDAL. 


Se halla cerca de Nápoles, en Monte-Soma, 
en cavidades drúsicas , con la ceilanita, la ve- 
Subiana y la meionita, en el calizo granular. Es- 
tá en masa y cristalizada en prismas equiangu- 
ares perfectos de seis caras, 0 bien teniendo 
los planos finales truncados. Color blanco, lus- 
tre vitreo, division cuadrupla , trasparente y 
trasluciente, fractura concoidea , tan duro co- 
no el felspato. Peso especifico de 2,6 42,7, 


Composicion; Silice. + + ++. + 46 
Alúmina. . . . 49 
A O 
Oxido de hierro. 1 


AA 


98 
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y1.? yspecre, — PIEDRA APERLÁDA 58 
PERLSTEIN. | 
Existe en capas de una grande estension 
en la arcilla porfírica cerca de Tokai, en Hun= 


ria, y en Irlanda: está en masa, en vesículos, 
O bien en concreciones toscas, y en medio de 


ellas se hallan esferas de obsidiana. Color mas - Ñ 


comun gris, lustre brillante, trasInciente s0=. 
bre los bordes, blanda, muy quebradiza, Y 
de un peso especifico de 2,244 2,34. : 


Composicion segun Klaproth, 


A E EA 

“Alúmina. .... 12 

Potasa, ¿04.215 4505 

- Oxido de hierro. 1,15 

Rd ii 4 E 
| 98,140 
y vestigios de cal. 


vir? Especie, — PIEDRA PICEA, 


Se la halla en diversas partes de la Alema” 

> . * . . * , en 
nia, en-Sajonia, Siberia y Francia; está 
filones atravesando el granito, color ve A 
lustre vitreo resinoso, fractura concoidea, qU Al 
bradiza, semi-dura, frágil, un poco ca 
ciente en los bordes, fusible al soplete. % 
so especifico 2,2 4 2,3, : 
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Composicion segun Klaproth.: 
Silicry is n/a 
Alúmina. «0. s 45:46:05 
Oxido de hierro. +... 1 
Ci as 
E AA 1,75 
Oxido de manganeso. 0,1 
Agua AcrAa os 
99,40 
vin.? EspEcIE. — POMEZ. 


Este mineral ofrece tres variedades princi- 


- Pales que vamos á examinar. 


1,2" Pomez witrea, Se halla en capas en las 

islas de Lipari. Color gris de humo, gris de ce- 

Diza, gris amarillo claro, brillo nacarado, frac- 

tura fibrosa trasluciente , muy quebradiza , ás- 

pon al tacto. Peso especifico de 0,378 a 1,44. 
as primeras sobrenadan en el agua. 

2,% Pomez comun. El mismo local que la 
Anterior, color blanquizco, vesicular, lus- 
tre nacarado, trasluciente en los bordes, muy 
Quebradiza , áspera al tacto. Peso especifico de 
9,752 40,914. 


Composición segun Klaproth. 
Silicento sio pao RS 
Alúmina.;.. + .;0 17,5 
Sosa y potasa...» 2 
Hierro y manganeso. 1,75 


99,75 


344 

3.2 Pomez porfidico. En las orillas del 
Rhin, en Tokai, en Hungria dec. Color blanco 
grisado , muy poroso , lustre nacarado ; pes0 
especifico 1,661, Está mezclada con cristales 
de felspato , mica y cuarzo. 


1x.* especie. — PINITA , MICARELA DE 
KIRWAN., ? 


Encontrada primero en Pini, en Sajonia, Y 
despues en otros muchos parages. Está en má- 
sa, en concreciones hojosas, y con mas fre” 
cuencia cristalizada en prismas equiangulares 
de seis caras 'c. Es opaca, blanda, se deja cor” 
tar con facilidad, no elástica , es frangible , 4% 
tacto algo craso , fractura desigual con grano$ 
finos. Peso especifico 2,95, : 


Composicion segun Klaproth. 
Silice. : E - 09,5 
Alúmina, . . . 63,75 
Oxido de hierro. 6,75 


100,00 


Mr. Beudant describió esta especie con el 
nombre de pirita de Sajonia; ha hecho me” 
cion de otra que es opaca, blanda, compi? 
y en hojas, fusible , cristales derivados de 
prisma rectangular, y de un peso especifico la 
2598. Kirwan indica este mismo peso part "e 
anterior. Mr. Beudant da para su composició z 
sin citar el nombre del quimico que la ha aná 
lizado : 
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Silice... 65 + 
Alúmina.. 35 
100 
Mr. Gilet de Laumont (hijo) ha encontra- 
do en la de la Aubernia 0,89 de tritóxido de 
Ñ hierro. Todo hace creer que estos minerales 
Son variedades de la misma especie. 


x.* especie. — TRICLOSITO, 
FALUNITA BLANDA. 


En Fahlun, en Suecia, en las rocas eschis- 
Osas micáceas d talcosas ; color parduzco, blan- 
a, cristales prismáticos romboidales oblicuos 

de 1099 30" y 70% 30”. Peso especifico 2,6. 
Composicion segun Hisinger. 
Silicé: +... 1504 t..40,/9 


Alúmina. +... . 26,73 
Oxido de hierro. . . 5,01 
Magnesia. . +... 2,97 


Oxido de manganeso. 0,43 
Agua. . . . +06 13,50 


B. Silicatos dobles. 
XI? Esrrcir. — ANFIGENA DE HAUY. 


NN Leucita, vesubiana de Kirwan, granate blan- 
“o del Fesubio , zeolita, dodecaedro de 
Jameson. 


Existe mas particularmente en Italia, en 
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Albano, Frascati, en las inmediaciones del Ve- 
subio , en las lavas , rocas de trap cc. Ordina- 
riamente está en graños redondeados, d cristali- 
zada en pirámides dobles agudas de ocho caras- 
La forma primitiva de estos cristales es el cubo 
0 el dodecaedro romboidal. Golor blanco, ca” 
ras de un blanco grisáceo d amarillento , y po” 
cas veces rojizo, trasluciente, de refracción 
simple , division imperfecta , quebradizo, ray? 
con dificultad el vidrio. Peso especifico 46 
. 2,37 a 2,49. z 


Composicion segun Mr. Vauquelin. 
Silice. . . 56 | 
Alúmina. 20 
Potasa. . 20 


Cal 0422 
Pérdida.. 2 
100 


Mr. Beudant da para su composicion 65 | 
bissilicato de alúmina y 35 bi-silicato de poa 
sa. Nos inclinamos á creer que la potasa exiS | 
solo en este mineral, pues Mr. Vauquelin 
reconocido (Diario de las Minas, nm. 39) Y 


su polyo enverdecia el jarabe de violetas- 


xi? EspEctr. — ANALCIMA> 
CUBICITA DE WERNER. 


Ceolita cúbita. 


. atando 
Descubierta por Dolomicu cerca de Cato 
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en las.islas Giclopes, se encuentra tambien en 
el Hartz, en Bohemia, en lasislas de Ferroc CCc., 
en el granito, el gmeiss , el basalto, las lavas y 
los traps. Ofrece variedades de color, que son: 
el blanco, el gris, el rojizo; es opaca, traslu- 
Siente d trasparente; está con mas frecuencia 
en cristales aglomerados d cubicos, teniendo 
Sus ángulos sólidos reemplazados por tres face- 
Us triangulares, lustre vitreo nacarado, fractu- 
Ya concoidea chata, division triple, raya dificil- 
Mente el vidrio, es ligeramente eléctrica por la 
frotacion. Peso especifico de 2,54. 


Composicion: Silice. . 58 
Alúmina 18 ó 
Sosa... ..10 
w Cal. . 2 
Agua. e, 
Perdida. 3,5 


¡€ _—_——. 


100,0 
xtm.* EspEciE.— ANDALUCITA. 


. Encontrada por la primera vez en Audalu- 
Y de España, y despues en la eschita micácea 
ouce-Montain , condado de Wiecklow, en 
Wtimoor, en la isla de Unst Óco. Está en ma- 
0 cristalizada en prismas rectangulares de 
o caras, aproximándose al romboide: la 
A Ctura de los prismas es hojosa, y las aristas 
h ¡ppnralelas á las caras; color rojo de carne, ó 
rosado, trasluciente, quebradiza, raya el 


ñ ea 
Co 1d es infusible al soplete. Peso especifi- 
2100, 
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Composicion segun Mr. Vauquelin. 
52 


Alúmina. . ... 

Silica 712 798 
Potasa. .. . . 8 
Oxido de hierro 2 
Pérdida. . . . 6 


qq 
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xiv.2 especie, — ANTHOPHILITA. 


En Konisberg, en Noruega, en la Groenla!” 
dia y en las rocas de micaschito y de cuar2% 
en masa o cristalizada en prismas ehátos de sel 
caras estriadas en su longitud; color parduzc% 
brillo nacarado, cristales trasparentes, en más 
trasluciente en los bordes, muy quebradiza, 
raya el yidrio. Peso especifico 33, | 


Composicion segun el doctor Ure. 
Silice E 56,00 
Alúmina. ... . . 13,12 
Magnesia. . . . . 14,00 
Oxido de hierro. . 06,08 
— de manganeso 03,00 


Ga ¿rd 03,33 
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xv? nsprort, — AXINITHA DE HAUY,.. 
YANOLITHA DE LAMETHERIE. 


Piedra de Thum, o el Thumerstein de Wer- 
ner , Chorlo violado, 


Hallada por la primera vez en el Delfinado, 


Y despues en Sajonia, cerca de Thum, en Gor- 
: Bouaill 


mailles Ócc. , en masa, y mas comunmente vi- 
trificada en cristales que parecen al hierro de 
Una hacha por la forma y el corte de sus bor- 
des, que son puralcippenos romboidales com- 
Primidos , dos de los bordes opuestos faltan, y 
Se reemplazan por una faceta cada uno. Color 
Violeta, trasluciente, muy brillante, eléctrica 
Por el calor, dura, frangible. Peso especifi- 


203,21 4 3,2. 


Composicion segun Mr. Vanquelin, 
AA A 
Alumina. . +. +. +. 18 

$ L - . . .o. . 19 
Oxido de hierro. , 14 
-— de manganeso 04 


xr_- _—— 


99 


xvi. a uncidt 
pa BILOSTEIN, AGALMATOLITA, 


AGODITA, ESTEATITA PAGODITA 
DE Mn. BROGNIART. 


$ 00 encuentra en Digg en Transilvania, 
A China, en el pais de Gales dec. , en masa 
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y á veces de estructura eschistoidea. Color gris» 
pardo , rojo de carne y alguna vez manchado 
con venas azules, suave al tacto, trasluciente en 
los bordes, se puede rayarla con la uña. Pes0 
especifico 2,6 a 2,8. SAR 


=> Composición? “1,0 Li 
Segun Vauquelin. — Segun Mr. Klaproth: 
Silice: SUI AGO. UNO 94305 a 
et Amina. 0070290 «reo 34300 
Pta 20 a 07... ¿ . 06,25 
Qatar a 043515700300; 08 
Oxido de hierro 01 . . .-...00,75 Yo: 
Agua... 05 0 0009,00 


199 2 99,05 


Se hacen de ella los idolos para los templo* 
en la China. “  - ¡uo 


xVI1.* ESPECIE. — CARFOLITA. 


Amarilla de paja, 0 blanca, fibrosa, con e 
bras divergentes ,-ó compacta. Peso espect 
co 2,93. A: 
CO segun Mr. Stromeyer- 
1 A 
Alúmina. -.... . 28,67 
Oxido de manganeso 19,16 ' 
— de hierro. . . 02,29 


DIRE IO O 00,27 
Acido fluórico. ,. 01,47 
gua Po os: “e 10,78 
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xXvIt1.? ESPECIE. — CHABASIA. 


Existe en la cantera de Alteberg, cerca de 
berstein, en las hendiduras de algunas rocas 
e trap, casi siempre cristalizada. Su forma pri- 
Mitiva es el romboide, muy poco diferente del 
Subo. Se la encuentra tambien en esta forma, 
Si como en pirámides de seis caras, aplicadas 
se á base, y los angulos diversamente modi- 
cados; color blanco, 4 blanco rosado , alguna 
Vez trasparente, raya el yidrio, se funde al so-= 
_Plete en una masa blanca esponjosa. Peso espe= 
“ico 2,72. 

Composicion: Silice. . 52 

o. Alúmina 19 

Cal... 10 

Agua. . 19 
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- El doctor Ure admite : sosa y potasa 9,34. 


Xixd pspreciro— CORDIERITA, 
O DICRHOITA, IOLITA, PELION. 
e halla en Baviera, en España y en rocas 
ey caschista, en el lugar de los fragmentos de 
“llo rocas cubiertos de restos igneos, ó entre 
dE. Mismos + está en niditos vítreos, y alguna 
ras Stalizada en prismas de diez Ú doce ca- 
a dificados de cuando en cuando sobre las 
la de las bases. Su color mas comun es vio- 
«Peso especifico 2,56. 
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Composición : Silice... - 52 - 
: Alúmina. 37 
Magnesia 11 


100 
Fariedades, 


-Fahlunita dura. Creemos que es una varie” 
dad de la cordierita, pues á lo menos se diferen? 
cian muy poco por la analisis. Mr. Stromey*% 
la ha encontrado compuesta de 115% 


Silices o... .c0i.os: 50,14 
Alúmina. ..... 32,42 
Magnesia. .. . . . 10,84 
us Oxido de hierro. . 4 
— de manganeso 0,68 


98,08 


xx.* especie. — DIPYRO, SCHMELZSTE! 
DE WERNER. 

Descubierto en Mauléon en los Pirineo% 
engastado en masas fasciculares , d bien enP”.. 
queños cristales prismáticos, en una roca 48 % 
teatita, color blanco agrisado , ú blanco ro” A 
sus cristales rayan el vidrio, lustre vitreo, fra 


gible. Peso especifico 2,63, 
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Composicion segun Mr. Vauquelin. 
Silice. . 60 
ayu Alúmina 24 


Gal. .-10 > 
Agua. . 2 
96 


Xx1.* esprcrr.—ELEOLITA PIEDRA 
CRASA, LITHRODE, FELSTEIN 
DE WERNER, 


En masa y en concreciones granulares : cos 
lor pardo tirando al verde rojo de carne, yol- 
Viendo al gris d al pardo, lustre resinoso , tras- 
Uciente, ada imperfectamente concoidea, 
"ágil, forma una especie de gelatina con los 
cidos. Peso especilicio 2,6. 


= Composición segun Klaproth, 
DIÍICO: « .. 0... . 16,5 
Alúmina. . . . 30,25 
Potasasi:. ¿> ,. 18 
Oxido de hierro 1 


MAS VELA e 0,75 
, A ceso cz 2 
98,50 


a ariedades, En la misma roca se halla una 
0oiedad azul y otra roja que llaman sienita-zira 
2; la primera es opalina, como el ojo de ga- 
y > Se talla para objetos de lujo, como jo- 


As Eco: la gabronita tiene mucha analogía con 
eleolita, 


24 
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xxir.* esprctr. —ESMERALDA. 


Aunque esta piedra preciosa viene princi- 
palmente del Peru, se halla tambien en Egip” 
to, en el granito de la isla de Elba, en Fran” 
cia, en depósitos de granito grafito en Chante” 
loube, en el Limousin, Marmagne, Nantes, C0” 

mo tambien en Siberia y en Suecia ¿cc. Las má$ 
“hermosas son las del Perú, y es la gemma qué 
tiene mas estimación despues del rubi: 

La esmeralda mejor es de un verde sul gé” 
nerís, mas 6 menos oscura: está casi siempl? 
cristalizada en pequeños prismas hexaedros syÚn” 

les 4 modificados de diversas maneras; es DI” 
lrsdta , trasparente, casi tan dura como el db 
pacio , mediana refraccion doble, se colorea A 
azul cuando se la caldea moderadamente > 
vuelve á su color por el enfriamiento. Da 
vidrio blanco vesicular á una temperatura ele 
vada. Peso especifico 2,6 á 2,77, L 

Composición. Mr. Thenard mira la esmena 
da como un compuesto de 52 de silicato de 1 y 
mina ó de 48 de silicato de glucina, Este siliC 
to de alúmina se forma de 65 de silice y 4l dj 
de alúmina; el silicato de glucina de 71 de 9 la 
ce y de 29 de glucina. Consiguiente ¿ esto 
esmeralda se forma de 

Silice. . 68 


'Alúmina 18 
Glucina. 14 


a 


100 


| 
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xxur.* espEcir.—EPIDOTA DE HAUY. 


Delphinito de Saussure , talita de Lamethe- 
.x1e, arendato de Dendrada , pistachito de 
Werner, akanticon de Norwega, 


Se halla en lechos y filones primitivos, acom. 


- Pañando á la augita, el granate, la horn-blenda, 


el espato calcáreo, las piritas cobrizas, la sieni. 
ta secundaria, la eschita arcillosa 6cc. , en Es- 
Cocia, Baviera, Francia, Noruega dc. Está en 
Masas , en concreciones granudas d fibrosas, y 
th. cristales diversos derivados de un prisma 
tomboidal, cuyos ángulos son de 114% 37/ y 
le 63% 23, Color verde pistacho, ó verde mas 
Y menos oscuro, brillante, trasluciente, que- 
Vradiza, division doble, fractura concoidea, mas 
¿ra que el felspato y menos que el cuarzo, 
Peso especifico de 3,39 a 3,45, 


Composicion. Epidota del Delfinado 

PR 0 talita (1). 
teo encia do 41506 
minacitaso a 20 cabrio 29,96 

— PRA E 

Xido de hierro. .24 .... 15,45 
manganeso AE 
y CPE yu 


100,0 100,00 


de 41) Mr. Beudant describió esta variedad con el 

OS de epidota calcárea ferruginosa; pero como la 

S $ contiene ann mas hierro, hemos creido deber 
Ar la del Delfinado como una simple variedad. 
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sus-zspEciE.— EPIDOTA CALCAREA,- 
ZOISITA.DE WERNER. 
Se conocen dos variedades. 
4.2 La zoisita comun. Se halla en Carin” 
tia, en un lecho de cuarzo, acompañada della al” 
ita, de cianita y granate. En otras localidades 
está engastada en una roca granuda compuesta 
de cuarzo y de mica. Es de un gris amarillen” 
to, está en masa, en concreciones granudaS 
prismaticas, ó en prismas tetraedros muy obli" 
cnos, en los cuales se hallan con frecuencia Fé? 
dondeados los bordes naturales obtusos. Lust 
resino-nacarado, algo trasluciente, division do” 
ble, muy frágil, fractura desigual en granos P 
queños. Peso especifico 3,3. da 
2.2 Zoisita friable. En Carintia, engast* 
en el talco verde, en masa y en concreciones geo 
nudas Aerencass que solo tienen una cohesi0” 
muy débil. Color blanco rojizo, moteada de e 
jo pálido, muy poco brillante, quebradiza, Y? 
luciente en los bordes, fractura entre Lerrosa y 
escamosa. Peso especifico 3,3. 


Composición segun Klaproth. 


ZLoisita comun. ZLoisita friable- 
Silicio rd 44 
Alúmina. . ... 29 32 
AO : AN 20 
Oxido de hierro. 3 9,5 

A 


HU 


96 98,5 
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Variedades de la epidota. Arenacea. — 

Bacilar,—Compacta. — Cilindrica. — Granu- 

lar.—Fibro-sedosa (asbesta y amianto de e- 
Pidota). — Diversos colores. 


 Xxiw.2 EspxcÉ. — EUCLASIA DE HAUY. 


Existe en el Brasil y el Perú, de donde la 
trajo Dombey. Solo se ha encontrado hasta 
ahora en cristales, cuya forma primitiva es el 
Prisma recto de bases rectangulares. Se halla 
Mas comunmente en prismas de cuatro caras 
Oblicuas , estriadas longitudinalmente, y bor- 
des truncados. Color verde de diversos mati- 
Ces, y 4 veces azul celeste ; division y refrac- 
Cion dobles, frágil , raya el cuarzo , lustre 
Vitreo , fractura gia concoidea ; peso especifi- 
“o de 2,9 á 3,3, 


- Composicion segun Mr. Vauquelin, 
Silites: ssh adios DO 
Alúmina. «+... 23 
Glucinar + Hair 10 
Oxido de hierro... 5 

Pérdida... 2.10... 21 


AA 


100 
«xv.* esprcir. — FELSPATO,. 


al felspato es uno de los minerales de que 
nda mas la naturaleza «despues del carbo- 
+ cálcáreo. Es la principal parte constitu= 
Ate del granito, del guciss, de la senita, de 
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ciertos pórfidos, y de un gran número de ro- 
cas primitivas y de transicion. Se le halla con 
frecuencia cristalizado. La forma primitiva de 
sus cristales es un paralelipipedo oblicuángul0 
irregular; y el prisma hexaedro ó decaedr0 


terminado por cúspides irregulares es la yariez 


dad con la que existe mas comunmente en 1 
naturaleza. Los cristales mas hermosos se ha” 
llan en la Suiza, en Francia y en Siberia. 9* 
conoce un número considerable de sub-espt” 
cies de felspato. El comun se emplea para Y 


porcelana de China bajo el nombre de petun- z 


ze: es blanco, rojizo gris, verde , azulado %C* 
Las variedades verdes se llaman Jfelspato Y” 
venturinado cuando estan moteadas de blanco: 
la verde, que procede de la América meridi0” 
nal, es llamada piedra de las Amazonas. , 
El felspato comun tiene una division ce 
ple, lustre mas nacarado que vítreo, tras” 
ciente en los bordes, menos duro que el cuv 
ZO, frágil, fractura desigual ; estando diV 


dido da al soplete un vidrio gris medio rasp”. 


rente; peso especifico 2,57. 
Composicion. ++“ 


Felspato verde de. Felspato ro- Felspalt 
Siberia.” jo de carne, dePass 
Silice. . . ... 62,83 66,75 60, 
Alúmina. . .. 17,02 17,50 22 ; 
Calo SF ETAIBOO 2,26 * 07% 075 
LT AAAA 13,00 12,00 , 14.5 
“Oxido de hierro. 1,00 0,75 4h 
qe 08.00 
96,85 98,2 Ancha 


Vauquelin, Rose. 


] 
; 
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Mr. Beudant ha dividido estas variedades 
en felspato de cal, de potasa y de sosa, 


PRIMERA sus-"spEcIE. —FELSPATO DE 
CAL, INDIANITA. 


Es una de las partes constituyentes de mu- 
Chas variedades de felspato, principalmente de 
los compactos. Está acompañado de felspato de 
Potasa y de sosa. 

Composicion: Silice. . . 70,50 
Alúmina.. 19 
Cal 5.00. 5 JUDO 


¡q A - —NN— 


100,00 
FELSPATO COMPACTO. 


En lechos y en filones en el Hartz, en Sa- 
Jonia, en Escocia, en Suecia Ócc., en las masas 
Montuosas. Es blanco, gris, verde 0 rojo, en 
Masa, diseminado, en cristales prismáticos rec- 

Angulares de cuatro caras, trasluciente en los 
Ordes, frágil , poco brillante, fractura es- 
“amosa y lisa. Peso especifico 2,69. 


Composicion segun Klaproth. 
Silic4d .. .0¿"00 DL, 
Alúmina, ++. + + 30,05 
CLARA ADO 


SANA os 4 
Oxido de hierro. 1,75 
Agua. o sore: djs 1,26 
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áál sun-esprerE. — FELSPATO DE 
: POTASA, 


1 


4 


- Adularia, piedra de luna de los lapidarios» 


En filones, d en cavidades drúsicas, en el grr 
nito y el gneiss en Alemania , Escocia, Fran” 
cia, Norwega , Suiza, Groenlandia, los EstadoS 
Unidos dec. Los mas hermosos cristales que $ 
han encontrado existen en la montaña de Ste” 
lla, que es una ramificacion de San Gothard: 
Color blanco, verdoso, de iris, en hojas de!” 
gadas; es de un rojo de carne pálida ponico” 
dole detrás una luz. Está en masa d cristaliza” 
da en prismas oblicuos de cuatro caras; en py 
mas rectangulares anchos,en tablas exagó” 
nas Ócc. Muy brillante, lustre entre el 18 
carado y vitreo , division triple, refraccion 
ble , frágil , fractura imperfectamente Co” 
coidea , Sa al soplete un vidrio trasparente 


. 


blanco. Peso especifico 2,5. 


Composicion segun Mr. Vauquelin. 
Alúmina. 20 A 
Silice. , . 64. 
Potasa. . 14 
Gal 70018 


Ko 


100... 2 
TERCERA sun-Esprcre. — FELSPATÓ 


Ñ 


VITREO.""<"” 


Engastado en el porfido, piedra de pez > 
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Escocia, en las islas de Arram y de Rum: es 
blanco agrisado, cristalizado en anchos. pris- 
mas rectangulares de cuatro caras , con visela- 
mentos en las estremidades 3; lustre vitreo, di- 
Vision triple, trasparente, fractura desigual, 
al soplete da un vidrio gris semi-trasparente. 


-Leso especifico 2,57. 


* 
A 


Composicion segun Klaproth. 
ii 68 


Alúmina. . ....: 15 
'DOLASds: 000 odo OS 
Oxido de hierro. 0,5 . 


99,0 
Casi todos los felspatos de granito perte- 
hecen á esta sub-especie» 


cuArTa sur-Especi. — FELSPATO 
DE SOSA, 


Albita. 


Peso especifico 2,60. 


Composicion : Silice. . . 70 
Alúmina. 19 
Sosa. . . 11 


—— 


100 


id Los cristales de felspato que se han reco- 
tn 0 en las hendiduras de los granitos del Del- 
Pd de los Pirineos deben colocarse en 

Y sub=especic, 
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Variedades de la especie, 


Globular. — Hojosa, laminar , palmea- 
da , nacarada , cambiante , irisada. — PY? 
trea , litoidea. — Descompuesta , ter” 05d 
(kaolin ). Colores diversos y cristalizacione? 
modificadas Ócc. 


APÉNDICE. 


Mr. Beudant ha colocado en seguida las 5 
pecies siguientes : e 

Basalto. Estendido por toda la superfic 
del globo; pero ningun parage ofrece a? 
número de variedades como la Escocia. Esta 
grandes masas amorfas, en columnas (1), Y, $ 


A 
concreciones globulosas. Color negro, a, 
ceo, gris de ceniza, mate, estructura er ae 
fractura desigual y concvidea, opaco, fun“ 
dose en un vidrio negro. Peso especifico ña er0 
Composicion. Han hecho un gran br 
de analisis de basalto, de las que vamos 2 


poner las principales, 


ny 


nad 

(1) En varias localidades so encuentral oo qe 

naturales de basalto, de grande altura , Y 7 y for” 

sas. Las de Fairhead tienen 250 pies de eri los es” 

man por su inmensidad y regularidad uno de da 
pectáculos mas admirables de la naturalezas 


363 


«yo0ade] y 


7v0 
g 


« 


097 

TT 
oOpepixo 0% 
182 $0'6 
L9r 

S0'vp 


"3,10 UIASP 
ap oo1pusiad 


OLTIVSVA 


«£pouuo y 


“eJJe9S op 


OLTVSV4 


BA 


« 


opemppr 07 
« 
OTE 
SL 
“Ue Mary 
op ont! 1193 1] JOUR 


OLTVSV4 


| 
| 


“puo q-jureg sefne y 


*OLIBUIPIO 


OLTVSVI 


*puewS 19 g 


SOLIPA 9P O1p 
-201 0Uru197 


OLTVSVI 


*osoueduera 9p Opixg 
+. ..% "sapyr] 
-04 seisoyera Á end y 
*O91LAIO]9-0IP OPDY 
a. + esOg 
*PISIUÍE JO 
"04191 H 
+ *[22 9P OJENOGAE) 
+ any 
o amg 


. . o + 


364 : 

Algunos antores suponen que el basalto de 
Alemania es un depósito de las aguas, mientra$ 
que el de Francia es de origen volcánico. 

Grunstein, fosible, y color verde que le da 
el anfibolo. ) 

Obsidiana. 1." La variedad trasluciente S€ 
halla en Islandia y en Tokai, en lechos en € 
pórfido y en las rocas de trap secundarias, colo£ 
negro aterciopelado, trasluciente enteramente 0 
solo en los bordes, dura, muy quebradiza, frac” 
tura concoidea. Peso especifico 2,37. 

2.2 La obsidiana trasparente se encuentIÍ 
igualmente en el pórfido de Siberia, en Méji” 
Co Cec.; negra, azulada, en masa d en grano 0% 
curo, muy brillante, dura, quebradiza, trasp2” 
rente, fractura concoidea. Peso especifico 2,30: 


Composicion : 
Obsidiana trasluciente. Obsidiana trasparenil: 
A A E O: 
AMIA O o 
Pola mio Bus dai 


2 

A e A 
, Cal. O A 1 A 0,33 
Oxido de hierro 1 A A EN 0,60 
2 A e 

97,6 98,63 h 
Vauquelin, Kalapro! 

Perlita, retínita. Sustancias vitreas que tie” 


nen mucha analogia con la obsidiana. —, pS 
Pomez, ligera, muy porosa, gris mas 0 m Z 

nos oscuro, de naturaleza vitrea, poros ala! lo 

dos, estructura fibrosa. aniadades, _— es 


| 


hacarado,— arenácea ;— molida, y reunida 
en masa (especie de tripoli). — Descompuesta, 


Es terrosa y se parece al kao lin. 


gxv1.* esrecie— GRANATE. 


+ Werner ha dividido los granates en precio- 
S0s y comunes; Jameson en tres especies : cl gra. 
mate piramidal , el dodecaédrico y el prisma- 


tico. Mr. Beudant ha hecho. cuatro sub-espe= 


cies. El granate de hierro , de manganesa, de 
cal y el de hierro y cal, Seguiremos esta di- 


Vision. 


PRIMERA SuB-rspEcIE. — GRANATE 
DE HIERRO. 

«limandin , granate precioso, noble, oriental 

"20 SyrlO, pyropo. > 

' Este granate se encuentra en rocas y capas 
Metálicas primitivas en Alemania , Escocia, 

rancia, Laponia, Sajonia , Suecia dc. ; los 
Mas estimados son los del Pegú. Está unas ve- 
Ces en masas, Otras decinados pero con mas 
recuencia en granos redondeados y cristaliza- 
0s, ya en dodecaedros romboidales (forma pri- 
Mitiva), ya: en dodecaedros' truncados en los 
Ordes, ya en una pirámide tetraedra retangu- 
it, ósino en una pirámide aguda doble, de 


Ocho caras y de superficie lisa. Golor rojo oscu- 


YO que á veces tira á azul, poco brillo al este- 
Yor y mucho en lo interior, trasluciente ó tras. 


Parente,, refraccion simple, raya el cuarzo, es 
Yuebradizo , de fractura concoidea.. Peso espe- 
Milico de 3,84 42. | 


7 
Composicion segun Thenard. 


(Ai . .— . 0. 38 - 


Silicato de alúmina 39 


— de hierro. 61 )A'umina, . . . 20 


Oxido de hierro. 42 
CANTERA o 


1464400 100 


- Esta analisis es análoga á lo que hace Ber-. 
zelius, á 'escepcion de 1,80 de oxido de man- 

ganeso. Se talla el granate para hacer de él ob- 

jetos de lujo Cc. 


SEGUNDA SuB-EsPrcri— GRANATE 
DE MANGANESA, 


Color pardo. Composicion : 


(An AS 


Silicato de alúmina 35 


) ; . p 0 
=— de manganeso 61 Alúmina. . . 2 


Bi-ox. mang- 42 
rei 
100 400 


R suB-ESPECIr.— GRANATE DE CAL, 
GRANATE COMUN, GROSULARIA- 


a A A 


Se le encuentra en masa ó diseminado CP 
cavidades drúsicas, como tambien en capas € 
los eschistosmicáceos, arcilloso, eloritica Y > 
el trap primitivo,.en Irlanda, en Francia, ds. 
Noruega. Está 4 veces en cristales análog0* 
aquellos bajo los cuales se presenta el grant”, 
precioso. Sus colores son el pardo, el ver ido 
el rojizo mas 6 menos trasluciente, mas 0 ” $ 
nos brillante, fractura desigual de granos (in0% 
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menos dura y mas fasible qne el granate noble, 
eso especifico de 3,352 3,2 


Composicion : 


E ns a 41 
Alúmina. . . . 20,6 ia) 
Cuit e. 00.0 37 


Oxido de hierro 10,5 
100,7 100 
Vauquelin. Beudant (1). 


CUARTA SUB- ESPECIE. — GRANATE 
MELANITA, 
* 

En el basalto de Bohemia, en Frascati ¿ce.., 
“olor negro aterciopelado; 4 veces está en gra- 
ños redondeados, pero mas comunmente en do- 
decaedros romboidales truncados en los bordes: 

a superficie de estos granos es desigual; la delos 
Cristales brillante, opaco, tan duro como el cuar- 
20, fractura .imperfectamente concoidea. Peso 


Especifico 3,73. 


Composicion: Silices +. .... 35,55 
Alúmina. .... 6 
Col AEREAS 32,5 
Oxido de hierro. . 25,25 
— de manganeso 0,4 


a 


99,65 


0) Ignoramos 4 qué analisis bo refiero, 
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zxvm.* esproro.—HARMATOMA DE HAUY: 


Andreolita de Lametherie, jacinto blanco cru. 
ciforme de Romé de Lisle, ercinito , piedra 


cruciforme , y tambien estaurolita de algu= 


nos mineralogistas. 


Se halla en Escocia, en Strontian, en Hartz, 
en Andreasberg Cc., en filones d cubriendo la. 
e las geodas agatas de Orbess 


parte interna 
tein. La forma primitiva de estos cristales es € 

octaedro de triangulos isoceles, la secundaria 
son prismas tetraedros comprimidos, termina” 
dos por pirámides tetraedras y comprimidas, 
cruzándose los dos prismas en angulos rectos, Y 
el plano de la interseccion atraviesa á lo largO 
los prismas, cuyas caras laterales se hallan €5% 
Expos en su longitud, color blanco agrisadO» 
lustre entre vitreo y nacarado, raya el vidri0 


frágil. Peso especifico de 2,3 a 2,361. 


Composicion segun Klaproth, 
Silice. . 49 
Alúmina 16 - 
Barita. . 18 
Agua. To 
Perdida. 2 


100 


«xvim.* Especie. — HAUYNA. 
Latialita , zafirina. 
Existe, engastada en granos, en las rocas »A 
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sálticas de Albano y de Frascati: está ú veces 
en pirámides tetraédricas dobles, oblicuas, agu- . 
das, diversamente truncadas 6 en dodecaedros 
romboidales. Color azul de diversos matices, 
ustre mas 9 menos brillante, division quintu- 
pa , trasluciente ó trasparente, quebradizo, de 
Fractura imperfectamente concoidea, frágil, da 
Una jelatina trasparente con los ácidos. Peso es- 


- Pecifico de 2,7 3,33. 


Composicion: 
Segun Vauquelin Segun Gmelin, 
A A A 


Alúmina. «0... 150. . . 18,87 
AA 0 da E) 
Acido sulfúrico. . 12 . . . 12,6 
Basa ATi ara doy to 
ANI AUS 
da url de martas 85 


100,0. 100,00 


El ácido sulfúrico y la cal se hallan en este 
Mineral en el estado de sulfato calcáreo , pero 
£s probable que solo sea accidentalmente. 


xxix.* Especie. — HELIOTROPIO. 


Se encuentra en diversas localidades y en las 
TOcas que pertenecen á la formacion secundaria 
“l trap; está en masa ó en pedazos angulosos y 
-Fodados. Sus colores son los diversos matices 
* verde, rojo escarlata sauguino, con mo= 
5 y manchas amarillas ó rojas producidas por 
$ Jaspe que está diseminado en él: el de Sibe- 
25 
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ria no las tiene. El heliotropio es trasluciente: 


en los bordes, lustre resinoso, duro, fragil, pes 
sado , infusible al soplete. Peso específico 2,03+ 


Composicion: Silice. . 24 
-—Alúmina 7,5 
Hierro. . 5 


96,5 


Se hallan diversas variedades; pero la de Bu- 
charia es la mas estimada de todas, como la 4€. 
Siberia; la de la isla de Rhum, en Escocia, % 
bastante hermosa; se hacen de ella cajas, $4 


llos Kc. 


xxx.* especie. — HELVINA. 

En Sajonia, cerca de Schwartzenberg > en 
capas subordinadas al gneiss , acompañada En 
espato fluor, de espato eschistoso y de pleno 
parda; está unas yeces en pequeñas concreció 
nes granudas, y Otras en pequeños tetra€ e 
simples 4 modificados en los ángulos. Colorar, 
rillo de cera, cristales trashucientes , quebra só 
za, fractura desigual y en granitos, mas plane” 
que el cuarzo, fusible en un vidrio pardo ne 
gruzco. Peso especifico de 3,24 3,3, 


a 


tt 
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Composicion segun Mr. Vogel. 
Silicé. + ¿1 00%. 39,50 
Alúmina. . +. 15,65 
Oxido de hierro. . 37,75 
— de manganeso 3,75 
Ca: 20,30 


__—_— 


97,15 


Mr. Beudant opina que para la exactitud de 
esta composicion se debe leer óxido de manga- 
neso 37,75, y óxido de hierro 3,75. : 


xxxr.* esercir: —HORNBLENDA, ANFIBOL . 
DE HAUY. ER 


Se cuentan tres variedades, la comun , la de 
Labrador, la eschistosa y la basáltica. 
1,2 Hornblenda comun. Se halla en Ingla- 
terra y en diversos parages; en masa, disemiba- 
da, y en prismas anchos, delgados, muy obli- 
Cuos, dy en prismas hexaedros. Golor negro 6 
Negro verdoso, lustre nacarado , fractura des- 
igual , division doble, mas dura que la apatita, 
Y exbala un olor particular cuando se respira 
Sobre ella. La variedad negra y la verdosa son 
Waslucientes en los bordes, Peso especifico 3,25. 
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Composicion : Silice. A Li 
Alúmina. +... . 12. 
o A+ 
Magnesia. . ... 2,2 
Oxido de hierro. . 30 
— de manganeso 0,25 


a 040 
3 o 


98,25 


PRIMERA sur-EspPEciE. — HORNBLENDA 
- DE LABRADOR. 


Existe en la costa de Labrador, en la ¡isl2 
de San Pablo. Color negro pardo, negro verd6» 
negro agrisado, y rojo cobrizo; en masa y 
cantos rodados, compuesta de concreciones dis" 
tintas hojosas, opaca, dura, frágil. Peso espe” 
cifico 3,5857. 


srcuxDa sum-espEcIE. — HORNBLENDA 
ESCHISTOSA. 

Muy comun y en lechos d en capas en ed 
chisto arcilloso d en el gneiss en Inglaterra, e 
Irlanda y otros parages. Color entre el neg, 
verdoso y el verde oscuro: está en masa, Lula 
nacarado, opaca, semi-dura, raya verdoso 
fractura escamosa , plana, los fragmento* 
tabla. 


TERCERA SUB-ESPECIE. — HORNBLENDA 
BASALTICA. 


454 los 
Engastada en las rocas basálticas Y en 
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wackes ; en Inglaterra, en Escocia, en el Con- 
dado de Fife dc. , y siempre en cristales aisla- 
dos que son prismas de seis caras con ángulos 
desiguales d prismas de seis superficies, uno y 
Otro con motas diversificadas. Color negro de 
terciopelo ó negro pardo, brillo nacarado, frae- 
tura desigual de granitos, Opaca, mas dura que 
las anteriores: da un vidrio negro al soplete. 
Peso especifico 3,16. 


Composicion segun Mr. Laugier. 
Silice.... . ., 0%. 42 
Alúmina. ..... - 2,09 
Galia ra TON 
Maguesia. . . +. +. 10,90 
Oxido de hierro. . 22,69 
— de manganeso 1,15 
ÁgUa. 0... 0: 5,17 
ROLda”, sc) 


100,00 
Xxx11.? Especie. — IDOCRASA DE HAUY. 


Jacinto de Lametherie, vesubiana cyprina, 
frugardita, laboita , wilnita. 


Cerca del Vesubio, entre las materias vol- 
Cánicas, en una roca compuesta de hornblenda, 
“le granate , de mica y de espato calcáreo. Co- 

Or verde oliva, verde negruzco, y á veces ja- 
to, variedad que ha estado mucho tiempo 
“onfundida con esta piedra. Está en masa 0 
Ca prismás pequeños tetraedros rectangulares, 

tuncados en los bordes, las superficies latera- 
€s algo estriadas , brillo entre gris y vitreo, 
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fractura desigual y en granitos, raya el oristal. 
Peso especifico de 3 43,45. Su composicion €s 
poco mas 4 menos como la del granate, con la 
diferencia que en la idocrasa cyprina entra € 
óxido de cobre, y en la del Vesubio hay mucha 
mas alumina, y en la de Frugard de magnesia. 


xxxmu.* especre. — LAZULITA, LAPIZ- 
': LAZULI, PIEDRA DE AZUL. 


Los mas hermosos pedazos de lápiz vienen 
de la China, de la grande Bucharia y de la Per- 
sia. Se le encuentra con mas frecuencia en ma” 
sa, en pedazos esparcidos y rodados, y á ve: 
ces mezclados con el felspato, el granate y el 
sulfuro de hierro. Color de un hermoso azul ct” 
leste, poco lustroso, raya el vidrio, quebradiz0» 
opaco ó trasluciente por los bordes, apenas 4? 
djs con el eslabon, fractura desigual coR 
granos finos, se decolora con los ácidos fuerteS» 
y forma con ellos una gelatina. Peso especill” 


co 2,76 4 2,945, 


Composicion segun 


- Klaproth. Clement-Desormes- 
ie and Ta re: Y ; 
Alúmina. . . .145..... 33 


A 
Oxido de hierro 3 
Sulfato de cal. . 6,5 


ON ja ¿0 0 AA 
AUR. 13 ¿53.0 
Arrancar a A 3 
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Mr. Vauquelin opina que esta piedra tiene 
óxido de hierro, y como en la analisis de 
Mr. Clement-Desormes tiene 0,08 de pérdida, 
hay mucha apariencia, como lo hace observar 
Mr. Thenard, que se les ha escapado algun 
principio. Este último químico cita otras anali- 
sis segun las cuales el lapiz está compuesto de 


Silice. . 44 
Alúmina 35 
Sosa. . .-21 


100 


Lo que da por 100, silicato de alúmina 68, 
y silicato de sosa 32. Alguna vez la potasa en- 
tra en la composicion de la lazulita en lugar de 
la sosa. De este mineral se estrae el azul de 
Ultramar. 


Xxxiv.* Espec. — LOMONIA, ZEOLITA 
EFLORESCENTE, ZEOLITA 
DE BRETAÑA. 


Pertenece mas particularmente á los anti- 
guos terrenos: existe en el granito alpino y el 
Micaschito, en grusteins intermedios, acompa- 
ñado de clorita, felspato, fosfato calcáreo Óc, 
Color blanco, frágil, dividiéndose en prismas 
romboidales de cerca de 922 30/ y 87 30", con 
Una inclinacion de la base sobre la arista aguila 
Poco mas y menos 125". Peso especifico 2,2. 
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Composición : 5 
Silice. . 50 


Bi-silicato de alúmina 63 Alúmina 22 
de cal, TÉ 2 Gal, , 9 
AGUA, +. 0.0... . . 12 Agua... 147. 

————, ' ió Y 
100 100 - 


xxxv.* especie. —LEPIDOLITA. 


En Inglaterra y en diversos parages en la 
piedra calcárea, en masa y en conereciones pC* 
- queñas; color rojo, flor de melocoton y á veces 

ris, brillo nacarado, division simple, blanda», 
Rendible frágil, poco trasluciente, fractur? 
escamosa , de granos gruesos. Peso especific0 
de 2,6 á 2,8. 


- 


Composicion segun Mr. Vauquelin. 


A TE 
Alúmina. .». 20 
Potasás ¿Ls . 18 


Fluato de cal. . . . 4 
Oxido de manganeso 3 
— dehierro. . . 1 


100 
Se talla para hacer cajas de tabaco. 


xxxvy1.2 especie, — MESOTYPÁ. 


el 
Se halla en Aubernia, en el Languedoc, 1 
yr: y , , . : 
Vivares, en el Valé, en Islandia, en Escocia, 
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la isla Borbon ¿cc., en todas las rocas basál- 
ticas de la Hesse: existe tambien en las amig- 
dalitas de arenilla roja, al mismo tiempo que 
la analcina, la chabasia. la estilbita Cc. Úo- 
lor blanco, cristalizada en prismas romboidales 
| de 91% 40”, cuya altura y ber son como 45 y 
$9, Peso especifico de 2 4 2,6. 


Composicion. 


A me Silice. . . 49 
Bi-silicato de Alúmina. 51 Alúmina. 26 


A de sosa. . . Ty Sosa. . . 16 
gua o 9 


a 
he 


100 100 


_——_— 


Se designa con el nombre de mesolita y el 

e natrolita este mineral unido con una gran 

Porcion de scolezita ; la zeolita fibrosa con- 
ene partes iguales de esta última. 

Y rladadál , — acicular, — capilar, — 
“ompacta y —0paca, — trasluciente, — tras- 
Parente , — Hlanad — roja y verdosa , — 

Qcilar , — fibrosa ÓCC. 


xxxvi.* espect. —MICA. 


to La mica está repartida muy abundantemen- 
€n la naturaleza, y se presenta bajo las for- 
Ñ as variadas : es una de las partes que 

Le ituyen muchas montañas; acompaña el 
an y el cuarzo en el felspato y el gneiss; 
el es algunas veces lechos poco estendidos en 

anito y otras rocas primitivas ; otras esta 
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tambien en pajitas en los schistos, la arena Ó'C+ 
La mayor parte de la que se halla en el co- 
mercio se estrae de lá Siberia. Alli se encuen” 
tran hojas que tienen hasta tres metros de dis 
mension. Los caractéres genéricos de los mi- 
cas son de estar en hojas que se dividen fácil- 
mente en otras mas delgadas, trasparentes» 
brillantes , elásticas y lexibles, fusibles al 507 
plete; el solo calor de una bujia basta par? 
ello alguna vez, La composicion de los mic 
varia á lo infinito, Hay grupos que todos cue” 
tan la magnesia entre sus principios constitU” 
yentes, y otros que no la tienen absolutamer” > 
te. La forma primitivamente de los cristales 
de sus moléculas integrantes es un prisma recho» 
cuyas bases son rombos que tienen ángulos 
de 120 y de 60: tambien q hay de prism* 
rectos, cuyas bases son rectángulos, en hext% 
dros regulares , pero con mas frecuencia £ 
hojas 4 en escamas de figura dimensia, 
muy variada. Los mineralogistas deis dividi 
la mica en hojosa y compacta. er 
1.2 La mica hojosa es siempre de hoja 
tintas continuas con superficies sensiblem 14 
lisas, de colores variados desde el blanco P al 
teado hasta el verdoso y negruzco, pasandO cs 
amarillo dorado, al gris ceniciento, al q 
do dec. Se llama concoidea cuando las Y A 
estan encorvadas en esfera; laminar cuan 
está en pajitas diseminadas en los eschistos» 
arenas Ucc. mar 
2.2 La mica compacta se presenta qe ece5 
sas mas ó menos compactas, ofreciendo 2 
vestigios de hojillas en la parte esterio%: > 


e dise 
ent? 
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colores son el rojo melocoton ,+el amarillento 
y el verdoso; pertenece solamente á los terre- 
hos antiguos en grandes masas ; poco hace 
que no se la conocia en cantos dos mas 
que en Limoges , y ahora se la encuentra en 
Otros muchos parages. 
Mr. Beudant ha establecido una ingeniosa 
division de micas con respecto á sus propie-. 
dades ópticas , indicando un eje 9 dos con do- 

le refraccion, y por consecuencia dos sistemas 
tuando menos de formas incompatibles. Gree- 
Mos hacer un verdadero servicio á nuestros 
lectores copiando la clasificacion de este habil 
Mineralogista. 


PRIMER GRUPO. — MICAS DE UN. EJE. 


1 Las hojas manifiestan una cruz negra si se 
As coloca entre dos turmalinas eruzadas, y se 
Mira al través del sistema, aproximándole mu- 
“ho al ojo ; indicacion ositóalipa que inclina á 
Optar entre los dos sistemas que un solo -eje 
Señala , y á tomar el prisma hexaedro regular 
"écto por forma primitiva. Eje de doble refrae- 
o repulsivo y atractivo en los otros, inten» 
tú tú de la refraccion doble, diferente en dis- 
e muestras. Estos dos caractéres indican 
"chas subdivisiones. 
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COMPOSICION. 


Presencia constante de la magnesia. 


cn, 


PRINCIPIOS MICA MICA MICA 


en ; 
constituyentes. | de Moscovia. | de Siberia. de Siberi2: 


Silice: 5... 
Alúmina. - 
Oxido de hierro, 
Magnesia. 
Potasa. ¿e 
Acido fluórico. , 


Analizados por 
MMr. Vauquelin, Klaproth. 


VW ariedades. 


pa hexágonos regulares rectos ; en cr 
es verdosos vitreos (en el Somme ); en 


en grandes hojas negras de Siberia; es € ¿¡]en” 
lizado por Mr. Klaproth : en hojas amar! 
tas nacaradas , suaves al tacto , analizadO 
Mr. Vauquelin Ccc. 

B. Mica de un eje atractivo. q 
en prismas pequeños verdosos algo Y 
( en Piamonte ). 


. 0 
- Jizad 
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seeunno arupo. — MICAS DE DOS EJES. 


. Hojas que manifiestan los indicios de dos 
Sistemas de anillos coloreados, si se las coloca 
estendidas entre dos turmalinas; presentan ani- 
os atravesados por una linea negra cuando se 
Mclina la placa entre estas turmalinas. 

- Indicaciones cristalinas que inclinan á ele- 
Sir entre los cinco tipos cristalinos indicados 
Por los fenómenos ópticos, un prisma recto 
tomboidal de 60% y 120% para-los unos, y un 
Prisma romboidal oblicuo para los otros. 

_ Ejes siempre repulsivos estraidos de ejes 
diferentes en diversos ejemplares , lo que indi- 
“a muchas divisiones. 


*unpubnue y 0% cas E 
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3 "VISANOVIA NIS NOJDISOIMHOOD 
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Todos los ejemplares analizados por Mr. 

auquelin han sido. examinados -Opticamente 

por Mr. Biot. . 

Existe ademas un gran número de varieda- 

es de mica que se agregan á estas grandes di-- 

Visiones. Véase. el tratado elemental de mine- 
talogia de Mr. Bendant. 


xXXxvri.* RAS PETALITA Ó 
BERCELITA. 


-Mr. Andrada ha encontrado este mineral 
nh la mina de Uto en Suecia, y Mr. Arfredson 
a descubierto en él la litina, al esterior se- 
Meja al cuarzo, pero tiene una division doble, 
Maya el vidrio; es blanco y su polvo tiene la 
ancura de la nieve. Se funde con dificultad 
Y soplete. Peso especifico de 2,42 4 2,45. 


—Composicion : Silice. « . 79,212 74,17 
5 - Alúmina.. 17,225 1%4txi 
Litina. . . 5,761 5,16 


Galutycnstás 0,32 
a Húmedad. 2,17 


102,198 99,23 
Arfredson. Gmelin, 


k Mr, Vauquelin ha encontrado 0,07 de li- 
Ma en muchos ejemplares. 
Variedades. 


MHojosa blanca , violacea dy rosacea. El 
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manganeso nO se encuentra en las muestras 


puras , pero si en las variedades de color 


rOsáceo. 


PIROFISALITO, 


Existe en masa y en concreciones granudas; 
“color blanco verdoso, fractura desigual, tras” 

luciente sobre los bordes , dura, y ¡vistos co” 
mo el topacio : se pone blanca al soplete. 


Composicion : Silice. . +... .-34,36 
Alúmina. . . . 57,74 
Acido fluórico. 7,77 
99,87 
xL.* especie. —PREHENITA. 


Koufolita, straht zeolita, zeolita radiada- 


Este mineral incluye dos sub-especies- ale 


1.2  Prehenita hojosa. Se halla en F ran 
en los Alpes, en el Tirol, en lo interior 
Africa meridional; está en masa, en 
creciones distintas , ó en tablas, sea 0 


con 
pli- 


elS, 


cuas de cuatro lados, sea irregulares de e 

asi como en prismas rectangulares de po 
q : Ñ de 

caras ; es esplendente , trasluciente , *' peso 


con granos finos y desigual , frangible» 
especifico 2,8 á 30. 

2.2 Prehenita fibrosa. En venas Y 
desen las rocas de trap, en Inglaterra, 


cavida” 
q» 
á las 12 


xxxIr.. ESPECIE. — PISALITA -Ó db 


Y 
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mediaciones de Edimburgo dec. +.está.en' masa, 
en concreciones distintas, ó en prismas acicula- 
res de cuatro caras; color verdoso trasluciente, 

villo nacarado, frágil , eléctrico por el calor. 
Peso especifico 2,89 , ... 004 


Prenita hojosa..- Fibrosa. 
EA 43,83 42,5 
Alúmina. . +. . 30,33 28,5 
aii: 18,33 20,44 
«Oxido de hierro. 5,66; ......3. 2: 0 
ABrÁocib ¿car d009. honra 
Putasa O s0sg+ ¿. 0 :2120 0,28 yo; 


. qx =>. 


99,98 97,19 
Klaproth. Mr. Laugier. 


xur.* Especie. — ESCAPOLITA Ó 
WERNERITA. 


Jameson divide este mineral en cuatro sub- 
Species. so? yA 
01.2. Escapolita rayada. En Noruega cer. 
Pide Arandal”, acompañando al hierro magné- 
co, el felspato dec. enmmasa, en! doncrecio» 
S distintas, Ó én prismas rectangulares, con 
¡Duntamientos ó truncaduras de planos Jaterá 
FS, estrias profundas en longitud ; color «gris 
Verdoso, dica resinoso nacarado , fractura 
y sigual en igranitos:, trasluciente , frágil. Pe- 
Y especifico de 2,5 4 2,8. : 


26 
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et -Composivion segun'Mr. Langier. ¿ls 
das Silice... a aaa RA 

ocio Amis ado 33 na 20 
cmo lsy 13 Cal. AID oe A 17,6: bás ONE 


Natroms 0%. + UA db: vih Os ya 

o Potaliiisizis "2.035 
"Hierro y manganeso.  1' 

- 98,6 

ros , ; . La 

2,3  Escapolita hojosa. En Sajonia ,' en el 
granito granudo ,' en masa, diseminada, y en 
cristales prismáticos áchatados, de ocho verti” 
ces, con cuatro planos comprimidos en apun” 
tamiento ; color gris, negro verdoso, prillo 
vítreo, raya el vidrio , fractura desigual gra” 
nuda. Peso especifico el de la anterior. 

3% Escapolita compacta. Se halla con las 
otras en largos prismas tetraedros aciculares, ? ; 
gunas veces encorbados ; es roja , poco brilla? 
te, opaca", poco dura y frágil. a 

4,2 Eleolita. Mr. Beudant la ha puesto e 
mo un apéndice, indicando que se podria pr 
vez considerar como una especie; as! €s qu: 
ercemos deber deseribirla. >>: ip 

Se hallan muchas variedades de escapo” 
lita., entre las cuales: debe contarse la mi e 
rela. *' 88 sa 1100 
ara obstrara Cea av A 

xa t1.? V ESPECIE. .SODALITA!*., 
: 2 a? aba 
Descubierta por €. Giescke en la Gro 
landia po mi un lecho de eschisto mi0 
ceo, En masas ó en octaedros reg! ri 
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en dodecaedros romboidales; color verde, bri- 
lante ; trasluciente! quebradiza y: division: do- 
ble , tan dura como el felspato, infusible: Pe- 
so especifico 2,378. Hay variedades compactas, 
limpidas , opacas y blancas. 
posicion rss ¿385 ma 36» 

' Alúmina+ DA .:27,48- 63 :32>:5 y 
o «Galia naka 0 "BT Sh pmnOrr : 


Composición segun Thomson Ekoberg. > 


Oxido de hierro... +. 2101 sol > 0,25 
¡Sdsaco obrar. Rida ro 
2. Acido hidro-clórico. 3. + +01 62d... 
Materia volátil. ..2/1:1,€ 50 Bos 
Perdida. .i tiara Ada 0 : 


102,00 .-100,00 
xn? ESPRCIE. —SORDAWALITA., 


Se halla en Sordawala , en Finlandia, en 
grandes cápas en rocas de trap. Es negra, y pa- 
sa del gris al verde , opaca, compacta, fractu- 
Ya concoidea. Peso especifico 2,58, 


- Composicion segun Nordenskiold, 

p Silicé.X . 4.7 41413440380 2 
Alúmina./4 + +. «13,80 
Magnesia. +... +... 10,67 
Protóxido de hierro. 18,17 +: 
Acido fosfórico. + +. ::2,68 
Aguda...» 4,38 


» - 
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Dio y 0d 


Xan: ESPECIE.> —.ESTAUROLIDA Ó 
ESTAUROLITA; GRANATITO,. 
co ¡GRANATE PRISMATICO. 


Este mineral pertenece á la familia de los 
granates:'se le-encuentra en la familia de los 
_eschistos “arcillosos, y. en una roca micacea; 
solo cristaliza en forinas que pueden: reducirse 
á un prisma de 129% 30”; es de un pardo'roji- 
zo oscuro, lustroso ,. brillo vitreo-resinoso, 
opaco 0 trasluciente,. fractura desigual ,-fino- 
granuda ; raya facilmente el cuarzo. Peso es” 
pecifico de 3,3 a 3,8. . LN 


K 


Composición segun Mr. Vauquelin. 


¿Silte. EQUOBTO 0 TE. 33 
Alauminas 2: ip s, 44 
AOL AAA kk ¿3,84 


Oxido de hierro. . . 13 
==: de manganeso. . 1 
. Perdida. die ar e de 5,16 Pobita 


100,00 


xuv.2 psproreo — ESTILBITA:Ó? 

BLATEZEOLITA, ZEOLITA 
¿5 PIRAMIDAL. : 

Existe en Inglaterra , en Aubernia, en cv 
hemia , en Hangria, en Sajonia ¿ÓCC. , o itas 
cavidades de rocas celulosas en las amiga. 
de arenilla-roja, en las de depósitos bas! dí 
cos ¿cc. Este mineral es con mas frecuen 


Lu» 


> 
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blanco, nacarado., en prismas rectangulares 
mas 4 menos modificados , soluble caldeado en 
lós ácidos, y forma una especie de jelatina. 
Pésosespecifico 2,%. 000 
Composicion: Silice. . 52 
lso tn dúmina 46 ls nl 
Ñ OST Oti prats Cal. II“ 9 dy POR 
ol ño ¿vo de ao Aga. Ida 


HO E 
t. 
A 


Sena” 


» nos 
$ 0325101 


e as E e SA 
ty PS A AS EAIA 42 
« , _ 
os 2. a 2900! 14190 ao 00 
e : ' 
.. 7 rra nar mviracr “seña 0 ca? vb 
si5 íA DS DI (Y1 j E ' L5 


Ly ANO y 239 Variedades. 5 4 qm AA 

2 5 pl 63 MIJO: PURA 1. a ss 24 > 
-¿De'color: blanco», amarillo, rojo, verde.—. 
De:estructura: laminar, hojosa , fibrosa, pal- 


meada: y terrosaro con o 


das ¿soluble en jelatina en los ácidos. Paitad 
pecifico 2,372.00 00001000 mo 


Ñ 


» Ñ 4 


pad, $18 ompoñiciom. ost ] J 
ibiyid rito 4: y ,.. 

-+Silicato de alúmina. 60. Sado E 

Y abro debcadas 2 A TO 0 17 
do ee lines ea eo 18 Agua,.'. . 13 


“a 
K 1 


10 100 
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47 >» Lie E Ñ $t GÉ , NIE Ñ MAA, 

XL VI ESPECIE. — TURMALINA.. ó 

LOIRA ACTI PIERDO MAA 2.) II O RAN : 
Eschorlo.éléctrico, siberitay afrisita ¿iman dé 

Ceilan, apyrita, daurita y. lincurium delos 

E antiguos. 


' ra 
” Her Ln» 
tia £1431.,1 ' A 


a 


La turmalina se entúentra con las rocas 
primitivas en el gneiss, en eschisto miciceo y 
eschisto talcoso, en..4va, en Siberia, en la 
isla de Ceilan-, en Moravia , en Bohemia Gcc. 
Se presenta én concreciones prismáticas , en 
cantos rodados , pero mas comunmente en 
cristales cuya forma: primitiva es un romboide. 
de 133% 26/. Sus formas secundarias son el pris- 
ma liexaedro regular ¡rel enneaedro y cel dode- 
cáedros Tiéve aspecto. ys fractura vitrea y omás 
duro que el anfibol y menos: que-él: cuarzo! 
todos los cristales tienen un fuerte brillo, á ve- 
ces aspécto vitreo ; 'más-eomunmente y braspa- 
rentes que traslucientes ; pero esta trasparen- 
cia difiere-segun:se exemiballa turmalina pues- 
ta entre el ojo: y-la:luz: paralela: ó perpendicu- 
larmente al. eje. Envel primer caso es! opaca) 
en el segundo trasparente. Este carácter no's0 
halla en nioguna otra» piedrá;: mi tampoco es 
comun á todas las turmalinas. Desenvuelye:pof 
el frotamiento la electricidad vítrea ; por la ac” 
cion del calórico manifiesta: 4)un estremo esta 
misma electricidad , y al otro la electricida 
resinosa.. Estas: pró piedades'son'con particula- 
ridad muy evidentes en las variedades parda y 
roja jacinto ; al soplete da un esmalte esp0njo” 
so de un blanco grisado. Peso especifico 4e 
34334. 901 
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Se conocen muchas sub-especies de esta 
Liu que varian en el color y: composicion, «le 
ás que'es espondremos las principales. 0 : 


PRIMERA SUB- ESPECIE: pS TURMALIN A 
DE o 


Eubolia, A curmalina roja, opprad de > Maty 


AOS A GA 


¿Golor: rojo pe i infasibla, eondidh as mm 
har MAI ICAA lan 112 15 (assrealeisd 
:/ Gomposicions» unto. ¿oloa "Rojo sñolekgyu £ 
¿Rojo de: Sipetia noo bioó dy MOgrazCO. +: 


Silice. dbicóass des rajo ¿AO 0 

Alúmina. «+. 000 ed o 0 an 

Peróxido de manganeso; ot ron mAs su 
Sosa. isis) Qee de.” Ara se sh 410 


a A 


ant 10d rio siroquds 


SEGUNDA. AU TEROIÓA — TURMALINA 
DE E LITINA, 


ce ndicolita. 


Color rojizo , ¿TeeidorÓ y con mas frecuen- 
cia azul; es considerada como infusible, 


Composicion: Silice. .45' 
rio lod Pe Aiimios 49 
AA Litina. a 6 


E_AAAAXA A 


100 : 
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» sed $ ; AO "AA BARA - mude ns" Y , o 
TERCERA suB-EsPECIE. — TURMADLINA: 


mues POTASA s ¡DE MAGN ESIA:. plo 
PLTAVOST Ghomdorsra- au cn 


he ida 


El chorlo comun se halla implantado en el 


€ ibi E. ¿9 


granito, ebgneiss dc. coco A 
Está en masa, diseminado y cristalizado en 
prismas de tres, seis y nueye:caras, cuyos' la- 
terales se alargan ; su color mas comun es el 
negro de terciopelo; alguna vez: es' tambien 
pardo:oscuro 0 verdoso; brillo:pocoy mas ú me- 
nos vivo, opaco, fractura concoidea ó desigual, 
mas duro que el cuarzo, frágil, da al:soplete 
una escoria negra; propiedades eléctricas análo- 
gas á las de la turmalina. Peso. especifico de: 3 
Aa O bee 
Composicion segun Klaproth. 
Siliceió nea pera id 
4 ¡Aluminar ¿114201 0 1344503 
Magnesia. ¿cl da... 0,25 
Oxido de hierro. .. . .-21 
Potasa> "QA 2 e O 
Vestigios de manganeso 
nidiagl 30bi 98,50. +" 


4 
2 m4 34 


No hay denominacion alguna mineralogict 
que haya sido tan generál como la del chorlos, 
primero la dió Cronstedt'á todas las piedras es- 
capiformes de gran dureza y de peso especifico 
de 343,4. Despues, aunque muy limitada, $ 
habia aplicado á mas de veinte especies distintas, 
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tomo la sommita 6 chorlo blanco hexagonal de 
Feber, la axinita 6 chorlo violeta el rutilo, el 

-chorlo eléctrico, el chorlo titanifero , el chor- 
o azul, variedad de hauyna, la axinila, la qu- 
clasia, el berilo chorliforme:,. la. chorlita ÓcC. 
erner fue el primero que dió 'una definicion 
clásica: de la palabra chorlo y la aplicó á una so- 
“especie de minerales. La:division de Mr. Beu- 
ant nos ha-parecido muy elara. 

Variedades de la turmalina. Incolora (ra- 
ta) 6 en colores diversos), como el azul indi- 
pos e pon , negra wiolacea y roja; — 

- bacilar, capilar, cilindricas, fibrosa, compac= 
la, hyalina y litoidea. sbicimie 
is NO Erin 4 
XLIV ESP gor TRIFANIA. 
Ó ESPODUMENA. 
y obio af ento st EA dr O 
Encontrada primero en Sudermania, asocia- 
da con el espato rojo y cuarzo, y luego cerca 
e Dábilin: Est'en masas pequeñas, disemina- 
das y en concreciones granudas ; color entre el 
Verde y: el gris de montaña, lustre ligeramen- 
q macarado; «division triples trasluciente, tan 
Ura convo el felspato, muy. fragil, fusible. Pe- 
especifico de 34 3,19.0001 ps 


rre atar 
sl1al CcuUJIGJ 


isos Gompolition:'Silicts cado 
bots “Altimina 24; 
Litina. . 9 

loieik.S spore —ZEOLITA. | 


Se de el nombre demeolita dun gónero muy 
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abundante de minerales pican ya las especies 


siguientes + ¿87 4 y ore a era, ai E: LA A 


Oia uno ' tarima ta yoo 
“Ea! Ineolitx: riada 0 oleo ini e As € 
2 romboidal .¿chabasita, cab 
MODNHIOs dódecaédrica; O leucitaz 0000 A E 
-6 dont diptismática, O laumonitaz: 0 
ct aa -prismática, o mesolypa, que con 
- prendela fibrosa, Aoniirosicain 
A O 
bot hilo prismatoidea, 'ó :estilbita, al que 
00% pertenecen Ja: acolitas nojosa'] | 
“IBINTOS ¿TO TW Fadiada.» op SS, UY e 
—— piramidal, $ piedra de: ia 
—— axifrangible, 0 apofilita, que 
LIRA silicato de cal y potasa; * 
E ARAR JOGO ; 
Cada uno de estos minerales ha sido espli 
csdo en css lagar? aFororaa ehaircont 


£313 o XAO Y 4 pro ES 5 109 Y, 
ni ¡a seri DE: LAS: ARCILLAS:! . 
cesbiensata 2900 dar ob a Y Y, 


Te arcillá ve dalla con: mucha; abundan 
difundida por*la naturaleza: forma monta? 
enteras, 0 se halla! én- 'éapas:mas'6 Ímenos pue” 
sas, entre otras rocas, en lechos ¿ens e 
acompañando diversas. minas Ge. Las are! 
son ordinariamente el producto. de. landescor 
aya de rocas siliceoaluminosas, de las es 
as aguas han ori cient las Pp z Á 


ue las aroliM varian ifitament opor sus P 
tés constituyentes, y que las mas fina 
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bien las mas. homogéneas. No.solamente se 0b- 
Servan estas variaciones. segun las localidades, 
sino tambien en lós mismos lechos. No obstan- 
te, conforme á los productos que,se estracn' de 

-€llas. lo mas-generalmente por la, analisis, se 
is puede mirar cómo, silicatos aluminosos, mas 
0 menos-mezclados-eon otros minerales. 
Las arcillas:soú''suaves al tacto, Opocas y no 
—Mectan:fórma alguna cristalina, su fractura es 
Srrosa, mate d unida; se rayan con el hierro, 
lOrmári eon «el. agua: una ¿pasta plástica. que es 
Muy. pegajosa, ¿y isometidas, ás la accion de: ún 
Verte calor: adquieren: tal dureza que pueden 
'r.cbispas.con; el.eslabon;'¡seradhieren ¿la len- 
, y cuando, se respira:sobre! ellas, sino, son 
Uy. puras, Osparcen un olor amado arcilloso: 
La variedad de sus principios constituyentes 
qe uso que de ellas se hace en las artes las han 
Widido.em muchis especios »»de. las que dare= 
105 4 conocer las principales. 
j DAS ASNO ebivibmoa avoid ada 
el Arcilla haolin,-tierra de porcelana, ..: 
Mur de 0 hrs ¿lisa Lotont 1. o vena.. $154 
Se encuentra en capas. y, vetas en Francia; 
e PtintrYrienx-la-Perche; cérea. de Limoges; 
asiumediaciones de-Alenzon.y de Bayona; 
mglatervais en las Cornowailles, igualheaia 
pe ex Sajonia , enla Ghinas en, € Japon. Óe: 
viene «le¡la descomposicion de rocas felspa- 
ao de pomez., Esta:arcilla.es £riables suave 
lizo “or, blanca pasatido al.color, amarillp, 9. ros 
diguicibinióndose algo-4Ja Jengua,.se, reduce 
Do. iImente á,pasta.con el agua, casi infusible. 
D especifico Ly do )20 sonor y ess olring ojo 


y 
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po Composición: K. de Limoges. a en 
bstotsoBilice. 030 equis nep 
pro Alúmina. pl cr O 
vb cas :Oxido de hierbo"0,50: += 0,83. 
ga. eipii6Cad E ero Le el vd +epte 
eii 2020 Agudo solido mexisa ohovq A 
' + pira A a 0 
OM Y 269960 01064 nar :98,50:42:99,33 A 
pa) Ml "Mr. Vauquelin. bi Mr. Ros” | 

92 + bbIiG5 . ps 


» 
4 
A! 


(OTTO 0 100-4087 eb A 
+ Los'kaolines de “Europa no son tam blanco! 
ni tan suaves al tacto como los de la Chin2 
del Japon» el deSajonia:colorea ligeramente 
amarillo: d encarnado; pierde su'tinta'al fuego; 
el de Cornouailles/es muy blanco y untuos0 de 
tacto. Los kaolines sirven para la fabricacio? 
la'porcelana: ra0iqioninqueare ob bobuirer yt A 
asi al cados! bb ge atío oh op Da, la q 
2% Arcilla de vasijas, arcilla plástica; tl 
1)! (| ' ; t4 


19701098 


(119,908 
on 


Esta tierra se divide en un gran nm 
variedades. Los earactóres generalesosón * yá 
acta, suave al tacto, adhiriéndose ma y 


alengua y dando con eb agua una pasto” fe 
oboe 


temperaturas , y mucho! mas si las arcillas 7, 
nen entre sus “principios constituyentes, y 
ó hierro oxidado; Los colores varian del Pp 
co sucio al gris, alvamarillento , al hzulado Jas 
rojizo; cocidas, las nnas,se vuelven blanca” , 
otras amarillas rojizas; y las has: comunes gar 
rojo pardo mas 4 menos oscuro. 


397 
Composición 2000000 
En consecuencia de lo dicho acerca de las 
Weillas-en general ,-es «cierto que su cumposi= 
tion debe variar infinitamente. Espondremos 
lounas analisis hechas la mayor parte por 
Mr. Vauquelin. 


a 


Y Principios 


bro de abun- de Mon- , Mont- 
fonstitu=' | dante. | Forges. | tereau, Arcueil. lnarteo. 
43,50 63 70 63,50 66,25 
33 46 45 32,25 19 
0,50 4 » 25 7.50 
AU 2 8 » 3,75 6,75 
E 14 40 | 45 | nO rec. | no rec, | 


La arcilla de Montereau es gris, blanquea 
una temperatura poco elevada y pasa a color 
pco con un gran fuego. La:de abundante es 
ca y sirve paro hacerlos estuches en qué 
 enece la porcelana. Las vasijas conocidas con 
¿nombre e erés se hacen con las arcillas de 
avelgnier y de Forges-les-Lauz., 


/ 


3.2 Arcilla esméctica, tierra de batan. 


la quolor gris, verdoso ó rojizo, crasa al tacto, 

eslie en el agua sin contraer mucha liga, 

Ñ y cusible y «usada en Jas fábricas para quitará 

Stelas de lana el aceite que se:emplea para lá 
bricacion. de paños y otros tejidos. | 


398 ps 
COMPOSICION.+ 0000 


el 


Principios LEDO” 
coustituyentes. 4 Silesia. 


Magnesia 
- Oxido de hierro. 


Las tierras de batan de Inglaterra son las 
Ss tienen mas reputacion; sin embargo, hay * 

rancia, entre otras, las de los baños de Re” 
nes que no las ceden en nada . 


4.* Arcilla figulina, 


, 
Muy abundante en los alrededores de ParlS» 
de Arcueil, Vangirard, Vanvres dc. Es "” 
suave al tacto, aunque no tanto como la d£ mí 
tán. La pasta que forma con el agua es muY — 
gada y tenaz: se usa para la fabricacion de ¡ 
ñerias y vasijas toscas, como igualmente p* 
modelar y engredar los estanques. 


cd 
” 


5. Arcilla cimolita. 
eschis” 


o A : o 
Color grisáceo estando seca, es alg “ja con 


tosa y rojiza, suave al tacto, hace una pa 
el agua que es mas d menos trabada, 
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Composicion; Silices “ecu... 63: 
sb ibiza sl Aa als 11) -, 29. 

Oxido «de hierro .. 1. 
¿y Agua. A 12 


9. 


e 


ATTE OS AER sw br dio E) 


6.* Arcilla abigarrada, "02 


“Se halla en la Lusacia superior : color blan- 

Co, rojo y: amarillo, forma dibujos listados y 

-Manchados, es muy blanda, untuosa al tacto, 
Y se adhiere á la lengua, ... > 


ñ ¿ ¡ > 5 E 
7.2 Arcilla margosa , o marga arcillosa. 


 Blanquecina, amarillenta, verdosa ó rojiza, 
sin reducirse á pasta con. el agua, fusible, hace 
Wa viva efervescencia con los acidos. Se deben 
Mirar las: margas arcillosas como una mezcla de 
Arcilla yde va carbonatada:en proporciónes que 
Varian infinitamente y constituyen un gran nú- 
"ero de especies, ó por mejor decir de varie- 
lades, E] : 
111.8. Arcilla lithomarga. 
- y ES 
Existe en nidos 4 en yenas en muchas ro- 
Cas; es blanca d coloreada, se adhierre á'la len- 
Bay suave al tacto, infusible, tierna dc. 


“d n33n ; : j Yi e 
y, Arcilla ocrácea , ocre, tierra bolar, tierra 


uo ide sena, bol e, 0 


Ñ 
» 


Esta especie es mos 4 menos fusible, terro= 
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sa, de un color amarillo 4 de un rojo mas d me- 
nos notable, que la viene de la cantidad de pe- 
róxido 0 de hidróxido de hierro. 


10.2 Arcilla ligera, 
Ni se traba ni se deslie en el agua, muy li- 
gera estando seca, es infusible. 


-—Composicion segun Mr. Fabroni. 
e Silices +00 .0400.55 


¡Alvímina. 0:05:19 :0j01 3% 

Maguesia. 1404 +9 died, 

Cal. eye De Sid ? 

Oxido de hierro. . 1 

Agua. 3 A 
00000 


| 11,% Arcilla ampelita. la pr" 


- > Eschistiforme, negra, manchosa, casi infu” 
sible, blanquea á una temperatura elevada; , 
gunas variedades , por bl de una larga * e 
rg al aire , se cubren de eflorescene!” 

lanquecinas y amarillentas, que son del a ¿yA 
bre y del sulfato de hierro. Esta arcilla conÚ! 
ne carbon. . 


12,* Arcilla bituminosa, 


Se conoce tambien bajo el nombre de en 
ga bituminosa: lo mismo que la anteri0t» 
tambien eschistiforme , negra, carbonosa Y 
tuminosa; fusible y contiene con frecuenciá br 
bonato de cal en bastante grande cantidad ps 
hacer efervescencia con los ácidos; sus 
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presentan alguna vez impresiones dé péscados y 
de plantas, tales como el helecho dic... 00 
19 OD: ¡S0te; o) 
13.* Arcilla endurecida. 
Existe en grandes masas y en diversos esta. 
0s que constituyen la arcilla eschistosa, y for- 
Man alguna vez el felspato compacto, y en cier- 
los parages:el sílice. Esta arcilla es sólida ; mas 
menos dura, fractura granuda que tiene ma2 
yor. 4 menor: finura, infusible y. coloreada ¡en 
Srtis, ó rojo, 0 verde mas d menos claro. ..:'; 
14.* Arcilla , o eschisto para pulir, 
0 . mes Or o) 

Werner considera está especie como de orí- 
Sen pseudo-volcánico: color gris amarillento, 
polanco amarillento, muy blanda, y se adhiere 
lertemente á la lengua, mate, fractura prin= 
Pal eschistosa, la del través terrosa, rayada, 
Sus colores.alternan por capas, fusible d in- 

ible, absorviendo el agua con prontitud. 


Lv COMPOSICION; 


$ 


la 


Arcilla 
de Bohemia. 


Arelle oo, 
“2 de Menilimontant.' ' 


ns 


: Principios die 
SOnstituyentes. 


as 62,50 mas 58 
as 0 


50 imas 


> 
m 
WA 
STA + 4125 mas 0,25 mas 
pa, ; $ 1,50 mas 8, mas 
11151 ' 2,50 mas 4, mas 
¿bro mas. 0,75 mas 
49 —mas22, mas i 


a 


5 
1, 
6, 
9 
» 
9 


Ñ 


Puede fácilmente verse que, hablando con 
ropiedad, una parte de los eschistos para pu” 
lie no deben considerarse como silicatos alumi- 
nosos, pues tiénen mucha analogía con el opa” 
lo menilito. . | 


ue «Mrcilla eripoli. b00ó 


Muchos mineralogistas atribuyen el origen 
del:tripoli á una torrefaccion vatural 6 artifia 
del eschisto arcilloso 3 su color es blanco sucio, 
rojizo 4 amarillento y es suave al tacto ¿ infusi” 
ble: sirve para pulir los metales. 


Composicion «Silices . 90 
ob co Alúmina 27002 000 dd 
“Hierro... 3 7 O: 


Ñ Ñ 
E 100 ) y wa 4) 
! pa 
ñ 50 
4 Ñ 
í Para 


una variedad Al 


mas comunmente con pajitas de mica, Pro a 


fica y contiené menilita. Es verdosa;. Cot 
el interior; fractura, en grande, eso mil “ade 
en, pequeño, terrosa y de granos fino5, ponti 


tud el ¿gua, e 
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Composiecion segun"Mr: Klaprotk: 
E “Silice: Cat id dé id 2 2 A K 


MA A Y 


ul Alúmiinas 04: 0090 + | 
- «JMaguesia, 00 PAB050 0037 da 
Caliiacocan 5 20,26 
Oxido de hierro 4 
Carbon... 40,75 EN 
yA DAN 9] 
47.2 Tufo volcánico. ER 


» 


Esta especie contiene las mas de las vecés 
Pequeñas eseorias en un estado de descomposi= 
“ion mas 6 menos adelantada, como tambien ho 
as de mica; sus colores son gris, amarillento, 
Negro, el pardo y el rojizo; es blanda y se fun. 
S con mas ó menos facilidad. ¡Le 


- 


3 


2:48, Y acke, 
LANE) 7 137 , 159 
> Pertenece'4 las rocas de formacion estrati- 
| o y guarda un medio entre la arcilla y+el 
Mv alto; es la base de las rocas amigdaloideas; 
Ñ la halla tambien en lechos y vetas acompa= 
o ramificaciones de minas de plata brillan- 
“> de bismuto, de hierro magnético; muy ral 
e veces contiene petrificationes. uando «el 
ge se aproxima al basalto está unido á la 
“tnblenda yá la mica, y está en vesículas 
WMdo se aproxima á la roca amigdaliformey du 
"es el gris verdoso , pero ú veces con man- 
45 procedentes de cristales imperfectos de 
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hornblenda semejantes á los del felspato que se 
observan en algunás yariedades de órfido. Es- 
te mineral es opaco, fácil de dividir, fusible, 
frágil. Peso especifico de 2,5 a 2,893. 


19.2 Arcilla aluminosa. 


Esta arcilla acompaña los lechos de hulla 
que contienen pyritas ferruginosas:' es grisácea 
¿ de un amarillo elaro ; cuando está en lo inte- 
rior de la tierra contiene muy poco alumbrt; 
pero luego que se la ha sacado de la cantera par 
ra estraer de ella.el carbon los pedazos de e5* 
te combustible que estan mezclados con la ate 
cilla se separan por tina larga esposicion al al- 
re, las pyritas pasan al estado de sulfato 4£ 
hierro, y parte de ellas se descomponen por 
alúmina de la arcilla, de suerte que estas t1ern 
ras Jexiviadas dan alumbre y sulfato de hier 
ro. Se halla esta arcilla en gran.cantidad en 
hulleras abandonadas, y sobre todo en la Cau” 
neta, en Bugarach.Écc. Los que se proponen 
neficiar estas tierras deben tener mu presento 
aites de poner. corriente, su esta ecimiento 
que las que estraigan de la cantera son aa 
escasas de alúmina y de sulfato, de hierro» Y de 
se saca utilidad de su beneficio sino: da de 
muchos años. Uno de nosotros , Me». ulia a 
Fontenelle, dió estos consejos al. ¡señor AA 
de Pardailhan, que habiendo tenido la de 
dad de creerse de un ratinero, tuvo pres 
despues de haber lexiviado las tierras oP! fa- 
al aire hacia mucho tiempo, de abandol ar e de 
bricacion, habiendo ya gastado antes pal 4 4 
sus bienes. > disbylag 
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=y,A pspromr.—DE LOS ESCHISTOS. 

t '- ; , ' 
- Hemos creido deber colocar aqui los-eschis- 
tos en razon de su mucha analogía con las arci- 

las eschistosas. Estan en general formados de 

silice, de alúmina y óxido de hierro; alguna 

vez contienen támbien cal, magnesia y Oxido 

de manganeso dc. Los hay impregnados de be- 
tun, y otros unidos al sulfato de hierro en mon- 

toncitos y en cristales. Á esta variedad pertene- 

cen la pizarra, el lápiz de los carpinteros , las 
piedras de afilar. navajas de afeitar, el eschisto 

“arcilloso ce. Los eschistos son mas d menos du- 
ros, y se diyiden en placas mas d menos es- 

pesas, unas brillantes, Otras mates y Otrás na- 
Ccáradas 3 hablaudo con propiedad la mayor 

parte de los eschistos parecen formados por ho- 

jitas de mica sobrepuestas unas sobre otras; no 
hacen pasta con el agua , son fusibles , se dejan 
rayar por el hierro y son de un color gris, ama- 
rillo , rojizo y negruzco Gdcc. Haremos conocer 

os principales. 


1.9 Eschisto aluminoso. 


En masa y en pedazos aislados en forma glo- 
ulosa de un negro agrisado; es de un brillo 
Mate, fractura eschistosa con hojitas rectas; es- 
orece al aire y es dificil de romper. Hay una 
variedad Hamadaeschisto aluminoso lustroso, 
do se halla en masa, y es de un negro azula- 
0 + presenta en sus hendiduras liermosos colo- 
Yes purpúreos. Espuesta al aire se cubre de una 
“Morescencia salina que se interpone jgualmen- 


e 
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te entre las másas delgadas de sus hojas y de- 
termina la esfoliacion. En este estado da mucho 


mas de alumina.. 
2, Eschisto arcilloso , arcillita de Kirwan. 


Es muy abundante en la naturaleza, y cons- 
lituye una parte de las rocas primitivas y de las 
de transicion; se le encuentra tambien en gran- 
des lechos dec, Para que el eschisto sea bueno 
no debe empaparse el agua, porque los que 58 
apoderan de este ido se descomponen con 
mas 0 menos prontitud luego que estan en con” 
tacto con el aire, El color de este eschisto es 4 
gris ceniciento 6 azulado, y los diversos matlr 
ces de negro agrisado; en su interior ofrece UB 
lustre nacarado ú brillante; es opaco, blando, 
fractura hojosa y sonora, fácil de dividirse cual” 
do se le toca con un cuerpo duro. Peso espect” 


fico 2,7. 


3. Eschisto para afilar, piedra para. navaja? 
de afeitar, 


Aunque este se halla en muchos parag£* 
Jas rias que tienen mas estimacion viene? 
de la Turquia; está en masa, fractura, en gran” 
de, eschistosa , en pequeño, escamosa ; colo 
gris verdoso, blanco amarillento dc. , trasl” 
ciente. en los bordes, semi-duro, craso al tacto» 
Peso especifico 2,722, de 

Sirye para dar corte á los instrumentos 6 
acero, La piedra lithográfica parece tener 218 
na analogía con él, 
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4.9 Eschisto luciente de Mr. Brogniart. 


Este aspecto le tiene de su misma naturale- 

za, puesto que no se distingue en él ninguna pa- 

' jita micácea. Su color varia del pardo al ridi 
al amarillo, al grisáceo ÓCe. 


5.2 Eschisto tabular, pizarra. 


El nombre de pizarra es comiun al mayor nu- 
“mero de eschistos; no obstante, se le da mas 
particularmente á un eschisto mas dy menos 
pues ¿ mas ú menos duro, sonoro, cuando se 
e toca con un cuerpo duro, de masa fina , di- 
visible en tablas grandes, recibiendo mas 0 me- 
nos agua y alguna vez ninguna, presentando á 
veces vostiEiR de cuerpos animales y vegetales, 
pesortenc o mas d menos á la accion del aire. 
os hay que no esperimentan alteracion sino 
despues de muchisimo tiempo, y Otros que se 
esfolían alcabo de algunos años: El color mas co- 
mun de las pizarras es el blanco sucio, blanco 
azulado , el amarillento, agrisado Geo. Las pi- 
Zarras varian mucho en su composicion , como 
se va á ver por la analisis siguiente : 


Silice. ......48 
Alúmina. . 33 


Magnesia de la 4 
Hierro. de 24 12 
Potasa. «de 1á 4 
Agua. +». 7 


+08 | | 
6. Eschisto para dibujar, lapiz negro. 


Se encuentra en lechos en el eschisto arci- 
lloso primitivo y de transicion, y en las forma- 
ciones secundarias ; las especies mas estimadas 
vienen de Francia, de España y de Italia; esta 
en masa, de un negro agrisado, Opaco, puede 
escribirse con él, es blando, facil de dividirse, 
se adhiere algo á la lengua, fiuo al tacto, infu- 
sible; su fractura principal eschistosa. 

Composicion : Silice. . . 64,06 
(14 Alúmina 11 
35% Y UBA Carbono 11 
Ya Hierro. . 2,75- 
| "Agua... 7,20 


96,01 
07 y Eschisto siliceo. 


Se divide en dos:sub=-especies. 

1.2 Eschisto siliceo comun. Se encuentra en 
Escocia y cerca de Edimburgo, en lechos, eN 
el eschisto arcilloso , y la grawacka, igualmen” 
te que en masas angulosas redondeadas en crt- 
ta; color gris ceniciento, con otros , formando 
en él manchas, rayas, diseños flameos, brillan- 
te en el interior, fractura en grande eschistO- 
sa, y escamosa en pequeño. Peso especifico 2,0%: 

2.* Piedra Lidia. Se encuentra en Bohe” 
mia, en Hartz, en Escocia y Sajonia, en capas, 
en los eschitos arcillosos comunes y en los 51” 
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liceos; color negro agrisado, negro de tercio- 
pelo, brillante en el'' esterior , fractura lisa, 
Opaca, menos dura que el cuarzo. Peso especi- 
fico 2,6. 

Se emplea como piedra de toque para re- 
conocer el grado de pureza de la plata y del 
Oro. EE | 
ES 8. Eschito onice. 

Es una especie de calcedonia que presenta 
tres d cuatro capas de diversos colores : 1." la 
parda, que sirve de fondo: 2.” otras blanqueci- 
nas , verdosas y agrisadas , sobre las cuales los 
chinos esculpen diversos objetos, como paisa- 
ges , decoraciones cc. Estos camafeos son bas- 
lante apreciados. 


SEGUNDO GENERO. 
SILICATOS NO ALUMINOSOS. 
SEGUNDA DIVISION. 

A, Silicatos simples. 


11.* espeor. — CALAMINA. 


Se da igualmente este nombre al carbonato 
poo nativo. Este silicato. es ordinariamente 

; co Ó ¿Amarillento, en cristales que derivan 
e del ANA ramboidal de 1022 30” y 17930"; 
5 h olu le formando una especie de gelatina 
Ble os ácidos; peso especifico 3,42, Es infusi- 
Y eléctrico por el calor. 
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Composicion: Silite. . .0. 0.0: .26,23 
Oxido de zinc. . .. 66,37 
Agua... . 207,40 


100,00 
111.?* EspEciÉ. — CERITA. 


Se halla en masa y diseminada en Bastnas, 
en la Westmannland. Su color varia de roj0 
carmin á rosa, á pardo rojizo y al violado; Jus" 
tre craso, fractura escamosa de granos [in05> 
opaca , quebradiza. Peso especifico de 4,66 á %* 


Composicion: Silice. . . . . . 68 
Oxido de cerio. . 20 
a EN 


_-—— 


100 
Lut.* Especie. — CONDRODITA. 


En Aker de Sudermania , en New-Jersey> 
en los Estados-Unidos , en una anga calor” 
rea Ccc. Está en granos d en ii prisma! 
cos romboidales de cerca de 149 y 32, 
cúspides diedras oblicuas , sus caras tienen € 
tre si una inclinacion de cerca de 157% ** 
especifico 3,14. 


Composicion : Silice. . . 43 
Magnesia 57 


100 


+4 
1iv.? Especie. — DIOPTASA , 
ESMERALDINA. 


Viene del norte de Asia; su color es el 
mismo que la del hermoso verde de esmeralda; 
su forma primitiva es un romboide obtuso, la 
secundaria el prisma hexaedro, terminado por 
pirámides de tres caras, lustre vitre0, que- 

radizo , fractura hojosa , infusible. Peso espe- 


cifico de 3,34 3,5... a, 


Composicion : 

Segun Lowitz. Segun Vauquelin. 
Silice. +... .33 <= 43,181 
Oxido de cobre. 55 — 45,454 
Aguas coco». 12 —+ 11,365 


__————— 


100 100,000 


En otra analisis Mr. Vauquelin habia ha- 
lado (V. Haiiy) : 


Silice. ...:«.... 28,57 
Oxido de cobre. . 28,57 
Carbonato de cal. 42,85 


99,99 
eta GADOLINTIA 


SS Existe en Po de Suecia con el hitro- 
os ito, en vetas de felspato rojo de granos 
E Wesos situados en el eschisto micáceo: tam= 


Ñ 4 
*h se halla en Pimbo de Suecia ¿e.:; color 
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de un negro hermosisimo, ó de'sús matices, 
«Vitreo-metaloideo , mas duro que el felspato y 
no tanto como el cuarzo, fractura concoidea, 
casi infusible > su forma primitiva parece un 
risma tetraedro oblicuo , en el chil el angu- 
Ñ obtuso es de cerca de 110%. Sus formas se- 
cundarias un prisma oblicuo romboidal de cer- 
ca de 115% y 65%. Peso especifico de 444,2. 


Composicion : Silice. . . 28 
Itria. . . 72 


—_—— 


100 


g 


La gadolinita contiene siempre silicató de 
hierro. Mer. Vauquelin ha encontrado en-e4* 
solamente 0,45 de silicato de itria. Mr. Berze” 
lius ha obtenido los principios siguientes : 


Silice. .. ... . 25,8 
1 AA 

Oxido de cerio. . 16,69 
—  dehierro. 10,26 
Materia volátil. 0,60 


98,35 
Lv1.? ESPECIE. — MAGNESITA. | 
Espuma de mar. | 
En rocas de serpentina, en HeubschitZ po 


; : pa 
Morabia, y en diversos parages, en terrenos 
cundarios d terciarios, en Saint-Quon , 
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martre , Salinelle, Goulumieres d%c., en masa 
tuberculosa, uniforme y vesicular , color blan- 
quizco, amarillo ú gris amarillento , con, man- 
chitas, blanda, áspera al tacto, opaca, fractu- 
ra concoidea, raya el espato calcáreo, infusi- 
ble , y adquiere con el soplete tal dureza que 
puede rayar el vidrio. Se halla en el estado 
terroso , y en el compacto de fractura terrosa; 
esta variedad tiene el nombre de espuma de 
mar. Peso especifico de 2,6 43,4. Consiguien- 
te á esto, es facil yer cuánto debe variar en 
sus principios, constituyentes. 


Composicion: Silice. . . 52 
Maguesia. 23 
Agua... . 25 


100 
rue esprcra. + PIMÉLITA, 


Hallada en Kosemutz. de Silesia; es terrosa, 
de color verde manzana , da agua por la calci- 
hación.. pl ' h Leg qa, 1 


Composicion ; Silice.. Sd ¿A 
pos y Oxido de nickel. 17, : 
Agua. Si ml 


A 
muni 


£ pas 100 
LVAI ESPECIE: e. SERPENTIN As 


-. 


mir y $ NOTO 913 
Se divide en comun, en noble ó preciosa. 
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1,2 ' Serpentina comurt. En Cornouailles, 
el condado de Donegal, las islas Shetland , y 
otros muchos parages, en diversas rocas; está en 
masa , color verde de diferentes matices, mate, 
trasluciente, blanda, algo untuosa al tacto, hen- 
dible. Peso especifico de 2,4 á 2,6, | 


Composición segun Hysinger, 
Dilice TAO do si 
'Magnesia., .* 4 ., 37,240 
Calo Plginma, 397 For b+o 
Alúmina.... . 0,50% 
Hierro ión e. 06h 
Materia volátil y a 

ácido carbónico. 14,16 


95,16 


Esta sub-especie debió haberse colocado eN 
rigor en la seccion de los silicatos no alumino” 
sos dobles : aqui la hemos conservado solamen” 
te por detinio las serpentinas. ¡rs Los , ] 

.* Serpentina noble ó preciosa.: En * 
calcáreo hojoso granudo , en capas subordina” 
das al gneiss , al eschisto micáceo e, Se ha 
hallado dos variedades de ella. po. 

A. Serpentina escamosa (en Córcega )- En 
masa , color verde de pherro oscuro , muy pr 
co traslaciente , blanda , de corto brillo , £t2* 
tura escamosa. Peso especifico 2,7. da 

B. Serpentina concoidea. En masa y cado 
minada, color menos oscuro, brillante, mp 
lustre resinoso, trasluciente, semi-dura, pa 
tura concoidea, chata, susceptible de reci 


415 
un pulimento mas hermoso que la serpentina 
comun, > ] E 


y Composicion segun John, 
O A + 45,5 
Magnesia. +. +. +. +. + 38,68 
CAE. — ¿9 0520 
Alumna AL zao 1 
Oxido de hierro. . . 1,5 

cio de manganeso. 0,66. 


3 5 obai ide cronto¿>.53:010, 2001 50: 
5 ÁgUa. . . ....-. 15 
99,84: 


: Mr; Beudant da para e de la serpen- 
tina en general : 
oa DARA IAS 
Magnesla. +. . + . 90 


quod guano 2rrna, prota so 
v232d 95 .c01ibacido renal yd da ido 19 
, ) iv tn a0400! 10 ub-;+ 
0u91 “.9b7 uE un l yb noi y 
Hay una variedad opaca que tiene'diver= 


30s colores: grs rojiza , verdosa dec. Es sim- 
€ ó salpicada de manchas'como la piel de las 
Serpientes. + usa bh ¡1 


MIA esprciE,!— SILICATO HIDRATADO 


Color negro desprendiendo a e 1] 
gua por la 
“alcinácion, q: A 
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Composición: Silictsisoi 2 Bis 
- Bi-óxido de manganeso. ds , 
- an A ] 
ES, A 100 

1x.% ESPECIE. — BLSILICATO DE 

MANGANESO... 

No cristalizado; PA rosa ú rojo, fusible 


á una lA eno elevada, Y pago un esmal- 
te rosa. : 


Composition: SA as. , 44 
jo de manganeso, 53 


zxt.* Espzcre, —:SILICÁTO A 
MANGANESIANO, 


Se halla en masas pequeñas ES ó 
os cristales negros, octaedros , de base cuadra” 
da; da por la fusion un a negro, y con A 
adiccion de la sosa un esmalte verde. Peso C5 
poro anego.! e sus qa 
 ¡Composicionaad et se Áoicla 


Tri-óxido de manganeso. 84 eojuoigir” 


¡$_AÓA 


47 OTADMA 100»: 
Lx. Especie. —ESTEATITA, rEDna- 
JABON. 


Se presenta en varios 'paragos, j y com: pes 
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cuencia en' filones pequeños contemporáneos, 
Atravesando por todas partes la serpentina ; es- 
tá en masa ¿"diseminada en fórma imitativa ó 
Cristalizada en pirámides dobles hexaedras.. Es 
gris ó de un blanco verdoso, mate, traslucien- 
te en los bordes, tierna, “puede escribiise” don 
ella, muy divisible, crasa al tacto, infusible, 
Peso espécifico de 234 de Ri8io enñorpog «TF. 
BDO. 204 EE: DE OTIDIA AA II 000 60 
c31 El Aiiemvech ns doctor Urea io los 

ce Stices! 44 ci ionis 3 
] Magnesia 44 
¿Alúmina. Doiieoguod 
Hierrov! 7,3 
¿Cromoio 2 


Pe 


ai O 99,3 


- Convestigios de cal' “y úcido hidro-=clórico; 
Btece que el 'eromo es solamente accidental en: 
qe Mr, Beudant da para esta analisis, silice-61., 
“Mina 39: parece que ha querido decir 39 
ABnesia (Io cole aos AS 


lo 


| ' “4 A es Td in stiss 28 
a da só ahslavailo as Ao E 
0) Mr. Humboldt ha dado 4 conocer, un ;hocho, 
key q eitraordinario, y es que los otomaques y salva 
as las orillas del Orinoco» se alimentan, princi= 
Malla 0 £N tres mesos del año, con una especie de, 
e ra vasijas; y otros muchos salva es comen 
Mita o Cantidades de esteatito, que carece de toda” 
vil e nutritiva, Semejante fenómieno es ny dif" 

esplicar, E 0 STE india 17 


28 
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Loco LA EspEctEs —— TALGO,., ¿0 


Las ¡sume groa el eoditg 22504 10q OBARA 
. y : 3 4 A. Í 115211 4 

- Werner ha dividido 'el talco 'en ¡tres sub= 

Idob obio ms abaiHcl2499 


especies. se (9 
o Ni2611 IDOL, 2007 musid sy sh yl; 
.14,2 Falco esóamoso, talquito de Kirwan. 


oidienlal ula ls Ziusda ICI ID yo PA 
En pequeñas escamas macaradas,, tiene pOr 
ca coherencia, ligero, se adhiere á los dedos; 
color entre, blaneo $, gris verdoso, pone: la pit 
reluciente, y es muy fusibles 
PR erisirgr tf 
Composicion: Silice»:.:50 
¿7 Alúmina 26 
* Potasa».)17 


¿00 93 


. Si bs-exacta estalanalisis, cuyb autor, 10% e 

desconocido, este talco deberia pertenecer 410% 

silicatos aluminososidobles. 0 2900000 Y Lie" 

PE ssh vunsdp sd 7% bg Ge a 

2,* Taleo comun , talco de Fenecía uz 
de Brianzon. : 


Se halla en Francia, en Inglaterra, ens 
Tyrol, en el monte de San Gothardo 4CC:, e 
eschisto'arcillosó, enel micáeco,. en las 19: 
serpéntinicas, en tias] dinemicads en plas en 
bajo diversas fotmias Imitativas, y AL ¡nes 
tablitas hexaedrás; lustre nacarado, $ a 050». 
álico ; color blanco de plata, | anco y! Bert 
verde, de espárrago. y verde manzana, Ha, 
ciente, division simple, de hojas curvas 
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bles y mo “elásticas; muy divisible'y craso al tac- 
to, infúsible:al soplete; al:cabo de mucho tiem: 
po:da-cierta, especie de:esmalte, fractura hojo= 
sa. Peso especifico 217% —— 00000000 bo 


Composición: 13 AS CEC ES 
Segun Mr. Vauquelin, : citado por Mr Beudant. 
Qiliceds aras Glonza O; E 70 
Magnesia, Wrnb DMldi  or B0  Y 
Alúmina. .... 15 : 


AS 
Oxido de: hietro.:: nd as Toda, 
Agua. ... stdla “fp 0» | 
“airoso 1d UB PPBETTTT "CO 9b ore a 19% 
100,0 — 100: ) dissq 


Este talco,¿mezelado con el carmin y el ben- 
Jui, forma el colorete del tocador, y solo sirve 
Para dar al cutis una blancura y flexibilidad no- 
tables , sin causar efectos dañosos. 


Mes 3A Talco endurecido; 
lts Ah 00) o us 
“o En un gran número de parages y en las 
Ontañas primitivas, en Apo 0 lechos entre la 
q. Dentina ó el eschiisto-arcilloso ; color gris yer- 
10, lustre pacarado, blando, trasluciente en 
% bordes, fractura eschistosa con hojitas curvas, 
5vaso al tacto, hendible. Peso especifico de 2,7 
,8. Tiene. analogía con la piedra ollar, 


Variedades, 


» 


a Zalco laminoso. Hojitas menudas dispuestas - 
"placas hexagonales, preseptando la mezcla 
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de diversos colores; unas veces" es perfectamen= 
te blanco, con un matiz ligero imotéado rosa) 
otras'amarillentó, verdoso, 0 enteramente vers 
de. — Compacto. — Fibroso:Ó0cs:;' 009 1 18 


¿xiv.* espere. — WOLLASTONITA a Ñ 
j 6hy 14 : DE: FT j e 
A | 


HAUY.- na q30 
Tafelespato (espato en tabla) de los alemanes: 


Este mineral es blanco y fusiblejáu division 
es paralela á las Caras de un' prisma. romboidab 
recto ú oblicuo de 95% 20” y 84% 40'. Peso €$% 


pecifico 2,86. -- 


' Composición? Silice 53% 090 
q. Cal. . 47 «e > Ko y dl 
. . » : la 

Mr. Beudant no éree que esta'especie $4 
¡ Bovt» á 


misma que la wollastonita de Capo 
ipenfetoa á que las formas deca no correspi, 
den con la division Be la otra. La wollasto”. 
de Capo di Bove es de un blanco sucio; f 509) 
ra vitrea, y sus cristales son prismas hexae ' 


mi Ll 
dodecaedros regulares. A 
10 


' JIM 


les. e 
1xv.* esprciz. —ALANITA, CERINA: A 


. A E aÓ” 
Reconocida por Mr. Alan coino depeció di 
tinta. Semeja mucho á la gadolinita; se 


-B. Silicatos no aluminosós dob 
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tingueno obstante en que los fragmentos dees- 
ta son traslucientes en los bordes y de un bello 
color verde, y los de la alanita de un pardo 
amarillento y casi siempre opacos; las minas 

de cerio, á las que se da el nombre de cerina, 
tienen una composicion muy análoga á las de la 
alanita. Se la encuentra en Groenland ,-en una 
toca de granito; es negra 0 parda amarillenta, 
Vitro=metálica, fractura, en pequeño, Concoi- 
ea, opaca, con estrias de un gris verdoso, que- 
tadiza, raya el vidrio; está en masa ó cristali- 
Zada en prismas de cuatro, seis ú ocho caras. 
eso especifico de 3,144. roto] 
Composicion t : 
Silice. +... 35,4 + 
Oxido de cerio 33,9 — 4 
— de hierro 25,4 + 
Os A 
Alúmina. +. . 4,1 


Humedad. . . 4,0 


PPP PP 


112,0 + 100 > 
Analisis citadas por Ure,—por Beudont. 


sil El último dice que este mineral contiene 
o de cal y de alúmina en mayor Y menor 
N tidad : entonces se aproximarán estas dós 
Variedades. 
No qasoilar (orthita). Parece referirse á esta va- 
doc aquella cuya analisis se ha citado por el 
> or Ure, asi como la pyrothita, que proba» 
Mente no se diferencia mas que por una pro- 
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porcion mayor «de silicatos, «de-alúmina y de 
cal «ce. > pod . 3 - z Ve k va 
E Lxv1.* esprors.— ANFIBOL. > 


' y 

e q RT 38 - nde 

' «Se comprenden bajo este nombre muchas 
especies que tienen caractéres comunes , como 
una estructura comunmente hojosa , pero no 
igualmente en todas direcciones , más manifies- 
ta en la direccion paralela á las caras del pris= 
ma que en la perpendicular á ellas. Es uno de 
los caractéres que le distinguen de la piroxena: 
La forma primitiva es un prisma de base: rom+ 
boidal oblicuo de cerca de 1249.30/ 4 127%; fu- 
sible , ofrece variedades de forma y de color. 
Peso especifico de 2,8 a 3,45. Harémos conocer 
las especies principales. 


1.% ANFIBOL CALCÁREO FERRUGINOSÓ , ACTINOTA» 


Actinolita , anfibol actinota hexaedra de 
Mr. Haiiy, el strahlsteín de Werner, strali- 
to,, karintino , pargasito. 


Se halla en las montañas primitivas acom- 
pañando al talco y algunas rocas micáceas, prin” 
cipalmente en Inglaterra, Sajonia, Piamonte; 
el Tyrol, el monte San Gothardo; hay tres var 
riedades de ella, ¿0 

1,% Actinolita cristalizada. Prismas oblt- 
cuángulos alargados, terminados irregularmen” 
te, muchas veces estriados en su longitud; 
y alguna otra aciculares; color verde puerro. 
mas oscuro, trasluciente, raya el vidrio, Peso 


especifico de 3-4 3,3, 
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2,2 4otinolita asbestóidea. En masa y en 
cristales flexibles, agrupados en masas cunei- 
formes radiadas 0 confusas; color verde, tiran- 
do al gris: 6 el: pardo azulado,opaco, suave al 
tacto, brillo 'interiorsnacarado , da un vidrio 
verde al soplete. Peso especifico de 2,7 á 2,9.- 
0 03,%: Actinolita vítrea: Color verde de mon- 
taña y verde esmeralda; cristales pequeños aci: 
culares, hexaedros; estriada trasversalmente. 
Peso especifico de 343,2, . 6 y 
La actinolita asbestoidea ha sido analizada 
po Mr. Vauquelin. Los resultados se acercan á 
os que ha tenido Mr. Laugier de la actinolita 
Vitrea, y ofrecen: E 


Composición: Silice» ... +: . +. 50,00 
+= Magnesia. ¿ . . ¿19,2% 
Gal. ost +20 09,78 
óxido de hierro. . . 11,00 
— ¿de cromo. . .. 3,00 
Potasa , :alúmina, y 
óxido de manganeso 1,75 
Humedad: ... . +. 5,00 
Poda: e oi ida 


100,00 
2, ANFIOL CALCAREO' MAGNESIANO, 
Tremolita, grammatita de Maiy. 
Se halla con mas frecuencia en las monta- 


Das primitivas, enmedio de una piedra calcárea 
8ranuda, Se ha encontrado por primera vez en 
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Trémola:de Suiza: Werner forma tres varieda- 
des de ella. De dixpbl | 

1.2 Tremolita asbestiforme. Principalmen- 
te en Inglaterra, en un basalto de la dolomi- 
ta Ccc. ; en masas y conereciones fibrosas; color 
blanco agrisado , amarillento, rojizo y verdoso; 
es lustrosa , brillo nacarado, blanda, hendible, - 
trasluciente en los bordes, frágil. Tiene el ca- 
rácter particular de que frotada en la' oscuridad 
esparce un resplandor de color rojo pálido, el 
cual se hace verde cuando a se echa 
sobre carbones encendidos. 

2.2  Tremolita comun. Se halla: con la an- 
terior, en masa, en concreciones prismáticas 
distintas, 0 bien en prismas muy oblicuos de 
cuatro caras, truncados, ¿ viselados sobre los 
bordes laterales y diversamente modificados; los 
planos laterales ofrecen estrias longitudinales. 
Color blanco, brillo vitreo 4 nacarado, division 
doble, fractura desigual Y concoidea, traslu- 
ciente, dura, quebradiza, se funde muy difi- 
cilmente al soplete, y da un vidrio opaco. Peso 
especifico de 2,9 á 3,2. 


Composicion segun Mr, Laugier. 

G SilicO.. . . +... es. «00 
Magnesia. 5.9. uses TEN 25 
A A A 


o 7 y 
Acido carbónico y agua. - 9 
—__ 


98 


3.*. - Tremolita vitrea, Con las precedentes, 
en niasa, ch concreciones distiutas, y muy 00” 
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munmente en cristales aciculares. Es blanca, 
agrisada , amarillenta, rojiza y verdosa ; brillo 
entre el vítreo y pacarado ; trasluciente, dura, 
muy quebradiza, algo fosforescente , infusible. 


Peso especifico 2,863. | 

o Compasicion segun Mr. Laugier. 
Silice. . cd dub 005 
Slds cs sole 2655 
Magnesia. +... . 16,5. 
Agua y acido carbónico. 23,0. 

bsos AÍTO 

Este migeral parece ser un compuesto de 

silicato de magnesia y de carbonato de cal, 


3.* ANFIBOL HORNBLENDA, ANFIBOL ALUMINOSO, 


(Véase Hornblenda. >) 
| Variedades. 


De forma cristalina, — Bacilar. Se dis- 
Ungue por unas fibras gruesas, rectas 0 cur- 
Vas, paralelas 6 divergentes. — Granular, en 
Sranos grandes y pequeños. — Cilindrico, — 
Abestiforme, — Fibroso. — Hojoso.-— Com- 
Pacto, — Fibro=eschistoso (es la hornblenda 
Cschistosa ), — Blanco y gris ; negro» violeta, 
Verde Éc, 4 X 
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LxyIr.* espEcrE. — AMIANTO. dd 
ÁAsbesto , lino de montañas Bcc.” 
Existe en los terrenos primitivos, princiz 
palmente en rocas de serpentina, que atravie- 
sa en venas delgadas, y á veces en rocas de 
gneiss acompañado de felspato.. Este mineral 
está en filamentos mas d menos flexibles y elás- 
_ticos; brillo nacarado., tejido fibroso, suave 2 
tacto ; sus cristales vistos, con el microscopio, 
ofrecen-un prisma con base romboidal. Se co- 
nocen un gran número de minerales que tie” 
nen analogía con el amianto (véase el anfibol, 
la epidota, la dialaga, la piroxena, la turmali- 
na Ccc. ). Nos limitaremos á esponer aqui la$ 
cinco variedades principales. | 
Ls 


1.? Amianto. 


Se halla ordinariamente en la serpentind 
en los Pirineos , el Delfinado , en San Gothar” 
do, Saboya » Escocia ec. Está en fibras muY 
prolongadas , finas ; flexibles y elásticas : UN” 
tuoso al-tacto , brillo de seda 0 de nacar, be?” 
dible, algo trasluciente ; se funde con muC 
dificultad al soplete en un esmalte blanco. pe- 
so especifico de 1 42,3. Es de color blanco 


rojizo y verdoso: ] 


2.* Asbesto comun. 


z y lo- 
En la serpentina, en un gran numero de 


calidades. Mas abundante que el anterior, 


ci VEB 
fibras de un verde mas ó'menoós oscuro, tiene 
un brillo poco nacarado , no es fusible , algo 
Untuoso J tacto , fragmentos escamosos, blan- 
do, fundiéndose en el soplete con dificultad, 
Y dando una escoria de un negro agrisado. Pe- 


S0 especifico de 2,3 a 2,9. 
3. Cuero de montaña. 


Se halla en Wanlockhead, en el Lanarkshi- 
Te: sus fibras son entrelazadas en vez Ue ser 
Paralelas como las de las anteriores. Color blan- 
Co, amarillento , suave al tacto. Este mineral 
tiene el nombre de papel de montaña cuan- 

0 está en pedazos poco gruesos. 4 


4.2 Asbesto elástico 6 corcho de montaña. 


' Se encuentra en masa y en placas : sus co- 
-Ores son blanco amarillento, blanco agrisado, 
Stis ceniciento pálido , amarillento Ócc. Está 
€h fibras entrelazadas como la anterior. Es opa- 
0, suave al tacto, muy elástico , nada sobre el 
igua. Peso especifico de 0,68 á 0,99. 


3.1 Leño de montaña , asbesto ligniformo. * 


En el Delfinado, Escocia, Tyrol 4cc. En 

l Was: tiene el aspecto y color ei de ciertos 
os: suave al tacto, opaco, hendible, fusi- 
e 


en escoria negra. Peso especifico 2. 
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COMPOSICIÓN. ++ 0 
PRINCIPIOS “Corcho | Amiianto. Asbesto f 
: de > 


constituyentes, | montaña. 


EEE 


Sílice.. yisiómos 62 | 56,2 [64 
Magnesia. 22 | 26.4! 
Gál. ata. 10 12,7 
'Alúmina. ¡4 28|' 24 
Oxido de hierro.| 3,2] 3 - 


A. Mr..Bergmann se le debe la analisis de 
las dos especies de corcho de montaña. Este qu 
mico dice que la magnesia y la cal estaban en £ 
estado de carbonato. El primer ejemplar - P 
amianto es de Sartwik , en Dalecarlia ; el $“ 
gundo de la Tarentesia, y el tercero de Cori25 
en Asturias. Han sido separadamente analiza? 
dos por Bergmann,, quien ha encontrado ent 
de la Tarentesia 0,06 de barita. Este quimica 
asegura que la cal y la magnesia se hallan ade 
en el estado de carbonato. El cuarto ejemp?” 
se analizó por Chenevix , y el asbesto com 
por Bergmann. Es bien sabido que los antigió 
fabricaban con el amianto, el lino y el aceite 
telas en-que envolyian los cadáveres antes 
colocarlos sobre la hoguera para recoger 444 
pues sus cenizas. Estas telas una vez ai 
vuelven ciertamente á recobrar su blancurt 
poniéndolas al fuego, pero pierden algo e 
peso; y espuestas por mucho tiempo a una si" 
peratura elevada pierden una parte de su Y2” 
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bilidad. Estas telas Mechas con el amianto, el 
ino y el aceite, puestas en un fuego suficiente, 
quedan sin el lino y el aceite, que se queman, 
conservándose el amianto solo, que guarda las 


formas que se le han dado... 
: Lx vs ESPRUIB: —.APOFILITA. y 
| Albina; ojo de pescado, ichtyophtalmita. 


En Suecia, en las minas de Uton, en la 
mina de cobre de Fahlun, en el Tyrol dec. En 
Masas, y cristalizado en prismas cuadrados, mo- 
dificados diversamente; estructura hojosa, frac- 
tura al través con granos finos , desigual ; sus 
Cristales son muy brillantes, de un lustre sut 
Meneriós «pero. interiormente lo.sonm poco: 

a apofilita es 9 trasluciente d semi-trasparente, 
frágil , semi-dura. Peso especifico 2,49. 
Composicion segun Vauquelin. 
Silice.. 5 cy 
É Cal. .. ¿28 
+ Potasa. 4 
Agua. , 17 


¡$ «<<. 


' 100 

a Hay yariedades rojizas, verdosas ,. MACara- 

080 brosas ÓcC»: > 
Cu? EspEcIa)— COCCOLITA., 


Se:la encuentra: en capas subordinadas en 
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la formacion: de trap, eón Ta piedra calcárea gra- 
muda , el granate y la piedra de hierro magne- 
tica. Está-en concreciones distintas :en granos 
gruesos, 0 cristalizados'en prismas hexaedros 
con dos bordes laterales opuestos, agudos, y €1 
visel sobre las estremidadés Occ. Tambien Se 
encuentra en primas: de cuatro caras. Este mi- 
neral es de un verde que pasa á distintos colo” 
res, de fractura desigual trasluciente en 105 
bordes , quebradizo; dub Peso especifico 3,3 


Diictessiuz ig ya ok 
Galiana dao ¿otr Di 
M esia, . El e . . 10 
- bona, IU, o. 1,5 » 
“Oxido de hierro:''.. .. 7,0 :+ 


Composicion segun Vauquelin.- 
| ii 0010 


o 
A 


alusmqre sde manganeso. 3,0000 
CHerdidas9qu1 02d uubdas ig 
100,07 


LXX.* ESPECIE. — DIALAGA. 


Broncita , onfacita , schillerespato , esmt? 
raldita, ] 


Este mineral se halla en la isla de Córcegt 
en doude es conocido:de los artistas, que hace 
de él cajas para tabaco, sortijas Ócc.:, COn, 
nombre de verde di Corsica. Existe tam 
en Suiza», cerca del lago de Ginebra; en la 
mediaciones de Turin dcc. La roca SO Y 
la dialaga es una delas partes constituye» 


51n* 
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esenciales se ha descrito con el nombre de 
* gabbro, Color verde de yerba, brillo nacarado. 

¡A obtiene de ella , por la division, un prisma 
romboidal, cuyas bases. son brillantes y los bor- 
des opacos. Es trasluciente , quebradiza, dura, 
fusible al soplete en un esmalte gris verdoso. 
Peso nácS Aslrvari ob. i 


U-. Composición segun Mr. Vauguelin. 
: IS A 
AY Odd. moore 1.181 
- Alúmina. +. +. 11 


.Maguesia.. a Y 10 6 


- Oxido de cromo 7,5 
NOVA jLs Ia ( Y yl rm de hierro 633 MÁ 
pe Injario 0 Pega de cobre, 1D 6: 
*waciona Te0.0 ansia mbssi - 


(0353 SETE jolo,?, .102 ques £ 94,3 - y 
iras) fepnizsb esujostl Misjora- ie old 
col ax do spEcIÉ, — HYPERSTENA!> 1/55 


m1 ¿e Oboe 


“Paulita ,, schillerespatol de Labrador:; er 


02 15 105800 0179911 nibiv ata «b ¿1 IRONIA 

En el Labrador, -¿l'¡Groenland, la ¡isla:de; 

ky dcc.; está en masa, diseminada, y en con= 
Crecionés de hajas menudas «cuevas; deitolor 
Medio entre, el negro agtisado y negro verdo- 
So, Luego, que se Corta y: talla tiene un hermo- 
So color rojo, de cobre; es-de un brillo nacara- 

0-metálico, una division doble ; opaca, du- 
ta, ¡Huobradiza ¿infusible al soplete, Peso es- 
Pecifico 3,4. > ] 


» ' 
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Composicion:=> ss 134 
ro Sites adora) 05420 
sit Magnesiavih el tos. 110.90. 403114,00 
Oxido de hierro... .. .. 24,50 
CA dáminap:  sd0s liar quan 2/90 
Cali». oilgarza ¿0 ts aialqor. Ja 2460 
- Vestigios de manganeso y agua, 1,00 


97,50 
Lxx1r.? especrs. —ILVAITA. 
Liebrita 6 yenita. 


En la isla de Elba, en el calcáreo primitivos 
en masa, en concreciones distintas, 0 cristaliza= 
da en prismas tetraedros oblicuos ú casi rectan” 
cues varía en espesor. Color negro, opaco, 

rillo semi-metálico , fractura desigual, frá il, 
raya el vidrio, y da:chispas com el eslabon. P'e- 
so especifico de 3,8 á 4,06. Cuando se le calci- 
na pasa su color al pardo rojizo , y > se hace 
atraible al iman; da un vidrio negro opaco al 50* 
plete, igualmente atráible. 0010 0, 
-Composicion: Silice. 4 06.04 ..30. 
MER : es.orgoa la odas pe 

¿Oxido de hierro.» . 55,0 >” 
+ — de mangaheso 2,5". 


56 i 6 Ñ y fi 2 Ñ po 
¿1:91 lo» id 100,0 E 
. Se e Ñ qe] « 


EOS y ' 


o Inrgiasb aula. oronizo 00d... 631b 
ixxu.*: Especies — PERIDOTO. DE. HAUY. 
Crisolito de los volcanes. 

ario al art ¿Thales lord núsmantro. y 
«En Egipto, en terrenos de aluvion.: Se ha 
encontrado igualmente en Bohemia, en el cir? 
culo de Buntzlaw. Esta piedra preciosa, la me- 
nos dura de todas,:es el topacio de los antiguos, 
y nuestrotópacio es su erisolita, Es de un ver- 
de pistacho y otros matices: está en prismas com= 
primidos bien formados, de.ocho'carás. lo me- 
nos, terminadas por una cúspide cuneiforme ú 
iramidal'truntada en su estremidad, muy bri- 
lante á lo esterior, trasparente, fractura con- 
coidea; refraccion doble s»quebradiza,. raya el 
felspato. Beso especifico 3,4. > :q 08 4 


a ll 
Com osicion:segun 
YU > A profliá | ¿E Vauquelins x 
Ma: as —+ 38,0 


Ma esia.oss” ye 443,55 y o ¿A A 50,5 mE Y yt ha 

Oxido de hierro 19,0 20 e..00 > D) hw 

BRBICIOA SY 2.404,5 me « 98,0 A 

Sun y eS TEN ! 4 90 4 CR 
SOLA sud-EspEcIE. — OLIVINA. 

Do siadiorsl  oúmsoloA nwaA "71 
En el basalto, la lava, el pórfido. y la pie- 
ra verde. La augita la acompaña casi siempre. 
stá en masás y .en pedazos redondeados / y 4 

Veces:en: prisnias: tetraedros rectangulares : C0> 
t:éntro verde espárrago: y verde oliva; es trásr 
uciénte, menos dura que el peridoto, quebra- 


29 
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diza, brillo resinoso , fractura desigual, en gra- 
nitos, infusible al soplete sin adicion.: Peso es- 
pecifico 3,24, 


Composicion. Mr. Walmstedt, que ha aña- 
lizado la olivinadel monte Summa bajo el nom- 
bre de peridoto, ha encontrado en ella: 2 
20 ni Rice ie o. 40308: 

aro Maguesiar ic... 44,24 

+ 5Protóxido de hierro. . 15,26 

+ — “de manganeso. . 0,48 

¡¿Alúmina.c.9... . 0.24: 0,18 
100,24 a141) 


4 
asa 


y 


09 27 5 ¿utisjea ol ) 
lo Hay motivo:para creer que este aumento de 
pro procede de la oxidacion de hierro durant 

a Operacion. 


1xxav.* Especie. — PYROXENA DE HAU]: 


Augita, allalita, baikalita, dorso: 3 Jasailo, 
malacolita, salhita, chorlo voleanico. 


Este nombre eolectivo de pyroxena ape 
una multitud de especies, y las principales $0 


1.% rucrra. — Volcanito de Lametherie , 247 
“ye <saltinasottaedra de Kirwah« >, 


or 


ñ “E ni . y] f k ..* 
| “AR yol- 
Aunque se la encuentra entre ba pr 
cánicas, se cree queno es de' naturaleza AP 
nica, y que existia antes de la e ret pees? 


var acompaña la oliyina en el basalto 
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dale, asi como en las rocas del trap de las cer- 
- canias de Edimburgo. Este nera está á ve- 
tes en granos, de mas comunmente en pris- 
mas pequeños de seis ú ocho caras con cúspides 
diedras ; es de color pardo, negro ó verde. Los 
cristales que se hallan en el basalto son mas bri- 
lantes y de un verde mas hermoso que el de 
los existentes en las lavas. La augita es traslu- 
ciente, quebradiza, de fractura desigual, raya 
el vidrio, se funde en un esmalte negro. Peso 


especifico 58 


Composicion segun Klaproth. 
Silide. O... .. o *. 40 
A id A 
Magnesia. E: 
AdhiDA»>: Bm 09 
Oxido de hierro. . 12 
-_— de manganeso 1 


98,75 


Hay mineralogistas que miran la coccolita y 
la salhita como variedades de este mineral. 


DO. HEDEMBERGITA. 


Este mineral es de un verde negro, division 
doble, 1.2 en prismas rectangulares, 2.9: en pris- 
Mas romboidales. Peso especifico 3,15, | 


Composicion : Silice. ds O 
' al US Y ca 
Bi-óxido de hierro 28 


100 . 
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A 3.* PYROSMALITA. 
Compuesto hallado en Suecia y cerca de 
Philipstadt , en la mina de Bielke, que acom- 
aña la hornblenda y el espato calcáreo en un 
loba de piedra ferruginosa magnética. Está en 
concreciones hojosas y prismas irregulares de 
seis caras , 0 a. veces bajo esta misma formi 
truncada; color pardo oscuro 4 verdoso , tras- 
luciente, lustroso , quebradizo y fractura des- 
igual. Peso especifico 3,08. 


Composicion segun Hisincer., 

Silice. a E dE 97 35,85 
Protóxido de hierro. . 21,81 
de manganeso 21,14 
Sub-muriato de Lid2 14,09 
MZA AA 

Agua y perdida. .. . 5,9 


100,00 


4,2 SALHITA. — Diopsio, malacolita e 
d'Abildgaard. 


Hallada por primera vez en la mina de 
puts de Sahla en Westermania, y despues en 
oruega. Está en concreciones distintas gra” 
nudas en granos gruesos, 0 cristalizada en UN 
ancho prisma rectangular de cuatro caras; col! 
blanquizco ó gris verdoso claro, fractura prin” 
cipal hojosa con triple division, fasible al 507 
lete en un vidrio trasparente. Peso especl 10 
de 3,22 4 3,47. 
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Composicion segun Mr. Vauquelin. 
Silicel? 13000 dis 53 
2Caf vunoss atve BO 
Magnesia. . <... 19 
Alumina. +... 3 
Hierro y manganeso 4 
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APENDICE. 
Silicatos no bien estudiados todavia. 
A. SILICATOS ALUMINOSOS. 


Bucholzita de Brandes. Mineral de una es- 
tructura fibrosa, en parte blanca y en parte ne- 
ra, raya el vidrio. Se compone, segun Bran- 
a de silice 46, alúmina 50, óxido de hier- 
ro 2,50, potasa 1,50. 
Ekelbergita. Golor verdoso, brillo eraso, en 
hojas concoideas , dura, fusible; peso especifi- 
co 2,74. Todo inclina á creerla una especie de 
hatrolita. Dion 
Fibrolita. Color blanquecino, rojizo 0 ver= 
doso, estructura fibrosa, dura, y compuesta, 
segun Mr. Chenevix, de sílice 38, alúmina 58, 
óxido de hierro 0,75. | 
Gieseckita. Se halla en Groenland, en pris: 
mas hexaedros regulares. Es verdosa, opaca, de 
fractura terrosa. Peso especifico 2,7 42,9. Prin- 
cipios constituyentes, segun Stromeyer: sili- 
ce 46,07, alúmina 33,82, potasa 6,20, óxido 
de hiero 3,35 , magnesia 1,20, agna 4,88. 
Killinita, Viene cierta analogía con la tri- 
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fania; estructura hojosa, brillante. Color amari- 
llo parduzco Y dean verde claro. Peso especl- 
fico 2,7: composicion. segun Barker, de sili- 
ce 52,49, alúmina 24,50, potasa 5, óxido de 
hierro 2,49, óxido de manganeso 0,75, cal y 
magnesia 0,50 , agua 5. ' 
Leelita. Ha sido descubierta en Westmania, 
en Grifita; de color rojo, y compuesta , segun 
Clarke, de silice 75; alúmina 22, magnesia 2,50: 
Lenzinita, Hallada en Eifeld, en Kalb. ES 
blanca, terrosa, algo trasluciente, frágil. Pes0 
especifico 2,10. Composicion segun John: sili- 
ce 37, alúmina 37, agua 25, | 
Pinita de Sajonia. Cristalizada en prismas 
hexaedros regulares ; es blanda, de un peso € 
pecifico de 2,92, y compuesta, segun Klaprot e 
de silice 29,50, alúmina 63,75, oxido de h1tf” 
ro 6,75, . , 
Rubelita. En Bohemia, en pirámides hexa” 
gonas, blanda, color pardo rojizo; peso espec!” 
1co de 2,5 4 2,7; composicion segun Klaprol”* 
silice 45, óxido de bierro 20, alúmina 10, mag” 
nesia 10, sosa y potasa 10, partes volátiles : í 
Espinelana. En las lavas de la orilla ca 
Rhin. Blanca, parduzca 6 gris; peso espect”. 
co 2,28; composicion segun el mismo quimico» 
silice 43, alúmina 29,5, sosa 19, óxido de bie! 
ro 2, cal 1,5 agua 2,5, | 


B. SILICATOS NO ALUMINOSOS- 


, eee 4 . he- 

Cronstedita. En Bohemia. En prismas edé; 
xaedros regulares, color negro, polvo Stein. 
peso especifico 3,35; composicion segun 
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mann: sílice 22,45 , óxido. de hierro 58, de 
aer 2,88, de magnesia 5,08, agua 10,70, 

udyalito. En el Groenland, en prismas 
dodecaedros romboidales; color rojizo; peso es- 
ecifico 2,90;:.composicion segun Stromeyer: 
silice 53,32, 50sa 13,82, zircona 11,10, cal 9,78, 
óxido de hierro 6,75., de manganeso 2,06, áci- 
do hidro-clórico 1,03 , agua 1,80... 

Gismondina. En las ¡pep de Capo di Bo= 
ve. En octaedrós de base cuadrada, vitrea, co- 
lor blanquecino 0 rosáceo; composicion segun * 
Carpi: de sílice 41,4, cal 48,6, magnesia 1,5, 
óxido de hierro 2,5, alúmina 2,5. 

Hisingerita. Color negro, estructura hojo- 
sa; peso especifico 3,4; compuesta, segun Hisin- 
ger, de sílice 27,50, protóxido de hierro 47,80, 
alúmina 5,50, óxido de «manganeso 0,77, 
agua 11577 da 

Knebelita. Mineral de color parduzco d agri- 
sado, opaco; peso especifico 5,71; compuesta, 
segun Dobereiner, de silice 32,5, protóxido de 
manganeso 35, protóxido de hierro 32, 

Ligurita. En los Apeninos, en rocas talco 
sas. En prismas romboidales, color verde, as- 
pecto vitreo, trasparente; compuesta, segun Vi- 
viani, de sílice 51,45, cal 25,30, alúmina 7, 
magnesia 2,56, óxido de hierro 3, 

Melilita. En octaedros rectangulares, 0. bien 
en pequeños paralelipipedos rectángulos ,. color 
Ainarillo bajo 4 amarillo anaranjado; compues- 
to, segun Carpi, de silice 38, cal 19,6, mague- 
sia-19,4, dxido de hierro 12,1, alúmina 2,9, 
Óxido de titano 4,—de manganeso 2. 


Piedra de Bombay. Hallada por Mr. Les- 
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chenault de la Tour cerca de. Bombay. Es de 
un color gris de pizarra oscura,,y en apariencia 
eschistosa.. . lasos Do 035 


g Ñ 
14) 


Oxido de hierro uni oúalgode:manganeso 25. 
Alúmina. .... LA CP dos olo=01,10,5) 
Magnesia., A E PTS E 
AI E 301 
A INN 8,5 
Alirio: Desa odlianidja , 0,3 

100,8 


El aumento de peso proviene del oxigeno 
ue absorve el protóxido de hierro, pasando 
al estado de peróxido. : 


FAMILIA DE LOS SULFATOS. 


Sales compuestas de ácido sulfúrico y de una 
base. de 
Estas sales, á escepcion del sulfato de mag- 
nesia y de las que se forman con los metales de 
la segunda seccion, se descomponen á un gra= 
do de calor mas 4 menos elevado. Les suce- 
de lo mismo á una alta temperatura por los 
ácidos. bórico y fosfórico; la mayor parte. son 
muy solubles en el agua, otras muy ¿E y al- 
gunas insolubles. El grado de afinidad de las 
bases con el ácido sulfúrico puede establecer pe 
se asi, | bet 


% 
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Barita, Potasa. 
—Estronciana, Sosa. 

Lithina, ÁAmoniaco. 

Cal, - Magnesia dc. 


Composicion : 

En los sulfatos neutros, el oxigeno de dxi- 
do es con respecto al del ácido :: 2: 6, y las 
e: e. del ácido ::2: 10. Mr. Beudant 

a dado el nombre de hidro-sulfatos a los sul- 
fatos que contienen agua; pero no siendo exac- 
ta esta denominacion , atendiendo á que parece 
indicar que estas sales estan formadas de una 
base y del ácido hidro-sulfúrico , hemos creido 
no deber admitirla. 


PRIMER GÉNERO. : 


SULFATOS SIMPLES. 
12 repreciz. — SULFATO DE ALUMINA. 


El ácido. sulfúrico es susceptible de unirse 
con diversas bases, y especialmente con la alú- 
Mina, en diversas proporciones: vamos á exami- 
har la mayor parte de estas combinaciones na- 
tutales con la alúmina. Casi todas estas sales 
son solubles en el agua, y su disolución tiene 
Un sabor azucarado acerbo; el amoniaco pre- 
Cipita su alúmina, y abandonan una parte del 
ácido sulfúrico con un calor fuerte. 
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PRIMERA SUB-ESPECIE. —WEBSTERITA. 


Esta sal es blanca, d en nodulos téerrosos 0 
compacta, se adhiere á la lengua y es insoluble 
en el agua. Peso especifico 1,66. 3 


Composicion: Ácido sulfúrico. 23 
Alúmina. . . ..30 
Agua +. 000000 47 


100 


SEGUNDA suB-EsPECIE. — TRI-SULFATO DE 
ALUMINA.sitieaba 194200 


Sal soluble; en pequeñas masas, con fibras 
entrelazadas , 4 mamelonadas, con fibras di” 
vergentes del centro á la circunferencia. 


Composicion : Acido sulfúrico, 43 
Alúmina. .. . 18 
Agua. "a lesa 089 


q_xIXAXA(XA/ 


100 


TERCERA sun-EsPECIE. — ALUMINITA O 
ALUNITA. ' 


En las capas de alnyion cerca de Halle, ae 
Sajonia; en las rocas gredosas de Newaven, dl 
ca de Brighton. Color muúy blanco, mate, op 5% 
co, fractura terrosa y fina, raspadura brillan 
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te , se adhiere algo á la lengua, insoluble en el 
agua. Peso especifico 1,67. 


Composicion . 


Acido sulfúrico. 23,365 19,25 

Alúmina. . . . 30,263 32,50 

Agua... .. +. 46,372 47 
100,000 98,75 


Stromeyer. Dr. Ure. 


Esta sal es, como se ve, semejante á la 
Websterita. 


cuantasup-EspEcir.—ALUMBRE, SULFATO 
DE ALUMINA. 


(Con otra base. ) 


Jamas se halla pura esta sal en la naturale- 
za, sino en el estado de mezcla y de combina- 
cion con los sulfatos de hierro 0 de manganeso: 
se la halla en capas pequeñas eflorescentes en 
la superficie de algunas minas de antiguos ter- 

- renos arcillosos, y de algunas hullas piritosas, 
deterioradas por el tiempo, y rara vez se la 
encuentra cristalizada; su sistema cristalino es 
octaédrico. El alumbre del comercio es un pro- 
ducto del arte, que se estrae de diversos mine- 
rales conocidos con el nombre de minas de 
alumbre, siendo los principales: 

1.2 La arcilla sulfirea, que es la base mas 
pura de todas las minas de alumbre, principal- 
mente la de Tolfa, en las inmediaciones de 


s 
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Civita- Vecchia; este mineral es blanco, com- 
pacto, tan duro como la arcilla endurecida; 
tiene el nombre de piedra aluminosa. e 

2.2 La arcilla piritosa de Schwemsal en 
Sajonia; es negra, dura, quebradiza , y formar: 

a de arcilla, de betun y de pirita. Las de 
Liege y de Hesse son de la misma naturaleza. 

3.2 El eschisto aluminoso contiene en di- 
versas, proporciones petroleo y piritas: si€ 
petroleo es abundante es preciso tostarlas ; en 
esta clase se hallan las minas de Becket , en 
Normandia ¿ce. : 

4.2 Mina aluminosa volcánica ; enla sol- 
fatara de las cercanias de Nápoles, y en la solfar 
tara de Guadalupe; forma una masa salina blan* 
ca en forma de piedras, cuya superficie se eflo- 
resce al aire, 

5.2 Mina de alumbre bituminoso ; está en 
forma eschistosa en Suecia, y otros parajes ÓCc. 


QUINTA suB-EspPEcIE, — ALUMBRE.CON BASE 
DE ALUMINA Y POTASA. 


Es una de las sales conocidas en la mayo! 
antigiiedad : existe en los alrededores de 1oS 
volcanes; en eflorescencia sobre los eschistoS 
carbonosos ; en disolución en algunas aguas 
en el estado de sulfato , en masas muy grandes 
en ciertas partes de Italia. Esta sal purificada 
tiene el nombre de alumbre; entonces es 1007 
dora, incolora, de un sabor astringente, e1S 
rojece la tintura de tornasol; es soluble en 0,73 
de agua hirviendo, 4 en catorce ó quince Me 
su peso de agua á 15%, Cristaliza en octaedro 
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hermosos, que son el producto de dos pirámi- 
des unidas por sus bases : 4 veces se halla en 
forma de cristales cúbicos, en cuyo cas0 pare- 
Ce que contiene algo mas de alúmina. Espues- 
to 4 un calor poco superior al del agua hirvien- 
do esperimenta la fusion acuosa ; sl se eleva 
la temperatúra pierde su agua de cristalización, 
aumenta de volúmen hinchándose, se vuel. 
Ve muy blanco y muy ligero, y constituye el 
medicamento escarótico que se conoce con el 
nombre de alumbre calcinado, 


Composicion . 
Tri-sulfato de alúmina. 36 o Ep 
A — de potasa. . 6 POLaER, 56: ser: 10 
QUA e Agua ceten b.40 


100 


SESTA AAN, — ALUMBRE 
. AMONJACGAL. , 


-. El alumbre, con base de alúmina y de amo- 
Maco, tiene tal analogía con el anterior, que es 
Eros distinguirlos á no calcinarlos 0 tra= 
arlos por los álcalis : en el primer cas0/se ob= 
PS solamente por residuo el alumbre ; en el 
tgundo desprende un olor amoniacal muy 
Manifiesto, 
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SÉPTIMA SUB-ESPECIE. — AÁLUMBRE DE 
y PLUMA. 


Color blanco, sabor estíptico y ferruginos0, 
soluble en el agua , y compuesto de: 


-Tri-sulfato de Acido sulfúrido;>..33 * 
alúmina. . . 30) Alúmina. . .. 9 


eco: 20 BI mdo llo 14 | 
. 4 ' 


Agua. tu... 4d Agua. 3. 


100 y 100 


SEGUNDA EspPFcIE. — SULFATO DE 
AMONIACO MASCAGNINO. 


Sal amoniaco secreto, amoniaco vitriolado: 


Se halla en disolucion en las aguas de alg!” 
nos lagos, en eflorescencia sobre ciertas lavas 
en las hulleras encendidas en corta cantida 
unido al sulfato de alúmina. En estado de pr 
reza tiene un sabor amargo y picante, atras ye 
humedad del aire, soluble en cuatro partes 
agua fria, se descompone en parte calenta 4 
en vasijas cerradas, y se sublima al estado 4 
sobre-sulfato ; los álcalis desprenden su amó 
niaco , y cristaliza en prismas hexaedros. SS 


Composicion: Acido sulfúrico. 54 
Amoniaco. + +. 22 
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TRRCERA a SRASIO DE BARITA. 


Baritina, espato pesado Gc. 


Esta sal abunda mucho en diversos parages 
del globo. En masas fibrosas,, hojosas, granu= 
das y compactas,: en estaláctitas , en octae= 
dros cuneiformes, ó en especies de tablas rec- 
tangulares viseladas en-los:bordes : estos diver- 
sos cristales se dividen en prisma romboidal de 
1019.42/ y 78% 8. El: sulfato de barita nunca 
Constituye montañas , á veces forma vetas en 
algunos terrenos antiguos; en los secundarios 
está en. venas: y nodulos; muchas veces se le 

alla como parte accidental en las vetas de mi= 
Mas de plata, antimonio , cobre ¿cc. En Fran 
Cia se encuentra en Montmartre , Royat, ¿cc. 
Me. Julia Fóntenelle:le:ha hallado tambien en 
0s Pirinebs:y en Mont-Ferrand. bsos 

El sulfato de barita impuro es rojizo.0 azu- 
lado , casi puro, es blanco, inodoro, insípido, 
soluble ,«décrepita al fuego , entra en fusion 
á una temperatura muy alta; reducido á polvo 
Y hecho masa con harina y agua, estendido en 
lortas ¿:y¿calcinado á un calor rojo, se hace lu- 
Minoso cuando se le] one. 4 la obscuridad, y 
Constituye el fósforo de Bolonia. Peso especi- 
Mod de 4508: HA Ze ovowvsd On gano) 
Composición : Acido sulfúrico. 34 

Barita. . . . +. 66 


100 
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Variedades. 
| S; Tura. un eran Eutibro de variedades de 
color , de forma y de estructura. Méase la Mt 
neralogia de Haiy. : E : 
GRARTA pea SULFATO DE CAL 
9800 4 ANHY DRO:+t9oqrioo 026% 


ADO 


y 
Karstenita. > a 
Existe en grandes masas,-tanto en terrenoS 
intermedios como en las primeras partes 46 
depósitos secundarios; su estructura es hojosts 
con frecuencia en hojas grandes ; sus colore? 
mas comunes son el blanco, el gris, 4 vect 


violáceo; 'se halla rara vez en gristales:, >y e. 


este: caso esta en forma de prismas rectan 1 
res. Este sulfato auhydro es mas duro'' ee 
hydratado; su.peso:especifico es de 2,964; no 


se emblanquece al: fuego. ostia ER 
; DOgT, 09 5. OT 1289 y sn 
-Composicion : Acido sulfúrico. 58'' 

A. ' (4 


; "Cal. "XK 1167: ¿542 de F 
> (1 a 


Fariedades.: hum ote 
PRA OA la) LI 


Compacto , — terroso , — fibroso', — 
tryoideo , — saccaroideo cc» 


J 


noo 
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ora 
QUINTA EspPÉCIE. — SULFATO DE CAL 


HIDRATADO.' f 
Gipso voca piedra de yeso, selenita Gte. 


Por lo comun esta sal puede pertenecer á 
S terrenos terciarios, cono tambien a los mas 
Mntiguos de los secundarios ,+en donde se halla 
€nh grandes capas intercaladas de bases calca- 
-Feas; en los terciarios forma depósitos, muchas 
Veces muy. estensos y gruesos , como en la.ma- 
YOr parte de las yeserias , y especialmente las 
de. Montmártre. El sulfato. de: cal está muy 
'ecuentemente en tablas viseladas de diversas 
neras, de:bases paralelográmicas oblicuángu- 
ue derivan de un prisma del mismo góne= 
XO de cerca de 113 y 67%. Tambien se le en- 
puentra en diversas formas: cristalinas. El sul- 
ito de cal es inodoro, insípido, soluble en 460 
Pates de agua; decrepita:por la accio del ca- 
Vrico , pierde su traspareucia con su agua de 
istalizacion , se emblanquece y apodera. con 
Ontitud de una gran cantidad de agua que se 
lifica , sin que la temperatura se eleve muy 
usiblemente, Sus colores son el gris blanque- 
0, gris azulado, gris amarillento, y el roji= 
5-peso especifico de 2,26 4 2,31. mita 


las 


Composicion: Acido sulfúrico. 33 Es 
: Gala 2. . 46 
Agua, Sarnen. i2A 


30. 
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Variedades. 


El sulfato de cal ofrece un gran número de 
variedades, tanto de forma como de color , de 
estructura y composicion, de las que enume- 
raremos las principales: hay dos variedades de 
formas alii la una es la trapesiana, que 
se presenta con mas pureza; la otra la equiva” 
lente , que es un prisma de seis caras, termi? 
nado por apuntamientos de cuatro caras mas 0 
menos modificados. La reunion de los crista” 
les no siempre es simple. Á veces un gran nú! 
mero de cristales del trapeciano 9 del equi” 
valente se unen en rosa , en cilindro 0 en €5” 
feroide; otras veces los cristales equivalent* 
se reunen á un cristal grande que les sirve 
de centro. Y 


1.2 Cal. sulfatada comun. 


En grandes masas , constituyendo mucho? 
veces terrenos enteros; su tejido es hoj0s0 : 
compacto; es casi opaca , trasluciente en 
pe : mezclada con otras soles calcáreas, 
mo el carbonato de cal , el sulfato de magr% 
sia Ccc.; colorea en blanco sucio , gris, Co 
azulado , ó rojizo : esta es la especie que ordi 
nariamente se emplea como yeso, y la mas 
mun en las inmediaciones de Paris. 


2.2 Gipso compacto. 
. 0; 
En capas acompañando al gipso granudo; 
sus colores son el blanco, gris, azul, amé 
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Mo , rojo; es trasluciente en los bordes , blan- 
do, hendible), frágil, fractura escamosa de es- 
camas finas.* Peso especifico 2,2. 


Composicion segun Gerard. 
Lo Acido sulfúrico. 48 
t Cal. ate Ae 34 
Aras 10 


100 
qa Gipso fibroso. 


HA En masa, en concreciones distintas Ccc.: 
tejido fibroso , lustre nacarado , aspecto de se- 

da ; sus colores son blanco , gris; y árveces ro- 

Jo; trasluciente, blando, fragil y hendible. 


UY. Ay 2240 hs 


Aguda... . .. 21 
4 98,13 
4,9 Gipso terroso. 


A capas de muchos pies de grueso inme» 
yin mente por bajo del suelo. Blanco, ama- 

ento, forma escamas finas, 0 de una consiss 
€ncia harinosa, ligero , suave al tacto ; algo 
Manchoso. | | -0d 


5.2 Gipso hojoso, granudo.: 9 


“En capas en las rocas primitivas, en el gneiss, 
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el eschisto micáceo, el eschisto arcilloso de 
transicion Écc: es. blanco, gris-0 rojo, 4 yeces 
con dibujos, rayas 4 manchas; está muchas ve” 
ces en concreciones distintas, d cristalizado en 
lentejitas cónicas; tiene brillo nacarado, es tras- 
luciente, fragil, muy tierno y hendible. Pes 
especifico 2,3... ... | a 


Composicion segun Kirwan. 
Acido sulfúrico 30 
Golins. La p:34 
Agua... 0.0. 38 


100 ; 

- Los artistas dan el nombre de alabastro ? 
los gypsos hojosos y compactos, que:son mu) 
puros y susceptibles de tomar un bello pulimer” 
to; hacen con ¿l hermosos vasos y. estátusS 
mucho mas estimados. que los del alabastro lla” 


mado calcáreo. 
6: Gipso espático o selenita. 


Se halla en todas partes del continente» Y 
en las inmediaciones de Páris tambien: ene, 
tiempo se le empleaba para los mismos usos 1, 
el vidrio; de donde le vinieron los nombre 
piedra especular y espejo de maria, 0 e pis 


lo. Está en capas deleadas de formación: e 
. y erista ¡zado* 
0 


forme Ccc., en masa, diseminado ó cris chos 

1.? en prismas hexaedrós comunmente le pá 

angulares oblicuos, con cuatro planos a ajo 
en € 


es mas pequeños : 2.9 lenticular : 3.2 
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tales pegados ; formados: por dos lentejas:ó ¿dos 
prismas hexaedros que entran uno:en otro, se- 
a de su latitud : 4.2 cristal cua=' 

vaplo, formado de dos cristales unidos que en= 
tran uno en otro, segun la direccion: de su lon= 
prud. Esta subiespecie es blanca , gris, amariz 
la , y ofrece en ocasiones matices de iris; tiene 
un brillo nacarado, division triple, una refrac- 
cion doble es fusible ens pedazos delgados, y 
no elástica, medio trasparenteó trasparente del 
todo, raya el talco; su peso especifico de 2,3. 


Composición segun Bucholz. 
pogo Acido sulfúrico: 43,9 
TR E 
Agua. 2 o ahorra ton 
| Sua caps 108800 


7.2 Gipso hojoso, escamoso. 


> Acompaña á la selenita de Montmartre; es- 
ta en masa , diseminado 0 'en distintas conieres 
Ciones ; color blanco, brillo nacarado , opaco: ó 
trasluciente sobre los bordes, blando, hendible, 
esmoronable , fractura hojósa eon escamitas.- 
Existen ademas una multitud de variedades, 
Como la niviforme , que es blanca como" la niez 
ve, la escapiforme , en yaritas; sus cristales son 
lenticulares) alargados, la dendritica, la vesta- 
actitica, pseudomorfica do. 


SUS rspEoir. — SULFATO: DE COBALTO. 
Y. ' . Us H £ 


En inerustacion sobre las minas de cobalto 
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y en las aguas de estas minas; está en cristales 
oblicuos romboidales de cerca de 80% 20”y 
992301, cuya base está inclinada sobre los pla- 
nos de. cerca de 80% y 108%; color..rosa 0 par=- 
duzco;- la disolución es rosa; el amoniaco for= 
ma en ella un precipitado violeta. 


-++ Composicion +: ñas 

7 .25+Acido sulfúrico... 20 5: 30 

Oxido de cobalto 39... 29.0 
'obAgñajsgoo ds 41 ly 4d 0h 


A 


sor 100 201,00. 
Citado por Philip... Beudant. 


vi.* esprcir.—SULFATO DE COBRE. 


Vitriolo azal, caparrosa azul, vitriolo 
de Chipre. 


- + Solamente se halla en la naturaleza en in- 
erustaciones de las, minas. de cobre, 0 en diso* 
lucion en las aguas que se introducen en las gar 
levías dde estas. minas; considerado asi creemos 
no deber hablar mas de él. A ab 


VII+* ESPECIE, > SULFATO DE HIERRO. 


á . id . e . . : 
Fitriolo verde, caparrosa verde, vitriolo" 
de Marte. 2 


Por todas partes en donde hay piritas for 
ruginosas, en contacto algun tiempo con el aire, 
se encuentra el proto-sulfato de hierro en eLo 
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rescencia sobre ellas, casi siempre unido al deu- 
to, y mas bien al trito-sulfato de este metal. 
Esta sal purificada está en hermosos cristales 
verdes trasperentes, en prismas romboidales, 
cuyas caras son rombos con los ángulos de 98% 
37 y 81% 23/; tiene un sabor estíptico y ferru- 
ginoso, enrojece la tintura de tornasol , se di- 
suelve en tres partes de agua fria, y da un pre- 
cipitado negro por el ácido agálico; espuesto al 
aire se convierte en un polvo amarillento que 
pasa al rojizo, y es un deuto-sulfato ; á la ac= 
cion del calórico ¡pierde su agua de cristaliza- 
cion, y á una temperatura elevada su ácido. 
Peso especifico 1 ,84. 


Composicion segun Berzelius. 
Acido sulfúrico. + . 28,9 
Protóxido de hierro 28,3 


Agua mo. momia. . 4 


ax esprcre. — SULFATO DE MAGNESIA, 
EPSOMITA., leo 


Sal de Epsom , de Sedlitz, de Egra, 
de Inglaterra Kc. | 


En las aguas de mar y de muchos manantia- 
les salados, acompaña tambien algunas piritas 
de donde se le estrae, principalmente en la 

uardia. Esta sal, en el estado de pureza, es 
anca, amarga, en hermosos prismas tetrae- 
ros, esperimenta la fusion acuosa, soluble en 
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tres partes de agua, y descompuesta por ebamo+ 
niaco que precipita su magnesia, como tambien 
por los álcalis. md 


- Composicion segun Gay-Lussac, 
y Acido sulfúrico 5,790. 
Magnesia. A, PABLO 45: 


-x.% psprcin. SULFATO DE POTASA, 


Tartaro vitriolado , sal de Duobus; arcanum 
duplicatum , panacea nolsotica, | 


En masas pequeñas mamelonadas en las la- 
vas, en algunas platas sobre todo en el tama- 
riz agarico, «que. crece lejos del mar, com0 
MMr. Chaptal y Julia Fontenelle lo han de- 
mostrado, en las minas de alumbre ¿cc. Esta sal 
ps es blanca, amarga, dura, en crista- 
es prismáticos muy cortos , ¿le 4.66 caras, 107 
alterables al aire, decrepita al fuego, soluble en 
diez partes de agua á 15%. Peso especifico 2,40» 


Composicion : Acido sulfúrico 46 
Potasa. ..'. 54 


- 00 
—x1% Esprere, — SULFATO DE PLOMO. 


En las minas de sulfuro de plomo, en Ingla- 


pi ESE 
terra, en Rusia dcc., .en masas pequeñas com- 
pactas, 0 en octaedrós d tablas viseladas seme= 
Jantes 4 los cristales de barita : este mineral es 
lanco., insípido, muy pesado , y se vaporiza a 
Una temperatura muy elevada. Peso especifi- 
“o 6,3. 6 A e 
y Composicion : Acido sulfúrico. 26: 
Oxido de plomo 74 


100 
X11.* espeorÉ.— SULFATO DE NICKEL. 


En muy pequeñas cantidades en las aguas 
de algunas minas, € incrustaciones sobre las 
Mismas minas. Es verde esmeralda , en prismas 
Obliguos con bases rombeas, muy alasgado, eflo- 
Tescente , soluble en tres partes de agua ¿ 10% 


Composicion: Acido sulfúrico. 28 
Oxido de nickel 27 
A 


100 - 


XIIL UV ESPECIF: de SULFATO 
DE ESTRONCIANA. 


Celestina, 


farola sal tiene la mayor analogía con el sul= 
€ barita: se halla con mas frecuencia en 
terrenos secundarios ó terciarios : existe en 
Sh0s paráges , y sobre todo en Francia, en 
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Meudon, en Montmartre, Menilmontant , Me- 
dard y Beuyron «Cc. Existen un gran número 
de variedades : — Acicular, — Compacta. — 
Fibrosa. — Terrosa. — Mamelonada. —Ho- 
josa, — En nodulos. — En prismas romboida- | 
les de 104% y 76%. Es blanco, insípido, soluble 
en 3,5 44 partes de agua. Peso especifico 4,0: 


Composicion ; Acido sulfúrico 44 
Stronciana. . . 56 


100 


Mr. Vauquelin ha encontrado en él 0,833 
de carbonato de cal, y 0,25 de óxido: de hierro" 


xIv.?* EspEcIE, — SULFATO DE SOSA- 


Sal de Glaubero , sal admirable A vitriolo 
de sosa. 


Descubierto por Glaubero: existe en eñ0” 
rescencia en la superficie de algunas tierras, 00” 
mo MMer. Berthollet y Julia Fontenelle lo h4P 
demostrado en el Delta y el Etang-Salin. Va” 
bien se encuentra en las paredes de lor subter” 
ráneos, en los antiguos edificios, en las contr 
de las plantas marinas, y principalmente 


ns. ar 
tamariz agarico, que crecen cerca de la M 


y | 5 
(Chaptal y Julia Fontenelle), en fin, en IS 
aguas del mar, de algunas fuentes saladas, Sa 


aguas del lago Neusiedel, situado entre los € 
dados de Edimburgo y de Wieselburgo, ol 
mareas inmediatas, asi como en las del lago: yo 
god, cerca de Alba Real G%c. En el estado P 


as 
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ro es incoloro, inodoro, muy amargo, cristali- 
zado en hermosos prismas hexaedros, termina= 
dos por cúspides diedras; es tan soluble en el 
agua, que por un simple enfriamiento se obtie- 
nen cristales magnificos. Se debe sin embargo 
cuidar de quitar el agua madre, porque vuelve 
á disolver:poco á poco los vértices de los crista= 
les, Es muy eflorescente. Peso especifico 2,24. 


Composicion : Acido sulfúrico 25 
Sosa ik... 19 
Agua. . .. . 56 


 _—_ 


100 


xv “¡estira SULFATO: DE ZING, 
GALLICINITA: 


Existe'en algunas minas mezclado con otros 
sulfatos, asi como en las aguas que filtran por me- 
dio de las que contienen da blenda; se le encuen- 
tra á veces en el estado acicular y mamelonado. 
El sulfato de zinc puro es blanco, acre, estip- 
tico, soluble en dos veces y media su peso de 
agua á 159 cristaliza en prismas tetraedros ter- 
minados por pirámides de cuatro caras; se eflo- 
resce al aire. Peso especifico 2. 


Composicion : Acido sulfúrico 30 
Oxido de zinc.. 30 
Agua. . .... 40 


_—— 


100 
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securno' céntto. — SULFATOS -DE BASE 
east + DOBEE.'. «> btijatys dió v0h 


- En el primer género se hallan algunos sul- 
fatos. de base doble; pero como estan: intima- 
mente unidos con alguna otra especie, mo he- 
mos creido deber separarlos de ella... 


1.% EspPrcIE: — SULFATO DE SOSA 
£ Y DE. GAL. : 


Glauberita. 


Existe engastada en la sal gemma en y 
llarúbia, junto á Ocaña , en España : está 
en prismas tetraedros, oblivcuos, muy dro 
midos, cuyos ángulos laterales son 104% : 
y de 75% 32. Los planos laterales estan ¡estria- 
dos por medio y los tgeminales. lisos. Es bl00 
co agrisado ó amarillo pálido , fractura ho0j054 1 
concoidea , trasparente, «soluble en parte pre 
agua, que despues se hace; opaco, quebradiz H 
dando un esmalte blanco al soplete. Peso apo 
cifico 2,73, 11 bits. 
Acido sulfúrico 50 
Sosojajijanos) . 20 
Cal. o id a 17 eta 


o iS 


Composicion : 134 


Sulfato de sosa seco 5 Ñ 
—>— de cal seco, 49 
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uu gsprcir. —SULFATO DE SOSA 
sucia ia Y MAGNESIA. 


Reusina., 

2D t , 
Nombre dado por Reus á este mineral, que 
se halla en eflorescencia en algunas tierras con 
el sulfato de sosa Gcc.-—Es de color blanco, y 
como una especie de eflorescencia harinosa, en 
la que se descubren prismas pequeños chatos de 
seis caras y cristales aciculares. Es brillante, 

blando y de fractura concoidea. - 


Composicion segun Reus. 
Sulfato de S0Sd. . . . +. + 66,04 
MELO "de magnesia. . . 31,35” 
AEZEBOIARA A. 00,42 
Hidro-clorato de magnesia 2,19 


100,00 
 FAMILIA-DE LOS 'TANTALATOS 
12419 O COLOMBATOS. DIE ap 
- Sales formadas de ácido taritálico y deuna 
ase. A 
PRIMER GÉNERO. 
sí ; yo UR AA e OIGA 
SOLA ESPECIE: —— TANTALATO DE ITRIA, 
us ITRO=TDANTALITA. otto 
Se halla: da pequeños nidos metidos ¿nic 
graniticas, casi siempre mezcladas con tungs- 
tutos y diversos tantalatos.¿Este mineral es muy 
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escaso, de color negro ó amarillo, parduzco, 
fractura desigual, brillo metálico. Peso especi- 
fico 5,130. | 


Composicion : Se han analizado dos varie- 
dades , que han dado: : 
N.* 1, Acido tantálico 66 N.* 2,9 56 


Ttriat 4. 34 44 
eat, A 


100... 400 
SEGUNDO GÉNERO. 
TANTALATOS DOBLES. 


soLA Especre.—TANTALATO DE HIERRO 
- Y DE MANGANESA. 


Tantalita, 


Hallado en Finlandia, en la provincia de 
Kimito: color entre gris azulado y negro 
hierro , superficie lisa , algo cambiante, Dri Y 
casi metálico, duro, no magnético, cristales £2 


prismas rectangulares, modificados, en peque 
ños nidos, ro á las rocas graniticas» PC” 


so especifico de 6,46 á 7,953. 


Composicion en su estado mayor de pureza 
EE ¿2 (Acido tantálico 81 
Tantalato de hierro 50 ) Oxido dé man- 
— de manganeso. 50 ganeso. . +. lg 
— de hierro Y 


| 00 
100 rip 10 
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Diversas variedades contienen tantalatos de 

cal , de hierro, y de tantalatos de hierro y de 
Manganeso. . 


FAMILIA DE LOS TITANIATOS. 


Sales compuestas de acido titánico con las 
ases, d de peróxido de este metal, que Mr. Ro- 
$e considera como un ácido. 


PRIMER GÉNERO. 
1.*% especrE. — TITANIATO DE HIERRO 
El nigrino. 


Se halla en la isla de Ceilan, en Siberia, 
Transilvania Gcc. , en las rocas de aluvion, en. 
Sranos angulosos mas 4 menos abultados, y en 
Cantos a o en octaedros regulares: color 
Negro parduzco, negro oscuro , lustre adiaman- 
ado ,-opaco, semi-duro, quebradizo, fractura 
Principal imperfectamente hojosa, con hojas 
"ectas, no atraible al iman. Peso especifico 

3,96 4 4,675. | 


a Composición : término medio de los analisis 
e Klaproth, Lowitz, Vauquelin, Hect y Lam- 
adius, 

Peróxido ó ácido titánico 67,25 
Oxido de hierro. . . . 27,35 
— de manganeso. . 2,40 


97,00 
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En una de estas analisis lás proporciones del 
óxido de hierro son de 9, y en otras de 47, . 


sur-Eseecis. —MENAKANITA. 


Descubierta por Mr. Gregor en el valle de 
Menakan , en el Cornouailles ; se halla en gra- 
nitos negros mezclados con una arena gris muy 
fina; opaca, blanda., quebradiza, brillo semi- 
metálico, superficie áspera, polvo atraible al 
iman. Peso especifico 4,427... ) 

Composición ; término medio de las ana- 
lisis de Gregor, Klaprath-, Lampadius Y 
Cheneyix. 


Oxido ú ácido titánico. 43,438 
Oxido de hierro... '. 49,14 

uo de manganeso. . Li.” 
Silice. ae III 10 diia A 4,452 nr 

: 20. orpoo oo 

La crichtonita, que-es de un negro viola- 
ceo, parece ser una variedad. meda 


1. RC —TITANIATO DE HIERRO Y 
DE URANO. ) 


E 
bo 
- e 
. - 5 r E e 
Existe en la arena del [ser, pequeño ri0 So 
la Bohemia, en granitos redondeados, AN 
cantos rodados. Color negro putos brillo np 
metálico , opaco, duro, quebradizo. Peso 
pecifico 4,5. 


Iserina. 
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Composicion segun Jameson. 
Oxido ú ácido titánico. 59,1 
Oxido de hierro. . . . 30,1 
— de uránó. . . . 10,2 
DErOIdA: >» > a ONO 
100,0 
SEGUNDO GÉNERO. 


SILICIO TITANIATOS, 


soLA Esprcre. — SILICIO TITANIATO 
= - DE CAL. 3 


Mina parda , titanita, rutilita , esfena. 


Mineral descubierto por Hunger. Se halla 
tn Babiera, cerca de Passau, en Nocuega e 
Cerca de San Gothardo. Está á yeces disemi- 
tado en concreciones distintas, granudas, alar- 
Sadas en granos abultados; pero con mas fre- 
Suencia en prismas tetraedros de 0,006 milime- 
tos de longitud ; la forma primitiva es un 
Prisma romboidal, el color de un pardo claro 
9 pardo rojizo que pasa al pardo amarillento 4 
fgruzco y es duro , quebradizo, fractura es- 
Piforme , radiada, y á veces hojosa con ho- 
AS rectas , mate. Peso especifico 3,51. 

Composicion: término medio de MMr. Kla- 
Poth y Abildgaard. 

: Acido titánico. 45,5 

Silice... . . . 28,5 

Gal". e... 20,0 

100,0 
] 31 
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FAMILIA DE LOS TUNGSTATOS. 


Sales formadas de una base y ácido tungstico- 
PRIMER GÉNERO. 
12 ysprcis, — TUNGSTATO DE CAL. 
Scheelita. 


Se halla en Suecia, Sajonia y Bohemia ; 
de un blando amarillento , muy pesado, aspe0 
to craso, casi siempre cristalizado , 0 en octal” 
dros rebajados d agudos. Peso especifico de 5, 
4 6,06. 
Composicion segun Berzelius. 

Acido tungstico. 80,417 

Caló siii 00 


99,817 
1.2 Esercie. — TUNGSTATO DE PLOMO: 


Muy escaso ; existe en Bohemia acomp*” 
ñando 4 la mina de estaño de Zinwald. Color 
amarillo ó verdoso , cristalizado. en octaedros 
agudos de bases cuadradas. Peso especifico ?* 


Composicion ; Acido tungstico. + 52 
Oxido de plomo. . 418 
e huida 


100 


+67 
secunDoGÉNERO. —TUNGSTATOS DOBLES. 
SOLA TSPECIR: 


AU DE HIERRO Y DE 
MANGANESA. 


Wolfram. 


Se halla en bastante cantidad en una veta 
de cuarzo en Puy-les-Mines , en las minas de 
estaño de la Bohemia, de Cornouailles, de Sa- 
Jonia dc. Color negro, brillo metálico, opaco, 
tejido hojoso, cristaliza en prismas rectos de 
cuatro caras modificados sobre los ángulos y las 
aristas. Peso especifico 7,3. 

! 


Composicion 

Segur! :Me Vauquelin. ——  Berzelius. 
Acido tungstico. . «67 74,666 
Oxido de hierro. . . 18 17,594 
— de manganeso. 6 5,640 

- Algo de silice. . . . 2,100.' 


o , 


91 100,000 


Mr. Thenard opina que no contiene silice 
Sino accidentalmente: 
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FAMHIA DE LOS URATOS. 


Sales formadas, de ácido urico y de una base» 
ÚNICO GÉNERO. >. 


pt ÚRATO * DA ITALO 
CUARZO. 

¿En muchas islas del mar del Sud, habita” 
das por una infinidad de pájaros, y especials 
mente por los de los géneres de ardea y fent 
copteros; se halla esta sustancia escrementicid 
en capas de cincuenta á sesenta pies de espe? 
sor. Es de un amarillo»sucio, casi insipida, 
olor muy fuerte, que parece participar de las 
de castoreo y de la valeriana. 

Composición segun Vauquelin y Fourcroy: 

Acido urico 25, saturado por la cal. y el 
amoniaco , como tambien ácido oxálico saturé” 
do en parte por el amoniaco y la potasa, el ac! 
do fosfórico combinado con las mismas bases. 
con la cal, y pequeñas cantidades de sulfato y 
de hidro-clorato de potasa y de amoniaco. 

1 


, 


$4 


APÉNDICE 


DE LAS PETRIPICACIONES: 00000 
* . » * LES ar 
Asi se llaman las infiltraciones € incrusió” 
ciones de las sustancias lapideas en las nia 
des y la + ari de ciertos cuerpos org” do 
cos, animales y vegetales que han conserY 
/ 
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su forma primitiva. Aunque se encuentran á 
veces pétrificaciones ew "climas en donde sus 
originales no' han podido existir, y otros cuyos 
vivientes análogos ya no existen, lo que es dig- 
no de nótar es, que jamas se ha encontrado en 
arte alguna del globo 'nivgun vestigio de fó- 
sil humáño; En vano'se ha querido poco hace 
presentarnos una arenilla de Fonteneébló por 
un antropólito; Cuvier y Godofredo Saint-Hi- 
laire por el exámen zoologuio, y Julia Fonte- 
nelle, Payen y Chevalier por la analisis química, 
no hañ tardado en hacernos justicia del supues- 
to fósil humano. arnogia 
Muchos naturalistas han: escrito sobre las 
petrificaciones. Traduciremos y citaremos en 
pocas palabras las observaciones de Kirwan, 
que son lo mas exacto que hay acerca de este 
particular. AOTIADATAM 
1.2 Las conchas petrificadas solo se encuen- 
tran en la superficie dela tierra, ó muy ceróa 
de ella : las petrificaciones» de: escados estan 
á una profundidad mayor ; las de los leños son: 
las que estan colocadas mas! bajas que todas. Se 
encuentran conchas en especies, en cantidades 
inmensas á profundidades muy considerables. : 
2,9 Las de las sustancias orgánicas que're= 
sisten mas á la putrefacción se encuentran con 
frecuencia petrificadas. De este número son las 
conchas, las especies de leños mas duros y Jos 
uesos. Muy pocas veces se hallan en este es- 
tado los cuerpos que se pudren prontamente, 
como los: pescados y las partes b andas de los 
Animales. Gb 


3.2 Las petrificaciones se hallan mas co- 
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munmente en las.capas de marga; de arcilla, 


de creta, 0 de piedra calcárea , escasamente en 
la arenilla:, mas todavia en el gips0., y : nunca 
en el gneiss, el granito , el basalto ó A chorlo.. 
Algunas veces se:hallan, entre las piritas , co= 
mo: tambien en las minas de plata, cobre y 
hierro... Reconocen casi siempre por principios 
constituyentes el mineral 0 la ganga que acom- 
paña á estas minas; alguna vez son de agata, de 
coralina ó de sílice, Es, pues, muy evidente 
que los caractéres químicos no. pueden ser 
idénticos en todas las petrificaciones, puesto. 
que son variables segun la naturaleza de las 
sustancias lapideas,que las ham producido. 


SESTA.CLASÉ... | 7 


' mis 


METEORITOS. ali 


Aerolitos, piedras meteóricas, piedras caidas 
1) de la atmosfera. > 


Desde tiempo inmemorial han caido pie” 
dras de la atmósfera en diferentes paises » Y 
aunque las relaciones de varios autores ha” 
atestiguado estas caidas ; la singularidad de 
semejante fenómeno, y la dificultad de, esplis 
carlo , lo han hecho dudar, hasta que una. Ju” 
ciósa filosofia ha destruido la tenebrosa cade” 
na de las preocupaciones y supersticiones par 
abrir camino á la observacion. En. nuestro$ 
tiempos la identidad de estas diversas ple” 
dras, reconocida por la analisis química » 

/ la 


dado fin á la obstinada incredulidad de 
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escuela antigua. Nos complacemos al reprodu- 
cir aqui este pasage de nuestro ilustre Vauque- 
lin'; que es tan curioso como interesante. 

“Mientras que toda la Europa admirada pu- 
blicaba que habian caido piedras de la atmós- 
fera, els filósofos, poco seguros en su Opi- 
nion , formaban hipótesis para esplicar su ori- 
gen, cada uno segun su modo de pensar , el 
honorable Mr. Howard, quimico inglés, seguia 
silencioso el único camino que podia conducir 
á la solucion del problema. Reunia los pedazos 
de todas las piedras caidas en diferentes ¿po- 
cas , se proporcionaba todos los informes posi- 
bles acerca de sus caidas , comparando los ca- 
ractéres fisicos O esteriores de estos cuerpos, y 
aun hacia mas , que era someterlos á la analisis 
química por medios tan exactos como inge- 
ni0s0s. 

» Resulta de estas averiguaciones que las 
diedras caidas en Inglaterra, en Alemania, 
talia, Indias' occidentales y otros parages, 

tienen todas una semejanza tan perfecta que es 
casi imposible distinguirlas unas de otras ; y lo 
que completa todavia mas la semejanza , y la 
hace mas admirable , es que estan compues- 
tas de los mismos principios, y en las mismas 
proporciones, con muy corta variedad.”(Diario 
de Mivas, n.o76 ). 

Un gran número de químicos se han dedi- 
cado á la analisis de estas piedras despues de 
Mr. Howard; en Francia se han ocupado en 
ella mas particularmente Vauquelin , Phenard 
Y Laugier. 

Los meteoritos caen regularmente en un 
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tiempo sereno :-un globo de fuego atraviesa el 
aire con una grande rapidez, se oye una vio= 
lenta detonacion, siguiéndose silvidos análo- 
gos á los producidos por los cuerpos duros lan- 
zados con una honda. OE E | 
El volúmen de los meteoritos varia desde 
el tamaño de un huevo al de:aquel. cuyo peso 
pasa de muchos quintales. ¿be al " 
Se han propuesto tres teorias. para esplicar 
este fenómeno: en la primera, que pertenece á 
Mr. de Laplace, se supone que existen volcanes 
en la luna, y que sus esplosiones son capaces 
de lanzar semejantes masas á una distancia tal 
que la atraccion de la luna deja de obrar sobre 
ellas”, y en este caso entran en la esfera de :ac- 
tividad de la atraccion terrestre. . 


El cálculo demuestra que.la velocidad inis 


cial que estas masas deberian tener para los 
limites de la atraccion lunar exigiria sola- 
mente una fuerza cuatro veces y media mayor 
que dE una pieza de veinte y. cuatro, carga” 
da con doce libras. de pólvora, imprime á una 
bala de calibre: Juego semejante: velocidad 
nada tiene de estraordinario, comparada á la. de 
los cuerpos lanzados por los volcanes Lerrestres: 

La segunda teoria supondria las sustancias 


qu componen los meteoritos reducidos. al estar 


o de gas diseminados en la atmósfera, basta 
que una causa favorable hoya determinado su 
condensacion repentiva, Ninguna analisis Lo 
co del aire tomado á grandes elevaciones ha de» 
mostrado todavia otros principios que el hidro” 
geno, el oxigeno, algo de agua y vestigios de 
acido carbúnico. " 


| ARS 
Enla tercera se consideran los aerolitos co- 
mo unos fragmentos de planetas que iran al 
rededor de Sa tierra á una elevación menta 
grande para que no se hallen en la esfera de ac- 
tividad de la atraccion terrestre, cuya caida 
la determina un accidente separándolos de su 
giro. Todo lo que podemos deducir de estas hi- 
ae ingeniosas es que la aplicación de este 
enómeno es tan superior á nuestros conocimien 
tos actuales, que es imposible detenerse en los 
fenómenos ordinarios de la naturaleza para for- 
Mar de ellos una idea algo razonable; Lo que 
sabemos muy positivamente es que las piedras 
ue se han recogido al tiempo de su caida han 
Sido halladas siempre mas d menos calientes, 


Caracteres fisicos y quimicos de los meteoritos. 


Todas las piedras llamadas meteoritos estan 
£ubiertas de una costra delgada de un negro os- 
“uro, no tienen brillo; en su superficie se en- 
Cuentran diseminadas pequeñas asperezas; en lo 
Mterior son agrisadas, con un tejido granudo, 
on granos mas ó menos finos. Por medio de una 

ena lente convexa pueden reconocerse en su 
“ido cuatro diferentes sustancias. La primera 
Mas abundante se presenta en glóbulos pe- 
Al cuyo tamaño varia desde” la cabeza de 
5 ler hasta el de un guisante; es de un co- 
qans, parduzeo, opaco, poco esplendente, 
5 chispas con el eslabon. La segunda, que es 
E Lai ferruginosa, es amarilla rojiza, y ne- 
$id se reduce á olvo; no es magnética, y Su 

0 €s poco súlido. La tercera es formada de 
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hierro nativo, atraible al iman, cuyas propot- 
ciones variaú desde 0,02 á 0,25 delicioso total. 
La cuarta es una especie de masa que sirve par 
ra unir las otras; es de una consistencia terro- 
sa, lo que hace á los meteoritos fáciles de divi- 
dirse. Su peso especifico es desde 3,352 4 4,281- 
La costra negra es dura, da chispas con el esla” 
bon; puede sin embargo reducirse á polvo pot 
medio del mortero: segun Hatchett contient 
nickel unido al óxido negro de hierro, muy 
atraible al iman, 

Este químico ha encontrado en los meteo” 
ritos caidos en Benarés: 


A, La pirita. 


Hierro 0,68 
Azufre 0,13 
Nickel 0,06 
Materia terrosa estraña 0,13 


AAA KO 


1,00 
B. El hierro metalico.» ll 


Hierro .....3 
Nickel cerca de 1 


LM ' 
4 
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C. La parte dura. 


PO, arco DB 
Oxido de hierro 0,34 
— de nickel 0,025 


“Magnesia. ¿+ + 0,15 
- 4,015 


D. La masa o mortero. 


Silice. + +. -.:+70,48 : | 
Oxido de hierro. 0,34 
¿— de nickel 0,025 
Magnesia. » . - 0,18 


1,025 


En estas: dos últimas analisis el aumento del 
Peso procede de una mayor oxidacion de hierro. 
En consecuencia de los diversos analisis que 
abian publicado, se miraba el nickel como 
- Principio característico de las piedras meteó- 
do pero sagun los de Laugier y Thenard, el 
Omao existe siempre en ellas cerca de 0,01, 
y atras que en el nickel no siempre se halla; 
cromo deberia pues considerarse como la 
Arca principal de los aerolitos. 
nos agradar á nuestros lectores ponién- 
Mo a la vista el resultado de las analisis mas 
ernas hechas de los meteoritos; las otras 
A bastante comunes. 
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Analisis de” un meteorito caido en el Maine 
(Estados-Unidos ) 'en agosto de 1823 , he- 
cha por Mr. Webster. 


Este acrolito estaba seis pulgadas dentro de 
la tierra, en donde tropezó con una piedra con- 
tra la que se hizo pedazos. Una hora despues de 
su caida exhalaba un fuerte olor sulfuroso. Se 
evaluó su peso cerca de seis libras El peso es” 
pecifico era de 2,5. 


wo. - 
OL. 


Composicion: Silice.. . ..-29 
Azufre. ... 18, 
Magnesia. . . 24, 
Hierro. CAME 
Alúmina. . . 4 
Cromo. ... . 4, 
Nickel. ..... 2 
Cal, vestigios 
Pérdida... 


- 
e a] 


¿ E ws 
¿RIGO NDA 


a 
w 


100,0 
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Analisis de dos meteoritos caidos, el uno en 

Zaborzyca de Wolhynia en 1818, y el otro 
en Lipna de Polonia en ES 


-— Enviados por Mr. Horodukiá Mr. Laugier. 


Composicion : 
METEORITO DE LIPNA,——DE ZABORZYCA 
: + Oxido de hierro 40 45 
Silicei "y. 94 41 
Magnesia. +... 12 14,90 
- Azufre... . . 6,80 4 
Alúmina. . . . 1,00 
Nickel... ajos!» 1,50 1,00 
Cromo. +... + 1,00 0,75 
Caldes att 0,50 2,00 


Segun estas diversas analisis se ven los prin- 
cipios constituyentes de los meteoritos, pero 
varian mas Ó menos con respecto a sus pro- 
porciones. 0. 

Reuniremos aqui la lista cronológica de las 
A caidas in atmosfera que Me. Howard 
1a publicado en las Transacciones filosóficas, 
se halla reproducida en el tomo 13,1 de Zilloh's 

magazine, 


saccion 18 ANTES DE LA ERA 
Po CRISTIANA: 


Disiow; 1. Contiene aquellas cuya fecha pue. 
de fijarse con alguna exactitud. 


A 1478. La piedra de trueno, en Creta, men- 
- Sionada por Malchus, y mirada probablemente 
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como el simbolo de Cibeles, — Crónica de Pa- 
ros, 1, 18,19, | 

1451. Lluvia repentina de piedras que des- 
truyó los enemigos de Josué en Beth-Horon.— 
Josué, cap. 10, 2. 

1200. Piedras conservadas en Orchomenos.— 
Pausanias. 

1168. Masa de hierro sobre el monte 1d2), 
en Creta. — Crónica de Paros, 1-, 22, 

705 6 704. El Ancile 6 broquel sagrado que 
cayó en el reinado de Numa. Tenia poco mas 
ó menos la misma forma que las piedras caidas 
en Agram y en el Cabo. — Plutarco, in num» 

654. Piedras que cayeron en el monte Alba 
en el reinado de Tulio Hostilio. — Crebri cect” 
dere coelo lapides, libro 1, 31. 

644. Cinco piedras cayeron en la China, €2 
la comarca de Song. — De Guienes. 

466. Piedra muy grande hallada en a 
tamos , y que Anaxagoras supone venida 06 
sol. Era tan ancha como una carréta, y de YN 
color tostado. 3 
— “Qui lapis etíam nunc ostenditur, mag” 
nitudine denle, calore adusto.” Plutarco, P i- 
nio , libro 11, cap. 58. 

465. Piedra cerca de Thebas.—Scholiast. de 
Pindaro. 

461. Una piedra cayó en la marca de Anco 
— Valerius Mein , libro vir, cap. 28. 

343. Una Huvia de piedras cayó cercade Roma» 
—Jul. obsequens. AS 2 

211. Piedras que cayeron en la China 8” 
compañadas de una' exhalacion, — De GuI8 
nes Óc. saiol 
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-205 4 206. Piedras de fuego.—Plutarco, Fa- 
bio Máximo, cap. 2. | 

192. Caida de piedras en la China. — De 
Guignes. * 

176. Una piedra fue precipitada al lago de 
Marte.—Lapidem in agro Austumino in lacum 
Martis de coelo cecidisse , libro xtr, 9. | 

90 ú 89. “ Eodem causam dicente, lateribus 
coctis pluyisse, in ejus anntacta relatum est." — 
Plinio, nat. hist. lib. 11, cap. 56. 

89. Dos piedras grandes cayeron en Youg, en 
la China, cuyo ruido se oyó á cuarenta leguas 
de distancia. — De Guignes. 

56 úu 82. Caida de hierro esponjoso, en Lu- 
cania. —Plin. 

46. Piedras que cayeron en Acilla.— Casar, 

38. Seis piedras cayeron en Leang de la Chi- 
na. — De Guignes. 

22. Ocho piedras cayeron de la atmósfera en 
la China. — De Guignes. 

12. Una piedra cayó en Ton-Kouan. — De 
Guignes. | 

9. Dos piedras cayeron en la China. — De 
Guignes. + 

6. Diez y seis piedras cayeron en Ning-Tleon, 
Otras dos en el mismo año. — De Guignes. 


vivision 1. Contiene aquellas cuya fecha no 
puede determinarse. 


La madre de los dioses que cayó en Persino. 
La piedra conservada en Abydos.— Plinio. 
La piedra conservada en Casandria.—Plinio. 
La piedra negra , y Otra, guardadas en la 
Meca, 
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La piedra de trueno ,. negra en apariencia 
como una roca, dura, brillante y lustrosa , con 
la que un herrero fabricó. la espada. de Antor- 
(Vease Quarterly Review, vol. xx1, pág. 225, 
y Antor, traducción de T. Hamilton, pag. 152): 

Tambien puede serlo la piedra conservada 
en la silla de la coronación de los reyes de In- 
glaterra, | pi 


seccion 11.2? — DESPUES DE LA ERA 
CRISTIANA. An 


Piedra encontrada en la comarca de Vocon- 
tini. — Plinio. 8d 

452. Cayeron en Tracia tres piedras gran” 
des. — Cedrenus et Marcellini Chronicon, pá” 
gina 29. Hoc tempore , dice Marcelino , tr85 
magni lapides e coelo in Thracia ceciderunt. 

Caida de piedras en el monte Libano y cer” 
ca de Emisa, en Syria. — Damascius. pe 
Hácia el 570, caida de piedras cerca de Ben= 
der, en Arabia..—Alcoran vr, 16 y cv, 3 y ? 

648. Una piedra de hierro caida en Constan 
tinopla, — Crónicas diversas. Le 

823. Lluvia de guijarros en Sajonia. 

852. Una piedra cayó en el Tabaristan, €” 
junio ó agosto. — De qe y Quatremér. 

897. Una piedra caida en Ahmedabatd. — 
Quatremér; y en 892, segun la crónica SY” 
riana. 

951. Una piedra caida cerca de Ausgburg0.-" 
Alb. Stad. y Otros. | 1 

998. Caida de dos piedras, la una cerca de 
Elba, ¿ la otra en la ciudad de Magdebur- 

Os 


go. — Uosmas y Spangemberg. 
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1009. Una masa de hierro, cayó. en iprd- 
ja n.— Avicena. 

1021. Muchas piedras 'cayeron en Africa: Ale 

de S 24 de julio hasta el, Alo de:agosto. 008 


Sac 

e 19, Ónida de Er ó, mr: ia cerca, an 
Aquilea. + Valvasor: ira 
1135 4,1136, Caida de uña piedra en: ¿Old 
leben de Tburinge. —Spangemberg y Otros... 

1164. Durante la Pentecostés, cayó en Mio 
pia una masa de hierro. po Lab iclus. 

1198 Una piedra cayó cer q Paris! y Ne " 
1249. Caida de piedras, .en or 
Ballenstadt y, Blaukembonrg: eL,26, de Julio. e 
Apengerberi y Iiya lider o do o 

Siglo trece... Una, piedra cayó. en War 
bourg. dedo giro phys, cur. 

De 12514 1363. Cai e iedras en We 
lixoi-Ussing.,..em, Rusia. — plis anal,, 
tomo 9.. 

1280. Una piedra. Pez en Alejandria de 
Egipto. Dg, AN. 

a 1504, 1.2 de rm or Te bla en 
Fricdlas dAnedbere —Kranmz y Spangenber 
S 13050 Caida de piedras en el pais de los DAR 

alos. 

: 4308; .9: de enáro, En Mortabiah y Dakha- 
liah. — Quathemeres : a! 

1368. ¡Masa de hierro en el O de Ol- 

dembourg, —Siebrand, Mayer, ..: 

1379, 26 mayo. Caida de piedras.en Minden, 
en, Hanobre, — Lebercius, WE 

1438. Lluvia de piedras esponjosas en Roa, 
£erca de Burgos. sde pri Join 
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-+4438. Una piedra cayó cerca de Lucerna, — 
Cysat. y ud EN 
1491. , 22 marzo. Caida de una piedra cerca 
de Crema. —Simoneta. xpdi de 78 
1492, 7 noviembre. Cayó en Ensisheim, cer- 
ca de Sturgan, en la Alsacia, una piedra de pe: 
so de 260 fibras, que en la actualidad se halla 
én la biblioteca de Colmar, reducida al peso 
de 150 libras. — Thrisemius , Hirsang anal: 
Conrad Gesner, liber de rerum fossilium figu- 
ris, cap. 3, pag. 66, en sus opera, us 
e RO A O pi 
«1496., 26 ¿'28' enero. Caida de tres piedras 
copo Cesena y Bertonori. — Buriel y Sabe- 
1CCUS.. Ss qu 
1510. Cerca de 1200, una delas cuales pesar 
ba 120 libras, y otras muchas 60 libras, caye” 
ron en un campo cerca de la ribera de Abdna; 
color ferrugiíneus, durities eximia, odor sul- 
fureus, — Cardan, de rerum varietate, lib. x1v> 
E AO 
1511, 4 setiembre. Cayeron en Crema mu” 
¿has piedras, una de las cuales pesaba 11 libras, 
* útras 8. — Giovani del Prato y otros. 
"4520, mayo. Caida de piedras en Aragon." 
Diego de Zayas. a td 
4540 , 28 abril. Una piedrá cayó en el Liz 
mousin. — Bonav. de Saint-Amable. 
Entre 1540 y 1550. Una masa de hierro <% 
yó en la selva de Naunhofl. — Crónica de, 
minas de Misnia. A 43 
— Caida de hierro en el Piamonte. — Mer 
cate y Scaligero. e ¿en 
1548 , 6 noviembre. Una masa negra c0y 


: 483 
Mansfel de Thuringe. — Bonav. de 'Saint- 
Amable. | no y de 

1552, 19 mayo. Caida de piedras en Thu- 
ringe, cerca de Scholssiugen. —S angemberg. 
1559. Cayeron en Miscolz, en Halst: dos 
piedras del tamaño de la cabeza de un hombre, 
que segun se dice estan conservadas en el teso- 
ro de Viena. —Sthuansi. YA ed 
2 11561117. mayo. Una piedra llamada 4rs 
Julia cayó en Torgau y en Eilemborg. — Ges- 
ner y de Boot. A 
. 1580, 27 mayo. Caida de piedras «cerca de 
Gottinga. —Banga. "> y 
1581, 26 julio. Cayó:en Thuringe una pie- 
dra de peso de 39 libras. Estaba tan caliente 
que nadie podia tocarla. — Binhard, Olearins, 
--4583, P enero. Caida ss en Castro= 
villari. —Carto, Mercati é Imperati. 900 
1583. En los idus de enero, una piedra de 30 
libras y semejante al hierro cayó en Rosa, én 
ivadia: A 
—2 de marzo. Cayó en Piamonte tna pie- 
dra del tamaño de una granada. cata el 
1591, 19 junio. Cayeron «muchas piedra 
grandes en Kunersdorf. —Lucas. OY 
1596, 1.* marzo. Caida de piedras en Cayal- 
cosa. — Mitarelli. ha, Y 
En el siglo diez y siete, en 1603. Una pie- 
dra cayó en el reino de Valencia. — Cacsins y 
0s jesuitas de Coimbra. 
"1618, agosto. Una gro caida de piedras se 
Verificó en Styria. — Slaunes. 
— Una masa metálica cayó en Bohemia. — 
Krouland. m3 
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4621, 17 abril. Una masa de hierro cayó cer- 
ca de 100 millas S. E. de Lahor. —Jean Guir's 
memorias. 

1622, 10 enero. ¿Cayó una piedra. en el De- 
vonshire. — kum 

1628, 9 abril, da de piedras cerca de Hat- 
ford, :en el Berkshire, una de las cuales poe 
ba 24 libras. 

.1634., 27 octubre, Caida de piedras en el 
Gharolais. — Morinas.. 

1635, 21 junio. Cayo una cpieden en Vago, 
en Italia. : 

—7 julio 4 29 LAA Cayó: en Calce una 
piedra de peso de cerca de 11 onzas. — villis 
nieri, opere vr, 64. 

1636: 6 marzo: Cayó entre Sagan: y Du- 
brow., en Silesia , una piedra que phrpcia que 
mada. — Lucas y. Gluverius. 

16375 ¿29 noviembre. Refiere Catcadl 
cayó una piedra de color negro metálico $0 
el monte Vaision, entre Guillaume y Perne, 

- Proyenza; pesaba: 34 libras, y tenia, el tamaño E 
la fórma de una cabeza humana. Su peso a 
cifico era de 3,5. —— Gassendi, Por, pág» 
Lyon 1658. 61 
1642, 4 agosto. Ca ay una piedra de 4 libras 
entre Woodbrig e y Idborough, en; el SuÉ= 
folk. 7 Gent. mag. dec. 1796. 14 

1643 0 1644. neg. de de pieces en el mar 
Wuofbrain. 

1647, 18 febrero. Caida de una piedra cer= 
ca de Firicxan: — Schmid. de 

— Agosto. Cayeron piedras en el bailingo y 
Stolzenem, en Westphalia.— a Gilbert's anales” 


po 
en 
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Entre 1647 y 1654. Se precipitó en el mar 
una masa sólida, — Wilman. : 
1650, 6 agosto. Una piedra cayó en Dor- 
drecht. —Senguesd. > qe 
1654, 30 marzo. Lluvia de piedras en la is- 
la de Funen. —Bartholinus. DA 
-—Una gran piedra cayó en Warsaw. —Petr. 
Borellus. q1O 1 bl ) 
— Una piedra pequeña cayó en Milan y ma- 
tó un religioso de San Francisco. — Museum 
- septalianum. masa dto as, 
4668, 19 421 julio. Dos piedras, una de 300 
libras y otra de 200, cayeron cerca de Vero- 
na. —Legalois, conversation G¿cc., Paris, 1672. 
Valisnieri, opere 1, pág: 64, 66: Montanan y 
Francisco Carlé, que publicaron una carta que' 
contenia muchos hechos curiosos relativa á las 
iedras caidas del cielo. “os | 
4671, 27 febrero. Lluvia de piedras en Sua- 
bia. — Gilbert's anal. , tom. xxxur. 
*4673.. Cayó una piedra en*los campos cerca 
de Dietling. “Nostris temporibus , in partibus 
Gallice cispadane, lapis magne quantitatis e 
nubibus cecidit”—Leonardas, de gemmislib. r, 
cap. 5, y Memorie della societa colombaria Fio= 
rentiña:, 1747, vol. 1, diss. vt, pág. 14. 
1674, 6 octubre. Cayeron cerca de Glaris 
dos piedras grandes. —Seheucbzer. 
Entre 1675 y 1677. Ung piedra cayó en un 
barco pescador cerca de Copinshaw. —PV allce”s 
acconnt of orkney et gent. mag. july 1806. +: 
1677,28 mayo. Muchas piedras que probable- 
mente contenian cobre cayeron en Ermundorf, 
terca de Roosenhaven,—Misi m, cur, 1677 ,app- 
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-1680,..18 mayo.--Cáida de piedras en: Lón- 
dres. -— King.. y r 

1697 , 13 enero. Caida de piedras en Pente- 
lina, cerca de Sena. —Soldani, segun Gabrielli:, 
1698, 19 mayo. Una piedra cayó en Wal- 
hing. —Scheuchzer. 4 

1706, 7 junio. Una piedra de 72 libras cayó 
en Larisa de Macedonia ; su olor era sulfuroso» 
y semejaba á la espuma de hierro.— Paul Lucas. 

1722, 5 junio. Caida de piedras cerca de 
Schefflas, en el Freisingen. — Meichelbeck. 

1723, 22 junio. Cayeron 33 piedras negras 
y metálicas cerca de Plestowitz, en Bohemia. 
Rost y Stepling. o 

1727, 22 julio. Caida de piedras en Lilas- 
chitz, en Bohemia. —utepling. 

1738, 18 agosto. Lluvia de piedras cerca de, 
Carpentras. — Castillon. | 

1740, 25 octubre. Caida de piedras en Ras- 

rad. — Gilbert's anal. , tom. 1. es 

1741 á 1742. Cayó una grande piedra en ] 
Groenlandia en el invierno. — Egede. 

- 1743. Caida de piedras en Liboschitz, e2 
Bohemia. —Stepling. A? de 

1750, 1,2 octubre. Cayó uva piedra grande, 
en Niort, cerca de Coutance. — Huard y La- 
lande. 

1751, 26 mayo. Dos masas de hierro, la una 
de 71 libras, la otra de 16, cayeron: en el dis" 
trito de Agram, capital de la Croacia. La mar 
yor está actualmente en Viena. e 

1753, enero. Cayó una piedra en Alema 
nia , en Eichstadt, — Cavallo 1Y. » A 

— 3 julio, Cuatro piedras, una de las cua es 
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esaha:13 libras , cayeron en:Stiskow, cerca de 
Tabor. —Stepling. De pluviá lapidore, ans 
ni 1753, ad Stikow, et ejus causis meditatio, 
p. 4—p: LEE +2 : 
1753, setiembre. Caida de dos piedras , una 
de 20 libras, y la otra de 11, cerca de los lu- 
gares de Liponas y Pin, en Bressa. — Lalande 
y Richard.. : 
1755, julio. Cayó en la Calabria, en Terra 
Nova, una piedra de 7 libras 7 onzas y Mer 
dia. — Domin. Tata. 
z 1766, fin de julio. Cayo una piedra en Al- 
bereto, cerca de Módena. — Troili. > 
—15 agosto. Una piedra cayó en Ñ ovellara.— 
Troili. 2% 
1768, 13 setiembre. Cayd una piedra cerca 
de Lucé, en la Maine, y fue analizada por La» 
voisier cc. — Mem. acad. par. $ 
20 noviembre. Una piedra de 38 libras 
cayó en Manerkichen , en Aide: — Imbof. 
-1773,17 noviembre. Una piedra, de peso de 9 
lib. y 1 onza, cayó.en Sena de Aragon. —Proust. 
1775, 19 setiembre. Lluvia de piedras cerca 
de Rodach, en Cobourg: — Gil ert's anal., 
L. XXXI. ' 
1776 4 1777, enero 0 febrero. Caida de pie- 
dras cerca de Fabriano. -- Soldani y Amoretti. 
1779. Dos piedras, de 33 onzas cada, una Ca- 
yeron en Petiswoode , en Irlanda. — Bingleg, 
gent. mag. setiembre os 
1780, 1. abril. Caida de piedras cerca de 
Brecton, en Inglaterra, — Lvening, port, | 
1782. Cayó una piedra cerca de Turin, 
Tata y Amoretti. 


488 qe. is 
1785, 19 de febrero. Lluvia de piedras en 
Eichstad. —Pikel y Stalz.. a 
- 1787, 1.2 de octubre. Caida de piedras en la 
provincia de Charkow , en Rusia. — Gilbelt's 
et LAA ENS << 1 AN baiciól 

1790, 24 julio, Hubo una gran lluvia de 
piedras en Barbotan, cerca de Roquefort, en las 
cercanias de Burdeos. Una masa de 15 pulga= 
das de diámetro penetró en una cabaña ; mató 
un pastor y un novillo : algunas piedras pesa= 
ban 25 libras , y otras 30. — Lomet. E 
- 1791, 17 mayo. Caida de piedras en Cassel- 
Beardenga, en Toscana. — Soldani. ; 

1794, 16 junio. Doce piedras , una de ellas 
de 7 libras f onzas, cayeron en Siena, que se 
analizaron por Howard y Klaproth. — Phil. 
“Trans., 1794, p. 103. 

1795, 13 abril. Lluvia de piedras en Cey- 
lan. — Beck. 3 

— 13 diciembre. Cayó cerca de Wold-Cotta- 
pos en el Yorksyre, una piedra grande de 53 

ibras. Ninguna luz acompañaba su caida. — 

Cent. mag., 1796. h a 

1796, 14 enero. Cayeron piedras cerca de 
Belasa-Ferkwa , en Rusia. — Gilbert's anals, 
t. xxxy. | 

— 19 febrero. Cayó en Portugal una piedra 
de 10 libras. —Southey”s letters from Spain. 

1798, 8 4 12 marzo. Cayeron en Sales mu- 
chas piedras, y una tan grande como la cabeza 
de un ternero. ¿— Marqués de Dree. . 

— 19 diciembre. Cayeron piedras en Ben- 

ala. — Howard lord: Valencia. 


1799, 5 abril. Caida de piedras en Batanrou- 
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ge, en el Mississipi. — Belfast , Chronicle of 
the war. e da mie. 

1801: Caida de piedras en la isla des Tonne- 
liers. — Bory de BúinteVinedat: E | 

1802 , septiembre. Caida de piedras en Es- 
cocia. — Monthly magazine, octubre 1802, 

4803,26 abril: Cayó una gran cantidad de 
piedras en Laigle + habia cerca de 300, y la 
mayor pesaba casi 17 libras. ' 

— 5 octubre. Lluvia de piedras cerca de 
Aviñon. — Bibl. brit. 

— 13 diciembre. Cayó cerca de Eggenfelde, 


«en Babiera, una piedra de 37 libra. — Imhof. 


1804, 5 abril. Cayó una piedra en Porsil, 
cerca de Glascow. | 

1804 41807. Cayd una piedra en Dordrecht. 
— Van-Beck. > : 

1805, 25 marzo. Caida de piedras en Doro- 
ninsk , en Siberia. — Gilbert's anals, t. xxix 
Y XXXI. 

-— Junio: Cayeron en Constantinopla pie- 
dras cubiertas de una corteza negruzca. 

1806, 15 marzo. En San Esteban de Va-= 
lencia cayeron dos piedras, una de ellas de 8 
libras. | ha 

— 17 mayo. Cayó una piedra de 23 libras 
cerca de Basintoke; en el Hampshire. — Mon- 
Uhly magazine. ; 

1807, 13 marzo (17 junio , segun Lucas). 

yó en Fimochin , provincia de Smolensko, 
€n Rusia, una piedra E 160 libras. — Gilbert's 
anals, : 

— 14 diciembre. Se verificó una gran lluvia 
de piedras cerca de Werton, en el Connecticut. 
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Se hallaron masas de 20, 25 y 30 libras. — Sir 
lliman y Kin; sley. 

1808, 19 abril. Caida de piedras en Borgo-san- 
Domingo. — Guidotti y Spangoni. / 
- — 22 mayo. Cayeron en Moravia muchas 
piedras de peso de 4 0 5 libras. — Bibl. brit. , 

— 3 setiembre. Caida de piedras en Lissa, 
en Bohemia. — De Schreibers. 


+ 


1809, 17 junio. Una piedra de 6 onzas cayó | 


a bordo de un navío americano por 30% 58” de 
latitud norte y 70% 25* de longitud. — Bibl: 
brit. 

1810, 30 de enero. Cayeron en el condado de 
Carswel, en América septentrional, muchas pl” 
dras, alguna de 2 lib.—-Phil. mag., vol. xxxYP 

— 10 agosto. Cayó en el condado de Tipp*” 
rari, en Irlanda, una piedra de 73 libras 
Phil. mag. vol. xxxvur. . 

—23 noviembre. Lluvia de piedras en Mor* 
telle , Villerai y Mulin-Brulé, en el departa 
mento de Loiret, una de las cuales pesaba * 
libras, y otras 20, — Nich. journ. vol. xXxx1 

. 158. 4 15 
1811,12 6 13 marzo. Cayó una piedra de de 
libras en el lugar de Kouglinshouwsh cer0 


. . 7 nal, 
Roma, en Rusia. — Bruce's american JO" 


n.> 3 


38 julio. Cayeron cerca de Ba languilles, 
en España, muchas piedras, una de la, 


pesaba 33 onzas. — Bibl. brit. t. xv 10, P* 
1812, 10 abril. Lluvia de piedras cerca 
Tolosa. ¿dra 

-— 15 abril. Cayó en Erzleben una pr 
del tamaño de la cabeza de un niño. Un P 


A AAN A e e . > 
A 
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cito de ella se halla en poder del profesor Hauss- 
mann de Brunswick. — Gilbert's anals , xx 

XLUI. 

1812, 5agosto. Caida de piedras en Chatonay. 
— Brochant. 

1813, 14 mayo. Lluvia de piedras en Cutro de 
Calabria, y al mismo tiempo una caida conside- 
rable de polvo rojo.—Bibl. brit. oct. 1818. 

— 9 y 10 setiembre, Cayeron en Limerick, 
de Irlanda muchas, piedras unas de las cuales 
¿pesaba 17 libras. — Phil. mag. , 

1814. Cayó una piedra cerca de Bacharut, en 
Rusia. - Gilbert's anals, t. 1. a 

— 5 setiembre. Cayeron en las inmediacio- 
- nes de Agen (Francia) muchas piedras, algu- 
nas de 18 libras. — Phil. mag. vol. xLv. 

— 5 noviembre. Cayeron en Doab de la In- 
dia muchas piedras , de las que se recogieron 
hasta 19. — Phil. mag. 

1815, 3 octubre. Cayó una piedra grande en 
Chassigny , cerca de Landri. — Pistolet. 

1816. Cayó una piedra en Glastombury , en 
el Somersetshire. — Phil. mag. 

1817,2 y 3 mayo. Hay razones para creer 
que cayeron masas de piedra en el Báltico, á 
Consecuencia de un gran meteoro de Gottem- 

urgo. — Chaldui. 

1818, 15 febrero. Parece que cayó una pie- 
ra grande cerca de Limoges; pero no se ha 
esenterrado. — Gaceta de Francia, 25 febre- 

ro 1818. 

— 29 julio. Una piedra de 7 libras cayó en 
el lugar de Stobodka, cerca de Smolensko. Pe- 
Uetró en tierra cerca de 16 pulgadas. Tenia 
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una corteza parda con manchas tambien pardas 
Mr. Chladni ha copiado de Mr. Howard es- 
te trabajo, y le ha publicado con nombre suy0' 
en los anales de química y de fisica (marzo de 
1826 ), añadiendo a el las siguientes: dl 
- 1819, 13 junio. En Jonsac , departamento 
de la Cherente-inferior. Las piedras no con” 
tienen nickel. ) ds 
— 13 octubre. Caidas cerca de Politz, n0 
lejos de Gera ó Kolrilz, en el principado 08 
Reuss. , 
1820, entre el 21 y 22 de marzo, en Vedem-- 
burg de Ungria. j ! 
—12 julio. Cerca de Likna, en el circulo de 
Dunaborg, provincia de Witepsk, en Rusia» 
1821 , 15 junio. Cerca de Juvenas. No con” 
tienen nickel. db 
1822, 3 junio. En Angers. e 
— 10 setiembre. Cerca de Carlstad , * 
Suecia. 1 io 
-— 13 idem. En el Bafle, canton de Epin* e 
departamento de los Vosges. de 
1823, 7 agusto. Cerca de Nobleboro, 
América. eri 
1824, hácia fin de enero. Muchas p!* 97 
cerca de Árenazzo, en el territorio de Bolont” 
Una de ellas pesaba 12 libras. 

— Al principio de febrero , en la 
de Irkutsk, en Siberia. eirol 
— 14 octubre. Cerca de Zebrack; “! 
lo de Berann, en Bohemia. delan- 

Hemos creido no deber llevar mas 4 per” 
te esta noticia; nos limitaremos á hacer O ras 
var que debe existiruna infinida de p! 


provinel 


en un' gran número. de parages, cuya. caida 
no se: ha conocido. 


LISTA DE LAS MASAS DE HIERBO 
-NATIVO QUE SE SUPONEN HABER 
CAIDO DEL CIELO. . 


SECCION J. -— Masas: esponjosas o. celulares 
Lo uou 1 que contienen nickel, 


1. Masa hallada por Pallas , en Siberia, á 
la que los. tártaros atribuyen-un origen celes- 
te. — Viaje de Pallas, t. 1v,,p. 545, Paris 1793, 

Un fragmento hallado entre Eibensto- 
Cket Johann Georgenstardt, 002400 

3. Un fragmento, procedente probablomen- 
te de Noruega, colocado en el gabinete immpe- 
rial de Viena. : tr Ha 
4, Una masa pequeña. de peso de algunas 
libras, que se ve actualmente en Gotha. 1x0: 

5. Dos masas en el Groenland, con que los 
£squimales , fabrican sus. ¡enchillos. — Soss's 
«ecount of an expedition to.the artic regions, 


Miccion 11, — Masas solidas en las :qHe el hier. 
ro existe en romboidos u octaedros... com 
Puestas de capas, que contienen el nickel. 


Que se yerificó en Agram en 1751. | 
pl ma masa de la misma especie se ha en- 
Ottrado en la ribera derecha del Senegal, 

ERROR , Forster, Goldberry. 
En el Cabo de Buena-Esperauza; Stuo» 


la 1, La única cosida de hierro de esta clase 05 
Y 


as 
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meyer ha encontrado últimamente nickel' en es- 
ta masa, —Van-Marum y Danckelman, Brand'5 
journal, vol. yr, 162, — | 
4. En diferentes parages de Méjico. — 
Soune Smidt, Humboldt y la gaceta de Meji- 
co, tom. 1 y Y. de 
5. En la provincia de Bahia, en el Brasil? 
esta masa tiene 7 pies de largo, 4 de ancho y 4 
de grueso: su peso es de cerca de 14,000 li- 
bras. —Mornay y Wollaston, Phil. Prans. 1818, 
p. 270,281. | 
6, En la jurisdicción de Santiago de Este” 
ra. —Rubin de ¿oelis, Trans. Phil. , 1788 
vol. 1xxvut, pág. 37. | a 
7. En Elbogen, en Bohemia. — Gilbert * 
antials, XLtr y XLIV. y 
8: Prés Lehárt; en Hungría. — Gilbert $ 
anals. , XxLIX. , (2 
“El origen de las masas siguientes parece 1 
cierto ; pur no contener nickel , y diferencit 
su tejido de las anteriores. . 
1: Una masa hállada cerca del rio Roj0 » y 
enviada de la Nueva Orleans á Nueva-York: 


3. Una masa hallada sobre la mon! 
Brianza, en el + hemis Chladni Gil 
anal. 1, pág. 275. UPS 

4. Utd hallada en Groskamdorf» E 
contenía , segun Klaproth , algo de plont”.*, 
cobre. 

En los meteoritos, el nickel y cr 
pañan constantemente al lrierro; Est 


omo acom 
ces ela 
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rácter principal del hierro metedrico, porque 
ho se los ha encontrado jamas en hierro nativo 
Mineral. 


ANALISIS DEL HIERRO METEORICO, 
“Hierro meteórico hallado en Bahin en 1809. > 


Mr. Laugier ha publicado en las memorias 
del Museo de Historia tratural, tom, 1, 2.2 cua- 
derno , la analisis de dos variedades de estos 
hierros meteóricos, conocidos con el nombre de 
azulado y blanquecino. A 
' La variedad azulada tiene la mayor analo- 
ga con la de Siberia, á la que semejan mucho 
as dos variedades de Bahin por sus caractéres 
fisicos : estan llenas de cavidades, revestidas por 
su interior de una sustancia amarilla yerdosa; 
como vitrea, que se separa con facilidad, á la 
que los miretaldgivtad io considerado como de 
olivina ¿ de'peridoto:' ' 

N sn 


Complhcion: ;:.0 "7: Pot 38 07 
VARIEDAD AZULADA. VARIEDAD BLANCA. 
Hierro puro 87,35 . . . . 91,50 
Silice.... ER 3,00. 

| Nje e 90 paro 50 
 Magnesia . 2010. 2. .- 2,00 ' 
A AB EA: 1500 

Cromo, » -. 0,50 vestigios 
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Hierros. meteóricos roo en e ra 
oriental de los Andes hada Rivero 
Y oa 
A 2! * ¿ ' 


go 0 Un fragmento, esterido de una masa de 
cerca de 750:kilógramos;. estaba compuesto de 


A. Hierro! 91,44. 
: isla 8 0 


100, 00. 


2.2 .Dos.ejemplares de una masa de. :681 
gramos... 
Este hierro era Ar dificil de. aa) 
brillo argentino, grano de acero, 'quebradizo en 
calientes - BSO especifico 7,6; ED de 


ero. 91 2. 
Nickel 8,241. 
Residuo conteniendo tal vez 

algo de cromo. . ....... ii Ja 


3972 72, 0í ms 

$ Tres e ir 561 ramos. E 
Estructura cavernosa; muy duro, al limar» 
brillo argentino, grano des acero fundido ,: ma” 


Icable; ; compuesto. de... 0; 0100 
Hierro 91,76 
Nickel 6,36 


98,12 


.t 
) 104 


14 a 
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4,9 «Cuatro fragmentos de 145 gramos. 
Maleable, brillo argentino, muy duro al 


limar; peso especifico. 7,6; compuesto de 


Hierro 90,76 
Nickel | 7,87 


98,63 


- Rivero y Boussingault hán hallado igual- 
mente sobre otra masa de este hierro, de 22 
kilógramos, de 0,07 a 0,08 de nickel. Hubiera 
sido interesante , dice Mr. Lassaigne, que hu- 
biesen buscado con atencion el cobalto que 
Mr. Laugier ha encontrado casi siempre com- 
binado con el nickel, y que ha separado de él 
por una operacion que le-es propia. sy 


SÉPTIMA CLASE. 
DE LAS ROCAS. 


Se da en mineralogía el nombre de rocas d 
terrenos á todas las masas lapideas de que se 
compone el globo terrestre. Estas ocupan el se- 
no de la tierra, y reposan una sobre otra, de 
modo que una roca, compuesta de una especie 
de bieen: vestá cubierta por otra de diferente 
especie, está de otra tercera de distinta natura- 
eza Écc. Un gran número de observaciones ha 
demostrado que el órden de superposicion de 
Ocas es constante, y que cada una de ellas tie- 
Me su sitio siempre fijo-en él órden regular de 
As capas, desde la superficie de la tierra hasta 


33 
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la mayor profundidad que se ha cavado' para 
convencetse de ello.. 


ESTRUCTURA DE LAS ROCAS. 


Las rocas, con relacion á su estructura, es- 
tan divididas en simples d isomeras, y en ani- 
someras ó compuestas. 

1.2 Las rocas simples son las que no*com- 
prenden mas que un mineral solo, como el cuar- 
zo, la cal sulfatada, los carbonatos calcáreos, la 
sal gemma dc. ' $ 
2.2 Las rocas compuestas son de dos €s- 
pecies. ; > 

A. Las rocas agregadas , ó aquellas cuya* 
partes constituyentes estan mezcladas entre Sl 
o entrelazadas sin el auxilio de un cimiento (* 
granito Ucc.). * Ms SL - 

B. Las rocas cimentadas son las que tiene” 
unidos sus principios constituyentes por uno > 
los principios que sirven de cimiento 2 


demas. . 
CLASIFICACIÓN, 


Mr. Werner, uno de los mineralogistas A 
hábiles, ha clasificado las rocas con re cto A 
lugar que ocupan:en la costra terrosa de elo 
Asi la que ha encontrado siempre sobre t0 “3 
las denias, y nunca bajo de otra, se ha presen” 
tado por él como que ha sido la primera Ae 
da, por cuya razon la ha nombrado roca a 
mitiva 6 de primera formación, Las diversas pis 
cas Y especies que se hallan comprendidas as 
ta clase Lienen yna apariencia cristalina que p* 
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rece anunciár que-son el producto de una ope- 
racion química, Sus principios constituyentes 
son las tierras arcillosas, magnesianas y siliceo- 
sas. Estas rocas, segun su superposición, 0 su 
clase de antigúedad, ocupan el lugar siguiente: 


Granito. y Pórfido primitivo el mas 
Gneiss.. 0: * nuevo. 

Eschisto micáceo. - Sienita., ! 
Eschisto arcilloso. Serpentina mas nueva. 


“Rocas de transicion. Esta clase de rocas re- * 
osa inmediatamente sobre la clase de las pri- 
itivas. Está compuesta principalmente de sus- 
tancias producidas uimicamente. En Jas partes 
mas antiguas se hallan depósitos en muy cortas 
cantidades, «y son producidas mecánicamente, 
El calcáreo primitivo es el mas abundante de 
los constituyentes de esta clase de rocas; des- 
pues siguen la grauwacka, la grauwacka eschis- 
tosa, Ai calcáreo de transicion Qe. de 
Rocas secundarias ó. estratiformes.. Estas 
cubren las de transicion. La proporcion de las 
producciones quimicas disminuye en ésta clase, 
mientras que aumenta la de:los depósitos mecá- 
nicos.: Las partes que constituyen esta clase:son 
la piedra calcárea , la arenilla ; la cal sulfatada, 
la sal gemma y las grandes hornagueras. 
Rocas terciarias 9 de aluyion. Reposan so- 
¿Dre las anteriores; se forman casi enteramente 
de depósitos mecánicos. Las pbapres sustan= . 
cias en masas d terrosas que las constituyen son 
la arcilla y los diversos -glnises, la hornagucra 
Y la arena, 
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Rocas volcánicas. Las rotas de esta clase 
son las mas modernas de todas; Las diferentes 
especies de lavas y de tufos producen todas su 
variedades. . , 

Los limites de esta obra no nos permiten 
entrar en mas pormenores, que por otra parte 
corresponden con mas especialidad á la: geolo- 
gia. Nos limitamos á recorrer sucesivamente 
estas diversas rocas. 


1,2 ROCAS PRIMITIVAS. 
1% Especir.—GRANITO, 


El granito es entre todas las rocas la que 
mas se acerca al núcleo de la tierra, y sobre 
ella reposan todas las demas. El granito se forma 
del felspato laminar, de mica y de cuarzo, ca- 
da uno bajo la forma de granos cristalinos re- 
unidos sin cimiento alguno. El felspato es € 
que domina mas comunmente, y la mica la que 
existe en proporciones mas cortas. Su estructú- 
ra es granuda, su color varia; el del cuarzo > 
de la mica es mas comunmente gris; el del fels- 
pato es blanco, gris, rojo 0 eb El gran" 
to está siempre salpicado y sembrado de men” 
chitas, sin ser listado ni venoso. Su fractura es 
escabrosa, su dureza considerable , pero 4e5 
igual á causa de la mica, que es muy blanda: 
Los granitos se diferencian mucho entres! e 
la finura del grano de sus principios constitu”, 

_yentes; algunas veces este. grano es tan y 
que tiene el aspecto de la arenilla. Si contienc” 
grandes cristales de felspato se los llama po! 
firicos. pan 
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«Aunque el felspato, la mica y el cuarzo sean 

los principios constituyentes de los granitos, su- 

cede á veces que tambien contienen, aunque 

“en cortas porciones, otros minerales cristaliza= 
dos, y particularmente: el chorlo. 

El granito es la. roca que contiene menos 
minas; las que. se:encuentran en el mas comun=. 
mente son el estaño y el hierro; los otros som: 
el arsénico, la plata, el bismuto, el cobre, el : 
cobalto, 'el*plomo, el titano y el tungsteno,:: 

Mv. Werner ha descubierto otra especie de 
granito mas nuevo. Atraviesa en vetas dl gneiss, 
el eschisto micáceo y el eschisto arcilloso; está 
á:menor profundidad ; su color ordinario es de. 
un rojo, oscuro: «no es porfírico, y contiene 
granates... mitos | : 
+ Hay algunos sitios en la superficie del glo 
bo en que el granito no está cubierto de otra 
roca, y por mejor decir de ninguna otra for= 
macion: entonces constituye montañas escarpa= 
das y picos muy elevados, como los Pirineos Occ. 


y 


ELIO 


A esereir,— GNEISS. 3 


El gneiss se halla inmediatamente sobre el 
ES con el que poco á poco se confunde. 
¡ene los mismos principios constituyentes, con 
la diferencia de que siendo la mica mucho mas 
abundante en el gneiss hace: la estructura es- 
chistosa y granuda. El gueiss está siempre en 
estratificaciones distintas. Cuando contiene eris- 
tales de chorlo son en'menor cantidad y mucho 
mas pequeños que,en el granito, mientras que 
el granate y la turmalina se encuentran á cada 
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paso: El gnelss se diferencia además del granito. 


en que contiene capas de tres de las seis forma-= 


ciones primeras subordinadas. Parece ser la mas: 


rica de todas las rocas:en minas metálicas. 

En los parages en que el gneiss.no está cu- 
bierto por Otra formacion se: eleva en monta- 
ñas (declonden da , meños escarpadas y menos 
aisladas que las del granito. LANZ 

ta 91 Vat. oO 
1.* especte. — ESCHISTO:MICACEO: > 
bhsiasc=> O: MICA-ESCHISTO. 


1 


a 


«Reposa sobre el gneiss, del que no se diferen- 
cia en mas que en no contener felspato sino ac* 
cidentalmente y; y :si el cuarzo y la mica; esta 
roca es eschistosa y siempre estratificada. Ofre= 
ee con mas frecuencia un gran número de gra- 
nates oristalizados , y algunas veces de cristales 
de-cianita, de granatita, de turmalina; contit” 
ne capas de pórfido mas antiguo , «piedra calca” 
rea primitiva, trap primitivo de gipso y ser” 
pentina primitiva. CA 

Se halla en ella un gran: número de minas 
Metalicas. 
EE ts rios Da stay > dd 13 
ima espere, — ESCHISTO ARCILLOSO: 
«El anterior pasa por grados al eschisto arci- 
loso.: Esta roca es siem pre eschistosa y estratl- 
ficadaz presenta en ocasiones granates É horn” 
blenda , +como tambien cristales de. felspato, 
eborlo y turmalina. Contiene un gran número 
de minas metálicas dispuestas en capas, pruno" 
palmente piritas:arsenicales, cobrizas y ferrU- 


, 


* 
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ginosas 6cc. Existen diversas capas de eschisto 
arcilloso que constituyen muchas variedades. 
Remitimos, en prueba de lo que hemos dicho, 
á la quinta clase de esta obra. * 15 


v.2 especie, —PORFIDO ANTIGUO: - 


Werner ha- designado con el nombre de pór- 
fido antiguo las rocas qué contienen granos 0 
cristales de diversos minerales implantados en 
un cimiento: de naturaleza diferente , que da 
su nombre al pórfido. Asi se dice: 

Pórfido arcilloso:- * x 
<—. con base de hornstein. 
-— de felspato. bi 
— de obsidiana. 
— de pechstein. 
— ¿deperlstein. 0 
— de sienita. e 


ELLE] 


-Se'conocen dos pórfidos: el antiguo, que se 
halla en capas en el gneiss eri, arci- 
llososos y micáceos, y el muevo , que reposa en 
rocas pe ds las formaciones anteriores. 

El antígito tiene por base una especie de 
hornstein, y alguna vez de felspato; los erista- 
les que contiene son de félspato- y de cuarzo; 
pocas hablando.está formado de base de 

ornstein y: de pórfido con base de felspato. 

Cuando el pórfido no está cubierto por algu- 
na otra formacion constituye rocas aisladas; y 
nunca montañas grandes. Y 

Es susceptible de un bello pulimento, bas- 
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tante duro' y coloreado distintamente; el de las 

artes es rojizo y fusible en un esmalte negro 0 
ris. Se da el nombre de ofíto a la variedad ver- 
e que se forma de serpentina y. cristales de 

felspato. | 


£ o? 


i $ ; 


vL.* espeor. —TRAP PRIMITIVO. 


Las rocas a las cunles se habia dado el nom- 
bre de trap estan en capas, colocadas en salien- 
tes unas sobre otras, poco mas Ó menos como 
las gradas de nna sie Se habia dado esta 
denominacion á un número de rocas tan gran- 
de, que“con el objeto de disipar esta confusion 
creyó Werner no deber comprenderse en esta 
familia sino ciertas! rocas que tienen la horn- 
blenda por carácter,principal. Con efecto, en 
el trap primitivo se halla la hornblenda casi pu- 
ra; pero su pureza disminuye por grados, se- 
gun las da del trap, de tal suerte que, en 
el de nueva formacion, pasa al estado Sp arci- 
lla endurecida: Sé conocen tres especies de trap- 
-:4,2 El primitivo. - 9-6 De S 
2,2 El de transicion. 0 

3,2 El secundario d estratiforme: -- 

+ No trataremos aqui mas que del primero, 
que constituye muchas rocas que:se hallan s0= 
bre diversos puntos de la tierra en la misma sl- 
tuación, y tomados colectivamente pueden ser 
considerados como constituyentes, de una mis- 
ma formacion, á la que pertenecen las rocas sl" 
gutlentes:. el tual 


"H 


A+ 
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Eos 1. HORNBLENDA. SS 

> NET y Bis a 
4.* Hornblenda comun d granuda. 
2,2 Hornblenda eschistosa. | 


11.% HORNBLENDA Y FELSPATO REUNIDO» 
E: Es , 
LL. Granuda, 


4.2 Piedra verde ordinaria. 

2.* Piedra verde porfirica, : 

3.2 Pórfido, piedra verde. 0.0000 
4, Porfido, verde. y 


1. dihistosa: 
ÍA Biodrr y erde eschistosa. 
nr” HORNBLENDA Y MICA REUNIDOS. A 
17 -TapqiMirico coo | 


La piedra verde ordinaria tiene por «prin= 
cipios constituyentes la hornblenda y el fels- 
pato; ambos en el estado de granos ó de cris- 
tales pequeños con el predominio de. parte de, 
la hornblenda. Se halla tambien á veces la. mis - 
ca, Esta toca está con frecuencia interceptada * 
- por venas de actinolita y de cuarzo; y en 0ca= 
Siones por espato calcáreo y felspato. 

: Piedra verde porfirica. La misma compo- 
sicion , sin embargo de*haber entre ellas la di> 

erencia de que esta ofrece cristales grandes,de 
felspato y de cuarzo implantados pela Masas 
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Piedra verde porfírica, pórfido negro de 
los anticuarios. La piedra verde que la compo- 
ne tiene e muy finos. Se ven en ella gran- 
des cristales de felspato, cuyo color verde pro- 
viene de la hornblenda. » . 

Pórfido verde, serpentina verde antigua. 
En esta roca la hornblenda y el felspato estan 
combinados de modo que no pueden distinguir- 
se con la vista; está coloreada de verde negruz- 
co d verde pistacho. Se encuentra tambien fels- 
pato en cristales verdpsos que tienen una dispo- 
sicion cruciforme. | 

Piedra verde eschistosa. Esta roca, aunque 


- durisima, se altera prontamente esponiéndola 


al aire, y lo mismo sucede con las otras piedras 
verdes. Esta tiene una estructura eschistosa, $€ 


Pa de hornblenda y felspato, y á veces 


de O de mica, ' 
rap porfírico. Se:compone igualmente de 
hornblenda y de felspato con grandes hoj28 
de mica. y , 
Si ninguna otra formacion cubre el trap pt” 
mitivo, este se eleva en forma de montañas 
considerables y de rocas escarpadas; 'se halla e? 
ellas un gran número de minas , sobre todo en 
la: que tiene el nombre de piedra verde €5- 
e , ,. 


chistosa. " 


vik8 especie. — CALCAREA PRIMITIVA: 
Aunque la piedra calcárea se halla en e 
cuatro formaciones , tiene sin embargo un pl 
particular en cada una de ellas. Asi en las 0 
maciones primitivas se presenta bajo forma CP 
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talina y trasparente, que disminúye segun se 
adelantan estas formaciones hácia sus limites 
hasta tomar el aspecto de un depósito terroso. 
Rara vez el calcáreo primitivo constituye mon- 
tañas enteras ; pues casi siempre se halla en ca=. 
pas ; es ordinariamente azul d gris, y muy po- 
cas veces tiene otro color ¿ en ocasiones está 
estratificado: Cuando: no tiene sobrepuesta otra 
formacion constituye rocas escarpadas muy: 
áridas , en donde se encuentran muchas veces 
cavernas y grulas profundas. * 9 262008 
El calcáreo primitivo contiene en Ocasiones 

la actitrólita , el asbesto, la hornblenda, el gra- 
nate, la mica, piritas, hierro magnético , tal- 
co tremolana dc. La parte mas baja de:sus ca- 
pas es la mas abundante en metales. * 


vin? ESPECIE. — SERPENTINA DE MAS 
: “ANTIGUA FORMACION. ' | 


Esta formacion se compone casi enteramen- 
te de serpentina preciosa. Se la encuentra en 
capas, como las otras formaciones primitivas su- 
bordinadas, en el gneiss, mica , eschisto arci- 


Moso', y alternando con el calcáreo primitivo. 
1% Especin. — CUARZO. 


“Solamente existe en capas pequeñas; es ca- 
si siempre blanco, rara vez: estratificado ; en 
ocasiones contiene mica , que le da una estruca 
tura eschistosa. | | 
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x.1 sprcis, — ROCA TOPACIAL. 


No se ha observado todavia esta' roca sino 
es en Sajonia , en donde forma una montaña-' 
Está colocada sobre el gneiss, y. cubierta por. 
el eschisto arcilloso. Los principios constitu- 
yentes de esta roca "son Sl cuarzo de granos 
pequeños, el chorlo en concreciones prismáti- 
cas muy sueltas, y el topacio casi en masas dis- 
puestas en capas menudas. ' 


x1.? EspEcIE. — GIPSO PRIMITIVO. 


El gipso habia sido clasificado esclusiya- 
mente; pero en Suiza se ha encontrado una 
capa inmensa en el centro de una roca de es- 
chisto micáceo. Este'gipso se diferencia de os. 
ps en que contiene mica y eschisto arcl” 

0S0. 


xir.* esprote, — ESCHISTO , SILICEO 
PRIMITIVO, TN 
Esta roca está compuesta de esohisto*sili= 
. ceo, del que acabamos de hablar. Se cuentan 
dos formaciones; la;primitiva dispuesta en, ce 
pu en el eschisto arcilloso , y la que esta $ 


os. terrenos de transicion. Estas ú mane E 


» 


A 


formaciones estan subordinadas al gnelss, 
mica y al eschisto arcilloso. oi 


ele ¿ 


» 
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aro esprori—PORFIDO DE FORMACION 
: MAS MODERNA, | 


“Esta formacion cubre siempre «al eschisto 
arcilloso: se compone de los pórfidos siguientes: 


Pórfido arcilloso.. : 
— de base de obsidiana. 
— — de pechstein. 
e 5 de perlstein. 

Y algunas veces el de base de felspato. -: 
El pórfido arcilloso es el mas abundante. 


x1v.* RSPROtS — SIENITA. 


«La sienita se halla cerca del porfido: cuan- 
do estan reunidos esta roca constituye la parte 
superior de la montaña. Los principios cons- 

- tituyentes de la sienita son la hornblenda y 

* el felspato, pero este es el principio dominan- 
te, que casi siempre es rojo, mientras que en 
la tierra verde es de un blanco verdoso. La es- 
tructura de esta roca es granuda. La especie 
de granos pequeños, olé estáunida con cris- 
tales grandes de felspato , tiene el nombre de 
sienita porfirica; y cuando sus constituyentes 

estan mezclados á un grado que no se pueden 
distinguir con la vista, y contiene al mismo 
tiempo cristales de felspato y de cuarzo, se le 
da el de porfido sienito. 
Las rocas de sienita abundan en minas de 
plata , oro, cobre, estaño, hierro, plomo Cc. 


¡ 


> 
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xv.* espgcie. — SERPENTINA DE NUEVA 
) FORMACION. 


Se compone de serpentina comun;. no está 
estratificada; el hierro magnético es la sola mi- 
na metálica que se halla en ella. Contiene á 
veces el asbesto , esteatita , talco Kc. 


2.* ROCAS DE TRANSICION. 


Werner les ha dado este nombre para indi- 
car que se habian formado en el paso del esta- * 
do inhabitado de la tierra, al de la tierra que 
contiene seres vivientes... ¿ 

Estas rocas reposan inmediatamente sobre 
las formaciones primitivas , y se reducen á las 
cuatro que siguen: y 0h 


Calcárea de transicion. 
Grauwacke. 
Trap de transicion. 
. Eschisto siliceo de transicion. 
Es útil hacer observar que no estan en Una 
superposicion constante, pues que a 
mente forman la capa mas profunda , y n0 4.7 
ternan con un órden fijo. Se ha observado SL 
embargo que todas reposaban sobre un lero 
de + Ai calcárea de transicion colocada sobre 
las formaciones primitivas, lo que hace que qe 
gran número de mineralogistas miren esta de 
como la mas antigua entre todas las de tran 
sicion. ; 
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En estas rocas se principian á encontrar las 
petrificaciones , y es digno de notar que estas 
etrificaciones son de ciertos animales y vege- 
tales , cuyos análogos ya no existen; y en fin, 
en estas mismas rocas se empieza á ver el car- 
bon en cantidad notable, : 


1.2 esperar. — CALCAREA DE 
TRANSICION. 


No se diferencia de la calcárea primitiva 
“mas que en ser menos trasparente, y en acer- 
carse mucho mas al estado compacto: sus di- 
versos colores la dan un aspecto de mármol. 
Es interceptáada con frecuencia por vetas de 
espato calcáreo,, y se encuentra en ella una 
multitud de petrificaciones marinas , cuyos 
análogos vivientes son desconocidos , y no se 
hallan mas que en las calcáreas menos antiguas; 
está con frecuencia mezclada con la grauwacke 
eschistosa: forma regularmente móntañas que 
no presentan capas estrañas a no ser las del 
trap de transicion. Se hallan-en ella muchas 
minas metálicas. 


ut Esprore, — GRAUWACKE. 


Se compone de dos rocas generalmente so- 
brepuestas , que son la grauwacke comun y: la 
grauwacke eschistosa : la formacion produce 
el carácter que es propio de la primera, 
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1.* GRAUWACKE COMUN. 


Sus principios constituyentes son pedazos 
de felspato , de cuarzo y de eschistos arcillo- 
sos y siliceos unidos por una especie de morte- 
ro formado del ECO Arba! A yeces 
contiene hojitas.de mica , y en muchas ocasio- 
nes vetas de cuarzó. Esta roca es dura, gra- 
nuda , con granos mas 4 menos finos, que se 
modifica gradualmente hasta preséntar L tes- 
tura de la siguiente. y 


2.* GRAUWACKE ESCHISTOSO. 


Propiamente hablando es una variedad de 
eschisto arcilloso, color gris ceniciento , y ? 
veces gris verdoso 6 amarillo claro; ningub2 
capa de cuarzo , y si de vetas; ningun. erista 
de felspato de chorlo, de hornblenda, de tur- 
malina , de: granate de clorita eschistosa Ó%0»» 
pero si petrificaciones. > 

Las rocas de-grauwacke son estratificadas; 
cuando no estan cubiertas por. otra forman 007 
linas de una elevacion mediana , que se agr"” 
pan al rededor de las montañas , y son inter- 
ceptadas por valles profundos. Contienen pe 
pas de una estension inmensa de ealearea y 
transicion de trap, y de eschisto siliceo, Y mu” 
chas minas metálicas, 


m.* especie. — TRAP DE TRANSICION- 


Se cuentan cuatro especies. 


. ME “ene 
1.% La piedra verde de transicion. Tiel 
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por principios constituyentes la hornblenda de 
granos finos , y el felspato: en cristales menos 
aparentes que €n la primitiva, y en un esta- 
do de una mezcla intima ; su tejido es muchas 
veces tan espeso que parece al basalto: d al 
wacke ; cuando está salpicada de vesículas ]le- 
nas de otros minerales constituye la siguiente. 
2,2 - Roca amigdaliforme. Es la anterior, 
ofreciendo Aia tia mas Q menos Jlenas de 
ágala, amatista, calcedonia, jaspe , cuarzo , es- 
pato calcáreo Ec. 
3,2 Trap porfirico de transicion. Contie- 
ne cristales de felspato coloreados por la horn- 
blenda. "at 
4,2 Trap globuloso, Color hepático, apa= 
rece en bolas gruesas formadas por capas con- 
céntricas que cubren un núcleo mas duro. Es- 
ta roca se compone de hornblenda en granos 
finos, que se aproxima al estado arcilloso. Al- 
terna con otras formaciones de, transicion: alli 
se encuentra en capas el hierro arcilloso co- 


mun, lenticular. . 
IV.* ESPECIE. 


Es el eschisto siliceo ordinario y la piedra 
de Lidia, que pasa una á la otra. Esta roca es- 
tá atravesada por vetas de cuarzo. El jaspe lis- 
tado, que por si mismo forma á veces rocas en- 
teras, parece aproximarse a esta misma -for- 
Mación, 


34 


> 
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3.2% ROCAS SECUNDARIAS O 
ESTRATIFORMES, 


El nombre de floets se ha dado igualmente 
á esta clase, porque las rocas que contiene es- 
tan en capas, y dispuestas mas horizontalmen- 
te que las anteriores. Las montañas que' cons- 
tituyen cuando no estan cubiertas por ninguna 
formacion nunca son tan elevadas como las de 
las otras dos clases primeras; pero en cambiv 
contienen muchas mas petrificaciones, como 
conchitas , pescados, plantas Cc. Las rocas se- 
cundarias reposan inmediatamente sobre las de 
transicion. Cada una de las formaciones que 
las componen tiene una situacion que la es 
ie E) | 

e aqui el número de sus formaciones. 

¿4 Arenisca roja ú de primera formacioM* 


1 

2,% Calcárea primitiva. 

3.*  Gipso primitivo con sal gemma. 

4,% Arenisca abigarrada d de segunda 0r- 
macion. 

5.*  Gipso estratiforme o de segunda for- 
mación. , 

6.2: Calcárea estratiforme y conchitas de 


segunda formacion. 
7.8 Arenisca calcárea estratiforme de t 


cera formacion. 
8.* Calcárea estratiforme de tercera for- 
macion. ON 
9,* Calamina. 
10,* - Creta. 
11.* Hornaguera independiente. 


er” 
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12. Trap estratiforme:de la formacion mas 
moderna. SE 

La arenisca roja reposa inmediatamente so- 

bre las rocas de transicion, y el trap estatifor- 

me sobre todas las secundarias. Por lo demas 
la posicion de Jas séptima, octava, novena 

décima rocás no está bien reconocida todavia. 


1% EspEcre.—ARENISCA ROJA ANTIGUA. 


Esta roca, que es de naturaleza variable, 
arcillosa, cuarzosa, calcárea Ó margosa Gc., es 
la mas antigua de las secundarias 0 estratifor= 
mes: se compone de un mortero que sirve pa= 
ra unir los granos cuarzosos con fragmentos si- 
liceos , y asi esta arenisca recibe el nombre de 
arcillosa, calcárea, cuarzosa , segun la natura= 
leza del mortero. El grano de esta arenisca es 
mas 9 menos fino: cuando es muy grueso se 
lama pudinga. 

La arenisca roja antigua es mas frecuente= 
mente de color rojo; sus granos son gruesos ; 
sus constituyentes el cuarzo, el eschisto sili= 
ceo ¿cc. , el mortero una arcilla ferruginosa; se 
hallan en él muy pocas minas. 


mt espeor. — CALCAREO 
ESTRATIFORME DE-'PRIMERA. 
FORMACION, 

Reposa sobre la formacion anterior; color 
evis, fractura compacta, sin brillo, traslucien= 
te en los bordes : ofrece á veces pequeñas ca- 
pas de calcáreo hojoso granudo quese distin= 
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guen del primitivo! por las petrificaciones que 
se encueñítran. 

El calcáreo estratiforme es notable por las 

masas tuberculosas de hornstein y los silex 0 

iedras de fusil que hay en él, asi como por 
Le capas de eschisto margo-bituminoso que 
contiene cobre que le es propio, cuyas ¡capas 
estan inmediatamente sobre arenisca. Las pe- 
trificaciones son pocas en este calcáreo; las que 
se hallan estan en la capa margo-bituminosa, 
y en las superiores, y son impresiones de pes- 
cados. Ademas de las capas de marga que ha- 
cen parte de esta formacion, se distingue en € 
el calcáreo vesicular, al que los alemanes dan 
el nombre de rauch wacke. 


1. especie. — GIPSO ESTRATIFORME 
DE PRIMERA FORMACION. 


Está colocado inmediatamente sobre el cal- 
cáreo estratiforme de primera formacion. Js” 
ta roca se compone de gipso hojoso y compac? 
to con una gran cantidad de selenita. Se en” 
cuentran en ella á veces cristales de horacila, 
de aragonito y de cuarzo , asi como la Pp FR 
hedionda , y el azufre diseminado y €0 masas . 
compactas , como. el que ha descubierto Mr- 
Julia Fontenelle en las yeserias de Malvez y 
cerca de Narbona. Es útil hacer notar qu as 
minas de sal gemma se hallan en esta form” 
ción en cápas espesas y cortas, “asi como! 105 
manantiales salados que , como se sabe, pros 
vienen de esta misina sal. A- dos leguas de 


banco de azufre , descubierto por Mr. Julia 
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Fontenelle, se halla un estanque pequeño, dis- 
tante tres leguas del mar, del que está sepa- 
rado por montañas. Esta situación , la presen- 
“cia del azufre y las'tierras saladas de las cer- 
canias han hecho sospechar á este quimico 
que existe .en las inmediaciones tina mina de 
sal gemma. : 


ES 


1.* esercir. — ARENISCA ABIGARRADA: 
“(DE SEGUNDA FORMACION. - ' 
Esta roca, que reposa sobre la «precedente, 
es una arenisca arcillosa de granos finos , color 
blanquecino , pardo , rojo y verde; estos co- 
lores alternan entre si, y producen la especie 
de pintura que la da el nombre. Se encuen= 
tran en ella á veces masas arcillosas de color 
amarillento, rojizo 4 verdoso. Debe advertir- 
se que esta roca se compone de otras dos: la 
rimera es la roca estonea , que es propia de 
a formacion : la: segunda es la arenisca es- 
chistosa, que se ve tambien en la arenisca ro= 
ja antigua. ' 


sy? ESPECIE. — GIPSO ESTRATIFORME 
[. DE SEGUNDA FORMACION. 


Este gipso está colocado sobre la arenisca 
abigarrada, y aun sucede que en cierto punto 
estan en estado de mezcla. Esta roca en gran 
parte se halla formada de gipso fibroso : es de 


poca estensión; no ofrece nt petrificacion, ni 
piedra hedionda, y apenas la selenita, 


518 


e ma Espricre, — CALCAREA 
ESTRATIFORME DE SEGUNDA 
.s FORMACION. | 


Calcarea conchillera. 


Capas de gipso antiguo , arenilla abigarra- 
da, pádelgiomids segunda formacion separan 
esta roca del, calcáreo estratiforme de la prime- 
ra formacion. Se encuentra en ella una gran 
cantidad de conchas petrificadas, algo de mar- 
ga, capas pequeñas de hornaguera, y en al= 
gunas partes hornblenda y piedras de fusil. 


vu. * esprcie, —'ARENISCA DE TERCERA 
FORMACION, | 


Pindaa: de tablón 


Esta roca cubre todas las demas; es blan- 
quecina, estratificada, ofrece roturas naturales, 
que se cruzan en ángulos rectos; no contiene 
ni roca estonea , ni arenisca eschistosa , y sir” 
ve para edificar; No: estando sobre ella otra 
formacion , forma colinas y calles, agradables. 


vii? especie. —CALCAREA. DE TERCERA 
FORMACION, cutás 


Cuanto se sabe acerca de esta formacion €5 
que se tiene por la mas moderna de todas. 
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IX ESPECIE. — CALAMINA, 


La calamina, la galena , el ocre ferrugino- 
so forman capas de una estension muy gran- 
de con una caliza particular , cuya posicion no 
se ha determinado bien aun. : 


x.* EspEctE. — CRETA. 


* 


Esta roca se eleva en montículos redondea- 
dos y colinas de poca elevacion, y es una 
de las mas nuevas de formacion secundaria ; se 
hallan en ella muchas veces capas de silice y 
piritas, como tambien belemnitas, echini- 
tas Gre. , petrificadas. ; 


xu* espect. —FORMACION DE HULLA 
INDEPENDIENTE. 


La hulla independiente se halla por lo co- 
mun en los valles sobre las rocas secundarias 
anteriores, 9 cuando no existen en algunos pa- 
rages sobre las rocas de transicion. Las hullas 
estan en capas de mayor ¿Y menor estension, 
separadas unas de otras, sin conservar ligazon 
alguna , lo que las ha dado cel nombre de ¿n- 
dependientes. Los terrenos hulleros se compo- 
men de diversas capas, que son: 

La arenisca. : 

La arenisca conglomerada de granos grue- 
sos, 0 pudinga.. 

El eschisto arcilloso, 

La arcilla endurecida, 
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El calcáreo, 

La marga. 

El hierro arcilloso. 

La piedra porfrica. 

La piedra verde. e 
Estas capas alternan entre sí casi siempre, 
y la hulla aparece alli en capas numerosas mas 
9 menos espesas. Esta hornaguera ofrece las va= 
riedades siguientes: > 


La hulla basta, 
— — hojosa. 
—  canelada.. ' 
—  eschistosa. tesi 
—  pisiforme (en cortas cantidades)... 
—  tesplendente(segun Mr, Jameson). 


Es útil dar á entender que las diversas ro- 
cas de que se compone esta formacion no se 
hallan reunidas sino muy pocas veces. Se ha de- 
ducido de esto que debian existir algunas for- 
maciones subordinadas pertenecientes ú la hu- 
la independiente que ocupan respectivamente 
entre sí situaciones determinadas. Los genealo- 
gistas han indicado tres. 4 

1,2 La mas antigua, que es por consiguien- 
te la mas profunda, se forma de capas de arcilla 
endurecida, de calcáreo , de marga , de piedra 
púrfido, de eschisto arcilloso, de piedra verde 
y de arenilla desmoronable: se encuentran alli 
minas de cobre, de hierro, de plomo dec. 

-2.% La segunda se compone de capas de ar- 
cilla endurecida , de calcáreo , de marga y de 
piedra porfirica. No se encuentra en ella mina 
/- alguna, no siendo de piritas. 
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3.2 La tercera es la mas moderna; consiste 
en arenisca desmenuzable, conglomerada y es- 
chistosa. : 

Las rocas de esta formacion son estratifica— 
das; se encuentran en ellas muchas petrificacio- 
nes vegetales, comolos helechos, canahejas ÓCc.; 
por mejor decir son mas bien impresiones vege= 
tales que petrificaciones. 


“xin* Especie. —TRAP ESTRATIFORME 
O SECUNDARIO. 

Esta roca, ó mas bien las que componen es- 
ta clase, tienen de notable que cubren todas 
las otras formaciones secundarias; muchas veces 
tambien coronan eminencias que tienen por ba- 
se formaciones mas antiguas. Las rocas que per- 
tenecen á los traps secundarios son: 


Sn bai El pórfido eschistoso. 
e qe. 080:"" La piedra gris. 
El basaito. La amigdaloidea 


El pechstein. g1d 
La piedra verde. El tufo basáltico. 


Ya hemos hablado de la wacke, del basalto, 
del hierro arcilloso, del pechstein y de la piedra 
verde; diremos algo de ¿e demas. 

El pórfido eschistoso no es tan comun como 
el basalto; se presenta en montecillos bastante 
grandes; tiene esta roca una estructura eschis- 
tosa en grande, y en pequeño es escamosa. 

La piedra gris es todavia menos abundante 

ue la anterior; sus componentes son mucho 
elspato blanco y un poco de hornblenda ne- 
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gra. Esta base contiene la augita y: la: olivina. 
La amigdaloidea tiene por base la piedra 
verde con granos finos d la wacke. Sus vesicu- 
las estan lenas de esteatita , litomorga, tierra 
verde Ccc., y á veces se hallan vacias. 
El tufo basaltico está compuesto de un mor- 
tero de base arcillosa que sirve para unir peda- 
zos de trap secundario y otras rocas. Se halla 
en él arcilla, calcáreo , bulla, arenilla cuarzo- 
sa, arená de diferente naturaleza d¿c., aunque 
estos minerales no sean esclusivamente: propios 
a su formacion. 
La hulla ofrece las variedades siguientes : 


La hulla parda comun, 
—  pisiforme. 
El leño bituminoso. 
Mas rara vez 
La hulla esplendente. 
gd escapiforme, 


La arena constituye las capas mas profundas 
de este trap secundario. Las rocas de esta for” 
macion se hallan muy pocas veces reunidas, tes 
nen comunmente una estratificacion horizonta 
y una forma cónica, á veces chata en su emi- 
nencia; constituyen montañas separadas; es 41- 
nalmente la formacion mas moderna, porque cur 
bre todas las demas. N 


4.* ROCAS TERCIARIAS Ó DE ALUVION- 


Son rocas que forman la masa de la superfi- 
cie de la tierra, procedentes de la accion pro 
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longada de las aguas sobre las antiguas rocas y 
depósitos producidos por los despojos que las 
aguas han amontonado. : 

- Los depósitos de aluvion se dividen en dos 
especies, a saber; los que han sido producidos 
en los valles de parages montañosos 0 sobre los 
llanos de las montañas, y los que se han forma- 
do en las llanuras. y 

A.:Los primeros proceden de la arena, chi- 
nas ÓCc., que forman: las partes sólidas de mon- 
tañas inmediatas, y que resistian en tanto que 
las aguas arrastraban las de menos consistencia. 
Asi es que las minas que se hallan en ellas son 
las mismas que existen en las montañas; se be- 
nefician en ellas principalmente las de oro 
estaño por medio del lavado de la tierra de 
aluyion. 

B. Las segundas, 9 las de las llanuras, se 
forman de arcilla, de greda, de arena, de tur- 
ba y de tufo calcáreo. Se encuentran. tambien 
en ellas algunas veces tierras bituminosas , en 
las que se halla sucino, leño carbonatado y bi- 
tuminoso, minas de hierro limoso. En la arena 
existen sustancias metálicas, principalmente pa- 
jitas de oro: el tufo calcáreo es de grande esten- 
sion; contiene incrustaciones vegetales. y ani- 
males. En la arcilla y la arena se hallan esque- 
letos enteros de cuadrúpedos, de madera petri- 
ficada Eco, ON 


5, ROCAS VOLCANICAS. 


Se dividen en rocas volcánicas y rocas 
-— pseudo-wvolcanicas. 
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Rocas volcánicas son las que han sido pro- 
ducidas “por las erupciones volcánicas, de las 
que se cuentan tres especies. á 

La primera especie es originada por los mi- 
nerales que, arrojados en diferentes épocas, han 
formado el cráter de la montaña. 

La segiinda especie se forma por las sustan- 
cias que, habiendo salido del volcan en el es- 
tado de fusion , han corrido siguiendo el nivel 
del terreno; estas son las layas. E 

La tercera especie la produce el tufo volcá- 
nico Originado por la evaporación de las aguas 


arrojadas por los volcanes, qe por la evapora= 


cion sucesiva dejan solas las cenizas y otras 
materias terrosas que tenian suspendidas. 
Rocas pseudo-wvolcanicas. Compuestas de 
minerales que han sufrido alteraciones' por € 
efecto de la combustion de las capas de hulla 
que las rodean. Estos minerales son: la arcilla 
quemada, la arcilla para pulir, el jaspe por- 
celana, la mina de hierro arcillosa, escapifor Y 
me, y las escorias terrosas. an z 
Por mas ingeniosa que sea esta clasificación 
de Werner no está libre de reparo; el profe- 
sor Jatneson ha hecho en ella algunas modifica- 
ciones que piensa dar al público, " 
Concluiremos el exámen que acabamos de 
hacer de estas diversas rocas Haciondo'obser- 
var que es menos un tratado que unas nociones 
geológicas lo que hemos aid presentar; e 
ciones que siryen de complemento á esta Obra: 
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+ VOCABULARIO 


DE MINERALOGCIA. 


Y A Dc 


A 


Acetatos. Sales formadas por el ácido acético 

una base salificable. 

Acticular. Se da este nombre á los cristales 
reunidos en forma de agujas. 

Acidos. Sustancias compuestas , que general- 
mente tienen un sabor ácido , enrojecen la 
tintura de tornasol y la mayor parte de los 
colores azules vegetales , y forman una clase 
de cuerpos conocidos con el nombre de sa- 
les, uniéndose con las bases salificables. Son 
el resultado de la union de ciertos cuerpos 
con el oxigeno , y entonces se llaman oxaci- 
dos, ó con el hidrógeno, conociéndose con 
el nombre de hidrácidos ; en fin, puede ser 
resultado de la combinacion de ciertos cuer- * 
pos entre si sin oxigeno ni hidrógeno , tales 
como el cloro con el boro , ácido cloro=b0- 
rico Ge. Indicaremos los ácidos que se ha- 
llan enla naturaleza en el estado salino. 

Acido arsenico. Producido por el oxigeno y el 
arsénico. Forma las sales arseniatadas de 
hierro, de cobalto, de cobre dec. 

Acido borico. Es el producto de la combina- 
cion del boro con el oxigeno. 
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Acido carbónico. Compuesto de partes iguales 
de oxigeno y vapor de carbono. Constituye 

con las cales las montañas calcáreas, los már- 
moles Ccc. E pe 

Ácido crómico. Formado por el cromo y el 
oxigeno; es de color de púrpura bastante 
hermoso , y constituye las «sales cromatadas, 
tales como las de plomo, plomo rojo de la 
Siberia dec. 

Acido fluórico ú phtórico. Considerado, segun 
Mr. Thenard , como un hidrácido , y por 
otros compuesto de oxigeno y de phtoro. 
Este ácido corroe el vidrio, y forma aquellas 
sales conocidas con el nombre de sales flua- 
tadas 0 fluatos. 

Acido hidro-sulfúrico. Compuesto de azufre é: 
hidrógeno : principio mineralizador de las 
aguas mirerales, olor hepático 4 de huevos 
podridos; constituye las sales hidro-sulfa- 
tadas. 

Acido nitrico. Agua fuerte. El azoe mezclado 
con el oxigeno constituye el aire atmosféri- 
co, y en.combinacion forma los ácidos que 
Mr. Fulia Fontenelle ha llamado proto, deu- 
to y per=nitrico , y estan descritos con 105 
nombres de nitroso , nitrico y per=nitros0. 
El segundo , ácido nítrico , constituye la sa 
nitratada. 

Acido fosfórico. El oxigeno con el fósforo for- 
ma cuatro ácidos; A mas oxigenado , UA 
ácido per-fosfórico ú fosfórico , es al que 
se debe la clase de las sales fosfatadas , y eN 

arte el armazon huesoso del hombre y 4e 
a animales. 
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Acido sulfúrico. El azufre unido con el oxige- 
no puede producir cuatro ácidos , que Julia 
Fontenelle ha llamado proto , deuto , trito 
y per-sulfúrico , O sino ácidos hipo-sulfuro- 
so , sulfuroso , hipo-sulfúrico y sulfúrico. 
El ácido sulfúrico es el solo que se halla en 
la naturaleza en el estado salino ; constituye 
los sulfatos. 

Acidifero. Cuerpo que contiene un ácido. 

Acidificable. Propiedad supuesta al oxigeno y 

- al hidrógeno 0d hacer pasar ciertos cuer- 
pos al estado de ácidos. Parece mas natural 
creer que la acidificacion solo es el producto 
de esta union , de la que participan igual- 
mente los dos principios constituyentes. 

Acero. Hierro que tiene de 4á 12 por 100 de 
carbono. Es producto del arte. -l 

Adularia. Variedad de felspato (felspato na- 
carado). | 

Adherencia. Propiedad de algunos minerales 

ue se adhieren á la lengua. 

Aerolitos. Piedras meteóricas, piedras.que han 
caido de la atmosfera. Estan compuestas de 
sustancias metálicas y terrosas, con un as- 
pecto sui generis, y UN peso especifico que 
varia desde 3,352 4 4,281. 

Aetito ú piedra de aguila. Especie de geoda 
de óxido de hierro, mezclado á veces con 
silice y alúmina, que tiene en su cavidad 
concreciones , las que suenan cuando se me- 
nea la piedra, 

Afinidad química. Descrita en las obras anti- 

uas con el nombre de atraccion. Es aque- 
la fuerza que tiende á combinar las molécu- 
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las de naturaleza distinta , y á conservar es- 
ta: union. 

Agente. Cuerpo capaz de servir para una ac- 
cion química. 

Agregacion. Fuerza que tiende a unir las mo- 
éculas integrantes de los cuerpos, y á con- 
servar esta union ; tiene ahora el nombre de 
cohesion. Conjunto de muchas partes que 
forman un todo. : 

Agregado. Particulas homogéneas , que con su 
reunion forman un cuerpo mas voluminoso. 

Aire atmosférico. Fluido elástico, que fuera 
de todas las exhalaciones y vapores que con= 
tiene envuelye por todas partes al 25 ter- 
restre, sube hasta una altura desconocida, 
penetra en los mas profundos abismos , hace 
parte de todos los cuerpos, y se adhiere á 
su superficie. Está compuesto de 0,79 azoe, Y 
0,21 oxigeno, con mas 0,01 acido carbúnico- 

Alcalí, Sustancia que enverdece la mayor par- 
te de los colores azules vegetales ; tiene un 

- sabor acre y urinoso, satura los ácidos, y for- 
ma sales con ellos. 

Alcalimetro. Instrumento inventado por Mr- 
Descroinille para determinar la riqueza de 
los álcalis. , 

Alquimia. Nombre dado por sus iniciados a la 
ciencia que se dirigia á buscar la piedra filo- 
sofal, ¿la transformacion de los metales €n 
oro, y la preparacion de aquel famoso, elixI! 
destinado á prolongar los limites de la y1da 
humana. 

Aleacion. Union de metales por medio de la 
fusion. 
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Alidada. Regla que gira en el centro de un 
instrumento que sirve para medir los án- 
gulos. : 
Alúmina. Una de las tierras primitivas, cono- 
cida antiguamente con el nombre de arcilla 
O greda, que en el dia se cree es un óxido 
metálico producido por el oxigeno y el alu- 
minio. 
Amalgama. Mezcla metálica con el azogue. 
Amas. Mina de menor estension que las capas 
rodeada por todas partes ó parcialmente por 
otras materias. (Pease fig. 17 y 18). + 
Amorpho. Sin forma regular. anio 
Ammonitos. Petrificaciones que parece deben 
su origen á las conchas de una especie de 
-nautillo que tambien llaman cuerños de Am. 
mon y'piedras de serpientes. Contienen mu- 
cho carbonato calcáreo. | 
Analisis quimica. Es el conjunto de los medios 
á propósito para conocer y separar los prin- 
* cipios constituyentes de los cuerpos y de- 
terminar sus proporciones. 
Analechicos. Cuerpos incapaces de hacerse eléc- 
tricos por la frotacion. ' ; 
Angulo. Asi Maman el espacio infinita compren. 
dido entre dos rectas que se cortan (fig. 27). 
Es recto un ángulo cuando sus lados son en- 
tre si perpendiculares (fig. 28). Es agudo 
cuando es menor ¿be un recto, y obtuso cuan- 
do es mayor (fig. 9). Llaman triángulo á una 
superficie que presenta tres ángulos, En este 
caso es, 1. un triangulo equilatero , cuando 
.son iguales sus tres lados (fig. 31): 2.2 tridn» 
gulo isosceles, cuando solo tiene dos lados 
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igual es (fig. 32): 3.* triangulo escaleno, cuan- 
o soú desiguales todos sus lados (fig. 33): 
4. rectangulo, cuando tiene un bal recto 
(fig. 34). Las superficies que presentan cua= 
tro lados tienen el nombre So cuadrilate- 
ros; el cuadrado tiene cuatro ángulos rectos 
y sus cuatro lados iguales (fig. 35): el rectán- 
gulo tiene los cuatro ángulos rectos y los la- 
dos desiguales (fig. 36): el paralelogramo tie- 
ne los lados opuestos paralelos (fig. 37): el 
rombo tiene sus lados iguales, y no son rectos 
sus angulos (fig. 38) : el trapecio solo tiene 
dos lados Serlláp Las figuras que tienen 
mas lados se llaman pertdgonos , exagonos, 
heptagonos , octógonos, decagonos CC. , ses 
gun tengan cinco, seis, siete, ocho, diez la- 
dos. Los comprenden en el número de po- 
ligonos, y dicen: | 
1.2 Que el poligono es equilatero cuando son 
iguales todos sus lados. 4 
2.2 Que es eguidngulo cuando son iguales to- 
dos sus angulos, . 
3,9 Regular cuando es equiangulo y e uilatero. 
Apyro. Sinónimo de refractario, ( p ease esta 
La 
Arcilla, Véase alúmina. ; 
Arena. Conjunto de granos pedrajosos sin ad- 
herencia entre sí. dl 
Atomos. En el sistema atomístico los átomos 
son las últimas moléculas de los cuerpos , €* 
decir ; aquellas que no pueden yerse sino col 
la imaginacion. 
Atraccion molecular, Se divide en cohesion Y 
en afinidad. (Peéanse estas dos palabras): 
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Atraccion del iman; es la facultad que tiene 
el iman de atraer y adherirse al hierro con 
el simple contacto. Atraccion newtoniana es 
la que hay entre las grandes masas; su fuer- 
za está en razon directa de las masas é inver- 
sa del cuadrado de las distancias. > 
Ázoe. Gas que entra un 0,79 en la composicion 
- del aire atmosférico; no es á propósito para 

la combustion ni para la respiracion. 
Ji pres 


dd 
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Balanza. Máquina destinada para comparar y 
reconocer la cantidad d diferencia del peso de 
«los cuerpos “poniéndolos en equilibrio con 
otros cuyo peso está ya exactamente deter- 
minado. — Eridrostatica para determinar la 
densidad. y 0617 adn e 
Barras d capas. Llámanse asi los minerales que 
se presentan en masas mas ó menos ona, 
de caras paralelas Ge. Se observa en las bar- 


ras la direccion é inclinacion. Son horizonta- - 


les (fig."13), inclinadas (fig. 14), contornea- 
das (fig. 15), formando eses (fig. 16). > 
Barita, tierra pesada, Es un óxido de bario. 
Base. Espresion quimica que se aplica 4:los'4l- 
calis, a las tierras y á los óxidos metálicos en 
sus combinaciones con los ácidos en las sales, 
y con el oxigeno y el hidrógeno en ' la com- 
osicion de E ácidos y de aquellos óxidos. 
Blenda. Nombre dado á una mina de zine: 
Bol, Especie de arcilla cuyos colores sou paji- 
zo , rojo, pardo, negruzco Ke. 
FE Sales formadas de ácido bórico y una 
ase. | | 
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Boro. Sustancia simple conocida como la hase 
del ácido bórico. . A BT 
Bronce. Aleacion del cobre con el estaño. 
0 
-Calamina. Carbonato de zinc natural. 
Calcinacion. Esposicion de los cuerpos á la ac- 
cion prolongada del calórico. 
Calculos. Concreciones que se forman en la ye- 
jiga , los riñones, los intestinos Ccc. 
Calorico. Fluido imponderable é invisible que 
penetra todos los cuerpos, se interpone en- 
tre sus moléculas, las dilata, y las hace pasar 
del estado sólido al liquido, y muchas veces 
al de fluido elástico. Su existencia material 
no está demostrada mas que por sus efec- 
«tos , y principalmente por el que le conoce 
mos con el nombre de calor. Por esta última 
palabra se espresa la sensacion que. nos hace 
esperimentar el calórico libre cuando tiende 
á penas en equilibrio con nuestro e de 
Carbonatos. Sales formadas por el ácido carbó- 
nico y una base salificable.. y y 
Carbono. Forma el armazon del vegetal, el cual, 
sujeto á la accion del calor en una vasija ta- 
peda , deja uh residuo negro, que es el car- 
on. El carbono es la base del ácido car- 
bónico. le de 
Cimento, Dan comunmente este nombre 4 las 
especies de argamasa destinadas. 4 unir pie= 
dras entre sí, 0 á revestir con ellas estan- 
ues 4cc., para librarlos de la accion del agua 
ú oponerse á las filtraciones de este líquido. 
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Cementación: Proceder que consiste en rodear 
“am cuerpo sólido con algunos otros cuerpos 
en polvo, y esponerlos en una vasija cerrada 
"4 un grado de calor inferior al de su fusion. 
Centro. Punto donde van 4 parar todos los ra- 
dios de uu círculo; punto de donde sale la 
fuerza motriz.“ E. 
Carbon. Residuo fijo que dejan las sustancias 
o cálcinadas con fuerza en vasijas ta= 
adas. 4 
Cúl. Tierra calcárea producida'por la union de 
“in metal Hamado calcio con el oxigeno. An- 
tes de la quimica pneumática daban el nom- 
“bre de cloñiétálica á los óxidos de los me- 
tales. An > 
Cilindro. Máquina para reducir los metales en 
hojas var o all por la presion. 2 
Circunferencia. Linea curva cuyos puntos to- 
dos se encuentran á una misma distancia del 
unto interior, que es el centro. 1589: 
Clinómetro. Instrumento destinado 4 medir el 
“grueso de las capas de los minerales y fue in- 
ventado por el profesor Gift, y modifica: 
“do despues por Mr. Jardine, “y sobre todo 
por lord Webb-Seymour. *” * nas 
Clivage. Visión mecánica dé-los cristales si- 
“guiendo sus junturas naturales: Se logra por 
“este medio ver su forma primitiva. Ñ 
Cóbalus. Nombre que daban á un supuesto és- 
iritu maligno que destruia los trabajos de 
. Los mineros. En los antiguos rituales de Ale: 
mania se hallaba antes una oracion para -es- 
pulsar este demonio. 
Cohcsion. Fuerza en cuya virtud las moléculas 
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de un cuerpo se adhieren á las demas; se miz 
de por la fuerza.que hay que emplear para 
separarlas. : ES ERA 
¿ombustible. Asi aman los cuerpos que unién- 
dose'con rapidez con algunos otros producen: 
un desprendimiento de calórico y de luz... 
Compresion. Fuerza que tiende a acercar las 
- moléculas de los cuerpos. ' NU ES 
Cono. Pirámide cuya base es un circulo: (Vea- 
se fig. 55). | É 
Convexo Se dice de la superficie esterior de un 
- Cuerpo redondo en oposicion a la parte inte- 
For, que es cóncava. A Y Ñ 
Corcho fósil. Variedades del amianto ó asbesto. 
Cuarzo. Sinónimo de silice. ; 
Cuerpo. Asi llaman cuando es capaz;de obede= 
cer á las leyes de la atraccion.: Llámanse pon- 
. derables aquellos cuyo peso: puede. determiz 
¡narse, e imponderables los que no pueden 
PESArse.. - aii AA NN 
Copelacion. Operacion por medio: de la cnal se, 
separa el oro y la plata de los demas metales, 
«fundiendolos: con plomo en una copela. 
Cristalizacion. -Arreglo simétrico. que toman 
las moléculas de ciertos enerpos,; | 
Cruciforme. Cristales en forma de cruz. 
Crioforo. Instrumento elegante inventado por 
Wollaston. para; determinar la relacion exis- 
tente entre la evaporacion á baja temperatus 
ra y el producto del frio. 10 
Cubo. Sólido regular de seis superficies cuadra 
das. (HF ease ig. 62). Md de tia En 
1 
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Decaedro. Sólido regular cuya superficie está 
formada de diez pentágonos re ulares. 
Decágono. Figura que tiene diez angulos y diez 
lados. E 
Delicuescencia. Propiedad que tienen ciertos 
“cuerpos de reducirse á licor absorviendo el 
agua atmosférica. : 1281 
e de hervorizaciones que se 


Dendritos. Especi 
encuentran en los minerales. 
Dendroitos; dendrolitos. Fósiles ramificados; 
plantas petrificadas. y 
Densidad. Relacion que hay entre el peso de 
los cuerpos con el mismo volúmen. 
Diagonal. Línea recta que une los vértices de 
- dos ángulos no adyacentes de un poligono: 
Diámetro, Linea que atraviesa un circulo pa- 
sando por su centro. E 
Diafano. Cuerpo trasparente: 581 
Diseminados: Minerales en forma de glóbulos, 
hojas , cristales ó fragmentos dispersados. 
Direccion. Posicion de las capas minerales res- 
-pecto al horizonte. > ; y 
Divergente. Lo'que se aparta de un: centro 
comun. 2304 
Dodecaedro. Figura regular, cuya superficie es. 
ta formada de doce 'pentágonos regulares. 
(Vease fig. 71). ' 
Dodecagono. Poligono terminado por doce 
lados. | 
Duetilidad. Propiedad: de que gozan ciertos 
“cuerpos para poder estenderse por el choque 
del martillo, la presion del ciliudro de. 
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Dureza. Resistencia que hacen las moléculas de 
los cuerpos para su division. Se juzga de la 

- dureza de los minerales por la resistencia que 
hacen al ser rayadog por otros. 

; E 

Edades, Epocas de la formacion presente de 
las rocas. ; bx 

Eflorescencia. Cuerpos sólidos que se con= 
vierten espontáneamente en polvo seco, per- 
diendo gran parte de su agua de cristalis 
zación, sido ; 

Electricos, Cuerpos capaces, de desenvolver: 
fluido eléctrico con la frotacion.... 

Elementos 0 sustancias elementales. Cuerpos 
no. descompuestos, hasta ahora. , y de consi- 
guiente tenidos por-los quimicos por prin=- 
cipios primeros. 

£je. Linea recta que se-estiende desde un pun- 
to. de la olrobilatendia de una esfera á otra, 
pasando por el centro, 

Eneagono, Figura de nueve lados: 

Entrocos. Especie. de fósiles de formas singu- 
lares que tienen unos 0,03 m. de largo, com- 
gas de cierto número de junturas redon- 

- deadas- puestas-una5sobre otras. Estas jun= 
turas separadas toman el nombre, de trocos 
d trochitos. dm 

Eptágono. Figura de siete lados. . | 
quivalentes quimicos, Este es el nombre de 
que seba servido el, primero Wal isbn para 
indicar el sistemia de las proporciones eli= 
nidas, en las que se combinan los cuerpos 
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infinitamente pequeños, refiriendolas todas 
á uno comun que se toma por unidad. 
Asi, estando espresado el mas pequeño 0 
número: equivalente por 1,00, se tiene pa- 
ra el hidrógeno 0,125,: el fluor 0,375, el 
carbono 0,750, el fósforo. 1,500,+el«azoe 
1,750 , el azufre 2,00; el potasio 4,950:Gc. 
Ensayo. Operacion preliminar que: tiene-por 
objeto reconocer la cantidad aproximada: de 
un metal ó de una sustancia cualquiera en 
un mineral. El ensayo se diferencia dela anña- 
lisis -en .que' por esta última se determina 
exactamente la cantidad, y. se conoce al mis- 
mo tienipo la naturaleza y proporciones de 
los demas principios constituyentes del mi- 
TT mt 0000 aviar” 
Escavacion. Hueco que=se hace para buscar 
un mineral. 9 hu e 08 
Estensibilidad. Propiedad de aumentar de vo- 
lúmen. hi 5: 
Eslabon. Instrumento de acero con el que sé 
saca fuego porel choque en algunos»mine- 


rales. IE sub 


Felspato. Sales fluatadas. + ; 
¿zacion. Propiedad de. que gozan ciertos 
cuerpos para no evaporarse con la accion del 
calórico, 

Flexibles. Cuerpos que:pueden doblarse, 

Fluido. Cuerpo en el estado liquido. 

Fluido elástico, Cuerpo en estado. gasoso. 0 * 

Fluor, Radical del ¿cido fluórico d túricos 

'ormacion. F case geología. 
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Forma. Figura esterior de los cuerpos. En la 
cristalización se distinguen las formas primi- 
tivas de las formas secundarias. Las formas 
primitivas son los múcleos 6 centros de la 
cristalizacion; las formas secundarias estan 
producidas por la o e 9” arreglo 
distinto que toman las moléculas integrantes 
+ode los:cuerpos , cuyo arreglo es tal que al-- 
gunas veces reproduce la forma primitiva. 
Fragiles. Cuerpos cuyas moléculas se separan 
facilmente con el-choque. >: 
Fragibilidad:. Resistencia que hacen los cuer= 
pos cuando se quiere romperlos. 0900.22. 
_ Friables. Cuerpos que se hacen polvo con la 
- presión «de los Miden Gun emod 00r 
Fulminante. Cuerpos cuyo principio 0 princi- 
pios se descomponen y:pasan al estado gaso- 
so, tan rápidamente que con el choque que 
- tienen: con el aire que se desahoga produ- 
cen un gran- ruido. 09 6 
Fusibilidad. Propiedad que tienen un gran 
- múmero-de cuerpos de pasar al estado liqui- 
do por la accion del calórico. * cad; 
Fosforo. Radical del ácido fosfórico. . 
Fosforescencia. Luz sin calor que despiden 
ciertos cuerpos. De E 
Filones. Masas de mineral aplastadas de super” 
isficies mo paralelas que terminan en punta: 
G 
Ganga. Se da este nombre á las tierras y PO” 


dras que, llenando las cavidades, cubren las 
vetas Y venas de los metales. 


$39 
Gas. Cuerpos reducidos; á vapor por el calóri- 
.co que separa las moléculas. ste 
Gemmas. Nombre que se da á las piedras que 
“se tienen por preciosas. : 
Geodas.. Especies de balas huecas, cuyo inte- 
rior está comunmente. cubierto de cristales, 
y á veces contiene tierra. | : 
Geologia. Tal es el mombre que ,se da a la 
ciencia que tiene por objeto la descripcion 
de la estructura de la tierra. aja teoo 
Globo. Sólido formado por la revolución de 
un medio circulo al Edo de su diámetro. 
Es sinónimo de esfera. Llaman'á la tierra. 
globo terrestre porque tiene esta: forma, 
aunque un poco. aplastada hacia los polos. 
Glóbulo. Cuerpecillo esférico. coja noo 
Goniometro. Tustratánto a propósito para 
medir los ángulos que resultan de la incli- 
nacion de las caras. de Jos eristales (fig. 11 
: AA 11d SIGIT Y Moab 
Grauwacke. Esta formacion consiste en: dos 
rocas semejantes, llamadas Grauwaeke co= 
mun, y Grauwacke:eschistosa, que comun 
mente alternan entre sí, y pasan de una á 
Otras bso. bl ce said 1 
Gruta. Escavacion natural de mayor.Ó me- 
nor Dipfandida en las rocas ; tambien pue- 
den haberlas abierto los hombres». «+0. 
Gypso. Cal sulfatada 0 yeso, | 


., 
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Hexaedyo . Sólido de. seis caras. Elienbo seve 
de ejemplo. iuntl e 50 rss! 
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Hemitropia. Cuando uno de los cristales ha 
dado una media vuelta para ponerse sobre 
el otro. : 
Horizonte. Es el gran círculo que corta la es- 
fera en dos partes iguales; se da esté nom- 
bre al punto donde acaba nuestra vista, y el 
cielo y la tierra parece que se tocan.” 
Hidrógeno. Gas combustible quince veces mas 
ligero que el aire; es una de las partes que 
constituyen el agua. | id 
Hidrófanos. Cuerpos opacos que se vuelyen 
traspareutes metiéndolos en el agua: 
Hulla, Carbon mineral; carbon dé tierra, * 
Hojas. Partes de un sólido llanas y muy del- 
gadas. Los cuerpos que asi se dividen se lla- 
-man hojosos. 109 PA 
Odio a de epale 
Icoxaedro. Sólido' regular , cuya “superficie 
está compuesta de veinte triángulos equilá- 
teros. PROA IQ ito 
Tgnicion. Estado de los"cuerpos que se calien” 
tan hasta el punto de hacerlos incándes” 
centes. 0 q per 
Iman, Mina particular de hierro oxidado qU' 
se encuentra en la'isla de Elba, en Suecia y 
en Córcega, que tiene la propiedad de atrre 
á cierta distancia el yerró , su protóxido , e; 
acero, el cobalto'y 'el nickel. OS dos 
Impenetrabilidad. Propiedad que tienen 
o de no poder “ocupar al mismo 0 
po el mismo En li o po 
Impermeabilidad. Cuerpos por los cuales 
pueden pasar los líquidos. 
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Infusible. Cuerpos que no pueden fundirse. 
Isosceles. Triangulo que tiene dos lados igua= ' 
- les. Le 
Itria. Tierra nuevamente descubierta (en 

1794), que se cree es un óxido de itrio, 


L 


Laton. Metal amarillo procedente de la com- 
binacion de dos partes de cobre y una de 
Zinc. > : 

Lámpara de seguridad de Davy. Instrumen- 

- to á propósito para evitar la inflamacion de 
los gases en las minas id 4 

Lava. Produccion volcánica. e. 

Licuacion. Accion de separar por la fusion una 
sustancia de Otra mas fusible que ella. 

Linea. Longitud sin ancho ni grueso (Gg. 26), 
Se da el nombre de punto a sus dos estre- 
mos. Se divide en recta y curva. La linea 
rectF es el camino mas corto de un punto 
a otro. 

Lente. Microscopio simple. 


M 


Maclas. Se da este nombre á: todas las espe- 
cies .de cristales agrupados. (Vease figuras 
81,76, 79 y 80). 

Magnesia. Una de las tierras primitivas , com- 
puesta de oxigeno y de un metal conocido 
con el nombre de magnesio. 

Maleabilidad. Propiedad que tienen algunos 
cuerpos de aplastarse á impulso del martillo 
ó del cilindro. 
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Marmol. Carbonato calcáreo blanco $ teñido 
de distintos colores por óxidos metálicos. 

Marte. Nombre que dan al hierro los alqui- 
mistasi. ' ¿es 10 

Masa. Cantidad especifica de las materias de 
los cuerpos. 

Materia. Sustancia estensa impenetrable y 
ponderable que puede tomar toda especie 
de formas. — Tambien dan este nombre 4 

- ¿cuanto toca á nuestros sentidos. 

Metales. Cuerpos no descompuestos fusibles 
por el calor que tienen un brillo particular 
qa conservan en su fractura, buenos con-: 

uctores del calórico y de la electricidad; se 
encienden á una temperaturá subida en € 
oxigeno, el cloro 0 el iodo para formar dxi- 
dos, cloruros ú ioduros; se unen entre $! 
por la fusion Ccc, ) 

Meteorolitos. Piedras caidas de la atmósfera- 

Mineralizacion. Metal combinado con gustan” 
cias estrañas que hacen parte de la"mina- 

Mineralizador. ata que, combinadas e2 
el mineral con las sustancias metálicas , MU” 
dan sus propiedades y caractéres fisicos. 

Micrómetro. Instrumento para medir los 09” 
jetos de grande tenuidad. 

Microscopio. Instrumento simple d compues” 
to destinado para aumentar a la vista el vo” 
lúmen de los objetos. dá 

Medio, Cuerpo que da paso á los demas, 0 qU 
los rodea. . la 

Minas. Sustancias que se hallan dentro de 
tierra, de donde se sacan los metales, 
gemma Óco. 


» , 


la sa 
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Mineralogía. Tiene por objeto principal la 
historia de cada especie mineral , la: de” sus 
variedades, y las:indicaciones generales pro- 
sas 4 reunirlas en familias, en géneros y 
en especies para que sea: mas facil recono- 
cerlas. : 
Mofetas. Gases mortales, llamados asi por los 
mineros, que los distinguen en mofeta sofo- 
cante que apaga las luces, y en mofeta 
inflamable. El primero se compone en su 
mayor parte de ácido carbónico, y esta há- 
cia el fondo de la mina ; el segundo es gas 
hidrógeno. carbonado que: llena las superfi- 
cies superiores, y produce esplosiones, acom- 
añadas de accidentes los mas graves, cuan- 
: a se tiene la imprudencia de entrar con una 
luz como no sea en la lámpara de segurida 
de Mr. Davy. | pay 
Moléculas. Particulas de los cuerpos en una 
division estrema. Llaman moleculas consti- 
tuyentes las que siendo de naturaleza diver- 
sa constituyen un quero compuesto, é inte- 
grantes las particulas de un cuerpo simple d 
compuesto. ' 
Molicie. Estado de los cuerpos en los que las 
moléculas deslizan unas sobre otras. 
Mortero. Mezcla de cal y arena. 
Mufla. Mornillo de tierra que se usa en la co- 


pelacion. 
N 


$ 


Naturaleza. Se da este nombre al conjunto de 
los seres que componen el universo, y las 
leyes que los rigen. 
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Negativo. Fluido eléctrico que produce la re- 
sima eon la frotacion. AN 

A Montoncitos friables de forma irre- 

ular.. 9 8 % 
Nucleo. Pequeñas masas generalmente sólidas, 
que afectan toda clase de formas. 
O 

Oblicuangulo. Las líneas que forman un án- 
gulo oblicno. . 

Ocre. Especie de mina de hierro. q 

Octaedro. Cuerpo sólido de ocho caras; 0c=-- 
taedro romboidal (fig. 71).— De base rec- 
tangular (fig. 77).— Regular (fig. 43).— 
De bases 4 paralelogramo oblicuangu- 
' lo (fig. 78). ? 

Octaedrito. Mina de titano piramidal. 

Octógono. Figura que tiene ocho ángulos y 
ocho lados. Dre 

Opacos. Cuerpos que no se dejan atravesal 
por.la luz. a 

Oxigeno. Fluido elástico que entra en cantl- 
dad de 0,21 en la composicion del aire at- 
mosférico , y es 4 propósito para la com 
bustion y la respiracion. 


P 


Pacómetro. Instrumento inventado por Mr- 
Benoit para medir el grueso de los hielos» 
Puede verse su descripcion en la fisica Ye” 
creativa de Mr. Julia as 00 ; 

Paralelógramo. Viguras cuyos lados opuesto 
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son paralelos (fig. 36), OO 

Pastas. Vidrios coloreados destinados á imitar 

¿las piedras preciósas. > 

Posadas Propiedad comun á la materia. Fuer- 

za en virtud de la cual todos los cuerpos 
tienden á dirigirse hacia el centro del globo 

or el efecto 0N la atraccion. La pesadez de 

ld cuerpos está en razon directa con su den- 
sidad. (Véase peso). 

Piedras. En este nombre colectivo se com- 

rende una clase muy numerosa de minera- 

la de naturalezas y composiciones diversas. 

Las destinadas á servir de adorno á la joyeria 
tienen el nombre de piedras e Las 
calcáreas tienen por base local las cuarzosas 
d siliceas, el cuarzo, las magnesianas, la mag- 
nesia CCc. : 

Pinsbeck. Laton que tiene mayor porcion de 
zinc. 

Peso especifico. Pesadez relativa de las masas, 
y no del volúmen. 

Polos. Estremos de una linea recta perpendi- 
cular á un plano circular, 

Polígono. Es una figura que tiene muchos la- 

dos y ángulos, cuyo nombre varia segun el 
número de estos Idea ángulos: Lláman 
pentagono, hexagono , Leptegono , Octógo= 
no, enetigono, decagono,undecagono, dode- 
cagono, pentadecagono , segun que la figu- 
ra tiene 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12015 lados, 
El poligono se dice eqguilátero cuándo son 
iguales todos sus lados; equiengulo' cuando 
son iguales todos los ángulos; regular cuando 
al mismo tiempo es equiángulo y equilátero. 


546 

Poros. Espacios comprendidos entre las molé- 
culas de los cuerpos. IN 

Positivo. Fluido eléctrico producido por la 
frotacion del vidrio; tambien se lama vítreo. 

Potasa, alcali vegetal. Oxido procedente de 
la union del oxigeno con el potasio. 

Prisma. Sólido terminado por varios planos, 
cuyos dos estremos , ue son sus bases , son 
poligonos iguales paralelos y situados lo mis- 
mo uno que otro, y todos los demas planos 
son paralelógramos. Vamos á esponer algu- 


nas de sus variaciones. 


1.2 Prisma recto con. bases de paralelo”. 


gramo oblicuángulo (fig. 22). ' 

2,2 Prisma hexágono irregular (fig. 64). 

3.2 Prisma octógono irregular (fig. 73) 

4.2 Prisma cuadrangular (fig. 72). 

5.2 Prisma de base romboidal (fig. 62)- 

6.2 Prisma de base paralelográmica obli- 
cuángulo (fig. 72). 

7.5 Prisma octogonal con un anillo de 
facetas en sus bases (fig. 25). 

8:9  Prismas romboidales agrupados (6- 
gura 76). 


Propiedades, Cualidades que pertenecen dá ca- 


da cuerpo en particular. h; 
Piritas ú sulfuros. Compuestos naturales de 
azufre y de un metal. ' 
Piro eléctrico. Guerpo que puede electrizars€ 
con el calórico. 

Pirómetro. Instrumneto destinado á medir las 
altas temperaturas. | 
Piróforos. Cuerpos que se inflaman con el con” 

tacto del. aire. 
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¡Radicalés. Base de los cuerpos compuestos. 

Reactivos. Nombre dado a las sustancias em- 
pleadas en los analisis químicos para cono- 
cer los cuerpos por las mudanzas sensibles 
que les hacen tener. y as 

Refraccion. Variacion de direccion que esperi- 
mentan los rayos luminosos cuando caen: 0- 
blicuamente de un medio en otro cuya den- 
sidad no es la misma, y que los reune ó los 
separa de la perpendicular segun aquel me- 
dio es mas 4 menos denso que el primero. 

Refringentes. Ási se llaman los medios que pro- 
ducen la refraccion de los rayos luminosos. 

Rombo. Figura terminada por cuatro lados, 
todos izolles no habiendo mas ángulos igua- 
les que los opuestos (fig. 61). y oa 

Romboedros. Variedades del rombo (figu- 
ras 42 y 61). 

Bocitiadeda agrupados (fig. 81). 

Riocas. Masas dé piedras pegadas á la tierra, 
de una estension y altura mas d menos con- 
siderable. Se dividen en primitivas , secun- 
darias y terciarias. ás 

Riñones. Montoncitos mas 4 menos redondos, 
comprimidos muchas veces , y de un tama- 
ño igual á lo menos al de un puño. 

-Romanilla. Llámase asi la balanza que indica 
el peso de los cuerpos por la flexibilidad. de 
su resorte. | 


S 


Safre, Residuo que deja el cobalto despues de 
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separado por la calcinacion del arsénico y 
azufre. 

Salificables (bases). Se da este nombre á los 
alcalis y óxidos que pueden unirse con los 
ácidos al estado salino. 

Sassolina. Acido bórico natural. 

Sales: Compuestos de un ácido y de una base 
salificable. Son neutras cuando la saturacion 
está completa, y no manifiestan ninguna de 
las propiedades del ácido ni de la base ; so- 
bre-sales cuando hay esceso de ácido, y sub- 
sales cuando hay esceso de base. 

Selenita. Gipso espático. 

Silice. Una de las tierras primitivas reconocida 
por Davy, por ser un compuesto de oxígeno 
y de un principio combustible. Constituye 
los silex , a piedras cuarzosas ÓCc. 

Soplete. Instrumento que sirve para dirigir 

- con el soplo la llama Ye una lámpara d can- 
dilon á las particulas de los cuerpos coloca- 
dos en el hueco de un carbon para recono” 
cer su naturaleza. En nuestros dias se han 
hecho sopletes alimentados con el gas oxige- 
no, 0 los gases hidrógeno y oxigeno, que 
dan mas fuerza al calor. (Vease la fisica FC” 
creativa de Julia Fontenelle). 

Sory. Nombre dado por los antiguos al yerro 
sulfatado. Ñ : 

Sosa. Alcali mineral. Oxido compuesto de 0% 

-.geno y de sodio. Ñ 

Spato. Nombre genérico de todos los minert” 
les en hojas que hay en las minas. 1 

Staláctitas. Concreciones que se forman € e 
techo de las grutas, las cayernas Kc. 
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Stalagmitas. Prominencias mas 6 menos eleva-= 
das que se forman sobre el suelo en las gru- 
tas , cavernas ÓCc., que van á unirse algunas 
veces con las stalactitas. 0100 > : 
Stras. Vidrios de color:d siniéE:para imitar las 
¡iedras preciosas que han tomado su:nombre 
del de Stras, joyero. quefue' el primero que 
- las puso en voga. > 
Sublimacion. Proceder , por el cual se volati- 
lizan porel calor ciertas sustancias, que con. 
“el frio recuperan su furma sólida y á veces 
cristalina, ETTTA 6gri 
"Sulfatadas (sales). Producidas por el ácido sul- 
fúrico y una base. 


Tenacidad. Propiedad que tienen los hilos me- 
tálicos para sufrir que los estiren, d pongan 

” pesos mas 0 menos fuertes sin romperses > 

Tierras. Masas lapideas 4 pulverulentas que 

forman las montañas, los valles y las lHlann-. 
ras, que“el analisis e ha demostrado 
ser mezclas variadas de las nueve tierras pri- 
mitivas, á las.que se han dado los nombres 

“de baritas alúmina, cal, estronciana , mag-= 
nesia, silice, glucina, zircona, tria y glucimia. 

Tierra para batanar ó greda. Vierra arcillosa 
ó aluminosa de un blanco verdoso. 

Tierra' de. siena. Vierra arcillosa ocrácea de 
Italia de un color pardo con una tinta ana- 
ranjada. 

Tierra pajiza. Oocre siliccoso y arcilloso. 

Tierraverde. Viera siliceosa ocrácea con potasa. 
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- Tetraedro. Sólido de cuatro caras (fig. 76). 
Tetrágonoz Que tiene cuatro ángulos y cuatro 
lados. Pt h* 
Tinkal. Borax nativo. A 
Titanitas. Minas de titano que contienen el 
metal en el estado.de óxido... | 
Torino. Oxido:.de torino... 20 
Traslucientes. ERE que solo se dejan atra- 
vesar un poco por la luz. 
Trasparentes. Cuerpos que dan páso a la luz.. 
Trapezoide. Cuadrilátero , cuyos lados no son 
iguales ni paralelos. : 
Trapecio. Cuadrilátero con dos solos lados pa=.. 
ralelos. Dias y 
Traps. Werner comprende con este nombre 
algunas séries de rocas , 0 formacion de ro- 
cas caracterizadas principalmente por la pre- 
-«sencia de la hornblenda y del. hiérro negro 
«arcilloso. . +: al 
Traptuf. Compuesto de masas. de hasalto,.de 
amigdaloide arenisca, hornblenda dcc. , todo 
, -cimentado por una base arcillosa formada 
por el basalto 6-wacke descompuesto, | 
Triangulo. Figura que tiene tres lados. y tres 
angulos (fig. 31). yl bisn 
ripoli 4 piedra podrida. Pizarra siliceosa 
ocrácea de un gris pajizo. .. > 
Trona. Asi llaman en Africa al carbonato ocrá- 
ceo de sosa natural. eprtemidy d 
Tufcalcdreo. Sinónimo de barra de cal carbo- 
natada. eri host 
V 


Venas. Nombre dado á las hendiduras ó grie- 
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tas de las montañas d rocas llenas de un mi- 

neral. Son vetas largas , estrechas , simples 6 . 
ramificadas , derechas 0 torcidas. 

Verde de montaña. Cobré carbonatado. 

Volatil. Cuerpo que se reduce facilmente 4 
vapor. 

Volcanes. Combustion de masas enormes de 
betun y otras sustancias inflamables” “que se 
hallan encerradas en las entrañas de la: tierra. 

Volúmen. Estension de los cuerpos, ó espacio 


ue ocupan. - 
a $ W. A ls * 


Wake. Mineral que. tiene elsinedio" éntre E 
arcilla y el basalto. > > LON 
Wad blanco ó6 wad negro. Manganeso terroso 
de Derbyshire.  - - Bird 

A 0 


sonas Tierra des AR en 1789. EN un 
óxido de zirconia. 
Zundererz. Mina de plata semejanted la yesca: 


FIN. 
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TABLA DE LAS MATERIAS. 
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.. . 
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558 


A ÓS  oo AA 
Duetilidad..«.. .... >. e Lip o iadió 
Diasporo. 2... 00... ce co poh 
Deutóxidos de hierro... .... ..... . 156 
Dunante. +... ¿2.0 e. ee MRE 
FT A RA RA 
TA O E IS 
A A E 
pad oo o 312 
ALOMUN:. <<... . GM. O Ia lA 
EN CO /MUMOAS >... 0... «DORSO 
Compacta... +... « ¿G0laas 20188 id. 
DiprholtA cia. é:s + +01 1HWARRIA so uo 
Dipiro..... s0lemplg y oriunda £ 352 
A A 
Dialaga. . . . . . . . . . . A 430 


pS 
mo 
Sa 


AA A DA ed 
Riscricidad. ..... . een «dara Al 
Estructura, . aid ajuar des ad 24 
Exámen de los objetos y descubrimientos 
hechos en el reino mineral... 40. 33 
Ensayo de analisis de las sales. . +... 54 
Edades y nombres de los terrenos. . 58 
Estado natural de los metales. . +... 63 
BIEHABCÍO. o... o CIO MU LABDOD 
VEO 2. o... y tiedtdti HAIIOLS 
Esmeril 0 corundo granular. ......-- 134 
Uspinelas. <>. 0... 0.00: e PUN 138 
AT A 


Espato calcáreo. 
Estroncianita. 

Espato rombeo. 

Le perlado. . 
¿Blgoitita:. .. .. .. 
Esmeralda. . 
Epidota, +... + 
Euclasia. pb 
Estaurolitas —.. .. .. 
Estilbita. 


Eschistos y sus > variedades, 


Esteatita. 


5 F 


Flexibilidad. 
Fosforescencia, - 
Formas esteriores. 
Fractura. S 
Formas de fragmentos. 
Fluatos. 


A 


Fosfatos. 

— anhidros. . 
— de cal. 

«de magnesia. 
— de plomo... . 
«— hidratados. 
— de alúmina, . 
— de cobre... 
— de hierro. 
— de urano. 

—— multiplos. 


— de alúmina magnesiano. . 
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